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ARTE 

DE  LOS  METALES, 

EN    Q^U  E     SE     ENSENA 

EL  VERDADERO  BENEFICIO 

DE  LOS  DE  ORO,  Y  PLATA  POR  AZOGUE. 

EL    MODO    DE    FUNDIRLOS  TODOS, 
y  como  fe  han  de  rcfinar,y  aparcar  vnos  de  otros. 

COMPUESTO 

fOTl  EL  LlCENCUm  ALVA<^  ALOKSO  BA^^A, 

natural  de  la  Villa  de  Lepe  en  ¡a  Aadalucta ,  Cura  en  la 

Imperial  de  Totost ,  de  la  Tarro juia  de 

San  bernardo, 

NUEVAMENTE  AORA  AÑADIDO, 

CON    EL    TRATADO    DE    LAS    ANTIGUAS  MINAS 

¿c  Efpaña ,  que  cfcrivió  Don  Alonfo  Carrillo  y  Laío,  Cavallero 

del  Avito  de  Santiagoj  Cavallerizode  Cordova. 

Y     DEDICADO 

AL  EXCELENTISSIMO  SEÑOR  DON  DIEGO 
Arias  Davila  Croy  Pacheco  Coloma  Halluvin, 
Marques  de  Cafa-Sola. 

CON  LICENCIA.En  Madrid:Enla  Imprenta  de  Bernardo  Peralta. 

A  cofia  de  Francifcú  Ajfenfio^  Mercader  de  Uhros  de  efia  Corte.   Ha¡la4 
rife  en  fu  Tienda ,  en  ¡ai  Gradas  de  ^an  P  he  Upe  el  KeaL 
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AL 

EXCELENTISSÍMO    SEÑOR 

PON   DIEGO  ARIAS  DA  VIL  A  CROV 

'  Pacheco  Coloma  Halluvin  ,  Marqués 
^  de  Cafa- Sola. 

ISl  FLAVE^T:  Es,Exc.  Señor,  vno 
de  los  myfteriofos  Emblemas  ,  cjue  el 
Águila  de  nueftra  lengua  Efpanola  Don 
Sebaftian  de  Covarrubias  trae  en  el  penfil 
^meno  de  fus  Centurias.  Dibuja  en  la  eminencia  de 
vna  cunjíbrc  vn  molino  de  viento ,  y  encima  de  fus  af. 
pas  el  mocc  dicho.  Sutil  penfamiento  ,  y  como  fu  yo: 
pues  aoie  baila  al  molino  cílAr  dieftramencc  adereza- 
do ,  y  ¡embelado ,  fi  le  falta  el  ayre,  para  que  ayudado 
tnuela,.comoinftrumento  principal, al  artihcio. 
fr  M<Pilino  de  viento  es,Exc.  Señor,  eíle  Libro.  Tro- 
Dodondí  ¡«fabrica  nuevamente  mi  atrevimiento  la 
pi^d^dtáe  V..  JExc.  y  pues  la  fatiga  de  mi  difcurfojpot 
masquedefvelóla  idea  ,  nodefcubrió  íltiode  mayor 
£;il^>ÍQ^lKÍa  donde  erigir  la  nueva  fabrica,  folo  relia  el 
mU,FIr^4l^E%ir  del  patrocinio  de  V.  Exc.  para 
c^Uc  ayjadado  con  el  foplo  del  favor ,  renazca  eíle  Li- 
bro coa  crecidos  aumentos  de  gloria. 

Proprio  csdc  pechos  nobles  favorecer  con  piedad 

alpsq^ujcAoc0noccq..  f iado en cfta liberalidad, y  et) 
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los  muchos  favores  con  que  Eempre  V.  Exc.  fotidta 
honrarire  ,  pongo  en  fus  nnanos  el  Arte  de  Ut  Metales^ 
como  térfocrifol  donde  fe  purifican  tiaca  diveríidad  i 
de  ^rteí  >  librándola  perpetuidad  de  íu  fama enini 
atrevimiento ,  y  la  difculpa  de  mi  ofladia  en  la  gran- 
deza de  V.  Exc. 

Si  el  don  fuera  mío,  llegara  tímido  á  ponerle  en 
tales  manos  i  (  no  obftante  que  algunos  rafgos ,  que 
dio  al  publico  mi  oííadla ,  fueron  norte,  que  rae  guia- 
ron al  conocimiento  de  V.  Exc. )  peroficndo  el  fru^ 
to  de  vn  tan  excelente  in^genió  ,  como  el  del  Lf- 
Genciado Alvaro Alonfo Barba,  ávn  tiempo  Hifta- 
riador ,  y  Maeftro ,  pues  no  contento  con  crcrivir  el 
Artede  los  Metales,  y  fu  beneficio,  viíle  fu  primer 
Libro  de  las  prodigiofas  caufas,queocupafiel  diftrit0 
de  aquel  Rey  no  ,  juftamcnte  le  patrocino  con  el  ana-' 
paro  de  V.  Exc.  y  doy  feguro  puerro  á  pefar  déla 
embidia,  para  que  fus  Obras  logren  la  perpetuidad 
del  tiempo ,  y  yo  permanezca  fixa  Salamarvdra  en 
la  gracia  de  V.  Exc.  pues  ofrecer  lo  a  geno ,  argu- 
ye folamente  voluntadde  fervir ::  yloproprioy  am- 
biciofa  vanidad. 

Ocafion  era  efta  ,para  que  mi  afedó  rémomára 
k  pluma  en  elogios  de  V,  Exc.  fi  no  temiera,  como 
dixoAufcMiioj'difsimularvfura  en  la  alaban(^a :  ©¿-^ 
ierem , ni/ilPererer  mih'pgratifieark  Y  fi  Séneca ,  pf egun* 
tandole:  Que  como  fe  alabaría  a  vn  grande  Héroe? 
Refpondió ;  Que  folo  eon  dccif  fu  nombre  r  fuípcnda 

el 


el  curio  la  pluma,  y  hazicndo  lenguas  del  defeo,  fo- 
lo  afpire  á  rogar  á  Nueftro  Señor  profpcrc  fu  vida,  y 
acreciente  en  Eftados ,  quanco  mi  buen  dcfco  anhela. 
Madrid  > y  Fcbreroi6.de  172^. 


B-  L.  M.  de  V.  Exc; 

ÍU  mayor  fervidof. 
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Titeos ACIOK  m  LOS  t^íTUTAtiOS  !DE  LA 

Diego  de  Padilla  ,  Al^rez  %al'4e^fla  Villa  Imperial  de  I?otosi^- 
y  Alcalde  Ordinario  de  ella  ,  y  Don  Andrcs  dcSandos'atVy; 


diencia  dp^a  Plata ,  elTratado^y  b  Arttde  beneficio  de  los  Meta/es,^uQ 
efcriwé^lLicencTado  Alvaro  Aloftta  barba  ,  Cura  déla  Parroquia  de 
San  Berflardo  de  jefta  dicha  VI II I  a  ,  y  la  juzgamos  por  obra  ,  que  corret- 
ponde^uy  bien  a  la  fatisfaeclon,  que  de  íu  perCona  íe  ha  tenido  de  mu- 
chos años  á  ella  parte  en  eftas  Provincias ,  por  ícrvicio  de  los  de  mas 
importancia  ,  que  pudieran  hazcríe  á  íu  Mageftad  ,  y  por  beneficio,  fin 
igual  recompenfa  á  todos  fus  Vailallos  de  eftos  Reynos.  Reconocemos 
en  el  modo  de  diícurriren  eftas  materias  los  muchos  años  de  atenta  ex- 
periencia que  tiene  de  ellas ,  y  de  los  daños  que  hemos  experimentado 
en  las  perdidas  de  Azogue  ,  y  en  no  aver  lacado  toda  la  ley  á  los  Me-, 
tales ,  Vemos  las  caufas  ,  y  íus  remedios  feñaladas  con  tan  concluyentes 
razones ,  que  aunque  muchos  particulares  no  íe  han  podido  hafta  oy 
experim^fftar  por  m^yor  ,x>otjJa  brev    '^^'  *  -  ^    '  * 

fu  certidumbre  ,  mayormerit'e  mterv 

que  nínguuo  de  los  que  le  conocen  pe  ,      ^   _     ._ 

tanto  mayor  premio, quanto  fin  efperar  convención  de  ninguna  lo  pu- 
blica j  demás  de  los  conocidos  méritos ,  que  en  fu  períbna  concurren, 
para  que  fu  Mageflad  le  haga  merced .  Y  afsí  lo  fentimos ,  y  firmamos 
en  Potosí  en  i  y .  de  M  ar^o  de  1637.  años. 


Viego  de  Padilla.      P.  Andrés  de  Sandoval,       Bernardo  de  Vreña* 
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jprobjícion  de  von   paulo  de  bakondelet* 

D  E  orden  de  V.  A.  he  viftoefte  Libro,mt¡iuÍacfo  :  Arte  délo s  Me ^ 
tales  y  compüeftopor  el  Lie.  Alvaro  Alonío  íjaiba,  y  juzgo 
por  muy  vtil,  y  provecboío^  que  fe  imprima.  Madrícf,y  Septiembre  a8. 
de  1639.  años. 

D.  Paulo  de  Barondelet* 


UCENCIA    DEL    CONSEJO.  » 

Tiene  licencia  de  los  Señores  del  Coníejo  Real  de  CaftiUa  FrancíQ 
co  Allenlio,  para  poder  imprimir  el  Libro,  intitulado  :  Arte  de 
Jos  Metales  y  compuello  por  Don  Alvaro  A  lonfo  Barba^como  maslar^ 
gamente  confta  de  íu  Original.  Madrid  15.de  Enero  de  1719.  * 


r    A    S    S    A.  -^ 

TAlfaron  los  Señores  del  Confejo  efte  Lfbro,inritulado:>^rr^  de  hM 
Metales yh  ocho  maravedís  clpliego,como  mas  largamente  conQa. 
de  íu  Original,  en  10.  de  Febrero  de  1729. 
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FEE     DE    ERRATAS. 
OL.  1.  para,lec  pura.  F0I.4.  lin.2o.fecaba,íe€ (acaba. Fo?.?.!in:f? 
_      c,  lee  fe.  Fol.ó.lin.  1 9.  Eruro,  !ec  Oruro.  Fol.g.lin.  1 1.  íientart^? 
lee  íienten.  F0I.9.  Un.i  i.cabr¡ñada$,lee  calcinadas.  Fol.i  3. lio.  6p  ani.» 
lhos,lee  Ammos. 

-  ^  He  vifto  cfte  Libro ,  intitulado :  Arte  de  los  Metates  ,  que  comi 
mfo  el  Lie.  Alvaro  Alonfo  Barba ;  y  advirciendo  cftas  erratas,  corref-i 
ponde  áltf  Original,  Madrid^y  Febrero  io.de  1719. 

Lie.  P.  Benito  del  Rio  Cao 
de  Cor  di  do. 
Corredor  General  por  lu  Mageflad.; 
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PRO  L  O  Ú  O 

AL   LECTOR. 

Edor  mió ,  nunca  mas  propriamcntc  juzgo  lla- 
marte mió ,  pues  no  te  ofrezco  Obra,  en  cjüe  \t 
idolacria  de  cu  cenfura  haga  tiro  alguno/,  porque  íi  la 
hizieíTes  contra  fu  Autor ,  ya  murió ,  y  no  puede  fcf- 
ponderte  5  contra  mi  no  hallo  caufa  ,  pues  por  tu  be- 
neficia la  doy  á  la  eílampa ,  que  por  andar  tan  efcafa^ 
y-vcT  que  aun  el  oro  no  podia  hazer  que  fe  configuieft 
fe ,  careciendo  muchos  Curiofos  del  Libro,  por  el  ex- 
cefsivo  precio  con  que  la  careftia  le  fue  fubiendo  ,  oy 
te  le  prefento  veftido  nuevamente  con  el  Tratado  de 
lasivdiius  de  Efpaña,para  que  fc£onozca,que  el  crroc 
de  la  poca  experiencia  de  los  Mineros  que  las  benefi- 
cian)  nos  tiene  perfuadidosá  que  es  incierto,que  nuet 
t)ra  Efpa ña  las  tenga  ,  ó  que  fu  fruto  están  corto,  que 
no  alcancía  al  vtil  del  beneficio  :  fi'te  parece  bien,^ 
agradécemelo  :  fi  mal ,  no  lo  leas ,  que  para  todo  tie- 
nes licencia ,  pues  tu  por  tu  curiofidad  le  compras ,  y 
yo  por  nú  gufto  le  eftampo.  VALE. 
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LIBRO   PRIMERO. 

DEL  ARTE  DE  LOS  METALES, 

ENQ^UESETRATADELMODO 

con  que  fe  engendran ,  y  cofas  que 
los  acompañan. 

CAPITULO     PRIMERO. 

P£  LJS  COSJS  ,  ^VE  CON  LOS  METALES  SE  CRlAU^ 
y  primeramente  de  la  tierra,  y  fus  colores, 

Etales,  piedras ,  tierras,  y  los  que  llaman  Jugos,  foit 
quatro  géneros  de  mixtos ,  á  que  fe  reducen  todos 
los  demás  inanimados,  que  la  tierra  produce  en  fus 
entrañas,  críalos  mezclados,y  juntos  la  naturaleza; 
y  porque  la  Arte  del  beneficio  de  los  Metales  no 
puede  pradicarfe  ün  el  conocimiento  de  los  otros 
tres  géneros ,  como  fe  verá  en  fus  preceptos ,  tratare  brevemente 
de  eflos.  No  entiende  aqui  por  tierra  aquella  fimplicifsima ,  vno 
de  loi  quatro  elementos,  que  lacoraun  Efcuela  de  Philofofos  di- 
ce componerfe  todos  los  mixtos  fublunares ;  ni  tampoco  á  la  que 
es  tan  compiiefta  ,  que  participa  de  Metal ,  caparrofa  ,  falitre; 
ü  otros  Jugos  ;  fino  á  la  que  careciendo  de  todo  efto  ,  ni  fe  der  j 
rite  ,  ni  deshaze  en  fuego ,  ó  agua  como  los  Jugos ,  ó  Metales; 
nieftávnida  ,  y  dura  como  las  piedras.  Atribuyen  algunos  á 
Ariftoiclesel^ccir ,  que  la  tierra  para  elementar  no  tiene  color 

A  íOí 
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1  UB.  í.  Del  Arte 

"jlg  uno.  Se  ratón  Lampfoccrio.  afirmó,  que  debe  f¿f  blanca,  por 
verle  efte  cclor  en  h  ceniza ;  pero  bien  puede  el  que  trata  de 
Metales  \ivir.íeguro  ,  de  qpc  por  mas  profundamente  que 
ahonde  la,  labor  de  fus  Minas ,  nunca  .encontrará  con  cfte  ge- 
nero cíe  ticrrá'purd ,  yfincera  ,  que  fe  obligue  á  pruebas,  y 
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fiencias  nuevas :  pues  no  la  ay  en  el  mundo  ,  por  la  gran- 
y  condnua  mixtión  ,  que  fiempre  han  tenido ,  y  tienen  los 
Elementos,  ti  color  déla  masfimple,  órnenos  alterada  que 
fe  halla^  .¡quiere  Cardona  ,  que  fea  el  pardo  muy  obfcuro,  ó 
fcmejatice  áel :  en  las  demás  fe  vé  toda  la  diveríidad  de  colo- 
res, con  que  fe  vana  ,  y  hermofea  la  naturaleza  ,  caufados  en 
difei'ences  tierras,  ó  por  las'  exalaciones ,  que  las  tienen,  como 
quiere  Teofraftro  ,  ó  por  la  diferencia  del  color  ,  que  las  rc- 
quece  ,como(ience  Ariftoteles  ,  opiniones  ambas  verdaderas} 
puesquandodebaxode  la  tierra,  que^  no  tiene  fu  natural  ,  y 
proprio  color,  fe  halbn  Metales,  cierto  indicio  es,  que  las 
exalaciones  de  .ellos  la  Caufaron :  y  fi  fakan  á  la  acción  del  co- 
lor ,  folo  fe  deberá  atribuir  aquefte  efedro.  De  mas ,  de  que  los 
colores ,  queUs exalaciones  caufan  ,  tienen  vn  generp  deluf- 
tre  ,  y  como  cafi  refplandor  ;  y  los  que  folo  el  cocimiento  del 
calor  ocafiona ,  fon  obfcnrps ,  ó  .aherrumbrados ,  ó  negros.  No 
cspequeñala  congeriíra,  quede  lo. dicho  fe  faca,  para  cono- 
cer, aun  defdelexos  ,los  Minera^^s,por  los  colores  que  fe  ven 
en  la  tierra ,  ó  panizo  de  los  cerros ;  cofa  vifta  ,  y  experimen- 
tada en  Ibs  masfamofos  de  eftc  Reyno,que  entre  los  demás, 
que  faltos  de  Metales  los  rodean ,  fe  feñalan  en  el  color,  y  fe 
diferencian- 

CAT.  11,  De  los  olores  de  las  tkrras ,  y  fu.s  caufas. 
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A  variedad  de  olores,  que  entre  las  tierras  fe  halla,  no  es 
^  ,  menos  de  notar,  que  otras  cofas  que  hacen  admirable 
ala  naturaleza.  Huele  bien  la  tierra  ordinaria  ,quandodefpues 
de  aver  paíT^dolos  calores  del  Eftio  ,  recibe  el  roció  de  las  pri- 
meras lluvias  coció  el  calor  en  el  tiempo  feco  la  moderada  hu- 
medad ,que  contenía  la  tierra  (caufa  de  que  proceded  olor 
bueno  en  codas  las  cofas  que  lo  tienen)  y  mezclada  con  lapri- 
jaeraagua,  exabjy  evapora  con  el  calor  apacible,  qwe  todos 

cxpe- 


ide  ios  Metales,  ^ 

experimentamos.  Enqual  ,  y  qual  barro  ,  fe  Mh  tambieii 
aqueíte  privilegio ,  coma  en  el  deEftrcmozcn  Porcugal ,  y  en 
el  de  Naca  en  Panamá ;  y  aun  eneftas  tan  auarcadas  Regiones, 
les  dan  nombre,  y  eílimacion.  En  Malaca ,  Ciudad  famoía  de 
la  India  Oriental ,  dicen,  es  común  vn  genero  de  barro  olo- 
rolifsimo  ,  de  que  fe  hazen  los  ordinarios  vafos  ,  á  que  quita 
el  valor  la  demaíiada  abundancia.  En  las  Minas  rambien ,  don- 
de le  facan  los  Metales ,  ha  ávido  algunos  exemplos  de  aquella 
prerrogativa,  aunque  el  oler  mases  en  ellas  lo  mas  común,  y, 
mas  experimentado.  Hallandofe  prefente  En  rico  ,  Princi|)e  de 
Saxonia  ,  en  Marieburg  ,  como  refiere  el  Agrícola  i  falló  can 
íuaveolorde  la  Mina,  que  llamaban  San  SebaíÜan,que  dixo, 
•on  admiración  el  Principe  ,  que  le  parecía, eílaba  en  Calivcc, 
tierra  can  famofade  ía  India,  por  fusbuenos.oioroSy  y  ocras 
excelencias,  que  muchos  de  no  poca  autoridad  lia.  juzgaban 
por  el  verdadero  ficio  ,  en  que  crió ,  y  tiene  Dío&Qy  el  Paraifo 
Terrenal.  Apacible clor  esel  queechandesi  las  Minasde  los 
Mccales,  que  llaman  Pacos,  fi  otros  medios  Minerales  no  los 
acompañan ,  c  inficionan  •,  y  efte  olor  bueno  no  es  pequeña  fe- 
nal  de  la  riqueza  que  rienenfus  piedras ,  ó  cierras ,  que  llaman 
Llampos:  ordinaria  cofa  es  efta  en  las  vecas  que  crian  anco; 
G  plomería ;  y  experiencia  común  entre  Mineros  ,  que  cambien; 
como  con  la  villa ,  hacen  prueba  con  el  olfaco  del  Metal ,  que 
•aunnoconocen.  Los  demás  géneros  de  Metales  huelen  por  la 
mayor  parte  mal ,  ó  por  fu  natural  deftemplanc^a  ,  ó  por  la  mez- 
-cía  de  Azufre ,  Caparrofa ,  ó  otros  Jugos  ,.que  caíi  fiempre  cie- 
ñen. Pensó  alguno  ,  que  demás  de  efto  ,  que  cambien  en  las 
entrañas  de  la  tierra  ay  cofas  muy  abominables,  y  hediondas, 
que  correfponden  en  fu  modo  á  los  eftiercoles  de  los  animales. 
'  Lo  cierto  es  ,  que  ay  cierras ,  y  parages ,  que  inílanrancamentc 
macan  con  fu  olor  peftilencial ;  y  dexando  exemplos  antiguos, 
y  modetnosde  ocras  partes  ,  dirc  dos  en  que  me  he  ha'hdo 
prefente.  Rcciendefcubiertoel  rico  afsionto  de  San  Cliriíto- 
val  de  los  Lipes ,  fui  yo  a  aquella  Provincia.  En  cíle  tiempo ,  en 
vn  hermofo ,  alto ,  y  muy  capaz  cerro  ,  que  con  otras  la  mas 
rodead  fitio  en  que  fe  poblaron  los  Mineros,  defcubrieron 
dos,  de  Nación  Gallegos ,  vnavcta  ,que  al  principio  fellam(> 
defunombre, y  defpucshafta  oy  la  Hedionda   por  fuscfcc-; 
tos.  Comenzófei  íacar  Metal  muy  rico  ^  Tacana  enere  Cali- 
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chai  bhncOj  y  á  poco  que  i'e  ahondó,  no  fe  pucic  paitar  adclaiV' 
resí^-rqaeel  m.Uolor  quede  ella  falia  lo  impidió  ,  con  muer- 
te de  algunos  Indios  de  los  que  en  ella  trabajaban.  Dcxófc  por 
mas  de  quatro  ,  ó  cinco  años;  alcabo  de  les  quaies,  eftanao 
tamóienjo  prefente,  intentó  otro  Minero  profeguir  en  la  la- 
bor ,  por  la  riqueza  del  Metal ,  y  parecerle ,  qtrc  en  canto  tiem- 
po y  á  íe  avria  defabahado ,  y  evaporado  el  mal  olor  ;•  pero  cof- 
cólcla  prueba  dos  Indios ,  queferle  murieron  luógo  ,.con  qne  fe 
dexó  halla  oy.  No  me  maravilló>canto  cfto,  como  el  vcrcoíj 
mis  ojos  en  el  mifmo  cerro ,  quedandofe.  vna  cara  en  otra  veta 
algo  aparcada  de  lo  que  he  dicho  ,  aviendofe  ahondado  apenas 
vna  vara  jnofe  pudo  profeguir  por  la  hediondez  ,  q(;e  de  la 
tierra  falia  j  y  bolviendo  yo  por  alli  alcabo  de  pocos  dias,  vi  en 
el  poz-ielo  muertos  algunos  paxarillos ,  y  otras  favandijas ,  en- 
Cí)gicados  del  veneno ,  que  de  fu  olor  exalaba.  Por  la  otra  van- 
da  de  eñe  pfShitÁdo  ,  y  refexvado  cerro  ,  para  el  tiempo  que 
la  Diviaa  Providencia  tiene  feñalado,  fe  hicieron  vnascafas',  y, 
ingeniode  piedra  para  moler  Metales  de  plata ,  junro  á  vna 
ciénega^  que  de  él  fe  principia,  y  de  qualquiera  parte  que  en 
clfeftícaba,  parafeñilar los  breves  cimientos ,  falia  el  mifmo 
mal  olor  que  queda  dicho.Era  femé  jante  al  que  tiene  vnaBodcga 
llena  demofto, quando  cftá  hirviendo,  grave  ,  ypcfado,  que 
aun  á  los  que  gozábamos  del  ay  re  libre  nos  ofendía. 

En  el  Mineral  de  Verenguela  de  Pacages  ,  farnofo ,  por 
aver  renido  Indios  de  cedub  para  la  labor  de  fus  Minas,  aun 
antes  que  Poten ,.  y  que  las  riquczasde  fus  Metales  no  !e  hicie*^ 
ra  inferior  á  ninguno  ,  fi  el  agua  en  que  luego  dan  fus  vetas-no 
eftorvára  el  ahondarlas.  En  el  cerro  ,  que  fe  llama  de  Sanea 
Juana,  feguia  vn  Minero  vna  laborde  Piara  ñau  y  abundante, 
yricarquiío,  por  defcubrir  mas ,  dar  vn  barreno  á  vna  debs 
caxas  ,eon  efperaoíja  de  encontrar  con  otra  veta  :  diligencia 
ordinaria  de  losque  fe.ocupaneneftc  exercicio- Acomodó  dos 
Indios  en  el  lugar  que  le  pareció ,  y  á  pocos  golpes^,  que  corría 
barreta  dieroi>^  fe  dcfcubrió  vn  vacio  ,  de  quefalió  nn  pclli^ 
lencial  olQr,que  inftap.tancamente  murieron  los»d os  Indios. Otros 
que  cftaban  mas  apartados^  faüeron  aprieíTa  á  avifar  al  Amo; 
qiiifo  entrar  á  ver  lo  que  era,. y  favorecerlos ,  pero  muchoon- 
tes  de  llegar  á  ellos ,  fe  quedó  también  muerto  ,  atravcfadocn 
los  Callapos  ,ü  efcalerapor  donde  íc  baxaba  á  la  Mina^  y.  halla 
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mi  trempo  c  quedó  alli  fu  cucr^-o  ,  Cm  aver  avidc  quien  fe  atre- 
vicííc  áantentai-  facailo  para  darle  íepultura. 

En. otro  focabón  del  mifmo  cerro  fe  defcubrió  ,  eftando  yo 
en  aquellas  Minas ,  vn  pequeño  aliiigero  en  lo  mas  hondo  de  el, 
de  que  falla  con  vn  modo  de  ruido,  que  acemorizaba  ,  otra  exa- 
Ibcibn  ,  ó  vapor  inficionado  ,  y  grucíTojbartanreá  quitar  la  vi- 
da á  quien  en  él'fcdctuvicflc  ;  apagabafc  lávela  encendida,  que 
junto  á  él  fe  ponia  :  fcñal'cicrtadecl  mal  que  he  dicho,  y  que 
los  Mineros  cxperimcntatios ,  y  cuerdos  obfervan ,  y  todos  de- 
ben advertir.. 

CAT.  Ilí,  Del  conocimiento  de  las  tierras 
por  clfabor. 

EL  que  profeíTa  el  Arre  de  los  Metalesr,  no  juzgue  por  efci?i 
fad.í  diligencia  ninguna  que  pueda  ocaÍK^narle  fu  mayor  co^ 
nocimiento.  Nade  menor  noticia  de  la  pureza,  ó  mezcla  de  la 
tierra  la  experiencia  del  gufto,  que  el  fcntido  del  olfato.  La 
áerra  purano  tiene  fabor  ninguno ,  y  tienelo  de  ordinario  ma  - 
lo,  la  queellamezclada  con  cofas  miner;'es ;  porque  apenas  ay 
alguna  que  fe  libredc  aduftion  ,  y  todasfon  fecas :  y  el  hinda^ 
mentó  de  la  dulzura  ,ó  buen  fabor  ,cOnfifte  en  la  humedad»  Y 
pues  la  tierra  ,  que  tuviere  efta  mixtión,  eíH  muy  difpucfta  a 
tenerla  también  de  cofas  metálicas ,  no  dexe  el  Minerocuriofo 
de  havCr  fus  pruebas ,  tcniendo^oor  principio  aíTentado ,  y  cier- 
to ,  como  lo  es*,,  que  no  fe  cría  menos  el  Oro ,  y  la  Plata  ,  y  de- 
más Metales  deSaxode  forma  de  tierras ,  que  llaman  Llampos, 
que  en  la*  piedras- ,  ócorperia  ,  en  el  modo  de  hablar  entre 
Minerosde  eílcReyno.  Imorimcnfe fácilmente  los  faboresHe 
las  tierras  en  ebagua  pura  ,  (i  en  algún  vafofc  detienefl  junta«, 
Xmasfife  les  ayuda  con  el  ca-'or  del  fuego  ,  dándoles  vno, 
ó  dos  hervores ;  y  probandola  dcfpues  ,  juzgará  el  gufto  la' 
mezcla  ,  ó  jugo  qMC  contiene  :  y  quien  quifiere  adelantar  efta 
experiencia  ,  podra  dividirlo  ,  y  facarlo  á  parce  ,  vifible  ,  y^ 
palpablemente  ,  como  fe  dirá  en  fu  lugar  ,  tratando  de- 
la  preparación  de  les  Metales  ,  p«ra 
beneficiarlos. 
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CAT.  ir.  De  los  nombres,  y  vfos  de  algunas 

.  tierras. 

FAmofas  fon  en  los  Libros  de  Medicina  algunas  fuertes  de 
tierras  por  los  efedos que  íiacenenh  del  cuerpo  huma»- 
no ,  y  no  es  fuera  de  propoíko  ,  que  tenga  el  Minero  de  ellas 
algún  genero  de  noticia,  para  que  hallándolas  en  la  cabade  fus 
Minas ,  ó  otras  femejantes ,  las  conozca,  y  comunique. 

Es  coloradifsima  la  tierra  Lemnia ,  llamada  afsi  de  la  Isla  de 
Lemno  ,  donde  fe  faca  ,  es  mu/  parecida  al  .3lm:^rc  •■  pero  dife- 
rencianfe ,  en  que  efta  tiñe  luego  la  mano  fi  la  toca  ,  y ^  la  tierra 
Lemnia  no :  vendefe  á  pefo  de  oro ,  que  tanto  precio  le  da  la 
cftiraacion ,  y  coniun  concepto  de  íer^rara  en  el  mundo.  Ayu- 
da á  efto  el  cayarfe  folo  yn  dia  en  el  año',  que  es  a  feis  de  Agdf- 
to ,  y  no  fin  fupcrfticion ,  por  eftar  perfuadidos ,  que  fulamen- 
te tiene  virtud  la  que  fe  faca  cfte  dia.  Es  antidoto  admirable 
contra  qualquier  genero  de  veneno ,  y  pefte. 

El  que  llaman  comunmente  Bclarmenico ,  por  fer  opinión, 
que  fe  trae  de  la  Armenia,  es  femé  jante  á  la  tierra  de  Lemnia  di- 
cha ;  defdice  fu  color  de  roxo  en  amarillo ;  ailo  muy  bueno  ,  y 
en  grandiísima  abundancia  en  los  Minerales  de  eíle  Reyno,  y  en 
particularenel  Cerro  rico  de  Potosí,  y^en  los  de  Eruro.  Víafc 
en  remedios  conftridivos  ,y  parareftañar  la  fangrc.  Es  efte  Bol 
común  ,a  lo  que  fieutan  muchos  ,la  Rubrica  Sinopica  de  Diof- 
corides ,  y  .el  Bolarmeno  Oriental  ,  la  verdadera  tierra  Lenai. 

taz-   ..  ■''.  '  ' 

Dos  maneras  ay  de  .tierra  Eritria  ,  blanqUifsima  1  a  vna ,  y 
la  otra  de  color  de  ceniza ,  y  efta  es  la  mejor  ;  conocefe  en  que 
refregándola íobre  cobre  limpio  ;dexa  en  el  vna  feñal  violada; 
tiene  virtud  de  rcílañar  ,  y  enfriar  ,  y  confolida  las  heridas  fref- 

.  cas. 

.  Es  blanca  ,y  ligera  la  tierra  Samia,  y  fe  pega  a  la  len- 
gua fi  con  ella  fe  toca;  es  j^o^f^»  y  quebradiza.  Otra  eípecic 
íuya ,  que  es  coftrofa ,  y  firme  como  piedra  ,  fe  llama  Aftcr;  tie- 
nen ambas  las  virtudes  de  b  Eritrk  ;  y  bebidas  con  agua, 
delicndfta  d]p  los  venenos  ,  y  mordeduras  de  las  Serpien- 
La 
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La  tierra  Cbia  es  blanca  ,  y  que  tira  algo  d  ceniza  ,fcmc- 
jante  á  la  Sarnia ,  úci^ctie  mas  de  fi-s  ptopriedades,  facultad  de 
deíarrugar  el  roílro ,  y  darle  mu  y  buen  color ,  y  luftre. 

El  mirmo  efeólo  hace  la  Selinufia  ,es  la  mejor  la  que  ref- 
plandccd  mucho  ,  blanca,  frangible,  y  que  prcfto  fe  deshace, 
íi  fe  echa  en  agua. 

Es  la  tierra  Cimolia  blanca  ,  aunque  ay  otra,  que  tira  i 
purpurea;  es  la  mejor  la  naturalmente  gtafla,  y  que  fe  frente 
fria  quandó  fe  toca.  Refuelven  las  poftemas ,  y  pequeñas  incha- 
zoncSjlavna,  y  la  otra,  y  iiodexan  levantar  vexigas  en  las 
qucniaduras  del  fuego. 

La  Pnigite  es  cafi  fcmejante  en  el  color  a  la  Eritria ;  pe- 
ro hallafe  en  pedazos  mayores;  reíreícá  la  mano  que  la  toca; 
pegafe  mucho  á  la  lengua;  tierelas  virtudes  miímas  delaCi-; 
molía.  Parccefe  mucho  en  el  color  ceniciento  la  ticíraMellaá 
la  Eritria  :  es  afpera  al  tado  ,  y  entte  los  ckdos  hace  mido,  co- 
mo la  piedra  Pomcs  :  tiene  virtud  áluminofa  ,  aunque  débil,co- 
mo  fe  conoce  al  gufto  ;  porque  defécala  lengua  tanto,  quanto 
pLiritica  el  cuerpo  *Cauía  buen  color  i  y  cura  la  fama. 

La  inejor  de  las  tierras ,  que  llaman  Ampelitcs ,  es  la  negra, 
molida ,  y  mezclada  con  azeyte  ,  fe  deshace  fácilmente  ;  tiene 
virtud  de  enfriar ;  y  refolvcr  ,  y  también  fe-vfapara  teñir  los 
cabellos. 'Es  toda  vituminofa,  como  el  Azabache. 

De  otra  tierra  hace  mención  Cardanó  en  fus  Sutilezas, 
que  imitando  el  modo  de  ^los  'Antiguos ,  llama  Británica  ,  por 
la  Región  en  que  fe  facabá  :  cavabafe  de  pozos  muy  profun-? 
dos ;  era  blaiica ,  y  defpues  de  facaxle  la  Plata  que  tenia',  fe  ef- 
tercolaban  Con  ella  los /campos  ^  dexandolos  con  vna  vez  de 
«fte  beneficio  fértiles  para  cien  años. 

Semejante  efeítoaeftá hace  laque  fe  faca  de  vnas Islas, 
que  eftán  en  efte  nueftro  Mar  del  Sur  ,  no  muy  kxos  del  Pucr*. 
todc  la  Ciudad  de' Arica  :  llaman  á  efta  tierra  Guano  ,  que 
quiere  decir  Eílicrcol ,  no  por  ferlode  pájaros ,  como  muchos 
han  pcftfado  i  fino  por  fu  admirable  virtud  en  fertilizar  los  fem* 
brados.  Es  liviana  ,  y  efpcnjofa ;  y  la  que  fe  trae  de  la  Isla  de 
Yqueyque  ,de  color  pardo  obfcuro  ,  muy  parecido  al  tabaco 
molido ,  aunque  de  otras Isletas ,  que  eftán  mias  cercanas  á  Ari- 
ca, íc  faca  de  color  blanquecino,  que  tira  á  amarillo;  tiñe 
luego  el  agua  en  que  fe  cchji  >  coipofi  fuera fortifsiraa  legia ;  es 
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fa  olor  pefado  ,'  y  fus  calidades ,  y  vircudcs  con  las  de  otros  mu* 
chos  ficnplcs  raacavilloíos  de  cftc  mundo  nuev  o ,  darán  dilata- 
do campo  a  filofoficos  difcurfos,  quando  los  agudos  ingenios, 
que  en  el  fe  crian,  fe  ocupan  mas  en  el  conocimiento  de  las 
verdaderas  ciencias ,  que  en  las  trazas  de  fdx:ar ,  y  gozar  íu« 
incomparables  riquezas. 

CA?,  V,  De  los  Jugos ,  y  primeramente  del 
Alumbre/ 

LOS  mixtos ,  que  la  naturaleza  produce  en  las  entrañas  de  la 
la  tierra ,  ó  íc  derriten ,  ó  n  3 :  íi  no  íe  derriten  ,  ó  fon  dui 
ro> ,  y  feUamanpiedra-Sjó  blandos,  y  que  í.icilmentc  fe  dcf- 
naenuzan en  pequeñifsimas  partes,  y  fe  llaman  tierras;  yíií'e 
derriten ,  ó  buelcos  á  fu  primera  formí  quedan  duros ,  y  apeos 
a  eílirarfe  con  el  golpe  del  martillo,  yeftosfon  Metales  ,óno 
quedan  con  la  dureza,  y  aptitud  dicha,  y  cftos  fon  losque  fe 
llaman  Jugos.  Refultan  de  la  mixtión  de  aquellos  quatro  pri- 
meros géneros  otras  diferencias  de  compueftos,  que  quien  fu- 
pierc  contarlas  bien  hallará  ,  que  pueden  fer  once  ,  y  no  mas. 
Los  Jugos,  cay  a  humedad  quaxó  el  frió ,  fe  derriten  con  el 
calor ,  corno  el  Azufre ;  pero  los  q.ie  el  calor  endureció  , fe  dcf- 
atan  con  el  frió  *  y  agua ,  como  el  Alumbre  ,  Caparrofa  ,  Sal ,  y 
otros  tdaráfedvnod  os  alguna  noticia  breve.  Varios  fon  los  ge ^ 
neposde  Alumbres, de  que  hacen  mención  los  que  tratan  de 
medicamentos  fimplesi  pero  el  que  es  verdaderamente  Jugo^lc 
losque  vamos  tratando ,  es  el  Alumbra  que  llaman  de  Roca; 
ailo  blanco ,  tranfparente  como  el  vidrio ,  y  otro  que  declina  á 
roxo ,  y  eíte  es  el  mis  fuerte ;  tiene  valerofifsima  virtud  de  conf- 
t  reñir ,  y  por  eílo  le  llaman  los  Griegos  Eftbteria.  Según  la  doc- 
trina de  Galeno  en  fu  quarto  Libro  de  la  Facultad  de  los  Sipi:. 
pies ,  ha  de  fer  de  calidad  fria ,  porque  todas  las  cofas  conft.  in- 
gentes lo  fon  ,  y  por  tal  en  fegundo  grado  lo  pone  Rupecifa  ,  pa- 
ra infundir  en  la  quinta  Eflencia  de  Raymundo  j  pero  otros  mu- 
chos con  Diofcoridcs  ,  lo  notan  por  muy  caliente  también  por 
íus  cfedos  ;  no  es  aquefte  lugar  de  examinar  fus  razones. 

El  Alumbre,  que  llaman  de  Efcayola ,  no  es  Jugo  jfmola 
tj.crra  Samia ,  que  llamaban  Aftsr  los  Antiguos. 

Tam-: 
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Tampoco  es  Jugo  el^  Alumbre  jcyfile,ó  de  pluma,  que 
/e  tiene  por  talen  las  Boticas,  finóla  piedra  que  llaman  A-iiiin- 
toi  porque  ni  es  coüftridivoal  guílo.nife  quema  en  el  tije- 
go  ,  aunque  fe  detenga  mucho  en  il;  propriedad  particular 
de  Amianto. 

El  Alumbre  Catino  fe  liace  deheeniza  de  la  yerva  An- 
thide  ,  ó  SofTa ,  que  llam irnos  yerva  de  Vidrio ,  de  que  ay  gran- 
difsimaabunlincia  en  las  pompas, ó  llanadas  de  Üruro,yen 
algunas  parces  de  la  Ribera  de  LangacoUo. 

Llama  e cambien  Alumbtc de  rafuras  la  Sal,  que  fe  hace 
de  ellas,  ó  de  las  heces' del  vino,  cabriñadas  hafla  que  fe  pon- 
gan blancas. 

Abundan  de  Alumbre  ,  como  de  otras  Minerales,  toda^ 
aqueílas  Provincias.  En  lade  los  Lipes ,  junco  a  Coloha,  cabe- 
za de  fus  Pueblos,  liallcvna  veta  de  el.  Otra  vi  en  el  agua  ca- 
liente ,  que  eft.i  junco  a  la  Vencilla  ,  en  el  camino  de  Oruroá 
Chayanca ,  y  en  ella  el  verdadero  Alumbre  feyíile  ,  ó  de  plu- 
ma ,  con  tod.islasreñasqaede  el  cfcrive  Dioícoridcs,  El  mif- 
motraenáeftePocosi  de  otro  Mineral  cercano  á  Porco.  Ailo 
tambienen  otras  machas  partes ,  y  con  grandifsima  abundan- 
cia fe  pudiera  recogíjr  en  efti  Villa  Imperial  ,  ü  fe  quifiera 
aprovechar  el  agua  de  la  Quebrada  ,  ó  Guayco  de  Santiago, 
que  coda  es  en  eíhemo  aluminofa. 

€/P.F/.DeUCaparrofi. 

ES  la  Caparrofa  vna  fubftancia  mineral  muy  femé íancc  at 
Alumbre;  nacen  muchas  veces  juntas  ,  y  el  modo  de 
apartarlas  es ,  que  dcfpues  de  aver  facado  de  las  piedras,  ó  cier- 
ras en  que  fe  crian  laslegias  de  que  fe  han  de  quaxar  ,  h  les 
mezcle  eftandocociendo  cantidad  de  orines,  y  con  ellos  fe  di- 
vidirá la  Caparrofa  abaxo,quedandore  el  Alumbre  enciiua  Es 
mcrdicaateal  gufto,afpcra,y  conllrifliva ,  por  donde  ^^atri- 
buyen muchos ,  que  tiene  las  propriedades  de  Azufre  ,  de  Yer- 
ro ,  y  de  Cobre ,  la  operación  del  x\lumbre  ,  la  agudeza  del  Sa- 
Htre ,  y  la  fequedad  de  la  Sal.  Dan  amagos  algunos  AlquimJlhs, 
de  que  fe  contienen  en  ella  losoculcos  myílcrios  de  fu  piedra  ,  y 
ÍM  nombix  latino ,  que  es  Vitriolum ,  lo  intcrpetran  de  efte  mo-. 
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do,  formando  de  cada  vna  de  fus  letras  vna  palabra":  ViJttafTs 
IntenoraTenx  )Ke¿tificando ^  InveniensOccultum  Lap'idem  ^  ve. 
ram  Medkiriam  ;  Raymundo  dice ,  que  tiene  mucha  vecindad 
con  el  Oro  ,  y  que  arabas  tienen  vn  oriaisn  ,-y  principio  ,  y  efte 
quizá  es  el  fundamento  de  lo  que  afirman  algunos ,  que  esíe. 
nal  donde  fe  halla  de  Minerales  de  Oro,  á  que  no  correfpon- 
de  la  experiencia  en  muchas   partes  de  aqueftas  Provinciasi 
Aco.npiña  de  ordinario  al  Cobre  ,  y  afsi  fe  halla  entanoa  abun- 
dancia con  los  Metales  negrillds  -,  que  participan  de  élmucho  ,  y 
de  eíl:e  material  fe  caufa  el  mal  olor  que  de  ordinario  tienen  fus 
labores. Las que-lla'mah  Copaquiras, ibn  finifsima  Caparrofa , y 
la  mas  pura,  y  de  mayor  eíeao  es  ía  que  llaman  Piedra  Lápiz-, 
,  poria  Mina  quede  día  ay  en  fu  Provincia ,.  aunque  tarnBTeit" 
en  Atacama  fe  defcubrió  poeosañosha  otra  muy  eopiofa.  Es  al- 
go verdofaaquefta,  y  muyazt'.l  la  de*  los  Lipas.  Ay  cambien 
Caparrofa  blanquifsima  ,  ó  amarilla  ,  que  es  la  con  que  fe  hace 
la  Tincados  varios  colores  le  bandado  diferentes  nombres-jy 
fon  e-fpeciesfuyaslas  que  llaman  Miíi ,  Sori ,  Calchitis ,  y  Me- 
lanceria.  Acerca  del:  temperamento  de  íu  calidad  ,  no  falta  quien 
dude ,  como  en  la  del' Alumbre;  pues  no  contentandofe  alguJ 
nos  con  datJe  el  grado  teiccro  de  calor  ,  quieren-  que  Uegueal 
I      qiKirta,  y  otros  al  contrario  ,  eon  Juanes  de  Rupecifa  ,que'qui- 
zá  íiguen  á  Raymundo  ,  la  notan  por  fria  en  el  tercero  grado.  Es 
admirable  fu  efedoenla  operación  del  agua  fuerte,  en  que, 
Gomofi  fueran  Sal, fe  derriten  ,y  convierten  en  agua  los  Me- 
tales. Es  ocular  defengaño ,  y  j)rueba  de  la  pofsibilidad  de  la 
cranimucacion  de  vnos  en  otros ;  pues  con  ella  defecha  en  agua, 
íTn  mas  artificio  fe  convierte  en  Cobre  fino,  nofolo  el  Yerro, 
íino  tami^ien el  Plomo, y  el  El'taño  ,  y  aun  á la Plata>hace def- 
caecerde  fus  quilates, y  la  reduce  á  Cobre  ,  con  poca  ayuda 
de  otro  Metal  miry  común.  Sácafe  de-  la.  Caparrofa  ,  eon  fuerza 
devrolendfsimofuego ,  el  azeytc  que  Haman  de  Vitriolo  ,  de 
mar  a^illof  as  virtud  es-,  hacenfe  con  artificio  dos  géneros  de  Ca- 
parrofa , azul, y  verde,  del  Yerro,. y  Cobre  quemados  con 
Axufre.  Adelante  fe  dirá  el  modo  ,  y  fe  declararán  los  daños-, 
que  ello  hacaufadoen  beneficio  de  los  Mecalesj 
aunque  hafta  aora  no  fe  han 
conocido.. 

CAP. 
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NO  es  menos  conocida ,  que  ncceíTaria  la  Salen  el  mundo; 
Tiene  lamifma  virtud  la  Mineral,  que  la  que  fequaxa 
Je  agua  Talada  del  Mar ,  de  Lagos ,  ó  de  Fuentes;  pero  difc- 
renci.infc ,  en  qwe  ia  fubílancia  de  la  Sal  de  la  Mina  es  mas 
denla  ,  y  apretada  ,  de  donde  le  procede  el  fer  también  mas 
conítridiva,  .y  no  dcrretirfe  tan  fácilmente  en  el  agua ,  como 
la  Marina,  ó  ^uixada.  Son  muy  abundantifsimas  de  Sal  toda* 
aqueltas  Provincias ,  al  paíTo  que  también  lo  fon  de  Metales;  y; 
no  es  la  menor  maravilla  de  aquefte  nuevo  mundo,  el  pedaz3 
de  Mar  quaxado  en  Sal  criftalina ,  que  ay  en  los  Lipes ,  y  las  Sa^ 
linas  que  llaman  de  Garci-Mcndoza  :  doylc  efte  nombre  por  fu 
grandeza;  pues  por  donde  es  mas  corea  fu  travesía  , tiene  diez 
y  feisleguasdc  ancho  ,  y  quarenta ,  ó  mas  de  largo ;  y  porque 
hafucedido  algunas  veces  defcubrirfe  vnos  como  pozas  pro- 
fundifsimosenmediodeeíle  dilatado  cfpacio,  que  no  han  poJ 
dido  fondarfe  ,  y  viftofe  muy  grandes ,  y  criados  peces.  PaíTafc 
con  grande  riefgo  eíla  dillancia  ,afside  la  vifta ,  porque  los  mas 
ciegan  ,  por  el' gran  rerplando.r,  que  la  reflexión  de  los  rayos 
xiel  Sol  caufa  en  aquella  llanura  de  crilbl ,  fmo  es  que  fe  pre- 
vengan tapando  los  ojos  con  toquillas  negras;  como  también  con 
peligro  de  la  vida  ,  pues  ha  fucedido  ya  hundirfe  el  caminante, 
^  fu'cabalgadura  ,fin  parecer  Jamásfeñal ,  ni  raftro  de  ellos. 

Quatro  leguasde  las  Minas  de  San  Chriíloval  de  AchocoJ 
lia  ,  en  los  Lipes,  eílá  vna  hguna  pequeña  fobre  vn  cerrillo  ,  eti 
vn  parage  ,  que  llaman  Tumaqujfa  ,  hierve  en  medio  de  ella 
elagualevantandofcjy  ya  poco^^  ya  mucho  ,  con  grande,/, 
efpantofo  ruido-  Llevóme  la  curiofidad  á  verla  ,  y  verdadera- 
mente da  pavor  aquel  perpetuo  tumulto ,  y  movimiento ,  y  fon 
pocos  los  que  fe  atreven  álkgar  a  fu  orilla.  Ella  tan  turbia ,  quq 
masparece  barro, que  agua;  tiene  vn  defaguatlero  pequeño; 
y  la  que  por  el  fale  fe  convierte  en  S  \\  colorada  ,  en  vn  guayco, 
oquebradopor  donde  corre.  Es  fortiísimo  genero  de  Sal  efte,  y; 
hace  doblado  efeóto  que  la  demás  común  en  el  beneficio  de  los 
Me: ules ,  experimentadofe  ha  también  fer  muy  eficaz  reme- 
dio para  la  difcnterja ,  puede  fer  tenga  alguna  n^ezcbdel  AlumJ 
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bre  roxo  ^que  le  comunique  con  el  color  mas  viveza.  PaíTa  pop 
junto  áclb  laguna  vna  veta  de  piedra  Yudayca  , y  en  losalrre- 
dores  ay  micho  Mineral  de  Cobre» 

Legua  y  media  de  Yu liorna,  en  la  Provincia  de  Pacages,.. 
ay  muchos  Manantiales  de  ngüa  tan  falada,que  íin  recogerla 
fe  quaxa  en  blanquísima  Sal ,  y  crece  codo  el  año  mientras  las^ 
llu  via.s  del  Invierno  no  la  desbaratan , y  roban.  Junto  á  Caquino 
gora  ,  Pueblode  la  mifma  Provincia  ,  ay  otras  Salinas  como^ 
aquet"bs,y  otras  muchas  en  diferentes  partes.  La  Sal  de  Mina^, 
que  llaman  Gemna  ,  ó  de  piedra  ,  que  parece-  oriftalpuro ,  fe- 
gun  es  de  maziza ,  y  traníparente,  fe  faca  en  no  menor  abundan- 
cia en  eftos  parages ;  tiene  YuUoma  muy  copiofas  veras  de  ella.- 
En  Curaguarade  Carangas  fe  faca  de  muchos  añosa  ella  par- 
te ,  con,  aprovechamiento  de  fus  Naturales ,  que  fe  ocupan  en 
cfta  grangem.  También  junto  á   la  Ribera  de  Langacollo  fe. 
defcubrieron  pocos  años  ha  otras-  vetas  r  pero  lii*  Minas  de 
Sal  de  Yocalla  ,  que  pufo  Dios  tan  cerca  de  elle  riquifsimo  Cer- 
ro ,y  Villa  de  Potosí  ,para  que  no  le  falcaíTe  nada  para  el  logro- 
de^fus^Metales ,  han  dado  ,  y  dan  tanta  ,  que  cafi  parcce-fu  nu-;- 
mero  increíble.  Gaftanfe  por  lo  menos  mil,  y  quinientos  quin*. 
Cales  cada  día ,  y  ha  muchos  aaos  que  dura  cfte  confumo. 

De.masdelvfo,.y  efeftosdela  Sal,quefaben  todos  ,  di  j; 
ce  Arnaldode.Vilfanova  en  fu  Tratado  de  la  Confervacion  de 
la  Juventud,que  es  fobre  todos  los  medicamentos  para  efto  lá  Sal': 
Gemna  ,  o  de  Mina.  Llámala  Eligir  Mineral ,  y  manda,  que  fe 
prepare  con  cofas  que  no  eftrañen  ,  ó  deftruyanfu^naturaleza» 
yiTo.dice  con  quales  >,  ni  enqué  modo  Juan Beguino  en  fu  Tiro- 
cinio Chim'xo  ,  enfeña  á  facar  azeyte  de  ella  ,  á^  que   atribuye 
podcrofifsimas virtudes;  Dice  mas,  que  loque  cx)n efte  licor  f& 
bañare  ,  quedará  por  muchos  ligios  prefervado  de  corrupción, 
y  cree,  que  con  el  feconfervó  el  cuerpo  dé  aquella  hermofa- 
Poncella,  que  reíicre  Raphad  Volacerrano  ,  fe  halló  en  tiem- 
po del  Papa  Alcxandro  Sexto,  en  vn  antiquifsimo  fepulcro,  tan 
,   frefco  como  ii  entonces  acabara  de  efpirar ,  aviendo  mas  de--     ' 
mil,  y  quinientos  aííosque  eftaba  enterrado  ,  )r 
como  conftabaporelEpiíaüo. 


CJP, 
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CJ?.?"/]!.  DclAlirGJatre^bSalAirircniaco, 
y  otras  Sales. 

ENtrclásSalcSjqucfm  artificio  produce  la  naturaleza,  es 
la  mas  raía;  pero  ladeirayor  virtud  ,  y  fuerga  la  que  lla- 
man Almojatre  ,  ó  Sal  Ammoniaco.  Armoniaco  le  llama  el  vul- 
go ,  tomando  el  nombre  por  fundcnhentoparacreer  fetraiade 
Armenia  ^  pero  no  diré  fino  Amir+oniaco  ,  que  es  lo  mifmo  qi^c 
Salde  Arena  (  queeftoí  gnifica  ánimos  en  la  lengua  Griega)  1  a- 
llafe  quaxado  en  pedazos  debayo  de  ella,  y  ctn  fu  feqi  cdnc^, 
y  ardores  continuos  del  Sol  ,  ferequece  deniancra  ,  que  fe  lia- 
ce  amarguiísima  íobre  todas  las  Sales:  vfafe  mas  entre  Plate- 
ros ,  queentre  Médicos.  Es  vno  délos  quatro  que  llaman  Lípi- 
ritus,por  vobr  del  fuego  todo  en  humo  ,  cerno  el  Alegue, el 
Azufre,  y  el  Salitre  ; tiene  propriedad  particular  para  limpiar, 
y  dar  color  al  oro,  y  entra  en  las  ccmpoíicicnts  de  las  aguas^ 
fuerte*  ,quelo  d«-farán. 

Poca  noticia  tenemos  del  Nitrcr  verdadero  ,  que  antigua- 
mente fe  quaxaba  de  las  aguas  del  Nik> ,  aunque  Alberto Iviag- 
no dice ,  que  cambien  en  Gofclagia  avia  vncerro muy  abur: dan- 
te  de  Mecal  deCobre  ,  de  cuyas  raices  falin  cgua  ,que-  fefecaba- 
en  Nitro.  Tampoco  es  cor.ccidxs  elAfronitro,  quie  es  cerno  íi- 
dixeramos  fií  efpuma. 

La.ChrifoccIa  ,  que  llaman  Atincar  ,  cr  Borra x,  es  efpecJc 
del  Nitro  artificia-1 5  hacefe^k  orines  mercados  al  calor  del  Sel, 
en  almirez  de  cobre^,  con  mano  de  lo  mifmo  ,  hífta  que  fe  efpe- 
fa,  y  quaxa  ,  aunque  otros  lo  ctmircr.cn  de  Almojítre  ,  y 
Alumbre. 

EselNitromas  amargo  que  la  Sal  j  pero  menos  falado,  cf- 
táenelmcdiode  ambos  el  Salitte :  coníVa  de  parres  fequiffi- 
mas,y  muy  fütil<!s ; criafe  en  cimientos  de  cafas  viejas,  y  cn^ 
partes  donde  fe  fr,clcn  recoger  ,  y  encerrar  garados ;  crece  en  la 
tierra  de- qi>e  vna  vez  fe  facó-,  fi  feamcntcra  ,  y  guarda  ,  ófi-' 
montones  de-ordlnaua  tictra  fe  rieg.an  con  agua  fajitrcfa  ;  rin-- 
den  .-i  cabo  de  tiempo  muy  grandes  aunertos,  ro  irfericrefá- 
los  h».  tos  délas  fen  illas  qie  fe  fiem.bran.  Ccrctícc  es  íu  vfo 
c^  la ccmpoficion de  la  polvera  j  y.  a^as  fuertes  ;  a) ida  tam- 
bién 
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bkíi  a  ía  fuaJicion  de  los  Mcúücs  ,  como  fe  cii'á  defp  xs 

tAP*  /X  De  Quos  Íug05>  cjucfe  Uamáii 
""'Betunes, 

VNAdQ las  cofas  que  mas  daño  hacen  álos  Metales ,  iriai 
yormence  quando  fe  fuuden,  es  el  Betún  5  porque  los 
.qtiema  y  y  d^mviecce  en  efcoria ,  ü  antes  de  ponerlos  en  fuego 
jrecio no  fe  les  quita.  Ay. docegeneros  de.  el ,  aunque  fonmu/ 
-pocos  los  que  fe  hallan  de  ellos  mczcl/ados  con  los  Metalen, 
íonAfphalto,  Piílafphalco  ,  hlapta ,  la  piedra  Gagace  ,  Aza- 
bache ,  Anipelices ,  Maltha ,  Piedra  Tiacia ,  Carbones  de  Mi- 
Ba,  Ámbar ,  que  llaman  de.Cuenras,,  Ámbar  oiorofo  ,  y  Al- 
canfor. Son  todos  los  Betunes  vntiioridad  ,  ó  grafa  de  la  tieira, 
:  y.  aunque  algunos  pienün ,  que^l  Alcanfor  es  lagrinia  ,  o  go- 
ma de  vn  árbol ,  (|ue  fe  lUraa  Capar  ^  de  la  Isla  de. Zebat ,  y  .el 
Ámbar ,  ó  Sucino  de  otra  ycrva  femejante  al  Poleo  ,  con  que 
de  ordinario  fe  halla  junto  í  y  al  otro  oiorofo  le  dan  principio 
^  en  la  Mar ,  de  vn  Pez  grande  de  cafta  de  .Vallenas ,  par  feme- 
3an(;as  que  entre  eftas  cofas  hall ans  no  repugnan ,  que  otras  co- 
mo ellaf  manen,  y  fuden  deia  derra ^  y  fean  Betunas  ,  Qoaio 
.  iqueda  dicho-. 

;.         Cogefe  el  Afphalto  en  el  Lago  Sodomeo  ,■  o  Mar  Muer;to 

de  Jodea  ,  en  que  entra  el  Rio  Jordán ,  tres  leguas  de  la  Ciudad 

•  de  Jcrieó  ,mo  esotra  cofa  fino  cieita  graíTa  ,  que  nada  fóbre  el 

a^ua  de  aqueftedicho  Lago ,  y  llevada  del  viento  ^  y^  de  las.on- 

dasalaoriila,fecondcnfa  , y. endurece.  Es  femejante  áíaPezj 

peco  mas  duro,  y  mejor  color.  Antes  que  Dioscaftigaílc  aquellas 

nerandv\sCiudades,Sodoma,Gomorra,Adama,-ySeboin>abunda- 

-  ba  todo  aquel  ferriUfsimo  Valle  en  que  ellas  eíl aban  de  pozos  de 

eíle  Betun^  comoconda  de  la  Segi:ada  Hiftona  en  el  Genefis 

jC2L'p.  14.  Hallaíe  también  en  otras niw:has partes, y  Provinciae, 

y  en  a^lgunas  fe  aprovechan  d^  el  cnj  lugar  de  azcyte  para  los 

candiles.  Y  aunque  ^enefte  R'eyno,  como  no  fe  ha  tratado  en 

el  haíU  aora ,  fino  de  buícar  fus  riquezas  de  oro  ,  y  plata  ,  no  fe 

ha  reparado  mucho  en  ella  ,  ó  otras  curioíidades ,  con  todo  fe 

hsn  dado  á  conocer  por  fu  mucha  copia  ,  los  materiales  quede 

cftc  Bctun'ay.enia  cordillera  de  los  Ghiriguanaes ,  en  la  Froa- 

te- 


DclosMetares.  tf 

teradeLomina  ,  aunque  no  muy  comunicados .  por  eftár  enere 
los  Indios  de  guerra. 

Es  el  Pifaíphako  vna  como  mezcla  natural  de)  Aípliclto  ,  y 
Paz  ,  y  afsi  lo  mucftra  fu  obr;,'  y  áfnlca  del  verdadero  ,  fe  conw 
trahazc  con  ella.  La  Napea  es  vn  licor  vituminoío  blanco,  y, 
algunas  vezes  fe  halla  negro  ,  es  el  que  llaman  Oleo  Pctreolo,dc 
admirable  virtud  para  curar  dolores  antiguos,  procedidos  de 
eaufos  frias»  Atrae  el  fuego  a  si ,  como  la  Piedra  Imán  al  Hier- 
ro ,  con  catita  fuerza  ,  que  aun  eftando  kxos  de  el  fe  enciende. 
•Confirmó  efto  la  mtfcrable  experiencia  ,  que  el  Conde  Hercules 
de  Ycontrarij  Ferrarienfe  vio, mandando  aderezar  vn  pQZo,c.ue 
en  fus  tierras  tenia  ,  en  que  juntamente  con  el  agua  manaba 
abundancia  de  Petreolo  ,  y  por  algunas  hendiduras  fe  le  perdlu 
mucho.  Pidióel  Oficial  defde abaxo  vna  luz  encendida  , para 
ver  mejor  lo  que  liazia  :  defcolgarcnfela  en  vna  lanrcrna,  y  por 
lospequeñps  agujefosde  ella  atraxo  á  si  la  Naptha. 'al  fuego, 
encendiendofe  en  vn  inflante  todo  ,y  con  no  mefior  violencia, 
que  fi  fuera  vna  pieza  de  Artillería  ,  arrojó ,  é  hizo  pedazos  al 
pobre  Trabajador  ,  y  bolo  vna  ramada  ,  que  fobre  el  pozo  eíH- 
ba.  Contóle  el  mifmo  Conde  eí\a  Hi^oria-al  Matiolo,y.ci  la  re- 
fiei^  en  fu  Diofcorides,  .   .    /J  '  .  ■ .  •  .:j.;'   .  ( 

,  Derritefe  al  fuego  el  Afphalto  ,  y  Pifafpkalto ,  como  cera; 
ó  pez,  y  en  cito  fe  diferencian  de  la  Piedra  Gagare,ó  Azabache, 
y  de  los  carbones  de  Mina  ,  que  arden ,  y  fe  confumen  como  la 
tea ,  ü  otra  lefia.  No  tengo  hafta  aora  mas  noticia  ,  de  que  en 
eflas  Provincias  la  aya  de  eflos ,  ú  de  los  demás  betunes  >  aunq;«c 
me  perfilado, que- no  falta  en  ellasíino  (\X  obfervacioia,  y  conoci- 
miento^ .  íí 

■  / 

CAP.  XI     Dcí  Azufre^  y  Antimonio. 

ES^el  Azüffe^ítMineral  conoCídif^imor,  enger.drañe-cte  VHa 
fubtonciaterreftreviitUofa  ,  y  muy  caliente ,  en  tanto 
grado  ,  que  es  tpnido  por  lá  cofa  mas  parecicia  ,  que  ay  entre  hs 
eompucüas ,  al  elemento  del  fuego.  Llrman  o  les  que  tratan  de 
laFilofofiafeereta  de  los  Metales,  femilla  mafculina  ,  y  primer 
'•'agéñré  de  la  naturaleza  en  fu  generación  :  y  dicen  ,  que  la  dife- 
f«iieia  ,  que  entró' vnos,  y  otros  ay ,  proviene d.e  fu  varia  pu-tiíi- 

Car: 
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cicion,  y  luixcura  con  ei  Azogue;  y  ya  liarucedido,  qiie; 

licndovnSDdcarioIuzer Cinabrio,  que  fe  compoae  de  íolos 

xllosJositiiceriiles,  halUiíktf-acaíü  convertidos  en  vna  plancha 

de  finirsirai  plata.  TheophtaftoParacelfo  no  acaba^defpues  de 

iXiachasexageraciotieSjde ponderarlas  maravillas  ,  q.if  en  el 

Azufre  fe  encietranj  y  dice  ,  que  por  providencia  particular  de 

.Dios  no  fon  públicos  fusmyfterios  ,y  que  es  confaiion  de  los 

que  tenicndofe  j3or  Hlofofos  niegan  la  tranCmutacion  de  los  Me- 

'    .tales  ,  pups  con  el  fe  haze ,  y  enfeña  vn  modo  de  Azeyt^  ,  que 

'     .llama  Epatica  Sulfuris.,  con  que  la  pldta  fe  con^viercc  en  oro  ;  y 

.    .el  Autor  de  la  Dirquiíicion  í^eliaha  enfciía  lo  pioprio,  para 

/    probarfu  pofsibilidad  ,  aunque  en  cantidad  pequeña ,  con  Az a- 

/    fre  crudo.  Con  fu  huno  fe  ayuda  á  qjaxar  el  Azogu.e  ,  y  coa- 

[     vertir  en  plata ,  de  qu¿  ay  muchos  teftigos  de  vida  en  aqueíU 

Provincia :  y  del  niifmo ,  recogido  en  vna  campana  de  vidrio, 

deftilaclpoderofifsi'aao  Azcytc  de  fu  Ronntbi^e,  dc/adm'irable 

^   virtud,  entre  otras  mueh;is,  para  Tacarlas  reliquias  del  m)rbo 

y  Gálico.,  cornadas  en  bebida  conveniente  ,  tr.es ,  ó  quatro  gotas 

cada  dia ,  por  efpacio  de  vna  femana ;  es  bueno  para  h  diticuU 

tad  de  la  orina  ,  para  los  dolores  de  la  gota ,  y  otras  cofas ,  que  fe 

podran  ver  eti  Diodoro  Euchiente ,  y  otros  muchos.  ,  Ay  gran- 

diísima  abundancia  de  A-zuír^  en  la  Provincia  de  los  Lipes ,  y  en. 

ios  Confines  de  Pacages  con  la  puna ,  que  llaman  de  Tacora ,,  ó 

altos  de  Arica,  y  otras  muchas  parces ,  demcis  del  que  fe  halla 

mezclado  con  los  Metales  en  muchos  délos  Miaerales  ricos  de 

ojeiSrelleytio, 

-,  ^ , .,  El  Antimonio  j.QEftibio,  que  algunos  Mifte.cos  conocop.  por 
«ombre  Alcohol  ,  y  otros ,  particularmente  en  Qruro ,  llaman 
Mazacote  Es  vn  Mineral  muy  parecido  al  Sorocha,  ó  Metal 
de  plomo  ojofo  ,  refplandecientCa  y  quebradizo  :  ^aylo también 
.íihebrado  ,  y  otro  mas  blanquecino  ,  y  mcmídaménte  granado, 
<:omo  fe  mueftra  el  Azero  quando  le  quiebra.  Es  eompueflo  de 
partea  muy  inrpuras  ,y  mad  mezcladas» de  AzogOe  ,  y  AzQfíTeyy 
parece  aborto  de  la  naturaleza ,  que  aviendo  de  fcr  Metal  ,Íe 
quedó  en  la  imptoporcion  ,  que  vemos  Sacafe  de  el  con  artifi- 
eio  vn  genero  de  Azogue  ,  que  llaman  Regulo*,  algo  plomofo, 
y  no  de  tan  vivo  movimiento  como  el  común  :  enfeñan  el  mo- 
do Porta,  Veguino ,  y  otros.  El  Azufre  también  de  que  fe 
(jjmpufo ,  fe  aparta  de  él  con  Agua  fuerte ,  en  íu  propria  forma 
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de  color  verde ,  y  que  arde  como  el  ordinario.  Bafilio  Valeotí  J 
no,eafu  Carro  Triunfal  del  Antioionio,  enere  otras  muchas 
excelencias,  que  de  el  dice,  cnfeña  á  hacer  de  el  la  piedra, 
que  llama  de  íucgo  ,  con  que  fe  convierten  en  oro  los  Metales. 
Paraceiroefcrivió  también  no  poco  en  eíta  razón  ,y  otros  AI-: 
chimilUs dicen  ,  y  no  acaban  de  vn  azeytc  ,  que  de  el  fe  faca 
para  cftc  efecto ;  pero  coa  mas  cierta  ,  y  mas  neceííida  cxpci*; 
riencia , alaba  Muriólo elfuyo  para  curar  vlceras  antiguas,  y, 
otras  cofis  medicinales.  1  icne  elElHbio  virtud  de  fccar,  y  conf»; 
treñir ,  y  el  preparado  que  llaman  Hiacinrino  ,  la  tiene  poten- 
tifsima  pira  hacer  purgar  ,  y  provocar  el  bomito.  Sacafe  muy 
de  ordinario  el  Alcohol  mezclado  con  los  Metales  de  Plata  ,  y 
particularmente  con  los  que  llaman  Negrillos  en  todo  aquefte 
Reyno ,  aunque  tam'oien  en  muchas  partes  fe  cria  ,  y  halla  Co  - 
lo.  Haceles  mucho  daño  como  el  Betún ,  y  el  Azufre ,  y  afsi  es 
.{leceíTarioquitaríele  ,  como  fe  dirá  defpues. 

CAf.  X/,  De  la  Margarita  ,  Oropimentc,  y 
Sandáraca. 

L Laman  ala  Margarita Pyrites ,  que  es  lo  mifmo  que  Pie- 
dra de  fuego -,  porque  aunque  otras  lo  defpiden ,  heridas 
con  el  eslabón  ,  ninguna  en  tanta  abundancia  como  aquefte  Mi- 
neral. Quieren  algunos ,  que  fe  engendre  de  vapores  indigeftos: 
otros  dicen  ,  que  es  vn  compucílode  Azufre  muy  impuro,  ó 
de  Betún ,  y  Piedra.  Criafe  en  todo  genero  de  Minas  ,  y  efpe- 
cialmente  en  las  de  Cobre,  y  Negrillos  de  Plata,  por  lo  mucho 
que  de  al  participan  ,  y  porefto  quizá  dixo  Diofcorides  ,  que 
era  la  Margarita  vn  genero  de  Mineral  de  Cobre ;  y  aunque  kU 
berto  ,  y  otros  la  juzgaron  por  totalmente  cfteril,  y  que  no  con- 
té úa  en  si  Metal  ninguno ,  la  experiencia  ha  enfeñado  lo  con- 
ír:.uio  5  y  en  el  Afsiento  de  Minas  de  Monferratc,  en  los  Chichas, 
quando  fe  comentaron  i  trabajar  fus  vetas ,  canto  tenían  de 
Plata  fus  Metales,  quanco  fe  ^eia  cuellos  de  Margarita;  y  cu 
cfte  Cerco  de  Potosí,  y  otros,  vna  efpecie  que  ay  de  ellamuj^ 
menuda  entre  los  Negrillos ,  es  muy  cierta  feñal  de  fu  rique- 
za. Ay  cantas  fuerces  de  Margaritas  ,quantas  las  ay  de  Metales, 
áqtiieness;nru$C9Í;^resi:eprcienc4n,  es  la  mas  ordinaria  lado- 
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radj.  Huelen  á  Azufre  qunndo  fe  queman, y  muchas  arden, 
prueba  de  tenerla  compoíicion  que  fe  dixo.  Suele  hallarfe  en 
ellas  Oro  ,  Placa  3  y  Cobre.  Dañan  á  los  Mecaleí,  que  de  ellas 
pardcipan  ,  defmenuzando  el  Azogue  ,  ó  entr apando  la. fundi- 
ción ,  como  íe dirá ,  y  remediaráadelance. 

S(  nclüropimente,  y  la  Sandáraca  de  vna  mifma  natura- 
leza ,  y  virtud  ,  y  folo  fe  diferencian  en  el  mayor  ,  ó  m.enor  co  - 
ciujcncü  ,  que  tuvieron  en  las  entrañasde  la  tierra  ;  yaísidi- 
remos .  que  la  S.indaraca  no  es  otra  cofa ,  que  Gropimente  mas 
cocido,  y  por  efto  también  mas  fútil  en  fus  operaciones.  De- 
fengañarafe  de  efta  verdad  el  que  en  algún  vafo  de  barro  pu- 
íicre  Oropimente  fobre  carbones  encendidos  >  porque  defpues 
de  cocido  lo  hallará  rubicundifsimo ,  y  de  tan  vivo  color,  co- 
mo la  mas  perfecta  Sandáraca  natural-  Es  el  Oropiraente  ,  don- 
de fe  halla  cierta  feñal  de  Mineral  de  Oro ,  y  aun  tiene  en  si  al- 
guna femilla  ,  ó  parte  minima  de  efte  preciofo  Metal ;  pues  co, 
mo  refiere  Plinio  ,  en  tiempo  del  Emperador  Caligula ,  fe  le  facó 
alguno  ,y  defpues  acá  no  fe  ha  bueltoá  intentar  aqueAa  obra, 
por  fer  mayor  la  coila  ,  que  el  provecho.  Es  el  mejor  el  relucien- 
te de  color  de  Oro ,  coftroío ,  y  que  fácilmente  fe  deshace  en 
vnas  como  efcam-as :  y  la  mas  perfeda  Sandáraca  es  la  masroxa, 
pura,  y  quebradiza  de  color  de  cinabrio,  y  que  echa  de  si  pe- 
íado  olor  de  Azufre  ;  diferenciafe  en  efto-,  y  mucho  mas  en  las 
calidades ,  y  virtudes  medicinales  de  la  Sandix ,  del  mifmo  co. 
lor  que  fe  hace  de  Albayalde  muy  quemado  al  fuego  ,  que  al- 
gunos también  llaman  impropriamente  Sandáraca.  Son  veneno, 
por  lafuerca  con  que  corroen  ,  y  abrafan ,  no  folo  de  los  cuer- 
pos,  fino  también  de  los  Metales ,  como  el  Antimonio  ,  el  Azu- 
fre ,  y  otros  Jugos  fecos ;  porque  por  la  parte  pingue  que  tienen , 
^rden ,  y  mezclados  con  los  Metales ,  queman ,  y  confumen  fu 
humedüd  ,  con  que  el  Metal  fe  pierde  ,  y  defvanece. 

Otros  Jugos  ay  mas  raros ,  y  menos  conocidos ,  como  el 
que  dicen  íe  halló  en  vna  Mina  en  Ancbergo  ,  blanco ,  y  duro, 
que  ef  a  veneno  para  los  anímale  jos,  que  lo  probaban,  y  quizá 
era  de  eftegenero  vna  veta  ,  que  he  fabido  de  perfonas  fide- 
dignas ay  en  la  Provincia  de  Conchucos,  del  Arcobiípado  de 
•Lima  ,  de  qtc  los  Naturales  vfaban  para  quitar  la  vida  á  quien 
♦  mal  qi.erion,  hÍ7olá  cerrar  ,  y  tapar  el  Santo  Ar^obifpo  de  los 
ReYesDon-Tí.iibioAifcnfoMogi.obejo.  .>  >/; 
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CíP.X/r.  De  la  generación  de  las  Piedras. 

NO  puede  poncrfe  duda  en  que  aya  alguna  virtud  adiva, 
que  engendre ,  y  haga  las  piedras ,  como  la  ay  para  codas 
las  demás  cofas  generales  ,  y  corruptibles  del  vniverfo  ;  pero 
ella  es  dihculcoíiísinade  conocer  ,  por  no  tener  lugir  determi- 
nado fa  generación ,  pues  en  elayre  ,en  lasnuves ,  en  [atierra, 
en  el  vigua  ,  y  en.los  cuerpos  de  los  animales  vemos ,  que  fe  en- 
gendran piedras.  Es  fu  materia  próxima  ,  como  fíente  Avicena, 
y  Alberto ,  vna  mezcla  de  tierra ,  y  agua  ,  que  íi  tiene  mas  agua 
que  tierra  ,  fe  llama  Jago  ;  y  íi  mas  cierra  que  agua  ,  lo  llama- 
naos  lodo :  ha  de  fer  vifcofo  ,  y  tenaz  el  lodo  que  huvierc  de  fer  - 
viren  la  ganeracion  de  las  piedras ,  como  lo  eseldc  quefe  ha- 
cen los  ladrillos ,  ollas ,  y  otros  vafos ;  porque  á  no  ferio  ,  evapo-' 
rada  la  humedad  con  el  calor,  no  quedara  vnida  ,  fmo  echa 
polvo,  y  tierra  la  materia- Es  también  necefTaria  cofa,  que  el 
Jugo  que  fe  ha  de  convertir  en  piedra  fea  vifcofo ,  como  fe  ex- 
perimenta en  nueftros  cuerpos ;  pues  es  fentenoia  común  entre 
los  Médicos ,  qaiz  fe  engendra  la  pieira  en  los  ríñones ,  y  vexi- 
ga,de  humores  viícofos,  y  tenaces,  y  cocidos  del  calor  interior. 
Llena  eílá  lin  duda  de  aquefte  Jugo  petrifico  aquel  agua  tan 
nombrada  en  cí\c  Reyno  ,  que  corre  cerca  de  Guancavelica ,  y 
fe  rccogeen  moldes  de  la  grandeza,  y  fama  que  fe  quiere  >  y  á 
pocos  diasque  el  calor  del  Sol  la  labra ,  fe  convierte  ,  y  quaxa  en 
piedra,  de  que  fe  fabrican  los  edificios.  Mueren  los  animales  qoe 
la  beben  ,  y  no  es  dificultofo  el  conocimiento  de  fu  caufa.  En  vn 
cerro  que  llaman  Pacocaba  ,vna  legua  de  las  Minas  de  Vercn. 
güela  de  Pacages  eftán  vnos  manantiales  de  agua  ,  llena  también 
de  aquerte  Jugo ,  que  como  va  corriendo  ,  fe  va  condenfando 
en  piedra  muy  pefada  ,  y  dura  de  diferentes  forman  ;  es  fu  color 
blanquecino  ,  qué  tira  a  amarillo.  Fuera  de  eíto  ,  qualquier  ma- 
teria porofa  ,  que  pueda  recibir  en  si  aqueíle  Jugo  petrifico  ,  es 
apta  para  convertirfe  en  piedra  ,  y  afsi  fe  han  villo  en  varias 
partes  arboles  enteros ,  partes ,  y  hueifjs  de  animales ,  conver- 
tidos en  durifsimo  pedernal.  Algunos  pedazos  de  palo:  vi.  yo  en 
la  Ci-í-idadde  laPlata, traídos  dclcaudalofifsimo  Riodiíftcínom- 
bre ,  que  coda  la  paite ,  que  de  ellos  avia  eftado  en  el  agua ,  era 
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;j>cdcrna\  muy  fino. También  vi  muelas,  y  bueííos  de  GIgnn> 
tes ,  que  fe  avian  deíentecrsdo  enTarija ,  convercidos  todos  en 
pied/a  muy  pefada ,  y  dura. 

Tambicn  hs  piedras  fus  formas  fubftanciales  con  que  fe 
conílituyen  en  fus  propriasefpecies ,  aunque  por  no  conocerlas 
vfamosenfusdifinicionesdc  circunloquios^  por  feñales,  y  ac- 
cidentes. A  la  íorma  de  cada  vna  acompañan  fus  particulares 
virtudes ,  muehomayores ,  que  las  que  fe  hallan  en  los  anima- 
ks ,  y  plantas,  proporcionadas  á  lo  mas  que  tarda  en  fu  genera- 
ción la  naturaleza:  demás,  de  que  por  áver  de  tener  las  plan- 
tas,  y  animales  difpofieioncs ,  y  eícdos  tan  diferentes  ,  no  fe 
les  pudiera  dar  tan  vniforme  ,y  bien  mezclado  temperamento 
como  alas  piedras,  para  obrar  aqueftas  maravillas,  ni  fu  ma- 
teria blanda  era  capaz  para  recibir  tanta  fuetea  j  como  ni  la  du- 
reza de  las  piedras  para  variedad  de  figuras,  y  afsi  no  fe  hallan 
en  ellas  hojas ,  flores ,  ni  fruto ,  pies  ,ni  manos ,  como  en  plan-: 
tas ,  y  animales ;  pero  mayor  virtud  que  en  todos  ellos. 

(:aT.  XÜL  De  las  diferencias  que  ay  de 
Piedras. 

ACinco  géneros  puede  reducirfe  toda  la  diverfidadque  áy 
de  piedras ;  porque  fi fon  pequeñas ,  raras,  duras,  y  que 
tienen  refplandor  ,  y  luftre,  fon  las  que  fe  llaman  Prcciofas  :  y 
"ion  grandes ,  aunque  fean  raras ,  y  fu  luftre  mucho ,  fe  reducen 
á  Marmoles :  fi  quebrandofe  fe  hacen  aftillas ,  ó  como  efcamas, 
á  Pedernales:  fi  eftán  menudamente  granadas,  á  guijarros:  y 
las  que  no  tienen  las  feñales  dichas ,  á  peñas ,  a  piedras  ordina- 
rias. Pcrolos  Mineros  para  el  conocimiento ,  y  diftincion  de  las 
piedras fobre que  arman, ó  fe  crían  los  Metales  ,  tienen  fus 
nombres,  de  que  vfan  entre  si  ordinariamente.  Llaman  Quijos 
a  las  piedras  de  cafta  de  guijarros,  que  patricipan  de  Oro  ,  ó 
Plata  ,  ó  otro  Metal  qualquiera ,  y  fon  de  mayor  duración ,  y 
fundamentólas  vetas  que  fobre  aquefto  arman.  Cachi,  es  vn 
genero  como  de  Alabaítro  blanco  coftrofo,  y  fácil  de  quebrar, 
quiefe'decir  Sal  en  la  lengua  general  deaqueflc  Reyno,  y  11a- 
manleafciporloque  feleparece  >  criafe  enélen  vetas  de  Me- 
tales pacos  5  mucho  Plomo, que cfte  esel  nombre  entre  Mine- 
ros 
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rosííe  la  Piara  bruta.  El  Cbumpi  ,  llainnJo  r.ffi  por  el  color 
pardo ,  es  piedra- de  cafta  dc_£fmeril  ,  con  p.-.rticipacion  cíe 
yerro,  brUla algo obfcuramence  ,  y  cs/iihcuUoíú  U\  bcneHcio, 
por  lo  mucho  que  retifte  al  fuego.  Hallafe  con  Metales  ne- 
grillos, y  roficlorcs  ,enPorosi  ,Cliocaya  ,y  otras  parces.  La- 
macrudria  ,  es  la  que  eftá  muy  apretada ,  y  folida ,  y  quebrán- 
dola ,  no  mueftra  grano  ,  ni  porofidad  ninguna,  es  fu  color 
ác(¿c  amarillo  claro  ,  hafta  recinto.  Almadancta  llaman  á  otro 
genero  de  piedra  ,  por  fu  dureza,  y  pefo  í  es  folidifsima,  de  color 
obfcuro  ,  hallaíTe  en  compañia  de  Metales  ricos ,  que  fe  crian  en 
ella  quando  llega  á  madurar,ó  podrir,conK)  tanibien  los  Quixos. 
Criafe  fobre  pedernales  Metal  de  oro.  Muchos  tam':)ien  he^if- 
to  en eftas  Provincias  de  Cobrepuro  ,  y  otroscon  Plita  encfte 
modo  de  terruño.  Amoladera  ,cs  la  piedra  ordinauia  ,  que  por 
el  vfo  de  fu  nombre  conocen  todos.  Ay  Metales  muy  rirosl'o- 
bre  ellas  llenos  de  anco  ,  ó  plomería  jy  á  lus  que  mas  ordina* 
riamente  acompaña  ,  fon^4os  cobrizos.  Raros ,  y  de  poca  efta- 
bilid.^d  fon  los  Metales  de  Plata  que  fe  crian  en  pizarras ,  aun- 
que es  mas  proprio  terruño  para  Oro.  Ciques  llaman  á  las 
otras  piedras  que  nacen  con  los  Metales  ,  o  á  fuslados  ,  que 
cambien  jfe  dicen  caxas  ;  fon  tofcas  ,  y  no  muy  duras,- 
ni  mazizas  ;  no  participan  de  Metal  de  ordinario  ,  aun-, 
qiuc-  en  algunos 'Minerales,  y  vetas  ricas  cambicnt  fe  les  pe* 
gí^^lgcdcfu  vecindad.  Famofos  han  fido  ,  y  (oñ  los  Vilaci- 
quesde  eíle  riquifsimo  Cerro  de  Potosí ,  por  la  mucha  Plata  ^ 
que  de  ellos  fe  ha  facado,y  no  es  eftala  nxnor  prueba, 6 
a-laban9ade.i"uprofperidad  fm igual.  Vila  ,  íignifica  fangrc,d 
cofa  colorada  en  la  lengua  natural  de  eíla  Provincia  ,  y  per 
vnas  pintas,  ó  feñaUs  pequeñas ,  que  ticncnde-cfte  color, Ila-- 
man  á  aqueftas  piedras  Vileciqií%s. 

C/iP.  XIK  De  las  Piedras  preciofas. 

LAS  Piedras- precíofas  ,  ó  fon  trafparentes  como  el  Diai:- 
m.\nce  ,  ó  opacas  comocl  Ónix  ,  ó  mezcladas  de  vno,  y, 
otro,  como  el  Sandonix  ,  y  el  Jafpe  ;  es  el  agua  la  cnufa  prin- 
cipal deja  trafparencia  ,  como  la  tierra  lo  es  de  la  opacidad  :. y 
aísiia  razoa  ,  porque  vn^sPi^^ir^s/gade  paejojr.luftrc  ,  ,y. mas 
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•raní  Jare  ices  ,  q  le  ocuas  ,  es  la  variedad  de  los  humores  de 
que  fe  quaxaron  ,  por  fer  los  vnos  mas  puros  ,  y  mas  claros, 
que  los  ceros.  Engendranfe  ,  piies,  las  piedras  blancas. de  vn 
Jugo  femé  jante  al  agua  ,  y  afsi  eftas  fon;las::mas  trafp'arentes ,  y; 
claras ,  como  lo  es  el  Chrillal,  y  el  Iris,  llamado  afsi  por  la  feme- 
jan^a  que  reprefenta  del  Cielo  ,  opuefto  á  los  rayos  deiiíol. 
ElUiamancefe  engendra  de  Jugo  menos  claro,  y  afsi  es  mas 
obicuro,  que  el  Cbriílal ,  ó  el  Iris  ,  efta  mtíma-variedadíe  ve 
en  codas  las  demás  Piedras  predofas  de  qualquicr  color -qac, 
fean  ,  óyáconllende  Jugos*  verdes  ,  comoUEfmeralda  ,  y» 
laPrafma  ,  ódeazules  como  el  Zafiro  ,  el  Gano,  y  algunas  ef- 
pecies  de  Jafpe  ,  ó  de  rojos,  como  el  Rubí  ,  ocie  purpúreos, 
como  los  Jacintos  ,  y  Amariftas ,  de  color  de  oro  ,  como  los 
Chrifolicos ,  y  Topacios  ^  ó  de  mezclados  como  los  Ópalos. 
Y  afsi  fe  puede  con  razón  encender  ,  que  el  reílo  délas. 
otrasPiedras  ,  que  no  ion  crafparences ,  fe  engendran  de  nííezc  la 
de  Jugos  negros  ,  y  no  puros,  como  vemos,  que  el^gua  aun- 
que efte  muy  limpia  ,  y  clara  ,  pierde  fu  tranfparencia ,  h  fe  le 
m;;zcla  algún  poco  de  cinca  ,  ó  otro  licor  femcjance  ,  aunque  no 
pierdeel  luftredefufuperficie.  Procedelcs  á  los  Jugos  dichos 
la  diferencia  de  colores  de  la  divcrfidad  de  mixcuri  de  los  dos 
extremos ,  blanco  ,  y  negro  ,  en  la  materia  de  lasPiedras.  Aun- 
-que  la  aucoridad  de  Káymundo ,  á  quien  liguen  muchos ,  vXip 
buye  efto  mas  inmediacamente  á  la  variedad  de  los  Mecales'f  4í 
cuyos  licores.  Jugos  puriíicadifsimos  ,  crafpaíTados ,  y  calados 
por  d-iñfsimas Piedras ,  en  lo  concabo  de  ellas  fe  crian  ,  y  qua- 
xanlasPreciófas  ,  que  en  el  valor ,  y  eftlmacion^correfpondcn 
proporci'c5n;ilmencc  á  fus  principios ;  al  Oro,  el  Rubi ;  elDia- 
-ftiance  ,  á  la  Placa  ;  y  la  Efméralda  ,  al  Cobre  ,  y  afsi  las  demás. 
En  el  Compendio  de  laTranffflutacion  ,  que^dedicó  á  Roberto 
Rey  de  Inglaterra  ,enfeña  muy  en  particular  hacer  por  Arte  las 
Piedras  pr^eciofas  tan  finas  ,  y  de  tafíca" virtud  ,  cqoíojas  que  la 
naturaleza  produce  con  varías  mezclas  de  aguas  de  Metales; 
Ciencia  ,  que  fobte  las  demás  qi\e  tuvo  efte  admirable  Varón, 
parece  excede  ala  capa  :idad  humana.  Algo  acredita  aqucíle 
modo  de  íentir  el  vfo  de  hacer  efmalces  de  colores  varios,  fegun 
las  cofas  Minerales  con  que  fe  derrite  ,  y  mezclad  Vidrio,   x 
las  Piedras  íaKas  que  de  la  mifma  manera  fe  componen. 
'^    tüllanfe  fus  falta§  en  las  Pkdras  preciofas  cranfparentes, 
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qu  c  pot  ferio  fe  echan  mas  tic  xcrcnellas,  qi.c  cnj^scomuncs, 
como  las  manchas  en  la  mas  rica feda  ,  o  tino  paño ,  y  fon  rai-as 
las  que  no  tienen  algtin  lunar,  ó  dctcdo  ,  corneo  pclo,'mive, 
fombra  ,  Í^V,  ó  como  cofas  todas  que  en  ^llas  engtmcifan  5  por 
no  fer  el  Ji-gode^^vicfe  corppufierontodo  de"vn  coicr  milmo. 
.La  fombra  fe  engendra  de  aver  fido  en  aquella  parte  el  Jugo 
mas  obfcuro.  La  nuve,  por  averie  aUi,  mas  blar.co.  Los  pelos  de 
qtic  fe  hallan  mas  ofendidos ,  los  Zafiros.  La  Sal ,  que  particu- 
larmente ofu  fea  á  los  Ópalos ,  y  el  Plomo  á  las  Efmieraldas, 
-íonimpedimenrosde  otros  colores  diferentes,  del  propriodelas 
piedras  en  que  íe  hallan. 

CAf,Xf^,SiSiy  Piedras preclofas en  aquefte 

Rey no. 

SOlala  Plata  ha  fido  el  cuidado  principal  de  los  que  hafta 
aora  han  reíididü  en  aquellas  Provincias  ,  y  afsinofe  ha 
reparado  en  bufcaufus  piedras  preciofas  para  el  adornó  de  la 
corona  de  fus  riquezas ,  aunque  no  ay  pequeños  indicios ,  de 
que  no  le  falca  aquelta  prerrogativa  á  aquelle  proíperiísimo 
Reyno.  Famaconftance  ay  ,  y  yo  ló  01  muchas  veces  en  la  á?ro- 
vinciade  los  Lipes, que  en  la  de  Atacama  ,  íu  vecina  ,  avia 
finifsimos  Diamantes ,  y  que  por  vn  poco  de  Coca ,"  que  no  va- 
lia dos  reales ,  avia  dado  vna  India  vieja  vn  puñado  de  ellos  bru- 
tos, que  valieran  en  Efpaña  muchos  ducados.  Es  tierra  ferti- 
lifsima ,  de  muy  hermofas ,  y  viftofas  Piedras ,  y  no  ferá  fin  fun- 
damentücl  crédito  que  á  fu  riqueza  fe  diere  en  eíla  materia. 

Amariftas ,  ay  muchas  en  el  Cerro  de  fu  nombre  ,  que  cf- 
lá  junto  al  afsiento  de  Minas  ele  Efmeruco  ,  y  en  el  rico  de  Santa 
Ifabéldel  nuevo  Potosife  facaban  entre  fiis  Metales  de  Plata  ri- 
quifsimas,y  muy  maduras  piedras  de  cfte  genero  ;  aylas  tam- 
bién ázia  el  Paraguay  ,  y  Buenos  Ay  res ,  crianfe  en  fus  pampas, 
óllanadasdcb<»xo  de  tierra  ,  á  vno  ,  y  dos  eftádos  dentro  de  vnos 
que  llaman  cocos  ,  que  fon  como  bolas  ,  tan  grandes  como  vna 
cabeza  de  durirsima  ,y  pefadiísimá  piedra  de  caüa  de  peder- 
nal 3  de  do3  dedosde  grucíTo  ala  redonda  ,'hueccs  por  de  den- 
tro ,  y  qiiax'ados porcodas partes  de  puntas  bbradns maravillo- 
famcnce  jior  la  naturaleza  de  eftas  Piedras  ,  maisri  ó  mciios  duras, 

fe- 
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fegun  U  dirpoficion  en  que  fe  eílavan ,  quando  reventó  el  Coc©,' 
.caníaíTe ,  quando  efto  fucede ,  no  menor  ruido  que  el  que  ha2X 
vna  Pieza  de  arcille  ría  quando  fe  difpara  ,  y  .tiembla  la  tierra 
por  muy.  grande  efpacio  ,  y  en  la  fuperíicie  fe  refquebraja ,  y 
abre ,  Céñales  que  lo  fon  i,  para  que  los  que  lo  oyeren  caben  allí, 
y  faquen  el  Coco  hecho jdos ,  dtres  pedazos .,  cofa  muy  fabida, 
y  viíía  en  eftas  partes.  En  vna  délas  jornadas  quc.ay  defde  Poton 
á  los  Lipes  ,  junto  á  laque  llaman,  Agua  caliente.,  por.laquc 
alli  mana  ,  ay  vna  Pampa  llena  de  vn  genero  de  Piedras.chrif- 
.  talinas ,  _ puros  ,  y  tranfparentes ,  bbradas.de íiaturarleza  en  án- 
gulos,  que  reiuacan  en  punca.  Recogí  cantidad  de  ellas  todas 
las  vezes  que  por  alli  pafsc ,  admirado  de  fu  hermofura  ,  porque . 
pareqia  cada  vna  vn'Sol  ,  á  la  reflexión  de  (us  rayos  5  la  mayor 
que  Hallé  era  del  groílor  del  dedo  pulgar. 

De  efta  cada  ,  aunque  mucho  mas  pequeñas ,  ay  abundan* 
ciaen  los  pueblos  de  Callapa ,  y  Yullama ,  de  la  Provincia  de 
Pacages.  Recogí  tambien-alg unas  Labradas  naturalmente ,  c^ 
mo  puntas  de  Diamantes  ,  del  groíTor  de  garvan^os ,  y  entre  loí 
arenas  lavándolas  obfervé  varias  ^v^ezes  algunas  puntillas  peque- 
ñas de  color  de  Oro  tranfparentes  ,  jcomo  finifsimosTopacios,y 
otras  como  Granates ,  que  á  fcr  mayores  fueran  de  muy  grande 
cftmaa ,  y  no  dudo  que  fe  hallaran  G  fe  b.ufcaren  con  afición ,  j; 
cuidado. 

Las  piedras  que  llaman  de  Mina  deCaraata  ,  .en  la  Provincia 
de  Larecaxa  ,  compiten  en  hermofura  con  los  Diamantes:  gaf* 
tanfe  en  efte  Rcyno  en  cintillos ,  y  fortijas. 
- . ;  En  el  Morro,quc  llaman  de  Aricaren  fu  Puerto  ay  entre  fus 
peñafcos  otra  Mina  ,  que  fe  facan  piedras  tranfparentes  como 
Diamantes  ,  y  que  eíiíu  dureza  la  imitan  ,  ide  que  también  fe 
-hazen  Joyas. 

Turquefas  muy  -finas  fe  facan  en  Atacama  ,  vna  vi  yo  en  los 
Lipes  tan  grande,  como  vnreal  de  á  dos  i  es  gala  muy  cftimada 
enere  ios  Indios  de  efta  Provincia  traer  farras  de  Pedrczuclas 
' de eílc  genero ,  menuda  ,  y  curiofamence  labradas,  traenlas 
los  varones  mas  grueíTasa  los  cuellos  ,  como  gargantillas.  Av- 
ias tam'-;iea  de  Piedras  verdes  ,  ylasvrias,  y  las  oteas  es  la  cofa, 
que  mas  apetecen  los  Chiriguanaes  de  guerra' ,  y  el  mas  eftima-. 
do  délos  refcates  que  fe  les  lleva. 

-dwíctambien  Perlas  Ctt  laCofta  de  Acacama  ,  y  en  los 
.      " -  '"    '  Mc¿ 
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Mcxiilones  \tpe  íacados  de  íus conchas  fe  traen  á  vender á  ci- 
tas Provincias  :  es  muy  ordinario  iiallarlas  quando  fe  laban  para 
guifar,  ó  fe  comen. 

De  las  Provincias  de  abaxo  no  tengo  noticia  cierta  en  cfta 
materia  ,  por  tracarfc  poco,ó  nada  de  ellas  en  eflos  Rey  nos :  de- 
mis  ,  de  que  mi  principal  intento  no  ha  fido  fino  darla  á  V.  Se- 
ñoría de  los  Minerales  de  las  Provincias  fu  jetas  á  fu  Govierno, 
y  que  yo  períonalmente  he  vifto,  aunque  al  principio  de  la  con- 
quifta  de  efta  tierra  íe  hallaron  entre  los  Indios  muy  grandes ,  y 
prccioías  Efmeraldas,  como  de  fus  Hiftoriasconfta. 

CAV.  Xf^í,     De  los  otros  géneros  de  Piedras. 

POco  importa  á  los  Mineros,  en  cuya  gracia  principalmente; 
por  mandado  de  V.  Señoría  ,  fe  efcrive  cftc  Tratado  ,  eí 
difcuriomas  particular  de  las  demás  Piedras ,  annqae  las  comu- 
Dcs ,  por  ferio  ,  no  ay  quien  las  conozca ;  y  quando  en  las  cabás 
de  fus  Minas  fe  encontrare  con  alguna ,  por  fu  color ,  y  tranfpa- 
rencia  rara ,  ella  mifma  fe  grangeáralaellimacion  ,  y  aprecio  ,  íi 
la  codicia  del  oro,  y  de  la  plata ,  que  fe  bufca,  no  cegare  los  ojos,' 
y  el  difcurfo  de  manera,  que  íio  de  lugar  á  que  en  ella  fe  repare. 
Pero  porque  juntamente  íc  ha  dado  noticia  de  las  cofas  Minera-* 
les,  que  en  ellas  Provincias  ay  >  y  las  Piedras  que  fe  reducen  á 
genero  de  Marmoles  fon ,  defpues  de  las  preciofas,  las  de  mayor 
cftimacion ;  no  es  jufto  paíTat  en  fikncio  los  que  en  aquefta  tier- 
ra conocemos ,  pues  por  íu  abundancia  ,  y  hermofura  pueden, 
no  folo  competir,  fmo  exceder  á  los  mas  famofos  de  las  Híftorias. 
Tenga  el  primer  lugar  la  Provincia  de  Atácama ,  digna  por  las 
muchas  maravillas  de  todogcnero  de  Minerales ,  y  Piedras  de 
precio ,  que  en  ella  fe  hallan  ,  de  fer  muy  efcudriñada  ,  y  vifta 
con  particular  cuidado  de  períonas  muy  pradicas  en  eílas  ma- 
terias. 

Producelasde  todos  colores',  con  tan  viftofos  matizes,  y 
hermofo  luftre ,  que  fola  fu  abundancia ,  y  grandeza  es  caufa  de 
que  no  fe  tengan,  y  cuenten  entre  ks  muy  preciofas. 

Llenoeftátodoefte  ReynodecuriofasAras ,  hechas  de  ef- 
tas  piedras ,  y  á  Europa  fe  han  llevado  no  pocas :  no  fe  han  haf- 
ta  aora  ocupado  en  otros  víos ,  ó  por  falca  de  quien  las  labre  ,  ó 


porque  el  animo  tic  bol  vcrfe  áEfpaíia  llenos  de '^riquezas  es  c62 
muncn-todtDS'lósque  en  eftas  parces  vivimos,  y  no  da  lugar  ¿ 
que  aya  quien  quiera  por  acá  perpetuar  fu  raemoria  con  fobcr-.; 
vios  cdihcios  , '^u©;coí)  aqueftas  Piedras  pudieran  hcrnio- 
fearíe. ')n (s/i  ¿niis n^ ?:ií:)  nb  .  .vnut'i3 i^q  ;  th^.zi tñ 

Qnaridó  fe  elbrive  aqweftoay  vnaen  efta' Imperial  Villa-,» 
digna  por  fu  variedad  ,  lufti  c  ^  y  grandeza ,  de  llegar  á  los  ojos^ 
y  íerviciodefu  fvíageílad  el  Rey  mieftro  Señor  :  tiene  de  lar-; 
go  feis  palmos ,  y  feis  dedos ,  vn  palmo  menos  de  ancho  ,  y  dos 
dedos  de  grueáOjCn  forma  de  tablón  ,  ó  mefa  muy  capaz :  eílái 
toda  llena  de  muy  hermofos  zeiages ,  que  la  mezcla  de  fus  colo- 
res caufan:.a^'lor  roxo^enqeiidivU?  j^  ^lai^9-*  otro  mas  obfcuro, 
como  negro ,'  atnarríVO ,  Vsictafi','  ^t '  blanco.  Sobre  la  mancha 
mas  obfcura  que  la  Piedra  tiene ,  parece  que  cayó  nieve ,  ó  fe 
vertió  leche  ,"fcgnnes  la  blátiGUra ,  que  entre  fus  íbmbra«  canv 
pea.   -  ^     -       i.  ..■•..;'■  r:.  :  ..  ""^ 

-ij.  Cfianfe^ambieDAinaÍegua4elas  Minas  de  Merengúela  de^ 
Pacages otras  Piedras ,  no  inferiOi^s  en  la  nobleza  de  ía  fuftan*- 
cia  ,  y  luftre  á  las  de  Ácacama ,  aunque  no  ran  variadas  de  colo^ 
res :  fon  blancas  como  Alabaftro  ,  y  tranfparentes ,  y  el  ferio  por 
vnas  partes  mas  que  por  otras  oaufa  vnas  como  nubes ,  que  las 
hcrmofea ,  y  liazemuyT.tftofas:  ño  einbeben  humor  ninguno, 
por  fer  de  compoficiari  tá'nsidlídíat  ,qüe  pareccnxic  iiacutaieza  dé 
criftal.  La  Pila  Baptifmal  del  Pueblo  de  Yullama,  con  fer  bien 
capaz  ,  es  toda  de  vna  Piedra  éle«ftas,  y  aunqueciene  mas  de  feí$ 
dedos  de  grueiro  ,  fe  vé  por  defuera  la  luz  de  vna  vela ,  que  deríi 
tro  de  ella  fe  enciende.  En  el  Golcgia  de  la  Compañía  de  Jesvs 
de  la  Ciudad  de  la  Paz  ay  vna  hermofa^Pila  d^  pie  de  aquefta 
Piedra ,  por  ctiyo  medioYe  ieia-fíibirel  agua  ala  caza ,  como  ^ 
fwerapbr  vjiTÍdriotrañfpasente,>ya4aro^  - 
i    .     ■       '  '      •  ■    ■■  ■■  - 

CJ?,XFIL  De  algunos  accidentes  de  las  Picd^a^^j,^^ 

■     yfuscaufa^»       :..,.,      :,g;^ 

D Ernas  delrefplandor ,  y  iranípareocia  ;*que  como  fe  ha  diJ 
cho ,  fe  v-é  en  algunas  de  las  Piedras  ,  y  en  las  mas  ordina- 
rias no ,  fe  halian  también  otros  accidentes,  qu«  las  acompañan," 
como  fon  dui-tfza  envnas ,  y  i^l^ndiira  enotr as.--  Es  en  tanto  gra- 
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áó  propfííí  de  tas  proclofas  la  dureza^,  que  no  fe  rienen  por  ts2 
ksüsquelalimafeñala.  Silamircriaen  U  compoíicion  tk  las 
Piedras  est^ttázyyel  calor  que  las  defeca  grande  j  y  que  refueU 
ve  de  ella  la  humedad,  fecaufa  la  dureza ,  porque  íc  agrieta j 
y  condenfa  en  si  mifma  la  materia ;  y  fi  tiene  poco ,  ó  nada  de  k 
tenacidad  dicha  jCor^fumcfe  con  el  calor  lo  húmedo  facilmcti; 
te ,  qucmafe  la  tierra  ,  y  queda  b^piedra  blanda  ,  y  quebradiza! 
Taníbien  el  frío  ,  certando  -,  y  condervfando  la  materia  ,  es  caufi 
de  la  dureza  que  fe  halla  en  las  Piedras ,  que  con  él  fe  quaxan  ,  j 
«ftas  fon  las  que  fe  derriten  al  fuego ,  porque  con  el  fe  defata ,  y, 
corre  el  humor, que  dentro  de  ellas  eftaba  congelado. 

Las  Piedras,  que  no  tienen  en  si  humor  bailante  para  con» 
íervarla  parte  terreftre  de  quetanabieii  fe  componen ,  faltan  ,  y; 
fe  hazen  pedazos  en  el  fuego,  y  hs  que  abundan  mucho  de  fe- 
^ütídad,  fe  reftiel  vervtín  ^^1,  cn'polvo,  6  cal.  • 

^  ^-i '  Sovk  porofas  algunas  Piedras ,  y  muy  macizas ,  y  bien  amar 
íadas  otras :  proviene  lo  primero  de  no  averfc  mezclado  igual-' 
mente ,  y  bien  la  parte  húmeda  con  la  terreftre  en  fu  compoíi- 
cion ;  y  afsi  exhalando  defpues  con  el  calor  e\  ¿güa  cri  -las  patré$ 
t[ue  no  tenían  me¿cla  de  tierva  baftantc  á  defendertas-de  fu  vioi- 
lencia  ,  quedan  aquellos  vacios ,  ó  poros  ,  que  haz^n  á  las  Pifi^-; 
dras  efponjofas,  como  por  la  caüfaopuefta  fucedc  lo  contrario  en 
las  macizas. 

Hallanfe  varias  figuras  muchas  vczes  en  las  piedras ,  y  no 
csde  las  cofas  que  menos  admiración  caufan  en  la  naturaleza. 
Puede  fuceder  acafode  la  varia  mezcla ,  colores ,  o  venas  de  las 
|)icdras ,  como  en  las  nubes,  ó  zelages  parece  fe  reprefentan 
Cortes ,  o  \'ejas ,  ú  otros  animales ,  y  figuras ,  y  en  el  Plomo  der- 
retido íobre  agua  fuele  fuceder  lomifmo.  Muy  celebre  es  entre 
Efcricores  el  Achatesdél  Rey  Pirre  ,  que  tan  propriamente  rcr 
preícncaba  arpólo,  y  las  nueve  Mufas,corflo  pudiera  dibu- 
jarlas el  Pintor  mas  primorc^o.  Otro •  tuvo  Cardano  ,  que  era 
íctraco  verdadero  del  Emperador  Galba.  Dicen ,  que  en  Conf- 
ía ntinopla  ,  en  la  que  llaman  Cafa  de  la  Sabiduría  ,  eftá  en  vn  ge- 
nero de  ívlarmol  dibujada  con  las  venas  de  la  piedra ,  tan  al  vi-i 
vo  ,  la  Imagen  de  San  Jpan  Bautifta ,  con  fu  veftidura  de  came- 
llo,qae  no  le  f airara  nada  al  Arte  en  fasdelineaeiones/i  el  vno  de 
los  pies  eftu viera  mas  expreíTó.  ^    • 

Señal  es  de  no  fcr  acafo ,  fino  con  paf  tíeular  «onaco ,  y  no 
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íín  rayfterio  dé  la  naturaleza  ,  quando  en  alguna  eí^cie  ofé 
piedras  fe  hallan  de  ordina  rio  las  mifmas  feñales.,  y.  figuras ,  co- 
mo .las  qme  refiercLeanBautiO:a4,Ual]!arCeen  .el.C^iíip9¿e  Ve- 
roña ,  en  que  fe  ye  propirsiraamqnte  pintada  la  Imagen  del  fe,' 
lio  de  Salomón  j  y.,  otra  piedra  negra  ,  que  quebrada  por  vna 
punta ,  fe  hallQ  en  ella  muy  al  vivo  delineada  vna  ferpiente ,  y 
tenU,  yi-scud  deatraerlasá  si,  y  el  que  fe  laptcfentóá  Al  berro! 
Magna,  Irií  afirmó aver  vifto  fobre  elk iOnioncgíiAdas  mas  de 
quinientas  culebras.  :•':  n._  r»:,.!  :'.-:- .:-     1     :-  » 

V  „  ., Quando  fe  hallan  piedras  que  rcprefentan  anímales,  ó  fus 
partes,  ó  pedazos  de  plantas ,  ó  otras  cofas  corporalmente,poi: 
relieve,  y  no  por  dibujo  folo ,  puede  fer  la  caufa  la  que  ya 
queda  dicha  del  Jugo  peírifiey:,. que  embebiendofe  eníus^pp'- 
ros  lo  con  virtió  podo  en  piedraj  y  afsilo  íiente  Avicena.  PeEp 
aunque  algunas  veces'  fe  ^gicdií  atribuir  aceito ,  noi>aiccequ0  fe 
puede  hacer /iempre  con  fundamenta  bailante.  Hallanfis'  á  Ids 
faldas  de  los  Monees  Mifnenfes,  junto  á  la  Laguna  <lc  Alfacia, 
cnlafidpeiiiicie.de  las  piedras ,  figuras  relej^adas  de  ranas,,  y  de 
peces  ,de  Qobreííno ,  y  fQrt.canvsprdinariías,,  y  can  proprias ,  co> 
jno.ignocMa.Ja  eaiiía.  ,LÍaíP3bafiíanú.gLtamente,  .Conchices  a.  ya 
genero  de  piedra-,  que  miuy  al  vivo  repi^éfentaba  en  fus  d^lif 
rneacioneslas  conchas  de  la  .Mar ,  penfaban  ,  que  eíias ,  con  di 
tiempo  largo ,  compañia  de  piedras ,  y  del  Jugo  que  las  cria  ,,fe 
avian  convertido  en  ellas ,  y  hacian  argumento  de  qu,e  en  tiem- 
pos pafTados  JhuviefFe  :bañido  el  Mar  el  terricprjia^e  ¿Giujdad 
de  Mag3ra,,;dpndefolamente.fe  hallaban.  Pérofoy-no  t^ejlejuír 
gar  eftemodod^ peníar  .,jiryieadp d,e deíengano.  ¡a  mar^v¿ik>íí^ 
.veta ,  ó  fuerte  de  piedra  parda  aherrumbrada ,  y  en  pattei 
amarilla  ,  que  eftá  en  ei  camino  j,  que  de  efta  Villa  va  al  Valle 
de  Oronefta  ,  quandp:  ya  fe  quiere  ,baxac  á  el  Hallaníe  en  cll4 
.notable  variedad  de  fígutas  jimptefFascon  canco  primor  ,que.4 
ipcro  que  al  Autor  d€.Tanajt:jiámIe.Z;a  le  fuera  irPppfs^^lc  cljeC^ 
lamparlas  Algunas  tengo  en  mi  poder ,  en.  que  Í<J.>  vénconc/íg? 
mayores ,  medianas  y  y,  míis  pequeñas  ,  impreíTasv ñas  por.  í^ 
.  parte  concaba  ,  y  otras  por  la  convexa ,  con  perfeótirsima  de^. 
Jien ación  de  las  mas  miqimasdc  fus  feñales.  Efto  en  el  cocazoa 
de  1  a  tierra  firme  ,  y  mas  d<?blada ,  y  montuoía  de  eftc  Rey  no; 
y  fuera  locura  penfar,  que  huviefíe  la  Mar  en- algún  tiempo 
iÍ3Uiuladpefi;a!pro.vináA.;y  dexádo  fus  conchasen,  aqueíiafola 
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TCta.Halíanfe  también  en  ellas  con  indecible  perfección  ,  figu- 
ras de  íapos,  maripofas , y  otras  mas  extraordinarias,  que  por 
ferio  tanto,  y  no  eícandalizar  con  fu  novedad,  no  las  refiero, 
aunque  Ia5  he  oído  de  perfonas  fidedignas-  Corrcfpondeáeftc 
pedazo  de  myfteriofa  tierra  por  la-otra  parte  del  Valle  de  Oron- 
cotafu  famofo  Pucará  ,  que  en  kngua  de  eíh  Provincia  quie- 
re decir  Fortaleza.Es  por  naturaleza  el  mas  defendido  lugar  que 
fe  conoce  en  el  Mundo ;  es  muy  eminente  ,  y  ciei^e  fíete  leguas 
de  circuito  ,  cercadas  todas  de  altiísimas ,  y  inacefsibles  peñasi 
por  vna  parte  íola ay  vnapeqicña  entrada  ,dcfpucs  de  muy  di- 
ficultofa  fubida.  En  el  eípacicío  fitio  de  arriba  ay  muchos  ac-í 
royos  de  agua  , leña  , partos, quebradas,  y  tierras  á  propoíiío» 
para  los  víos  humanos. 

CJf.  XVlll.  De  la  generación  de  los  Metales. 

NO  es  maravilla  ,  que  acerca  de  la  materia  de  que  fe  engerí? 
dran  los  Metales,  aya  ávido  tanca  diverlidad  deopiniog 
nes  entre  perfonas  que  puedan  autorizarlas }  pues  parece  ,quC 
con  particular  pro  videncia,  quilo  ocultarla  con  ellos  el  Autor 
de  la  naturaleza  en  la  obfcura  profundidad  en  que  los  cria,  jj^ 
dureza  de  peñas  en  que  ios  encierra  ,  para  poner  algún  eftorvo 
á  :1a  ambición  humana.  Los  que  fe  han  alando  con  el  nombre  do 
Tilofofüs  ,  por  entender  en  el  conocimieiirode  las  caufas ,  de-; 
XAndoU  materia  prima  por  principio  remotifsimo  de  los  Meta^ 
les ,  qümd  lo  es  de  toteas  las  demás  cofas  corporales  del  Mundo, 
íeaalan  otra  ,  aunque  también  remota  ,  qi  c  es  cierra  exalacion 
numcda,  y  vntuolapor  vna  parte  ,  y  por  otra  vna  porción  de 
tierra  vifcofa  ,  y  craíla  ,  de  cu  >  a  junta  rcfuira  vna  m  ireria,  que 
no  fololü  €  í  de  los  Metales ,  íino  también  de  las  piedras;  porque 
fi  la  fequedad  prevalece,  fe  engendran  piedra,s,;,y  fi  tiene  maa 
de  humedad  pingue  ,  fe  convierte  en  MetaL  Aísi  lo  ficnreri 
Platón,  Arift.jreks, y  íüsScquaces.  De  la  alrjnaincia  de  efta 
humedad  pura  ,  refplandecicntc  ,  y  foUda  ,  procede  el  lufcre  de 
los  Metale* 
te 

I^  . 

|tnaladlvcrrid"ad  de  Metales  ,de  que  e$clmqis  puro  hn  eje  to. 
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dos ,  y  el  priacipahnente  incencacio  de  la  naruraleza,  el  Oro. 

Muchosconel  vulgo, por  ahorrar  de  dificultofos  difcurr 
fos, dicen,  q'.ie  defdé  el  pdacipió  del  Mundo  erró  Dios  lói 
Mecjles de  la  manera  queeftánoy  ,  y  fe  hallan  en  fus  vecas; 
Agravio  hacen  á  la  naturaleza,  negándole  fin  fundamento eñ 
elto  la  vircud  produdiva  que  cieñe  en  las  demás  cofasfubluna- 
res.  Demás  ,  deque  la  experiencia  en  machas  partes  hii  con- 
vencido lo  contrario,  y  porexemplo,  y  prueba,  baílelo  que 
.ávida  d-* todos paíTa en  Ylua  ,  Isla  queeíiá  junto  á'  íaTófca- 
na ,  fertüiísima  de  yerro,  cuyas  vetas  cabadas  en  toda  la  pro- 
fundidad que  fe  puede  ,fe  buelven  á  Henar  de  la  tierra  ,  y  def- 
moncss  circunvecinos ,  y  enefpacio  no  mas  largo  que  de  diez, 
o  quince  años ,  quando  mucho  ,  fe  trabajan  otra  vez  de  nue- 
vo abundantifsimas  de  Metal ,  en  que  los  defmontes ,  y  cierra 
fe  convirtieron.  Lo  proprio  juzgan  muchos  que  fucede  entefte 
I     rico  Cerro  de  Potosí ,  y  por  lo  menos  vemos  todos  ,  que  las 
I     piedras  que  años  antes  fe  dexaban  de  ncro  de  las  Minas ,  porque 
/     notenian plata, fe  facaban defpues  con  ella,  tan  continua, y, 
¡     iabundanceraente,  que  no  íe puede  atribuir,  íino  al  perpetuo 
^gendrarfe  déla  plata.  ^      . 

Los  Aiquimiftas(  odiofo  nombre,  por  la  multitud  de  igno- 
rantes,  que  con  fusembuíleslo  han  defacrcdicado  )  con  mái 
'  profunda  ,  y  pradicaíilofofia,  haciendo  anatomia  delosmix- 
■  tos  de  naturaleza  ,  reduciéndolos  á  fu5  primeros  principios  ,  dif- 
;    curren  en  la  materia  de  los  Metales  de  efta  manera-  El  Sol ,  di- 
cen ,  y  todos  los  demás  Aftros  ,  con  fu  luz ,  ó  propria ,  ó  prefta- 
jda,  rodeando  continuamente  la  tierra,  la  calientan,  y  pene. 
tran  por  fus  venas  con  la  futileza  de  fus  rayos.  Quemada  afsi  por 
largo  tiempo ,  fe  convierte  en  otra  fubftancia  también  terrea, 
líomo  vemos  que  la  leña ,  y  piedras  fe  convierten  en  ceniza ,  y 
cal.  Efta  tierra  afsi  quemada  ,  mezclada ,  y  cocida  con  el  agua, 
fetraofmutaenotra  cierta  efpecie  ,  quecontiene  en  si  algo  de 
lá  fuftancia  de  Sal ,  y  Alumbre.  Cada  iia  experimentamos  feme^ 
^invQs  efedos  en  las  legias  de  cal ,  ó  de  ceniza  ,  en  el  fudor  ,  5^ 
i  orina  ,  que  del  cocimiento  adquieren  fabor  de  fal.  Efta  primé- 
is ta  materia  ,  ó  fundamento  de  la  generación  délos  Metales,  es 
cí  Vitriolo.  Facilita  el  creerlo  afsi  el  ver,  que  todos  ellos  pue- 
den por  arce  bolver  á  convercicíe  en  el :  el  modo  de  hacerlo  eij 
ftlSunos,ít^ dirá  adelante. -'í  - 
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■  Efte  Vitriolo ,  por  la  calor  delfi  ego  fubtcrraneo ,  y  atrae- 
cien  del  celefte  ,  echa  dos  humos ,  o  vapores,  el  vno  terreno  fu- 
til  ,  y  vntuofo  ,y  algo  digefto  ,  que  los  Filoíofos  llaman  Azu- 
fre ,  porque  en  las  calidades  fe  le  parece,  el  otro  humedoaquco, 
vircofo  , y  mezclado  de  cerr,co  fútil,  que  es  la  materia  próxima 
del  Azogue.  Eftas  dos  vaporofas  exalaciones  fe  hallan  en  la  tier- 
ra libre ,  y  anchurofa  falida ,  levantíidas  á  la  regi-  n  del  ayre  ,  fe 
convierten  en  cometas ,  nuves ,  nieves ,  granizos ,  rayos ,  y  de- 
más cofas  que  en  ella  fe  engendran  ,  y  aparecen. 

Pero  fi  el  kignr  fuere  angoílo  ,  y  tan  apretado  ,  que  las  di- 
chas dos  exalaciones  humofasno  tengan  falida  ,  huleándola  poc 
entrelosrefquicios,  y  hendeduras  de  l¿s peñas ,  ó  lugar  niine^ 
ral ,  fe  engrueílan  ,  y  convierten  en  los  que  llaman  medios  Mi- 
nerales. 

Si  penetrando  eílos  humos  los  peñafcos  no  hallan  cierto 
genero  de  Azufre  lavado ,  y  refplandeciente  como  plata  ,  que  es 
como  Margarita.,  fin  el  qual  no  fe  pueden  engendrar  Metales,  fe 
manchan  las  peñas  de  diverfos  colores. 

Si  fu  hiendo  eftos  vapores  íe  les  opone  alguna  piedra  tan 
dura,  que  no  pueden  penetrarla  ,  fe  convierten  en  perpetuos 
manantiales  de  agua,  al  modo  que  fe  experimenta  en  las  ordi- 
narias dcftilaciones.  Pero  íi  trafpaííando  las  peñas  hallan  eftos 
dos  Jugos  la  Margarita  ,  ó  Azufre  lavado,  cafi  íixo ,  que  fe  dixo 
poco  ha  rdeshacenlo,  mezclandofe  con  el,  y  por  cocin.icnto 
lliccefsivo  fe  efpcfa  en  la  Mina ,  fe  endurece  ,  y  hace  Metal. 
Eftedifcurfoesdel  Braccfco,en  la  explicación  de  los  Libros 
de  Getro.  Los  mas  afirman  fer  la  materia  inmediata  de  los  Me- 
tales el  Azogue,  y  Azufre,  y  que  déla  variedad  de  propor- 
ción en  fu  mezcla  ,  y  de  fu  mayor ,  ó  menor  purificación ,  y  ex¡^ 
miento  ,  refulta  la  diferencia  que  en  los  Metales  fe  ve. 

C/Í'P.X^^.  Defiendefe  la  opinión  deios  que  dicen, 

que  el  Azpgue ,  y  Azufre  fon  la  materia  de 

los  Metales. 

LOS  que  no  juzgan  por  fadible  ,  fino  lo  que  les  parece  ferio 
j    ala  capacidad  de  fus  difcurfos  (  prefuncicn  indigna  de 
hombres  do¿tos ,  y  que  á  muchos  que  fon  tenidos  por  taks ,  les 
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€Íebicr.i  minorar  el  crédito )  niegan  al  Aite  la  pofsibilidad  de 
traifmutarvnos  Metales  en  otros  ,  con  razones  ,  que  no  fojo  no 
convencen;  pero  ni  ¿un  aprietan.  No  es  de  eílc  lugar  el  refe- 
rirlas,  ni  ei  exj  ninarlas  ,  aunque  por  la  conexión  que  tienen 
con  el  conocimiento  de  Metales  ,.  de  qucfe  trata  ,  fera  fuerza' 
tocar  jlg-inas  ,  y  ddr  á  entender  claramente  la  flaqueza  de  fus- 
funda  rientos. 

Dicen .  qwe  los  Alquimiftas  ignoran  el  modo  con  que  la  na-' 
turaleza  cria  ,  y  periiciona  los  Metales,  y  que  yerran  en  decir 
fe  componen  de  Azogue  ,  y  Azufre ;  porque  á  fer  eílo  afsi  mu- 
chos ♦  altros  ,  y  fehales  fe  hallaran  de  ambas  cofas  enbs  Minas 
de  Oro ,  y  Plata  ,  y  de  los  demás  Metales ,  conílando  por  la  ex- 
periencia lo  contrario. 

Poco  importa  lo  primero  ,  pues  convenciera  quando  mucho, 
^ue  de  ordinario  procedían  mecánicamente  ,  y  no  con  princi- 
pios científicos  los  que  hizieroneftastranfmutaciones ;  perontf: 
por  clío  fe  quitábala  pcfibilidad  ,  y  v.crdad  de -ellas.  -^oi 

En  lofegundofe  conoce  manificftamence  la  temeridad  coíii 
que  fe  arrojan  á  afirmar  lo  que  menos  faben.  No  ay  cofa  mas 
experimentada  entre  los  que  tratan  de  Metales ,  que  la  mezcla 
ordinaria  ,  que  tienen  de  Azufre  ,  y  fu  adundancia  en  los  Mine- 
ra íes  no  es  pequeña  feñal  de  fu  mayor  riqueza.  Bafte  por  exem- 
pló  el  Rofjclcr  del  famofo  Cerro  de  Santa  Ifabél  del  nuevo  Po- 
losi ,  en  la  rica  Provincia  de  los  Lipes ,  que  cafi  todo  era  Plata, 
criado  entre  tanta  abundancia  de  Azufre  ,  que  las  caxas ,  ó  pe- 
nas entre  que  fe  cria  el  Metal  ardían  en  llegándoles  las  velasen-^ 
ccndidas.  Todos  los  que  llaman  Soroches  ,  Mulatos  ,  y  Negri-. 
líos ,  y  los  que  tocan  en  Antimonio ,  y  Margarita  abundan  de' 
Azufre  conocidamente,  como  fe  dirá  adelante.  * 

En  el  Azogue  paíTa  lo  proprio ,  aunque  menos  advertido,  ^ 
por  fer  cofa  que  en  los  Metales  crudos  no  eftá  tan  fujeta  á  la  vif- 
ta  9  ni  perdiendofe  en  humo  en  los  que  fe  queman ,  fe  dexa  con 
liocer  ai  olfato ,  como  el  Azufre  ;  pero  bien  experimentados  fon 
fusefedos  en  los  que  con  poco  recato  afsiften  a  los  humos  de  las 
fundiciones,  y  de  pocos  años  á  eíla  parte  ha  férvido  de  claro 
defengañocí  Mineral  de Challatiri,  que  efta  quatro  leguas  de 
cftc ,  el  mas  celebrado  ,  y  rico  del  mundo  ,  Cerro  de  Potosí,  pues 
fus  Metales  fi.ndiendofe  por  de  Plata  ,  como  lo  fon,  dexaban  en 
cUvoroo  fu  plancha ,  y  juncaijience  much^  abundancia  de  Azo- 
goe, 
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gac ,  que  fe  cogía  enere  lo  menos  caliente  de  las  cenizas.  Su  co- 
pia lo  maniíeító  á  la  vifta  ;  y  dcfpues  aprovechándolo  mejor 
por  fu  beneficio  ordinario  ,  rendían  tanto  Azogue  como  las  pieí 
dras  mis  ricas  de  Giiancavelica  ,  donde  también  podría  fcr  fe 
hallalFen  muchis  reliquias  de  Plata  en  la  gran  fuma  de  Metales, 
que  hafta  oy  íe  han  quemado :  no  se  fi  ha  hecho  acafo  la  expe^ 
riencia  algún  Cu  riofo. 

Quando  lo  dicho  no  bailara  para  dcfengaño  ,  era  de  nin- 
guna fuerca  para  probar,  que  los  Metales  no  fe  componían  de 
Azogues ,  y  Azufre  ,  el  decir ,  que  carecían  de  ellos  fus  Minas, 
pues  como  partes  componentes  avrian  pallado  ya  á  otra  natura- 
kza  del  todo ,  que  de  ellas  fe  hizo,  dexando  fus  proprias  formas. 
Perodefmcnuzandomaseftos  íecretosde  la  naturaleza,  facan 
los  Sabios  (no  los  Vulgares)  de  todos  los  Metales  otra  vez  el 
Azogue  ,  de  que  dicen  componerfe  palpable ,  y  vifiblemente; 
no  efcrivo  el  modo ,  por  no  ocafionar  á  experiencias  Chimicas, 
llenas  de  mas  inconvenientes ,  que  provechos.  También  el  Azo- 
gue común  fe  convierte  en  Plata  fina  ,  cierta  prueba  de  la  pof- 
fibilidad  ,  y  verdad  dicha  ,  de  que  ay  tantos  tcftigos  de  vifta  en 
aquellas  Provincias ,  que  fuera  temerario  arrojamiento  el  dcf- 
mentirlos  á  todos.         /íü:.;^ 

CJT,  XX.  De  las  caufas  eficiente  ,  y  formal 
de  los  Metales. 

DEmás  de  los  Cielos  ,  que  como  caufa  vniverfal  concurren 
á  la  generación  de  todas  las  cofas ,  y  lo  fon  de  la  de  los 
Metales ,  es  neceílaria  la  eficiencia  de  otra  caufa  próxima ,  que 
con  virtud  impreíTa  de  ellos  los  obre  en  fu  propria  materia;  por- 
que las  calidades  de  los  Elementos  por  si  folasno  fon  bailantes, 
ni  efkan  determinadas  á  la  producción  de  cierto  genero  de  mix^ 
ío  ,  fino  en  quanto  ion  dirigidas  de  otra  particular  virtud  ,  comp 
fe  ve  mas  manifieftamente  en  la  de  los  animales.  F.fta,  pues,  pró- 
xima caufa,  ó  virtud  mineral ,  vfa  como  de  inftrumentosde 
lascalidades  elementares,  y  efpecialmente.  del  calor,  y  frío  en 
la  generación  de  los  Metales :  con  el  calor  mezcla  vniformc- 
mente  lo  terreo  con  lohnmedo  ,  que  es  la  materia  de  que  fe 
componen,  cuécelo,  y  4©  dijere,  y  efpefa¡,  y  con  el  frÍ9  lo  etídu- 
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reze  ,  y  quaxa  ,  en  fotma  de  Mecal ,  mas ,  ó  menos  perfedo,  fc3 
gun  la  mayor ,  ó  meflor  pureza ,  que  hallo  en  la  cüípoficion  prc- 
fence  de  la  materia.  En  efto  fe  funda  la  opinión  de  CaliíUiencs, 
de  Alberto  Magno  ,  y  de  otros  ,  que  dicen  ay  fola  vna  efpeciéi 
de  )vlet.U  perfedla ,  que  es  el  Oro ,  y  que  los  demás  Metales,  fon- 
fus  incoaciones ,  ó  principios ,  de  donde  les  viene  la  facilidad 
de  redücirfe  á  fu  perfección ,  y  poder  convertirfe  en  oro  todos.- 
Los  que  niegan  la  pofsibilidad  déla  tranfmutacion  délos  Meta- 
les, ponen  mucho  ahinco  en  probar  ,•  que  fon  de  efpecies  com-; 
pletamente  diílintas ,  y  que  afsi  es  impofsible  el  tranfito  de  vnos 
á  otros  ?  pero  ni  convencen  lo  primero  con  eficacia  ,  ni  de  ello, 
quando  fe  les  conceda  ,  fe  figue  lo  fegundo;  pues  vemos,  que  fe- 
mejantes,  ó  mas  dificultofas  tranfmutaciones  fe  hacen  por  Arte, 
y  naturaleza.  El  Arte  produce  abifpas.,.y  efcarabajos  del  eftier- 
col  de  los  animales,  y  de  la  alvahaca  hace  falir  efcprpioncs^puef- 
taen  el  lugar  ,  y  modo  que  conviene.  Y  también  es  cofa  muy 
fabida,que  enEfcociade  los  pedazos  de  maderos  de  los  Na- 
.vios,y  de  fnitas  de  los  Arboles  que  caen  en  la  Mar  fe  engendran 
Añades  ,  aviendo  íln  comparación  mayor  dillancia^de  vivientes 
á  los  que  no  lo  fon  ,  quede  vnos  Metales  á  otros.  Y  demás  de 
otras  cofas  muchas  que  pudieran  traerfe  á  efte  propofitó  ,  yá 
queda  dicho  ,  como  los  palos  fe  convierten  en  piedras  en  agua 
de  algunos  Ríos ,  y  en  el  fuftento ,  -o  nutrición  de_  tpdos  los  vi- 
vientes es  eftatranfmutacion  continua  ;  y  en  losMetaks  hace  fu 
pofsibilidad  evidente  la  piedra  Lypís ,  óCaparrofa  ,azul ,  ó  ver- 
de ;pues  como  queda  dicho,  con  ella  deshecha  en  agua,  fin 
mas  artifició  fecohvieiten  errCobre  pu  roíel Pfeahio  ^ í.r  Eí^ñSi 
y  el  Hierro  ,  y  aunque  pueda  dcfenderfecon  mucha  probcSaili^ 
dad  ,  que  fe  diílinguen  enefpecie  los  Metales  ,  por  convenir  fit 
difínicion  ,  no  menos  á  las  demás  que  al  Oro  ,  por  las  propieda- 
des particulares  que  á  cada  v  no  de  dios  les  competen  ;  y  por  la 
permanencia  que  en  todos  vemos ,  fin  que  la^naturalezamueílre 
connato  á  páíTar  hdeÍante,dandolesla  vltima» perfección  de  Oroj 
y  por  otras  razones  que  para  efto  fe  acomulan.  .Es  también  muy 
probable  la  opinión  contraria  de  Califthenes  ,  y  Alberto ,  pues 
no  es  argumento  concluyeme  ,  para  que  dos  cofas  fe  difiinga» 
en  efpecie  ,  que  vna  difitiicion  les  quadre  á  ambas  ,  fino  feí 
mueíli \Ua  diferencia  elTenciai  con  que  fe  conftituyen  en'tal  fcr. 
Como  nó  (é  iiifieTe  fer  eí hombro^,  y^cl  íiáeonxie  diferentes efpe>^ 
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cle^  5  porque  fe  predica  de  ellos  el  fer  animales  :  porque  a  efti 
cuenta,  Pedro,  y  Pablo,  fueran  cambien  diitincosen  efpecie, 
fino  por  las  diferencias  de  racional ,  ó  irracional ,  que  elte  gene- 
roliniican.  Y  afsi  aunque  la  difinicion  de  Metal  ,  le  competa  a 
la  Plata ,  y  Plomo  ,  como  al  Oro  ,  no  fe  inhere  de  aquifu  dif, 
tinción  efpecifica  ,  pues  pueden  fer  ,  como  lo  fon  ,  perfedocl 
Oro  ,  y  imperfectos  los  demás  ,  dentro  de  la  mifma  efpecie  de 
Metal,  como  lo  es  el  niño  ,  refpedodel  varón  perfedo  ,  que 
aunque  tiene  la  mifma  ditinicion  elícncial  ,  fe  puede  perficionac 
el  niño  ,  y  participarla  mejor.  Las  propiedades  diferentes ,  qtjc 
en  los  Metales  fe  vén  tampoco  eftorvan  ,  pues  ion  accidentes, 
que  acorapañan  al  eílado  de  fu  imperfección  ,  y  fe  les  pueden 
quitar.  Y  la  permanencia  que  parece  tienen  en  fu  fer ,  ó  proce- 
de de  la  tardanza  ,  con  que  fe  crian  ,  y  van  mejorando  ,  que  no 
depende  de  humana  obfervancia,  pues  aun  á  los  arboles,  y  ycr- 
vasnoles  vemos  crecer  ,  aunque  las  conocemos  crecidas  ,  ó 
de  la  codicia  humana  ,  que  antes  de  tiempo  los  arranca  de  fus 
yetas. 

CAT.  XKL  Varios  accidentes  de  los  Metales. 

EL  derretirfe  ,  y  bolvcrfe  á  quaxar  ,  es  vno  de  los  accidentes 
de  los  Metales  ;  y  aunque  en  otras  cofas  fe  halla  ,  tiene 
algo  de  particular  en  ellos.  Es  caufa  de  cfto  la  humedad  de  que 
fe  componen ,  que  como  la  endureció  el  frió ,  el  calor  del  fuego 
las  dsrrite  ,  y  fegunla  varia  proporción  ,y  fuerte  ,  ó  devil  mix- 
tura que  tiene  con  la  parte  terrea  ,  es  mayor  ,  ó  menor  la  diíí- 
cujcad  que  tienen  en  derretirfe  ,  tiene  mucho  de  húmedo  el  Ef- 
taño  ,  y  muy  mal  mezclado  con  lo  terreo  ,  y  de  efto  fegundo 
le  proviene  elextridor,  que  caufa ,  quando  fe  muerde  entre  los 
dieqites  ,  y  de  ambas  cofas  la  facilidad  con  que  fe  derrite  antes 
que  todos  los  Metales.  Defpues  de  el  fe  derrite  con  menos  fuego 
el  Plomo  :  luego  la  Plata  lo  ha  mcnefter  mayor  ,  por  la  fuerte 
mixtión  con  que  fus  partes  terrea ,  y  húmeda  eílin  vnidas,  aun- 
que la  humedad  excede  algo.  El  Oro  por  fer  fu  mixtura  mejor,  / 
tener  en  fu  compoficion  el  Azufre  fixo  ,  ó  parte  terrea  purifica-  ; 
difsimijtarda  mas  en  derretirfe  que  la  Plata.En  el  Hierro  c^ccá^  ' 
lo  ccrrcfttc  impuro,  y  mal  mezclado ,  yafsifequema  ,  ycon.- 


3 ó'  LIB.L  Del  Arte 

fume  cada  vez  que  fe  caldea  al  fuego  ,  y  no -fe  funde  por  si  en 
él  ,  fino  es  coa  grandifsima  violencia.  Es  el  Cobre  comoal-' 
ganos  quieren ,  Metal  muy  vezino  al  Hierro  ,  aunque  con  mas^ 
humedad  ,  carda  en  derriurfe  ,  por  fer  compuefto  de  terreo 
muy  adufto. 

Caíi  el  mifmo  fundamento  tiene  el  luftre  que  fe  halla  en  to- 
áoslos Metales ,  pues  quanto  fu  parce  ,  que  es  mas  íucil ,  y  mas 
t)ura  ,  tanto  mas  refplandor  tienen  eftando  igualados ,  lifos  ,  d 
bruñidos.  Sobrepuja  eneftcw,  como  en  otras  excelencias  ,  el 
Oro  á  codos  los  demás ,  y  la  Plata  defpues  de  el  á  los  rertantes.- 
Es  color  blanco  comuna  muchos  Metales,  aunque  en  la  Plata 
fe  halla  mas  perfeílo,  no  fe  con  que  ojos  b  miró  CardanOjquan- 
4o  le  pareció  negra.  CaufaíTe  de  la  humedad  terminada  délo 
íeco  terreftre  ,  fútil ,  y  digefto  ,  porque  íi  efte  fuere  lodofo, 
impuro ,  ó  combufto ,  fe  produce  el  color  obfcuro ,  ó  negro ,  y 
conforme  la  latitud ,  queeneftofe  halla  ,  fon  mas  ,  ó  menos 
blancos  los  Metales.  Es  el  Oro  amarillo,  ó  rubio  ,  color  proce- 
;  dido  de  la  decocción  fortifsima  con  que  fu  Azufre  purificada 
tiene  al  Azogue  ,  ó  humedad  de  que  fe  compone  ,  corao  en  las 
legias,  orines  ,  y  otras  cofas  fe  experimenta  caufarfe'es  elle 
fcolor  rubio  en  lo  húmedo  de  lo  que  padece  de  lo  (eco  terreftre, 
que  tiene  mezclado  por  la  fuerza  del  calor.  El  color  del  Cobre 
tiene  el  mifmo  principio ,  aunque  por  la  impuridad  ,  y  combuf- 
tion  de  fus  partes ,  y  malk  mixtión  de  ellas  defdice  del  color  del 
Oro  ,  y  mucho  ma5  de  fu  nobleza ,  y  quilates. 
,  No  tienen  buen  olor  ,  ni  buen  fabor  generalmente  losMc.5 

I   tales  por  la  fulfariedad  que  á  todos  acompaña  ,  aunque  el  Oro 
'    huele,  y  fabe  bien  »por  fu  excelentifsimo.  temperamento , a* 
por  lo  menos  no  fabe  ,  ni  huele  mal.  De  lo  mifmo  les  procede 
el  manchar  las  manos ,  ó  cofas  que  los  tocan ,  en  que  también 
tiene  excepción  la  pureza  fin  igual  del  Oro. 

Ladudibilidadjópoderalargarfeá  golpe  de  martillo,  es 
afsimifmo  propiedad  de  los  Metales.  Es  (i\  caufa  la  humedad 
que  efta  encerrada  en  lafequedad  que  mueílran  ,  que  fe  rinde, 
y  cede  fu  lugar  quando  los  baten  ,  de  que  fe  figue  el  alargarfe.  Es 
el  mas  dócil  para  aquefto  el  Oro  ,  luego  la  Plata,  defpues  de  ella 
el  Cobre  refinado  ,  el  Hierro  ,  el  Eftaño  ,  y  Plomo. 

Quemanfe ,  y  fe  confumen  los  Metales  en  el  fuego,  pof 
jeI  Azufre  yncuoío ,  y  terreftre  de  que  fe  componen  i  como  al 
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¡fcontrário,  los  defiende  de  él  la  parte  que  tienen  de  humedad  ,  a 
Azogue.  En  el  Oro  primero ,  y  del'puesde  el  en  la  Plata  ,  eftán 
cftas  dos  cofas  can  purificadas,  y  fuertemente  vnidas ,  quenila 
humedad  puede  evaporar  ,  defendida  de  lo  terreftrc  que  la 
ampara  ,  ni  lo  cerreftre  fe  quema  ,  amparado  de  la  humedad  que 
lo  defiende  ,  y  por  efto  pcrfeveran  enel  fuego,  lin  difminuir-; 
íe  ,nicorrompcrfe:  Confumenfe  los  demás  por  ialurks  lapu.» 
rificacion ,  y  vnion  diclu  de  fus  partes. 

CAT,  XXIL  Del  numero  de  los  Metales ,  y  lugares 

en  que  fe  crian. 

OS  que  no  fin  nota  de  vana  curiofidad  atribuyen  á  lascfj 
^^^  trellas ,  y  Planetas  particular  infiuxo ,  ó  dominio  fobre  al»! 
gunas  cofas ,  demás  del  general  de  los  Cielos ,  fobre  codas  las  fu- 
blunares  ,  aproprian  á  las  ellrellas  hxas  la  fu  per  intendencia  en 
la  producción  de  las  Piedras  preciofas,  que  parece  las  imitan, 
no  folo  en  el  refplandor ,  y  luftre  con  que  brillan  ,  fino  mas 
principalmente  en  la  fineza  ,  y  permanencia  de  fu  ser ;  como  al 
contrario ,  por  la  inhabilidad  ,  y  poca  conftancia  que  en  el  pa-J 
Bece  tienen  los  Metales  ,  eftando  debaxo  de  varias  formas ,  ya 
derretidos  ,  yá  quaxados  ,  les  feñalan  efp^cial  fujecion  á  los  Pía-: 
netas ,  que  por  la  variedad  que  reprefentan  en  fus  movimicnJ  f 
tos ,  llaman  Eftrellas  Erráticas.  Atnbuycnks  fu  numero  ,  nom-i  • 
bres ,  y  colores ,  llamando  Sol  al  Oro ;  a  la  Plata  Luna ;  Venus 
al  Cobre  't  Marte  al  Yerro  i  Saturno  al  Plomo ;  Júpiter  al  Eftau  I 
no ;  y  al  Azogue  Mercurio  ,  aunque  por  no  íer  Metal ,  aquefte 
vlcimo  cuentan  otros  en  fu  lugar  al  Llcdro  ,  mezcla  natural  del 
Oro,  y  Plata,  en  cierta  proporción  ,  que  fue  en  vn  tiempo  te-; 
nido  por  mas  preciofo  que  todos.  Pero  ni  efta  fubordinacion  ,  ó 
aplicación  es  cic rea  ,ni  tampoco  lo  es  que  los  Metales  no  fean 
nías  defiere":  awtesíé  puede  prefumir  probablemente  ,  que  aya 
en  lo  interior  de  la  tierra  mas  diferencias  de  ellos ,  que  las  que 
de  ordinario  conocemos.  Pocos  años  ha  que  en  1<  s  Montes  Sud--. 
DOS  de  Bohemia  ,  fe  halló  el  que  llaman  Bifamuto  ,  Metal  que 
es  COI  )  medio  entre  el  Eftaño ,  y  el  Plomo ,  fin  fer  ninguno  de 
los  dos  ,  ni  conocido ,  fino  de  muy  pocos ,  como  podrá  fer  aya 
etrosmuchoi,  iSicl  fer  folamcuce  ílcce  I05  Planetas  (  quando 
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queramos  atribuir  algo  i  la  fubordinacion ,  y  xoncorílanda  que 
entre  ellos ,  y  los  MecaLs  fe  imagina  )  es  cofa  cietta  oy ,  pues 
coo  los  inílru meatos  viforios ,  ó  de  larga  villa ,  fe  obfervan  otros» 
mas.  Veafe  el  Tracdcto  de  (jüileodeGalileis.,  de  ios  Satélites 
de  Jupicer,  y  fe  hallará  el  n  jmcro  ,  y  movimientos  de  aqueílos 
Planetas  nuevos ,  advertidos  con  obTervacionesmuy  coriofas. 

La  experiencia  ha  enfcñado ,  y  la  razón  lo  perfuadc,  que  el 
lugar  mas  propriode  la  generación  de  los  Metales ,  fon  las  ve- 
nasde  la  tierra,  que  diícurren  po:  fu  gran  cuerpo,  como  re- 
cpp;:acülosprin0palesdc  fu  liiirpedad  permanente ^^^propotcioa 
na.laárfu  íolidcz  ,  y  dureza  ,  como  lo  es  la  fangre  a  lóscüerr 
pos  de  los  animales.  Laspeñas  entre  que' fe  crian  de  ordinario 
i  los  Ivíetales ,  que  llamamos  Caxas,  firven  de  conductos  por  don^ 
^  ác  fe  encamina  ,  y  vnc  la  virtud  del  calor  fubterraneo ,  y  el  dé 
los  Aílros,  mediante  el  qual  fe  excitan  los  vapores,  fe  difponc 
roczch;  y  purifica  Ja  materia  de  que  fe  crían,  fin  dar  lugar  á 
que  fe  divierta  ,  y  defvanezca  por  diferentes  partes.  Lo  que  en- 
tre caxa ,  y  caxa  va  ,  fe  llama  veta ;  aylas  de  todos  géneros ,  y; 
fuertes  de  Metales ,  y  de  lo  que  de  fus  farellones  ha  defgajado 
cl  tiempo ,  ó  robado  las  lluvias  ,fe  hallan  efparcidos  en  cerros, 
y  quebradas ,  los  que  llaman  Sueltos ,  ó  Rodados  ^  que  fon  Pie- 
dras de  Metal.  El  raifmó  principio  tiene,  fegunlos  que  tnc]oit 
Tienten  ,  el  Oro  que  fe  halla  entre  las  arenas  de  algunos  tíos, 
que  no  fe  crió  en  ellos ,  como  les  parece  á  muchos ,  fino  en  ve-t 
tas,  de  que  rodó  con  el  agua  a  los  arroyos.  Aunque  efto  fea, 
Gomo  lo  es ,  lo  mas  natural ,  y  ordinario ,  fuele  fuceder  á  ve- 
ces, que  en  algunos  parages,  ó  pedazos  de  tierra,  fe  hallan  los 
que  llaman  Criadederos  ,  donde  fe  engendran   Metales  fuera 
de  las  vetas  ,por  la  difpoficiondela  materia,  y  pujanza  de  vir- 
tud Mineral ,  que  alli  .concurrieron. 

f /4P.  XX///.  Del  modo  con  que  fe  hallan  las  vetas 

de  los  Metales. 

DEfcubrcn  las  vetas  de  Metales ,  ó  el  arte  ,  ó  la  fortuna.  R02 
ban  los  arroyos  con  la  violencia  de  fus  avenidas ,  lo  fuper- 
^  ficial ,  ó  primera  capa  de  la  tierra  ,  y  dexan  deícubierta ,  y  Um- 
pjia  b  vctíi ,  fi  la  ay  acafo  en  el  lugar  por  donde  el  agua  corre. 
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Arranca  de  quaxo algunas  veces  el  Ímpetu  de  los  ayrcs  losar- 
boles  ,  con  fus  raices ,  y  entre  ellas  íalen ,  y  fe  dexan  ver  piedras 
de  Metales  ,fobre  cuyas  vetas  fe  avian  criado ,  y  crecido,  Ha- 
cen el  efctto  mifmo  peñafcos ,  ó  pedazos  de  cerros  que  fe  der- 
rumban ,  ó  vacidos  de  rayos,  ó  arrumados  ,  ó  deshechos  por 
faltarles  los  cimientos ,  y  eftrivos  on  que  fe  fuftentaban  ,  por 
averíelos  quitado  las  corrientesde  los  rios.  Muchas  veces  coa 
los  arados  fehan  defcubierto  vetas ric^s,como  las  que  refierejuf- 
tino  fe  hallaron  deOro  enEfpaña.Vn  quarto  de  legua  deChuquiJ- 
facadefcubriy.O'vnade  Soroches ,  en  vna  hacienda  mia  ,  ha* 
cientio  barbechar  vna  loma ,  y  puede  fer  que  en  otras  muchas 
partes  deeftas  Provincias ;  pues  fon  todas  tan  fértiles  de  Mine- 
rales ,  aya  ofrecido  la  fortuna  mucha  riqueza  á  los  Labradores 
entre  los  terrones ,  y  que  por  no  conocerla  fe  ayan  quedado  fin 
lograr  fu  dicha.  ELpegatfe  fuego  en  los  montes ,  ó  de  propofi- 
to ,  ó  acafo  ,  como  efcriwc.Lucreciocon  elegantifsimos  verfos, 
no  folo  dio  noticia  al  mundo  de  los  Metales  ,  reduciéndolos  á 
forma  en  que  fueíFeii  conocidos  apartados  de  las  piedras  ea 
que  eftaban  ocultos  ,  fino  también  ha  fido,  y  puede  fer  caufa 
del  defcubrimientodefus  v«tas,eomo  fucedió  en  el  incendio 
de  los  Montes  Pyrineos ,  fegun  afirman  las  Hiílorias  de  Efpaña. 
Y  aun  menOTcs  vioíencias'que  Jas  dSchas'baftan  ,  quandó  ft' 
mueftra  la  fortuna  favorable  ,  para  hacer  dueños  de  muy  gran- 
des tcforos.  Con  la  pequeña  fuerza  que  vn  cavallo  hizo  pifan- 
do ,  fe  defcubrióconlavña,enGoslaria,  vna  abundantifsima 
Mina  ,  como  refiere  elAgricola.  Arrancando  vnas  matas  de  to- 
la ,  leña  ordinaokí'bi  efta  tierra.,  facó  con  la  pequeña  raiz  ,  vn 
Indio  que  me  fervia  ,  vna  piedra  rica  de  Metal  cort  jBüta  blan- 
ca machacacia ,  media  legua  de  las  Minas  de  San  Chriíloval  de 
Achocalla  en  los  Lipes :  traxomela  ;  defcnbri  la  veta ,  y  manir 
íeftc  el  cerro.  En  el  riquifsim  o  Mineral-de  Tuqo ,  anla  Provin-l 
ciadeiCarangas,  fe  juntacon^- al  principió  ,.  a  la  fama  de  fus  ri- 
quezas ,mucl-)osSoldadosi  .baliaronfe  algunos  pobres, a  quicJ 
ncsno  avia  cab|do;  parre  en  ias.vetas  defcubiertas  ;.y  confirien- 
daacafoenrreísielofdcfique  darían  en  bufcar  fu  vida,  dixo 
el  Vno  :  Si  efta  de  Oios ,  aqui  encontraremos  con  que  remediar- 
nos todos  ;  dio  ,  diciendo  eíio ,  con  la  punta  del  pie  en  el  fuelo, 
y  aparrada  la  pocatierra  ,  que  con  tan  leve  golpe  pudo  dcfviyr, 
fcles  4efcwbrió  á  h  vifta  vn  pedazo  de  Plaia  blanca ,  que  facado 
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con  indecible  admiración,  y  gozo,  les  remedio  fin  trabajo  fii 
necersidadprefentc;  porque  eia del  grandor  de  vna  botijuela, 
ydefpuesdió  muchasriquezasá  ellos,  ya  otros  muchos  la  ve- 
ta de  machacado ,  que  debaxodeeita  piedra  ,  o  por  mejor  de- 
cir pura  Plata  eftaba.  Llamófc  la  Mina  de  los  Pobres ,  y  fue  la 
mas  lica  de  quancas  tuvo  aquel  ümofo  afsicaco.  Acafo  también 
fedefcabrióeldcSanChriftoval  de  los  Lipes;  abundaban  fus 
peñaícosdc  vircachas,anim.ilejOS  del  grandor  de  liebres,  caza 
ordinaria  ,  y  de  buen  mantenimiento  en  eílas  punas:  cayó  de 
vn  arcabuzazovna  ,  hallóla  el  que  la  mató  atraveíTada  fobre  vn* 
liquifsjnio  farellón  de  Metal  de  Plata  ;  pufo  por  nombre  á  efta 
veta  defcubridoraNueftra  Señora  de  la  Candelaria.  Rcgiftra- 
ronfe  otras  muchas  deípues ,  que  dieron  merecida  fama  á  aqnel 
afsiento  5  pues  por  fu  riqueza  ,  y  concurfo  de  bfpañoles  ,  fue* 
entre  todos  los  que  huvohaftafu  defcubrimicnto  el  terccrodc 
efte  Rey  no ,  deípues  de  Potos* ,  y  Qruro. 

CAT,  KXIV.  Como  fe  bufcan  las  vetas  de 
Metales. 

DEmásdela  vetas  de  Metales  que  fe  dcfcubrcn  ,y  con  que 
fe  encuentra  acafo ,  como  queda  dicho ,  halla  otras  la  di-: 
ligencia  humana  ,  ayudada  con  el  arte-  Dan  los  colores  délos 
cerros i'idicio no p equeño de íi  tienen, ó  no  Minerales  en  fus 
entrañas ,  como  fedixo  en  el  primer  capitulojde  efte  Tratado, 
yfee>p^rlmencaen  quantos.ay  oy  Minas  deíctibiertas  en  efte 
Pveynoyqucfon  de  muy  diferente  parecer  de  los  demás ,  auna 
la  viíla  dc.los  que  de  efta  materia  entienden  menos-  No  ay  regla 
infalible  ,  y  cierta  ,para  por  el  coíot  folo  de  la  tierra  hacer  ar- 
gumento déla  efpecie  de  Metalen  particular,  que  en  ella  fe 
cria ,  -in  que  las  experiencias  ,  ó  enfayes  lo  maniíieílen.  Y  afsi, 
aunque  el  termino  mas  ordinario  en  que  fe  cria  el  Oro  es  co- 
lorado ,  ó  amarillo  retinto  ,  como  el  ladrillo  muy  cocido ,  tara- 
bien  fe  hallan  fus  vetas  entre  calíchales  blancos ,  como  en  üru-' 
ro,  y  Chayanta.  Son  rubios ,  de  color  de  trigo ,  los  mas  de  los 
Minerales ,  ó  Cerros  de  Plata  de  eftas  Provincias ,  a  imitación 
idel  prim-r  exemplar  de  los  del  Mundo  Potosí ,  y  el  raifmoco- 
jt«r  Úcac  Scapi ,  el  de  -  Peieyra  ,  y  o:ros  ea  los  Lipes ,  quc.produ- 
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cen  Cobre ,  aunque  es  paidifco  ,  verdofo ,  y  colorado  á  veces, 
fu  naascoituin  panizo. :  en  el  Piorno,  y  los  demás  p^^íTa  lopro- 
prid.  De  fuerce,  que  el  verdadero  deíengaño  conhílc  en  elcn- 
faye  de  las  vecas.  tllasfe  hallan  ,ó  dercubicrtasen  los  farello- 
nes que  criin  fobre  la  tierra  ,  que  quebradas  fus  piedras  las  co- 
noce el  Mineco,  por  la  diferencia  que  tienen  délas  ordinarias; 
cnfayalas ,  y  trabaja  enla  Mina  ,fi  esde  provecho ,  ó  da  efne- 
ran^a  de  ferio ;  pero  íi  corren  las  vetas  encubiertas ,  que  llaman 
Encapadas ,  fe  bufcande  efta  manera.  Por  las  quiebras,  que 
los  -cerros  hacen,  por  donde  el  agua  corre  quando  llueve  ,ó 
por  otra  parte  de  fus  faldas ,  fe  fube  poco  á  poco  con  el  mar- 
tillo que  llaman  Cateador ,  en  la  mano  que  tiene  punta  porU 
vna  parte  ,  calc^ada  de  acero ,  para  cabar ,  íi  fuere  neceífario,  y 
por  la  otra  boca  para  quebrar  las  piedras ;  advierteníc  con  d¡- 
Jigenciacn  las  diferencias  que  fe  encuentran  de  ellas,  y  que- 
brándolas, que  conocidamente  no  parecen  délas  ordinarias, 
fe  encuentra  con  algunas ,  ya  medianas ,  ya  muy  pequeñas  dt 
Metal:  con fidcrafe',  feguncl  ficio  ,  el  lugar  de  donde  pudie- 
ron caer ,  que  es  neceíTario  efté  mas  alto  fiempre.  Llaman  Ro- 
dados áeftas piedras  de  Metal,  que  afsi  fe  hallan.  Sígnenlas 
el  cerro  arriba  ,  mientras  de  ellas  fe  ve  raftro  ,  y  en  no  pare- 
ciendo mas  ,es  feñal cierta,  de  que  por  alli  cerca  va  la  veta. 
Defcubrefe  con  vna  zanja  ,  firviendo  de  fegura  guia  los  fuel- 
tos^dc  Metal,  que  en  el  cavarla  fe  encuentran. 

Los  ojos ,  o  manantiales  de  aguaqiie  fevén  en  los  cerros, 
no  fon  pequeños  indicios  de  la  cercanía  de  las  vetas ,  pues  corre 
por  tilas  el  a^ua ,  que  por  aquellos  fale.  :i 

Suelenferfeñales  de  vetas  arboles,  matorrales,  ó  yervas,'  f 
que  Tiendo  de  vn  genero  fe  ven  como  plantadas  á  la  hila  ,  hf   '■■ 
ciendo  muellra  de  la  Mina  que  debaxo  de  ellas  corre.  No  cre- 
cen canto,  ni  tienen  el  color  tan  vivo  como  las  demás  plantas  que 
fe  crian  fobre  vetas  de  Metales ;  porque  las  exalaciones  que  de 
elloBfalen  las  dcfmedran  ,  y  enflaquecen  ;  confumefeles  por 
cfta  caufa  mis  aprielfa  el  roció  de  la  mañana  que  fobre  ellas 
cae,  y  aun  la  nieve  fe  derrite  primero  en  los  cerros  que  tienen 
Minas ,  que  en  los  circunvecinos  que  carecen  de  ellas  ,  y  en  el 
lugar  por  donde  las  vetas  corren ,  antes  que  en  los 
o^ros  que  no  las  tieaen. 
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CAT,  ICXV.  De  la  diferencia  que  ay  de  veca$/y 
fu  conocimieuto. 

I 

AUnqnc  qualquicr  lugar  en  que  los  Metales  fe  crian  fe  lia* 
ma  veta,eftá  ya  introducido  en  el  común  vio  de  los  Mi- 
neros llamar  folamente  afsi  á  la  profunda  ,  que  es  la  que  de  la 
fuperficie  de  la  tierra  entra  ácialouondo  ,  ó  derecha  ,  ócott 
alguna 'decaidad,  que  es  lo  mas  ordinario.  A  diferencia-de  ef* 
ta  llaman  manto  á  la  que  fe  eíliende  ,  y  alarga  ázia  los  lados, 
fin  decaída  conliderablc  ázia  el  centrodc  la  tierra.  Muy  cono- 
cidos fon  eftos  dos  géneros  de  vetas ,  aunque  bs  mas  comunes^ 
Y  trabajadas  fon  las  profundas.  Son  mas  raroslos  que  llaman 
Sombreros ,  ó  Mina  amontonada  .  que  fon  criaderos  de  Metal, 
en  donde  fe  halla  junta ,  en  mas,  o  menos  cantidad  ,y  diftancia¿ 
fin  que  defcienda  abaxo ,  ni  fe  dilace  por  los  lados.  • 

Los  tumbos, quelas  vetas  profundas  corren  han:  fidócnuy. 
advertidos  entres  los  Mineros  de  Europa  , teniéndolos  por  íeña» 
ks  ciertas  de  fu  mayor  ,  ó  menor  riqueza ,  y  abundancb.  Da- 
ban el  primer  lugar  de  excelencia  á  las  que  corren  de  Lefte  a». 
Pefte ,  que  gs  de  Oriente  á  Poniente,,©  no  muy  diftantes  de  efte. 
rumbo ,  por  la  parte  del  cerro  que  miraba  al  Norte.  En  el  fegunX 
do  lugar  de  bondad  pcnianlas  que  corren  el  contrario  rumbo  de 
Poniente  á  Oriente  5  por  la  parte  del  cerro  que  fe  inclinaba  al 
Norte.  Daban  el  tercer  lugar  á  las  veras ,  que  corrian'deíde  el 
Norte  ázia  el  Sur,  por  la  parte  del  cerro  que  mira  ázia  el  OT¡en.j 
te  ,  y  poco , ó  nada  de  bondad  á  las  del  rumbo  contrario.  Cono- 
cefe  fi  la  veta  corre  defde  Oriente  ázia  Poniente  ,  ódeíd^el  Po« 
Tiienre  ázia  Oriente ;  y  afsi  de  los  demás  rumbos  en  los  I  aquisy 
que  afsi  llamanlos  Mineros  de  efte  Reyno  á  las  divifiones ,  que 
fe  vén  en  las  junturas  de  las  peñasyó  caxasde  las  Minas  j  porque 
corren efbs  á^^^ác  laparte ázLi  donde  falen-,  ó-de.ípuntan,mas 
fácilmente  los  Laquis,.  cofa  facilde  obfervar  en  farellones  de 
peñafcos  que  fe  venfobre  la  tierra  ,  para  tener  conocimii^nto  de 
lo  que  debaxo  de  ella  paíTa.  Ooras  femé  jantes  advertencias  po,^, 
nen  para  el  conocimiento  de  los  arroyos ,  ó  rios  que  llevan  Oro, 
aunque  el  fundamento  es  mas  devil,  puesno  leería  en  ellos, 
filio  eniaivcxas  de  qiie  el  tiempo  j^  y  las  ag^uas  lo  robaron.  Pero 
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fin  d-erogar  nada  álaauchoddad  de  bsqueloíincicron,  y  elcri- 
vieron  afsi,  muchas  vezcs  ha  moftrado  la  experiencia  lo  con- 
trario en  las  Minas  de  Europa  ,  y  de  eftas  parces ,  li  ya  no  fe  di- 
ce ,  que  ral  vez  virtudes  vencen  íeñalcs,  y  que  no  carecen  de 
,cxc¿pcion  ella ,  como  ni  las  demás  reglas ;  aunque  íi  da  licencia 
para  hacerlas  nuevas  el  diferente  Polo  ,  y  opucllo  clima  de  eftc 
Mundo  nuevo,  tomando  por  exemplar  al  mas  famofo  ,  y  rico 
Mineral  de  ambos  cerros  de  Potosí ,  daria  yo  el  primer  lugar  de 
abundancia  ,  y  riqueza  de  Metales ,  á  hs  vccas  que  corren  Nor- 
te Sur   por  la  parte  del  cerro  que  mira  al  Norte  ,  rumbo  que 
con  pequeña  declinación  ázia  el  Poniente  liguen  las  quatro 
principales  de  el.  La  de  Centeno,  que  fue  ladcícubridora,  la 
kica  ,  la  del  Ertaño,y  U  de  Mendieta.  El  íegundo  lugar  diera  á 
las  que  v.in  del  Sur  al  Norte  ,  por  la  parte  del  cerro  que  mira  al 
Siir ,  rumbo  que  corren  las  demás ,  nombre  del  fcgundo  Mine- 
ral de  aquefte  Reyno,á  queda  nombre  la  infigne  Villa  de  San 
Pivslipe.dé  Auftria  de  Oruro  ,que  en  riqueza  de  fus  vetas,  mul- 
titud", y  caudal  de  ellas ,  abundancia  de  Metales ,  fundamento, 
y  profundidad  de  fus  Minas ,  y  iluftrc  concurfo  de  fus  habitado- 
res ,  ha  competido  dignamente  con  la  grandiofidad  de  Potosi.De 
Lcfte  á  Oeíte  corren  en  diferentes  afsientos  ,  otras  muchas  ve* 
tas  ricas,  y  las  ay  también  en  varias  partes,  en  muy  divcrfos 
rumbos.  Y  afsi  la  regla  general  mas  cierta  en  aquefta  materia, 
es  feguir  el  Metal  donde  fe  defcúbrierc,  que  li  es  con  provecho, 
ó  por  lo  ménps  fin  perdida  ,  claro  eftá  que  fin  arriefgar  nada  fe 
aventura  á  ganar  muchifsimo.   Y  fi  la  veta  fuere  caudalofa,y; 
enfeñarc  algunas  mueftras  de  Oro  ,  ó  Plata,  aunque  no  den  dcf- 
de  luego  los  Metales  para  el  gafto ,  fe  figa  ,  y  ahonde  animofa- 
mcnte ,  pues  de  pocos  empleos  fe  deben  tener  tan  grandes ,  y. 
ciertas  efperanif  as  de  crecidos  logros.  Notorias  fon  las  experien- 
cias de  efto  en  los  afsientos  deMinas  de  mas  fundamento  de  eftas 
Pro\  incias,  y  para  nuevo  defengaño  bafta,  dexando  otros  cxem* 
píos ,  el  rico  Mineral  deChocaya  ,  en  que  para  enfeñanza  ,  y, 
alienro  de  Mineros ,  defpoes  de  treinta  años,  que  con  muy  poca 
ey  fe  han  fcguido  fus  vetas  ,  dan  en  la  fobervia  riqueza  que  he- 
mos vifto  muchos, y  oido  todos  en  aquefte  Reyno.Muy  ricas  de- 
ben fer  las  vetas  angoftas  para  feguirlas,  mayormente  fi  también 
la  dureza  eftorva.  Siel  Metal  arma  fobre  quixo ,  y  enalguno^ 
huecos  fe  hallan  granillos  como  de  pólvora  ,  que  es  el  que  lla- 
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man  Piorno  ,  fieñdó  Plata  bruta  ,  aunque  efto  fea  miiy  pbcb ,  5¡ 
lo  demás  no  tenga  ley  ,  es  feñal  de  riqueza  en  llegando  a  h  hu- 
medad ,  como  la  tuvo  muy  grande  la  veta  que  llamaron.  Tefo- 
rera  de  los  Pobres ,  en  San  Chriftoval  de  los  Lipes.  Si  en  el  pozo 
que  fe  da  fe  encuentran  lamas ,  con  la  mifma  feñal  de  PiomcrÍ3>, 
cftá  muy  cerca  ya  lo  que  fe  bufca.  Da  buenas  efperan^as  hallar 
Chrifocola ,  Herrumbre ,  Oropimente  ,  ó  Sandáraca  ,  y  Junto 
á  las  caxas  tierra  de  color  de  yerro  ,  y  en  el  medio  greda.  No  es 
mala  fcñal ,  encontrar  con  tierra  feea  ,  fi  es  Amarilla  ,  Roja  ,  d 
Negra ,  ó  de  otro  color  extraordinario :  y  es  muy  buena ,  fi  en»* 
tre  ella  fe  halla  alguna  mueftra  de  Plomo.  Promete  el  cauchal 
mucho,  y  el  encontrar  arena  en  el  lugar  del  Metal  juzga  por 
bueno  el  Agricola ,  Tiendo  de  muy  futilespartes ,  y  por  muy  ma- 
lo fi  fe  halla  tierra  llena  de  guijarrillos  ,  fino  fe  acaba  j  y  muda 
luego  en  otra. 

Q4f.  XKFI.  De  los  Metales  en  particular  ,  y 
primeranaente  dclOro* 

EL  masprecíofo  de  los  Metales ,  y  el  mas  perfefto  de  quatt 
tos  cuerpos  cria  la  naturaleza  fin  animo  ,  es  el  Oro,  tatt 
generalmente  de feado  y  como  conocido  de  todos.  Engendrafe 
de  la  materb ,  y  modo  que  queda  dicho  en  común  de  todos  los 
Metales »  pero  de  partes  can  pcrfeftamente  purificadas ,  y  con 
tal  decocción  vnidas ,  que  hazen  cafi  incorruptible  fu  fubííancia, 
pues  ninguno  de  los  Elementos  lieDe  fuerza  para  corromperlo,  ó 
deítruiclo.  Perfevera  mas  puro  en  la  violencia  deVfucgo  ,  que  á 
todos  los  demás  confume.  El  Ayre ,  ni  el  Agkiat,  no  lo  enmoezcw, 
nidesluftran,  eftando  en  fu  perfección ,  nilo  pudre  ,  ódefmi»- 
nuye  la  tierra,  ha  grangeado  meritiísimamente  con  la  nobleza  de 
íu  ser  la  eftimacíon  que  en  todo  el  Mundo  tiene  :  y  las  virtudes 
"naturales ,  que  acompañan  la  igualdad  de  fu  admirable  tempe- 
ramento ,  fon  la5  mas  á  propofito  para  la  akgria ,  y  confuelo  de 
tos  corazones  humanos ,  cuya  Piedra  Imán  eseftefiempre  co^ 
diciofo  Metal.  Las  excelencias  que  entre  los  demás  tiene,  fe  to- 
caron brevemente  en  el  Capitulo-i  I.  Las  que  atribuyen  al  Oro 
flotable,  loiquedeél  tratan  ,  para  confervar  vna  juventud 
^iirpenia,,  fiu.  accidente'  de  enfermedades  ^  fe  queden  con  lá 
<  .  obf- 
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obfcuridad  ,  que  enfeñan  fu  compoficion  en  lafce  que  merecen 
fusAuchores,  yenrauchos  que  iian  efcrito  de  cofas  Minera- 
les ,  fe  vean  los  nombres  de  diverfas  regiones ,  Montes ,  y  Rios 
famofo  por  el  Oro  que  producen ,  que  no  es  n-ú  inrento  multipli- 
car hojas ,  trasladando  cíe-ricos  ágenos,  pues  nun  dcxo  de  fclerit 
los  riquiíjíimos criaderos  que  del  ay  en  aquefte  nuevo  Mundo;  y, 
de  las  Provincias-del  Períi,  folo  me  limito  á  dar  á  V.Señoria  bre- 
ve relación  de  los  que  fe  conocen  en  el  diftritodelaReal  Au* 
diencia  de  los  Charcas ,  á  que  V.  Señoría  meritifsimamencc 
preíide. 

. .  No  ay  quien  no  ítya  oido  cí  nombre  deCarabaya,famofa  tierra 
por  h  abundancia  ,  y  pureza  de  fu  Oro ,  pues  es  tan  fino  como ' 
jdcelcbradodeArubia,  tiene  veinte  y  eres  quilates ,  ycresgra-?, 
nos  de  ley  :  y  aunque  es  increíble  la  cantidad  ,  quefchaíaeadáj  ¡ 
^.oyfefaca  ,  eftan  por  comenzar  á  labrarfe  muchas  vetas  de 
cite  Rico  Metal  ;  porque  hafta  abra  folamcnte  fe  ha  entendido  , 
en  recoger-algo  de  loírobado  de  las  Aguas.  Confina  con  Ctraba- 
ya,  la  Provincia  de  Larecaja ,  abundante  de  Mine  rafes  de  Oro; 
Hallafe  enaígunosde  fus  Arroyos ,  en  forma  ,  y  color  de  per- 
digonesde  Plomo  pardifcus ,  que  derretidos  toman  fu  color  ru-» 
.biocon  poca  merma  de  la  mezcla  ,  y  capa  con  que  fe  moftra*  i 
bjn.  No  conoció  efto  por  Oro  el  que  lodefcubrió  al  principio, 
hafta  que  le  defengañó  vn  Amigo ,  á  quien  yo  dixe  lo  que  era. 

Junto  á  Larecaja  haftaTipuani ,  tierra  de  Indios  de  GuerJ 
ra,áquefe  hizo  entrada  mas  ha  de  veinte  años  defdc  la  Ciu-. 
dad  de  la  Paz ,  eftando  yo  en  ella.  Lo  mucho  que  fe  dice  de  la 
riqueza  de  Oro,  que  fus  rios  tienen  ,  puííera  fu  crédito  en  duda 
.á  no  aver  tantos  teftigos  de  vifta  que  lo  afirman. 

Elnombre  propuiodelaCiudaddelaPaz  es  Chaquíyapu, 
que  corruptamente  llamamos  Chuquiabo,  quiere  decir  en  len- 
gua general  de  aqueíla  tierra  Chacra  ,  ó  Heredad  de  Oro.  Tie- 
ne muchas  labores  de  él  de  tiempo  de  los  Ingas.  Es  tierra  cono- 
cidamente fértil  de  efte  Metal ,  y  en  tiempo  de  aguas  fuelen  ha- 
llar los  muchachos  en  las  calles  algunas  pepitas  de  Oro  ,  mayor- 
mente .en  la  que  baxa  por  el  Convento'  de».  Predicadores  ázia  el  , 
rio.  YenerValIedeCórbyco,  y  otrosdclos  que  üamanandes  i 
de  Chuquiabü  ;  ay  también Oroen  muchas  quebradas,  pardif- 
eo  por  defuera  como  Plomo. 

Los  cerros  de  Plata  déla  iufigne  Villa  de  San  Felipe  de 
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Autiria  de  Oruro  .  eüin  ro  Jeadus  por  todas  p.trtes  de  otto': ,  en 
que  ay  muchas  ,  y  muy  caudalolas  vecas  de  purifsimo  Oro, 
hbradas  del  cié nipo  antiguo  jvnafola  íe  trabajó  ^en  el  mió  ,  á 
BÚ  inllancia  ,  y  perfuaíion  ,  en  la  loma  que  corr-e  íóbre  losinge- 
nios  <k  Plata ,  que  llaman  de  ias  Sepulturas  ,  dé  cuyes  Metai 
ks  molidos ,  y  beneficiados ,  con  Azogue  fe  facó  no  poco  pro- 
vecho: no  fe  figuen  hafta  aoralas  demás  ,  ópor  falta  d-e  apli*. 
cacion ,  por  tratar  todos  de  Piata ,  ólo  que  es  mas  cicrco ,  por 
so  fertantoel  Orocomo  fequiíieracnlas  vetas,  de<}ue  fe  hi 
hecho  experiencia  ,  aunque  no  debe  dudarfe,que  aya  algunas 
«ftuy  ricas  entre  tantas ,  como  en  ioí  mejores  Minerales  de  Pía-, 
taha  fucedido. 

El  diftrito  de  Chayanta  cftá  lleno  de  vetas  de  Oro ,  y  ticmi 
"algunos  focabones  antiguos,  y  en  fu  rio,  qué  llaman  Grande, 
fe  hallan  pepitas  entre  fus  arenas  5  y  en  el  rio  de  Tínquipaya, 
&cte  leguas  de  efte  Potosí ,  fe  han  hallado  cambien.  '> 

Junto  i  la  Ciudad  de  Chuquifaca ,  en  io«  confines  de'Pací 
cha ,  Chuquichuqai ,  y  Preí]:o,ay  muchos  focabones,  <le  cu- 
yos defmontes  fe  han  facado  algunas  mueftras  de  Oro.  Aylo 
también  en  el  rio  de  Sopachuy  arriba  ,  azia  los  Chiriguanaes, 
entre  los  quales  también  fe  tiene  por  cierto  ay  ricos  Minerales 
de  ello,  que  ios  mifmos Indios  ofrecieron  defcubrir  aquefte  año 
pallado.  ^      • 

El  rio  de  San  Juan,  que  correa  las  efpaldas  de  la  Provincia 
de  los  Chichas ,  por  donde  coníina  con  los  Calchaguyes,  es  muy; 
abundante  de  Oro.  En  Efmoraca  ,  y  Chilleo ,  de  la  mifma  Pro- 
vincia, eftanpatentes  las  labores  antiguas.  En  la  de  los  Lipes 
cambien  lo  ay  envnode  los  cerros  que  eftán  junto  á.  Colcha. 
A  y  vn  focabon  tres  leguas  de  eitc  Pueblo ,  en  paregc  que  llaman 
Abitanis,  que  enlenguaLipe  quiere  decir  Mina  de  Oro.  En  la 
Provincia  de  Atacama  tengo  por  ciertifsimo  lo  ay  ,  por  la  abun- 
dancia de  muy  fino  Lapis  Lazuli ,  que  produce  en  que  el  oro 
fccfia. 

CAf.  XXVll  De  la  Plata ,  y  fus  Minerales . 

^SdcfpucsdelOroelmas  perfedo  de  los  Metales  la  Placa; 
y  fyniboliza  con  el  taqto ,  <jue  los  que  mas  contradicen  el 
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arte  de  fus  tranfmucaciones ,  no  juzgan  efta  por  impofsiblerpues 
íolamcnte  le  falta  el  color  ,  y  pelo  para  fer  oro  ;  cofas ,  que  con 
eálzinaciones ,  y  conociiiñentos  al  fuego  ,  no  fon  dificukofás  de 
alcanzar,  corno  lo  enfeñan  niuchos  ,  y  piadticaí)  algunos.  Al 
grado  (ie  buena  mezcla,  de  fus  partes,  y  purificación  de  ellas,. 
íe  ligue  la  perfeverancia  en  el  fuego ,  (¡n  cali  e  vaporarfe ,  ni  con- 
fumirfc  nada  ,  y  U  firmeza  ,  y  tenuidad  de  íu  lubftancia  ,coni  • 
que  fe  fujeta  al  martillo  ,  y  fe  permite  efbender  en  hilo^ ,  y  ojas- 
fubtilifsimas.  Pareciecaimpoffiblc  de  creer ,  fino  fuera  tan  ex- 
perimentado ,  y  común  entre  los  que  ttv^tan  de  ello  ,  que  fe  fa- 
quedevna  onza240o.  varas  de  hilo  de  plata, aunque  masde-r 
be  admirar,  que  íe  cubra  todo  aquefto  por  todas  parces  co» 
Tolos  feis  granos,  ó  medio  también  de  Oro.  De  manera  ,  que 
con  ferio  tanto  Id  Plata  ,  es  cinco  veces  mas  dubitable  ,•  y  tenue 
el  Oío  que  ella,  y  afsi  vatidoen  panes  ,  fe  dilata  tanto ,  que  coft, 
vna  onza  fe  pueden  cubrir  diez  anegadas  ,  ó  mas  de  tierra- 

Criafe  la  Placa  algunas  veces  blanca  ,  y  pura  en  las  Minas,; 
atravefadaeomo  hilos  en  laspiedras,  que  llaman  Metal  macha-- 
eado  ,  como  el  que  fe  ha  facado  ,  y  faca  en  el  Mineral  de  Tur-, 
co  ,  de  la  Provincia  de  Carangas»  En  Choqucpiña  ,  labor  de  los- 
lugas ,  dos  legu.as,d.e  Berengu^la  ,  de  la  Provincia  de  PaGages.EttI 
el  Cerro  qtie  yo  defcubri ,  y  regiftrc ,  media  legua  del  afsiento. 
de  San  Chriííoval  ,enla  Provincia  de  los  Lipes.  Hn  Yaco  dela> 
(ie  los  Charcas ,  que  de  enmcdio  de  fu  Metal  rico  Cobrizo  le  fa- 
có  cfte  año  paíTado  vna  guia  de  l^lata  blanca  ,  fobre  M^ral  caíi^ 
leonado.  Y  en  el  riquifsirao  afsicnto  de  Chocaya ,  de  la  Provin-J- 
4ia  de  los  Chicas  Te  ha  fajado  mucho  raachacaiio,  entre  las  maél 
ricas  Piedras  de  fus  Metales :  y  en  cafi  todos  losafsientosde  Mi- 
nas de  eftas Provincias-fe  facan d equando  en  quando Piedras dtf 
cfte  genero  paíTadas  todas  de  hilos  ,  y  clavos  de  Piata  blanca. 
Pero  en  ningún  otro  mincralhe  vifto  hafta  á  hora  lo  que  obfer-' 
ve  en  Oruxo  ^  en  los  Metales  ,  que  fe  facavan  de  vna  veta  del 
cerro  de  San-Chrilloval',quedexnás  de  las' ojuelas  de  Plata  blan« 
ca ,  y  pura  que  fe  veianen  fus  piedras ,  ó  corpas,  eftaba  tam- 
bién la  tierra  menuda  ,  o  llampos  llena  de  Plata  ,  en  polvo  fubti- 
lifsimo ,  que  fin  mas  artificio  que  lavarla  ,  pudiera  recogerfc 
como  oro.  Perojo  masorJinarlo  en  todos  los  Minerales  ,  es  el 
criarfe  l.i  platn  bruta  incr)'.  perada  en  las  piedras ;  de  fuefre  ,  que 
tío  ííí.  ve  „ni  dcxacoFiOccr ,  fino  d'e-' los  muy  ^experimentad':  s.  De 
.  ;.0  k 


4S  L1B.I.  Del  Arw 

la  diferencia  que  ay  de  Mócales,  fe  dirá  <icf^ucs,  quando  fy^ 

cratcde  fu  beneiicio.  -  •    -'.  i>'-!  >.,-.• 

^■.  La  acnindmcijide  Minerales  de  Plata  que  ay  en  la  Jurífdi-i 
¿ifen  de  la  Real  Audiencia  de  los  Ciiarcas,  es  can  giaivie,  que  íirt 
q'ie  naviera  ocros  en  el  Mundo  ,  eran  baltanresá  llenarlo  todo 
deriqae^s.  En  ¡nidio  de  ellos  ella  él  nanea  dignamente  enca^j. 
Cecido ,  y  ad  nirado  cerro  de  Pozosi ,  de  cayos  ceíoros  han  parci- 
eipadoprodigaincnte  codas  las  Naciones   de  el  orbe.  Merecen 
fws  grandezas ,  y  las  do  la  Ina^jerial  Villa ,  á  quien  dio  nonibre,y; 
íkioíercccrnizadascon  parcicalar  Uiítoria  ',  por  las  mayores  dg 
arni^osm -indos.  Eftd  cercad'l  por  codas  partes  de  muchas  ,  y; 
muy  ricas  Minas.  Las  de  Porco,  fanaofo  Mineral  de  los  Ingas ,  y. 
el  primero  de  que  los  Efpañjles  facaron  Placa.  Las  de  Anda- 
cava,  cuyas  labores   cambien  antiguas  ,  admiran  con  fu  pro- 
fundidad ,difpóíicion  ,  y  reparos  á  los  mas  experimentados  Mi-^ 
ñeros ,  y  con  fu  m  ákicad,  y  abundancia  afeguran  por  mucltóí 
figlos  Metales  de  Plata ,  en  cuya  faca  puedan  ocup arfe  todos  los 
Indios  de  la  micad  de  efte  Rcyno.  Las  de  Tabaco  Ñuño  ,  don- 
de eftá  la  famofa  laguna  de  fu  nomb  re ,  vna  de  las  maravillofas, 
y  coftofas  maquinas ,  en  cuya  fabrica  de  efta  liberalifsima  Repú- 
blica i  ha  gaftado  mucha  partcdcíus  choros.  Recogcfc  en  ella 
agua  baftante  para  hacer  correr  vn  rio  todo  vn  año  entero ,  coa 
que  muelen 4c  dia ,  y  de  noche  mas  de  cien  ingenios,  ó  molh. 
nos  de  Placa  de  fu  ribera.  Tiene  mas  en  fu  contorno  las  Minas 
de G aariguafi ,  Garicari ,  Piquifa  ,  la  Vera-Cruz  ,  Siporo,y^ 
ócras  mudias;Enlos  Lipes  fon  afsientos  de  mas  fama  Santa  lía^ 
tól  de4  nücvb  Potosí ,  qufe  en  la  hermíofura  del  Cerro  ,  y  vU 

fuezade  fus  Metales,  fe  le  parece  cómo  en  el  n'jmbre.   La 
rinidad ,  Mineral  riquifsimo.    Efmoruco  ,  el  Bonece  que  lla- 
man ;  porque  los  picos  del  cerrólo  reprefencan.  Xanqucgua.  El 
Nuevo  Mundo  ,  que  fe  dcfcubrió  en  mi  tiempo ,  de  caudalofif- 
fimas  vetas ,  Abilchá ,  Todos  Santos ,  OsUoqüe  ,  San  Chriflo- 
¥al'de  Acochalla  ,  Sabaleha  , 'MontfifelarcJs ,  >"' otros  muchos. 
En  ios  Chichas ,  San  Vicente  ,  Tatafi ,  Monferrate ,  Efmoraca, 
Tazna  ,  Sbina  ,  Chorolquc ,  Choca  ya ,  que  llaman  la  Vieja  ,  y. 
k  Nueva , que  aora  vltiraamcntc  fe  defcubrió  ,  para  enfeñanía, 
ypafmo  de  Mineros,  yteftimonio  nuevo  déla 
riqueza  fin  igual  de  aquefte 
í^eyui). 
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UT.XXnU.  Profigue  la  materia  del  paíTado, 
dclos  Minerales  de  Plata. 

Tiene  la  Provincia  <ic  los  Charcas ,  demás  del  rico  cerro  ¿é 
Potosí ,  que  baíU  folo  á  erernizarfu  nombre  ,  y  de  los  Mi- 
nerales, que  queda  dicho,  lo  rodean  las  Minas  de  Yaco,  ó  cerro 
del  Milagro ,  las  de  San  Pedro  de  Buena vifta  ,  las  de  Mallcoco- 
ta ,  ay  Metales  de  Placa  junto  á  Cayanca  en  Paccha  ,  y  Tarábu -; 
co ,  no  lexosde  Chuquilaca.,  y  en  otras  partes.  En  el  Corregí  J 
miefito  de  Paña  eftan  juntos  los  trescerros ,  San  Chriftoval ,  Pie 
de  Gallo  ,  y  el  de  la  Flamenca  ,  de  que  fe  compone  el  Mineral 
deOruro,  iluftre  Villa  de  efte  Rcyno.  En  (n  contorno  eftán 
Avicaya,Vcrenguela,Cicacica,Ia  Hoya,y  Collquiri,que  aunque 
es  Mineral  de  Ellaño ,  fe  quaxan  en  fus  vetas  de  quando  en 
quando  Metales  riquifsimos  de  Plata  ,  que  llaman  Lliptas.  En  U 
Provincia  de  Pacages  eftá  el  rico  Mineral  de  Berengncla  con 
los  cerros  de  Santa  Juana,  Tampaya ,  y   otros ,  Choquepiña, 
Pacocava ,  y  Minas  de  Tiaguanaco  ,  y  otras  muchas  en  el  diftri-, 
to  de  la  Ciudad  de  la  Paz.  Y  por  no  fer  mas  prolijo  ,  fon  todas  ^ 
aqueftas  Provincias  vn  continuo  Mineral,y  aunque  los  que  haflif 
ta  oy  eftán  defcubiertos  fon  tantos ,  fe  tiene  noticia  cierta  ,  que 
ay  otros  muchos  ,  y  muy  ricos,  que  la  diligencia  de  los  Indios  en 
ocultarlos  los  tiene  hafta  aora  encubiertos. 

La  Mina  que  llaman  de  Chaqui,por  vn  Pueblo  de  efte  nom  J 
bre ,  cuya  dicen  que  es ,  quatro  leguas  de  efta  Villa  Imperial,  es 
famofa  en  toda  aquefta  tierra  por  la  relación  de  fus  incompara- 
bles riquezas ;  ticnefe  por  cierto  que  la  ay  ,  aunque  hafta  aora  no 
fe  fabe  en  donde  eltc.  Ha  toftado  fu  buíca  vidas  de  Indios ,  que 
fe  han  muerto  con  fus  propias  manos  ,  por  no  ve rfe  obligados  a 
defcubrirla.  :  .  t 

No  tiene  menos  fama  la  Mina ,  que  llaman  de  ios  Encom'ená 
derof ,  en  la  Provincia  de  los  Lipes ,  tiene  efte  nombre  ,  pr^rquc 
de  ella  fe  dice  facaronlos  Indios  en  años  pallados  mucha  canri-^ 
dad  de  Plata  ,  con  que  defpacharon  contentos  á  Efpañaádos' 
hermanos  Encomenderos  fuyos ,  de  fobre  nombre  Tapias.  Def-' 
pues  de  los  quales  efta  ricaProvincia  fe  incorporó  en  bRealCoj 
roña.  Siendo  yo  Cuca  en  ella,  alcance  al,guno$  de  fus  naturales; 
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que  íbc  dixeron  ellos  mirmas  eran  de  los  que  avian  ¡do  cargando 
la  riqueza  de  fas  AnntQshaíla  el  puerco  de  Arica  ,  en  donde  fe 
embarcaroni  Muy  aíTentado  es ,  que  aquefto fue  verdad ,  y  que 
fu  Mina  eítá  oculta n(y4o dudo;  pues  codos  ios  Minerales  que  en 
aquella  Provincia  fe  han  poblado  ,  han  íido  hallados  ,  y  eilre- 
iiados  por  loíEfpañoleSjfin  averfe  encontrado  haíla  oy  con  labor" 
ninguna  antigua  dePlara  de  los  Indios,conftando  por  otra  pai  te, 
que  las  tu  vieron  riquifsimas  ,  pues  demás  de  las  c.orpas ,  ó  pie- 
dr;»$  de  Metales  de  Plata  muy  efcogidas  ,  que  los  Indios  rae 
daban  de  Minerales  no  conocidos ,  eftavan  las  calles  de  los  pue-. 
blos  ,  quandoyofui  á  fer  fu  Cura  ,  cafi  veinte  años  ha ,  He-; 
nastle  granza  menuda  ,  de  Mecal  muy  rico ,  que  yorecogi ,  y, 
aproveche.    .      ■      , 

En  las  punas ,  ó  paramos  de  Yulloma  ,cn  los  Pacages ,  fe  tiene 
también  noticia  ay  Minas  muy  ricas ,  ciaba  jadas  de  los  Indios ,  y. 
no  deícubiercas  haíta  aora.  Ha  fido  muchiísima  la  cantidad  de 
pedazos  de  Placa ,  que  llaman  corriente ,  que  en  efte  Pueblo  fe 
ha  refcatado,  y  aunque  yo  alcancé  algunas  reliquias  de  ella.  La. 
hermofura  » y  colores  de  fus  cerros  hacen  creíble  qualquier  íoí- 
pecha  ,  fobre  el  fundamento  dicho. 

Mas  cierta  es  aun  la  noticia  de  que  tiene  Mina  rica  elPuCi*; 
blpde  Caq^ingora  ,  de  la  mifma  Provincia  de  Pacages  ,  pues  fe 
hallan  en  fus  calles  ,  y  paredes  de  las  cafas  Metales  de  mucha: 
I?y,de  que  fóy  teftigo  de  villa.  De  otros  muchos  Pueblos  corre . 
la  mifma  fama ,  com  j  también  la  ay  conloante ,  de  que  en  tiem- 
po de  los  Ingas  cada  vna  de  las  parcialidades  ,  ó  Ayllos  tenia  fu        i 
píJrtitúlarMina.  • 

-  (:AT.  XXIX.  Del  Cobre  ,  y  íus  Minerales. 

EXcede  en  íacompoíícion  del  Cobre  ía  parte  fulfurea  ,  cafi  . 
áxa  5  d-écuyocolbndefteraplado  fe  origina  fu  color  en- 
cendido ,  tefpira  fobre  todos  les  Metales  olor  de  Azufre,  qaaru 
do  fe  derrite ,.  y  pcw;fu'demaíiada  cojubulHon  eftá  menos  fu  je  - 
tf)  á  los  daños  queel ayre  ,  agua  ,  ó  tierra  pudieran  ocaíionar 
en  orden  á 'fu  corrupción  ,  como  por,  la  mifma  caufa  no  eftá  fu- 
geto  el  carbón  a  accidenten  femejanres.  Es  en  las  maquinas  de 
duraíciioopec^ecua ,  .par  ^lo.tünurfe  de. crin  ,.  como  el  Azcro ,  o 
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Hierro ,  y  afsí  cnla  amigiieciad  íueíciiido  en  muy  gran  precia, 
,y  del  fe  hazia  la  clavazón  para  los  N^ivios ,  las  Atmas  ,  y  o:ros 
infti-iimencos  ,  víoquetambicn  tuvieron  los  narMrales  de  cí\e 
Reyno.  Giiaíe  el  Cobre  en  piedras  Minerales  de  diíerenres 
colores,  aunque  íiempre  las  fcnaian  pintadas,  azules  ,  ó  ver- 
des :  Naze  junto  con  el  Oro ,  y  la  Plata  ,  y  figuiendo  á  vezes  las 
vetas  de  Cobre  puro  ,  fe  ha  encontrado  con  ricas  bolfas  de  fín¡- 
niísimo  Oro.  ti  rrocarfe  eivPlata  ,  es  mas  ordinariamente  expe- 
rimentado ,  y  las  vetas  cobrizas  ,  que  fobrela  tierra  muclhan 
alguna  ,  lucien  fer  muy  ricas  en  lo  lK>ndo,  como  van  parcicipaA- 
do  de  humedad  mayor.  La  Mina  de  Oslloque ,  en  los  Lipes,  fue 
de  Cobre  quaíi  puro  ,  en  la  fuperficic  ,  y  al  pallo  que  feahoii- 
dava  ,  crecia  en  ley  de  Plata  ,  balb  que  vino  á  íerlo  pura ' ,  !<ííi 
los  pocos  citados  que  la  mucha  agua  que  tenia  ,  dio  lugai;-á  fjwsar 
parte  de  fu  riqueza ;  feñal  es  lo  dicho  de  la  cercanía  ,  qute^y 
entre  la  materia  de  aquellos  Metales  ,  y  que  íu  mayor  ,  ó  me- 
nor purificación  es  caufa  de  la  diTerencia  que  fe  ve  entre  ellos.  . 

Muchos  Minerales  de  Cobre  ay  en  todas  ellas  Provinciaí^y. 
la  zepa  ,  ó  fundamento  de  todas  las  Minas  de  Plata  ,  conforme 
lo  ha  moílrado  la  experiencia, es  Metal  abondantifsimode  cl,que 
por  el  color  fe  líama  negrillo  ;  de  fuerte  ,  que  quantas  vetas  ay 
de  Plata,  otras  tantas  ay  de  que  pueda  facarfe  Cobre.  Criafe 
demás  de  eílo  en  fus  Mineras  propias ,  que  defde  la  fuperfíd(á3e 
la  tierra  lo  producen.  Rodean  á  Potofi  lomas,  en  que  ay  rnucüas 
de  eflas  Minas ,  aunque  lo  mas  que  fe  ha  gallado ,  y  galla  en  el 
beneficio  de  los  Metales  de  ella  Villa  ,  fe  ha  facado  del  sísien^o 
de  las Laganillas ,  y  oy  fe  faca  del  de  Tura.  - '  ^ ^  - 

hn  los  Lipes  ay  vna  grandiofa  labor  antigua  en  el  cerro  de 
Scapi ,  dos  leguas  deChuyca.  Otra  ,  en  que  lo  ay  machacado, 
cílá  vna  legua  de  Sabalcha ,  en  el  camino  Real  de  Colcha  ;  y 
aunque  fe  cria  en  otras  muchas  partes  de  ella  Provincia,en  nin- 
guna con  tanta  profperidad  ,  corno  en  el  cerro  que  llaman  de 
Pereyra,y  fus  contornos,  ázia  Cauatacondo. 

En  Aracamaay  muy  caudalofas  vetas,  y  algunas  defcabe- 
'Zan  en  la  Mar  ,  en  Farellones  grandes  de  eíle  Metal  macizo.  En 
los  Chichas,  lo  que  no  ocupan  los  de  Plata  ,  eílá  lleno  de  Mi- 
nerales de  Cobre  ,  ynolexosde  Efmoraca  fe  fac%  machacado. 
Aylo  también  muy  rico  en  Oroncota  :  y  en  los  altos  de  Tara- 
buco fe  vcji  muchos  pozos ,  y  labores  antiguas,  liilUfc  en  íodo 
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lo  reftantc  de  los  Charcas  ,  y  particularmente  en  los  confínes 
de  Macha  ,  Copoata  >  y  Chayanca.  Sacafe  cambien  de  Pana, 
junto  á  Orufo.  Y  en  la  Provincia  de  Carangas  los  cerros  que 
acompañan  al  de  Turco ,  fon  abundantifsimos  de  cobre.  Junrb 
áCuraguarade  Pacages  ay  labores  antiguas  de  loslndios,de  que 
fe  faca  mucho  machacado.  £n  el  camino,  que  de  efte  Pueblo  va 
á  YuUoiiia/e  vén  otras  muchas  vetas.Acraviefanfe  algunas  muy 
caudalofas ,  vna  legua  de  Callapa,en  el  camino  que  va  á  la  Paz. 
No  lexos  de  Caquingora  ay  otras  fobervias  labores  ,  y  mucho 
Cobre  machacado  fobre  calichal  blanco.  Menos  de  media  legua 
de  YuUoma  ,  j.unto  al  camino  que  va  á  Calacoto,  en  vnos  cerril 
líos  fe quifsímos  de  barro  ,  deícubri  vnos  ramos  ,  ó  vetas  may. 
angoílas  de  Cobre  puro ,  como  fino  Oro  ,  de  que  recogí  canti-, 
dad  de  lo  rodado  ,  y  efparcido  fobre  la  tierra.  Aylo  machacado 
en  Choquepiña ,  junto  á  Verengueb  de  Pacages ,.  y  labores ,  y 
otras  vetas  vírgenes  en  el  camino ,  que  de  Calacoto  va  á  efte  at 
fiento ,  legua  ,  y  medía  antes  de  llegar  á  él ,,  y  en  todo  lo  reliante 
-rieeíla  Provincia. 

CJT.XXX.  OdHierrro. 

^TT?  S  el  ESerro  ,  íínoelmaspreciofo  ,  elmaíneceíTariodetoJ 
r^  dos. los  Metales ,  para  los  vfos  humanos  ,  aunque  pudiera 

I  dudarfeíi  fon  iguales  ,  ó  exceden  en  el  mundo  fus  dañosa  fus 

(,provcchos.Hizolo  la  naturaleza  ducifsimo  pon  elexceHodcía 
parte  terrea  ,  ó  Azufre  íixo  de  que  lo  compuib  ,  aunque  con  la 

•  porción  baftante  de  humedad  ,  ó  Azogue  ;de  manera,,  que  ni  fe 
derrite  al  fuego ,  lino  es  con  mucha  violencia  ,.  por  lo  primero, 
y -por  lo  feg^undo  no  fe  quiebra  ,  y  defmenuzacomo  las  nias  du- 
ras piedras  con  el  golpe  del  martillo  ,  antes  fe  eítiende  con  él,  y. 

..  íe  dilata.  Is  Metal  írio ,,  y  feco  ,  mas  porofo  que  los  demás ,  jr 
afsi  pefa  menos  que  ellos,  de  aquieselcriar  orin,y  corromper» 
fe  fácilmente  en  la  humedad  ,  y  mas  fi  es  de  agua  falada  ,.  con 
que  fu  penetracioocsmayor.Gaflafe  también  al  fuegocadavez 
¡que  fe  caldea  ,.convirtiendofc  enefcoria,  por  fertan  terceflre.y. 
falcarle  la  humedad.  Si  encendido  fe  apaga  en  aguairia  queda 
muy  quebradizo;  porque  el  calor  fe  recoge  ,  y  vne  en  el  centro 
<ikíucuer,|po  ,  huyendo  de  la  frialdad  íu  contrario  jconíume, 
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ó  defvia  parte  de  la  humedad  nativa  con  que  fe  fujeta  al  jolpe, 
y  íe  dilata. 

No  falta  tlmpoco  eftc  neceñario  Mineral  en  aqucftas  Pra- 
vincias  fcrtiliísimas  de  todo  genero  de  ellos,  aunque  nndie  fe 
ocupa  en  fu  L\bor ,  ó  beneficio  >  porque  iodo  lo  que  no  es-Plata 
no  íe  eíUma  ,  y  atruequc  de  ella  le  trac  ,  y  galla  en  grandiísima 
abundancia  el  Hierro  ckl  nobililsimo  Señorío  de  Vizcaya  :  pero 
que  mucho,  íi  laCaparroía  ,el  Alumbre,  y  otros  medio?  Mi- 
.nerales ,  fe  tcaen  hafta  aora de  CaltiUa ,  pudicndo  Uevarfe  de  ef- 
,.  te  Reyno  para  ella  >  y  todos  los  del  mundo; 

En  el  Valle  de  Oroncota  ay  muy  s^rande  Mineral  de  Yer» 
ro.  Siguiüfe  vna  vetacaudalofa  ,coneíperan5asdc  que  feria  de 
Plata ;  animaba  el  para^  ,_y  buen  parecer  del  Metal  -.  traxeron- 
melo  para  que  lo  enfayalle  jdefengañc  á  fus  dueiios ,  diciendo- 
ks  lo  que  era.  Lo  aiilmo  iuccdiócon  otras  vetas^,  que  eftan  en  lo 
alto  del  Rio  Pillcomayo  ,  cinco  leguas  de  la  Ciudad  de  la  Placd,. 
aunque  el  Yerro  que  ellas  tienen  ,  ella  mezclado  con  Cobre ,  jr 
no  puro  ,  como  el  de  las  de  0:*oncota. 

Junto  á  los  Ancoraymes  ,.Pueblo  de  la  Provincia  de  Orna- 
•fuyo ,  ay  muy  grandioías  labores  de  los  Ingas  ,  que  fui  á  ver  po^ 
fu  fama.  Es  Metal  muy  pefado  ,  y  duro ,  obfcuro  de  color  ^  aun- 
que ay  mucho  entre  el  que  brilla-  Dan  color  de  finilsima  fangrc 
fus  piedras ,  li  fe  refriegan  vnas  con  otras ,  como  la  Hematites, 
dccuyacaílafonfin  duda,  y  abundantifsimas  de  Yerro  ,  de 
que  me  defengañé  con  muchas  experiencias.  Quizá  feguian  los 
Indios  algunos  ramos  de  Mcral  preciofo  ,  que  entre  ellas  iban, 
de  que  hafta  aora  notenemos  noticia.  O  pues  no  conlcron  el 
•Yerro  facaban  eftos  Metales  para  acomodar  fus  piedras  a  íus  ar- 
mas en  las  ondas ,  y  libes ,  pues  en  la  dureza  ,  y  pelo  no  les  ce-í 
den  nueftrasvalas-Vfaban  de  ellas  en  fus  guerras,  y  Uaraabaa 
lasHiguayas. 

En  Oruro  ,  junto  á  la  veta  de  Santa  Ungida  ,  cílá  en  el 
guayco ,  ó  quebrada  vna  veca  de  Yerro.  Hicietonfe  de  fu  Me- 
tal algunos  clavos  ,  no  mas  de  por  ci.rioíidad  ,  y  mueflra  ,  eftanr 
doyoenaquella  Villa.  Los  Metales  que  llaman  Chumbis  ,  de 
cfte  Cerro  de  Potosi ,  Mineral  de  Choeaya  ,  y  otros  tienen  mu- 
cho Yerro ,  y  en  otras  parteslo  ay  fin  duda  en  abundancia,  aun- 
que.ni  fe  bufca ,  ni  fe  repara  en  el ,  ni  halla  oy  los  Miner-  -«^  rra- 
tan  de  mas  conocimiento  que  de  los  Metales  4^  Placa,  por  fus 
(eofa^es, ,  ó  pruebas  ordiuariaSé  CJP^ 
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U?.  XXXI.  Del  Plomo. 

MEtal  muy  ordinario ,  y  conocido  es  el  Plomo ,  y  apenas  ay 
Minenlde  Placa  donde  no  fe  halle  ,  y  es  muy  raro  el 
que  nj  tiene  alguna  mezcla  de  ella.  Criólo  la  naturaleza  muy 
íobrado  de  humedad  ,  para  que  la  comunique,  y  preíle  á  los 
Metales  de  Oro ,  y  Plata  ,  que  con  fu  ayuda  fe  derriten  ,  y  apr-o- 
vcchan ,  como  fin  ella  fe  queman  ,  y  confumen  antes  de  llegaría 
fu  perfección.  Es  por  efta  caufa  facilifsimo  de  evaporar  al  fue- 
go :  gaftafe  en  el ,  y  Hcva  ttás  si  todo  lo  que  no  es  Oro ,  ó  Plata, 
con  que  es  fu  refinación  mas  fácil.  Pareceíe  en  el  pefo  al  Oro  /y 
en  el  color  á  la  Placa  ;  mezclafe  conambos ,  y  demás  de  purifi* 
Carlos ,  como  queda  dicho ,  los  aparca  cambien  del  Cobre ,  der- 
ritiendofe  fácilmente ,  y  llevándolos configo  ,  quedandofe  el  Co^ 
bre  entero  ,  como  en  fu  lugar  íe  dirá ;  y  afsi  es  el  mas  ncceíTario 
de  todos  en  el  vfodel  Arte  de  los  Metales.  Teftifica  fu  blandura 
la  abundancia  de  humedad  ,o  Azogue  impuro  de  que  fe  com- 
pone ,  y  por  varios  caminos ,  y  no  dificulcofos  ,  fe  lo  facan  ,  y 
aparcan  los  Alquimiltas.  No  fe  corrompe  ,  nidifminuye  al  ayre, 
ó  agua  ,  como  el  Yerro ,  antes  fe  aumenta  ,  y  crece  en  cantidad, 
y  pefo,  como  lo  afirman  graves  Autores  ,  y  aun  dicen  averfe 
ocafionadode  efto  rumas  de  edificios,  que  con  planchas  de 
plomo  ertaban  cubiertos.  Hallafe  mezclado  á  veces  con  Oro; 
pero  lo  mas  ordinario  es  con  Piara,  y  fuele  también  acompa- 
ñar al  Cobre.  Llaman  comunmente  Soroches  á  los  Metales  en 
que  fecri.i  el  Plomo ,  los  mas  fon  negros ,  coftrofos ,  y  relucien- 
tes, otros  ay  que  llaman  Muertos,  porque  no  brillan  ,  ojofo- 
fos , otros  oques,  queenlengua  general  de  efta  tierra  quiere 
decir  Fraylcfcos ,  por  tener  efta  color.  No  ay  defcubierto  Ml- 
iicral  de  Plata  en  efteReyno  ,  en  que  no  fe  halle  también  Metal 
-de  Plomo,  y  afsi  es  efcufado  el  repetir  los  lugares  en  que  fe 
•cria;,  aunque  las  mas  de  las  labores  de  los  Chichas  han  (ido  en 
cfte  genero  de  Metales ,  y  por  eílo  tan  vfadas  las  fundiciones  en 
aquella  Provincia.  En  lo  mifmo  arman  las  de  Andacaba  ,  y  por 
410  fer  á  propofito  para  Azogue  ,  y  falcar  leña  batbnce  para  fün- 
^Hrlos ,  fe  efta  fin  dar  hafta  aora  mucho  fruto,  Efte ,  que  es  vno 
¿closmis  abundantes,  y  ricos  Minerales, en  mi  opinión,  do 
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aqiiefte  Reyna.  Abaxo  del  Cerro  de  Potosí ,  azia  el  Son^btio, 
en  el  parage  que  llaman  de  Sibicos ,  ay  muclus  vetas  de  Piorno 
con  poquíísiiiia  Plata ,  y  lo  mifmo  ay  en  el  Sombrío  de  San  Ciirif- 
taval  4e  ÜEuro. 

UT.  XXXII,  DelEftano. 


PLomo  blanco  llaman  muchos  á  lo  que  nofotros  Efl  iño,  y  eftc 
nombre  tiene  entre  los  que  apartan  la  Pl.iCa  del  Cobre  ,  el 
Elomo  que  Tale  de  los  panes  mezclado  con  eila  ,  como  íedira 
eji  fu  lugar ,  por  lo  qual  íe  le  parece  en  la  blancura  ,  y  en  el  ef- 
tridor ,  que  fe  fíente  quando  le  muerde  ,  ó  quiebra.  Engendrafc 
el  Ertaño  común  de  losinifmos  principios  q^e  el  Plomo ;  pero 
niaj  puriticados ,  y  limpios , de  donde  le  procede  el  fer  mas  blan- 
co ,  y  mas  duro  ,  aunque  por  la  mala  mixtión  de  fus  paftasfe 
llama  valbucience  ,  y  cauíaelefcridor  que  i'e  ha  dicho.  lis  vene- 
no de  los  Metales ,  y  todos  los  que  con  el  íe  mezclan ,  fe  bueU 
ven  quebradizos ;  porque  con  fu  compañia  fe  prcvierre  la  igual 
mixtura  que  tenian  de  antes,  y  fe  impide  fu  du¿libilidad  ,  que 
es  dilatarfe  agolpe  <de  m'artlIlo.'Solo  al  Plomo  no  fe  le  pega 
aquefle  inconveniente  j  porque  con  fu  demaliada  humedad,/ 
blandura ,  fe  penetra ,  y  continiiá  con  las  partes  m^mezcladas 
del  Eftaño  ,  y  quedan  dudibles  ambos.  No  fon  ordiiiaños  don- 
de quiera  los  Minerales  de  Eftaño  .pero  no  fe  echan  menos  en 
aquellas  riquifsimasProvincias.Famofo  es  el  afsiento  de  Collqui- 
linoj,  lexosdela  Coylla  de  San  Felipe  de  Auftria  de  Üruro,  por 
el  mucho ,  y  muy  bueno  que  de  fus  Minas  fe  ha  facado ,  y  fe  fa- 
ca para  codo  aquefte  Reyno,  entre  cuyos  Metales  ,  como  ya 
q.ueda  advertido  ,fe  hallan  aveces  ricas  bolfas  de  Metal  de  Pla- 
t^-^  Junto  a  Chay  anta,  en  los  Charcas,  ay  otro  Mineral  de  Ef- 
taño ,  de  que  fe  faca  en  abundancia  de  algunos  años  á  efta  par- 
te. No  lexos  de  Carabuco  ,.vno  de  los  Pueblos  que  cercan  la 
orillade  la  grandiofa  laguna  de Chucuyto,  azia  la  vanda  de  la 
Provincia  de  Lorecaxa,  ay  también  labores  de  eile  Metal ,  que 
los  Indios  trabajaron  en  tiempo  de  fus  Ingas,  y  defpues  han  pro- 
feguido los Efpañoles.  Son  las  vetas  caudalofas ,  y  ríeoslos  Me- 
tales en  fu  genero-  facanfc  también  entre  ellos  algunos  de  mucha 
Placa,  y. todos  participan  de  algún  Cobre,  por  cuya  mezcla  es 
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eiíe  'rfcanom.'vsviftofo  ,y  dato-  Laíimi  deU  riqueza  de  efta^ 
vetas,  me  llevó  a  veirlas  demás  ole  la  curiofidad  que  he  tenido  en 
v¿r,y  expedm^ntar  ios  Minerales  de  codas  ellas  Provincias. 
En  el  Cerro  de  Pie  de  Gallo  dcOruro ,  ay  mucho  Eftaño ,  aun- 
que lo  conocen  pocos ,  y  por  no  hallarle  la  Plata  ,  que  codos 
biilcan ,  le  echan  por  ai.  Vna  de  las  quatro  vetas' p  rincipales ,  y. 
ricjs  j  qi.e  merecieron  efte  nombre  entre  la  multitud  tan  grande 
que  de  ellas  tiene  elle  fin  igual  Cerro  d.e  Potosí,  es  la  quella- 
i«án  del  Eílaño ,  por  el  mucho  que  la  fuperficie  de  la  tierra  ci¡i|' 
Vo,y  en  lo  profundo  fe  convirtió  en  Plata,  por  la  mejor  difpo¿, 
ficion  que  fe  halló  en  la  materia.  Y  en  c\  parage  de  eíla  Parro-- 
chiadevSan  bernardo ,  que  al  prefente  firvo  ,  vn  quarto  de  le- 
gua ,  ó  poco  mas  de  ella ,  ay  vetas  de  muy  rico  Metal  de  Efta^ 
ík),queV.  Señoría  fue  en  perfonaá  ver,  por  la  noticia  que  le 
di  de  ellas,  alentando  con  efta,  como  con  otras  muchas  accio- 
nes ,  los  ánimos  de  los  que  fe  ocupan  en  la  labor  de  las  Minas^^ 
de  que  canto  aumento  fe  le  íigue  ala  Real  Hacienda  de  fu  Ma.n 
geíiad,  y  bien á  fas  Vaííailos. 

U?.  XKXllL  Del  Azogue, 

ES  el  Azogue  conocidifsimo  Mineral ,  vn  cuerpo  liquido ,  y 
'  que  corre  como  agua ,  compuefto  por  la  naturaleza  de 
íubílancia  vifcofa  ,  y  muy  futí!,  abundantifsima  de  hui^iedad, 
de  dond^  le  procede  e!  íer  muy  pefado ,  muy  refplandecicnce ,  y 
rauyftio,Cümo  íieaten  los  mas,  aunque  no  falta  quien  afirme' 
íer  de  calidad  muy  caliente  ,  por  los  efedos  que  enel  fe  experi- ■ 
roentan  de  fu  gi-ande  futileza  ,  y  penetración  ,  con  que  trafpaf-  • 
fa ,  no  folo  b  carne  ,  fino  los  mas  duiros  hueíTos ;  y  porque  conóJ 
cidaraente  es  veneno  el  Solimán ,  por  fer  calido  en  fumo  grado, 
yi-efte  no  es  mas  que  Azogue  cíTencialmente  ,  aunque  alterado, 
ppr  la  mezcla  de  ios  Metales  con  que  fe  coció,  y  fublimó  ,  y- 
afsi  puede  otra  vez  reducirfe,  como  fe  reduce  á  verdadero  Azo- 
gue en  el  modo  que  adelante  fe  dirá.  Pero  dexando  la  averigna- 
cion  de  eílo  para  los  que  tratan  déla  facultad  de  los  fimpies, 
lo  cierto  es  ,  que  tiene  tanca  conveniencia  la  naturaleza  del 
Azogue  , con  la  de  los  Metales,  que  aunque  no  es  ninguno  de  ' 
cUos ,  es  corrvercibk  en  codos ,  no  folo  'por  íer  vno  de  lo§  priíi- 
.  ci- 
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dpios  de  que  fe  compone,  como  los  mas Filofofos afirman  ,y; 
prueba  la  facilidad  con  que  con  codos  fe  vne ,  c  incorpora  ,  íino 
también  porque  con  coda  fu  fubílancia  fe  tranfmuca  en  iMccal 
verdadero  ,  que  como  los  que  de  nacuraleza  nacieron  cales ,  íu- 
firc  los  exámenes  del  fuego  ,  y  del  inarcillo.  Muchos  modos  enlc- 
ña  Raymundo  para  convercirlo  en  Oro  ,  ó  en  Placa  ;  vno  muy; 
fácil  ay  en  la  difquificion  Eliana ,  para  hazcr  del  verdadero  Plo- 
mo ;  y  quando  fe  fufpenda  el  credico  que  debe  darfe  á  cfcritos, 
que  quizá  no  fe  enrienden,  fon  cancos  los  ceftigos  de  vifta  en  cf- 
cas  Provincias ,  que  cieñen  oy  ,  y  guardan  Placa  refinada  mu- 
chas veces  por  copella  hecha  de  Azogue  por  fus  mifmas  manos, 
aunque  con  medicina  dada  de  otros,  que  nd  ha  dexado  lugar 
de  duda  en  la  pofsibilidad  de  fu  cranfmucacion. 

Raro  era  el  vfo ,  y  coreo  el  confumo  que  del  Azogue  avía 
antes  de  cfte  nuevo  íiglo  de  Placa  ;  pues  fe  gaftaba  folamence  en 
Solimán  y  Cinabrio,  ó  Bermellón,  y  polvos  que  fe  hazian  del 
precipicado  ,  que  fon  los  que  llaman  los  Juanesde  Vigo,  gene- 
ros  de  que  fobraba  mucho ,  aunque  huvieíTe  muy  poco  de  ellos 
en  el  mundo.  Perodefpues  ,que  por  fu  medio  fe  aparca  de  las 
piedras  de  Mecal  molidas  en  fútil  harina  ,1a  Placa  que  cieñen, 
invención  de  que  en  la  antigüedad  huvo  muy  pequeño  raftro, 
y  corcifsimoexercicio,  es  increíble  la  fuma,  que  en  eftos  be- 
neficios fe  confume.  Porque  fi  la  que  fe  ha  facado  de  Placa  en  ef, 
te  Reyno  ,  ha  llenado  de  riquezas ,  y  de  admiración  á  codos  los 
del  vniverfo  jotro  canco  es  por  lo  menos  lo  que  fe  ha  perdido,  y 
confuraido  de  Azqgue  ,  pues  aun  oy ,  que  á  cofta  de  defcom-: 
pafadas  perdidas ,  le  tiene  mas  acertada  la  operiencia  ,  confu- 
me el  que  beneficia  mejor ,  otro  canco  pefo  de  Azogue ,  como 
lo  que  laca  de  Plata  ,  y  rara  es  la  vez  que  no  fe  pierde  mas.  Qual 
fea  la  caufa  de  efto  ,  y  fu  remedio  ,  que  es  lo  principal  á  que'  fe 
encamina  efte  Tracado,  fe  dirá  adelance.  Encablófe  en  Pocosi  el 
beneficio  de  Azogue  el  año  de  1 574.  y  palTan  oy  de  docienros  y, 
quacro  mil  y  feccciencos  los  quincales  que  fe  han  traído  á  las 
Caxas  Reales  de  aquella  Imperial  Villa  por  cuent;i  de  fu  Magef- 
tad  ,  fin  ocragrandifsima  fuma  que  fe  ha  confumido  délo  que 
ha  enerado  excraviado. 

Proveyó  Dios  para  can  excefsivo  gafto  del  abundancifsimo 
Mineral  de  Guancabelica  ,  y  en  eftas  Provincias  fujecas  á  la  de 
los  Charcas,  de  cuyos  Minerales  he  querido  dar  en  particular 
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noticia  á  V,  Señoría ,  no  talca  elle  entre  í'u  abundancia  de  otros; 
Ay  Minnsue  Azogue  en  Challatiri ,  quatro  leguas  de  aqucfta 
Villa  ímpeiial.  Aylas  también  junto  á  Guarina ,  en  la  Provincia 
de  Omafuyo  ,  y  de  nolcxosde  Moromoro,  Pveblo  de  Indios, 
queeftá  fíete  leguas  de  ia  Ciudad  de  Chuquifaca  ,  fe  traxeron 
pocos  años  ha  muy  ricas  piedras  de  Metal  de  Azogue,  aunque 
con  la  muerte  ap  re  fu  rada,  y  no  fin  fofpechas  de  violenta,  que 
tuvo  el  que  trataba  de  defcubtir  la  Mina  ,  fe  ha  quedado  oculta 
haílaoy. 

C^T.  XXXIK  De  los  Metales,  y  cofas  Metálicas 

artificiales. 

Tiene  también  el  arte  fus  Metales,  y  en  la  variedad  ,  y  mu^ 
chedumbre  de  cofas  Metálicas  ,  que  fabrica  ^  imita  la 
hermofura  de  la  naturaleza.  De  mezcla  de  Eftaño ,  y  Cobre  fe 
haze  el  Bronce  de  campanas ,  piezasde  artilleria ,  y  otras  cofas. 
Echafe  vna  libra  de  Eftaño,  defde  quatro  á  ocho  de  Cobre  ,  fc- 
gunladiveríidadde  laotra.Tuvieron  noticia  tos  Indios  deefta 
mezcla  ,  y  les  fervia  parala  fortaleza  defus  inftrumenros,  y  ar- 
mas jComo  nofotros  el  azero ,  ó  hierro  templado  ,  que  ellos  no 
alcangaron. 

£1  Alaton  fe  haze  de  pedazos  de  Cobre  pequeños  pueftos 
en  chrifoles  capaces  ;,cubrefe  con  polvo  de  Jalamina  ,  que  es  vh 
medio  Mineral  amarillo :  aylono  lexos  de  Turco,  en  la  Pro-, 
vincia  de  Carangas,  y  también  junto  á  Pitantora,  en  los  Char- 
cas. Sobre  el  polvo  de  Jalamina  fe  echa  mucho  vidrio  molido, 
para  que  la  cubra,  y  no  dexe  refpirar;  dafele  fuego,  y  con  él 
muda  calor  el  Cobre,  y  crece  á  razón  de  ocho  por  ciento. 

Para efpejosfehazen  varias  mezclas,  aunque  la  mejores 
de  dos  partes  de  Plata,  y  vna  de  Plomo-  Hazenfe  demás  de  efto 
con  artificio  el  Cinabrio  ,  Solimán,  Precipitado',  Pforico,  Efc 
malte ,  Efcoria  ,  Diaphriges,  Cadmía  ,  Pompholix ,  Spodos 
flor  de  Cobre ,  fu  efcama  ,  Cardenillo  >  Vermicular  ,  Stonmo- 
ma  , Herrumbre  azul,  Albayalde,Sandix  ,Ochra, Greta,  Putr 
pureña,y  Vidrio. 

Hazefe  el  Cinabrio  de  vna  parte  de  Azufre,  y  dos  de  Azoc 
gii'c ,  cueGefe,y  fe  íubliraa  todo  junto  en  vaÍQS  de  vidrio  ,  ü  ollas 
vidriada*^  -  El 
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El  Solimán  fe  haze  cambien  de  Azogue  mezclado  con  otra 
tanta  Caparrofa ,  y  molido  hafta  que  de  ninguna  manera  fe  dcxc 
ver ,  rociandolo  ,  para  que  mejor  le  incorpore  ,  con  vn  poco  de 
.vinagre  fuerte  ,  fubiimafe  en  vafos  de  vidrio ,  hazeíc  cambien 
con  Alumbre  ,  y  fuelefe  mezclaiieles  Sal. 

En  agua  fuerte  fe  deshaze  el  Azogue  ,  evaporafe  a  fuego 
lento  el  agua ,  y  queda  el  Azogue  duro  como  piedra  ,  muelcfc 
fútilmente  ,  buelvefe  á  poner  al  fuego  fobre  vn  criíol ,  ó  vafo  de 
Cobre  ,  fi  lo  huviere ;  meneafe ,  hafta  que  fe  ponga  coloradifsi- 
jno ,  de  color  muy  vivo  ,  y  eftc  es  el  precipitado. 

Confta  el  Pforico  de  dos  partes  de  Calcbicis ,  y  vna  de  Gre- 
ta ,  muelen  fe ,  y  mezchnfe  con  vn  poco  de  vinagre  fuerce;  po- 
ne nfe  en  efticr  col  por  40.  dias,  facafe  ,y  fobrc  vn  ticfto  de  olla 
nueva  fe  tuelh  al  fuego ,  hafta  que  fe  ponga  muy  colorado. 

El  mejor  Efmalte  fe  haze  de  Alumbre,  Caparrofa,  y  Sai 
|)iedrá ;  dafele  todos  los  colores  como  al  vidrio. 

Efcoria  es  lo  que  fe  defpide  del  Metal  quando  fe  funde ,  y 
nada  fobre  él  derretido  como  graíTa.  .j 

Lo  que  queda  en  el  fondo  de  la  hornilla  quando  fe  funde ,  y. 

refina  el  Cobre,  es  el  Diaphriges.  ..,,_ 

;       Es  Cadmia(  aunque  la  ay  natural  cambien)  loque  fepega 

a  las  paredes  de  los  hornos  en  que  fe  funde  principalmente  Co- 

hrct  llamafe  Bodrite  la  que  esfemejante  á  las  Cobas ,  ó  Stracita, 

ja  que  parece  á  lostieftos,  y  Placitela  que  es  como  corteza, 

EslaPompholixvna  fubftancia  harinofa  ,  y  junta  como 
Jana,  que  en  tocándola  con  las  manos  fe  deshaze;  pegafe  alas 
paredes  quando  fe  funden  los  Metales;llamala  el  v  ulgo  Atutía. 
i¡-      Ay  entre  la  Pompholix ,  y  el  Spodo  muy  poca  diferencia, 
€S  efte  mas  impuro ,  hallafe  en  las  paredes  donde  fe  refina. 

Hazefe  la  flor  del  Cobre  quando  fobrc  fus  planchas  calien- 
tes al  íacarlasde  la  hornilla  en  que  fe  fundieron ,  fe  echa  agua 
fria  ídefpidenfecon  ella  vnos  granitos  muy  fútiles,  que  levanta 
el  humo ,  y  fe  recogen  fobre  vnas  palas  de  hierro. 

Laefcama  del  Cobre  es  lo  que  fe  defpide  de  é]  quando  fe 
martilla ,  y  bate ;  y  lo  que  fale  del  hierro  llaman  algunos  Ston- 
moma,  aunque  efte  nombre  Griego  mas  propriamence  fignifi- 
cael  Azero.  .,    . 

Criafe  el  Cardenillo  del  Cobre,  fi  con  tapaderas  de  efte  Metal 
ícciprran  vafos  en  que  aya  vinagre  fuerte  ,  recogefc  ¿  cabo  de 
diez,ó  doce  días.  H  i  Si 
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Si  en  lugar  del  Cobre  dicho  fe  pone  la  tapadera  de  hierro^ 
fe  cria ,  y  junta  la  que  llamo  Herrumbre. 

Muy  parecida  es  al  Cardenillo  la  que  llaman  Vermicular* 
Tomafe  vna  parte  de  vinagre  blanco,  y  dos  de  orines  podridos, 
cchanfefobrevnvaíb  ,  ó  almirez  de  cobre,  y  con  mano  de  lo 
mifmofe  menea hafta  que  fe  efpefe ,  añadefele  luego  de  Sai,  y 
Alumbre  la  veinte  y  quarta  parte,  ponefe  al  fol  hafta  que  fe  qua- 
xa ,  y  feca ,  reducefe  eníorraa  de  gufanillos ,  de  que  tomo  d 
nombre. 

El  Azul  fe  haze  poniendo  en  eftiercol  caliente  fobre  vn  va^. 
fo  de  vinagre  fuerte  ,  en  que  fe  aya-  defatado  vn  poco  del  AU 
mojatre ,  planchas  fútiles  de  plantada  azogadas  ^  llenas  de  agujen 
iros.  Raefe  el  Azul  á  cabo  de  veinte  dias. 

Si  fobrc  el  vinagre  fe  pone  Plomo  ,  fe  crb  el  Albai 
yalde. 

Pongafe  el  Albayalde  en  vna  cuchara ,  ó  vafo  de  hierro 
fobre brafas encendidas, y  meneefe hafta  que  fe  ponga colora- 
¿ifsimo ,  y  efto  es  el  Sandix. 

Es  la  Ochra  amarilla ,  hazefe  de  Plomo  quemado  ,  hafta 
que  toma  efte  color» 

La  Greta  fe  baze  en  las  refinaciones  del  Oro  ,  y  de  la  Plata; 
como  en  fu  lugar  fe  dirá. 

Tiene  color  de  oro  la  Purpurina ,  aunque  poco  eftable ,  y 
Í)ermanente :  toman  fe  quatro ,  ó  feis  partes  de  Eftaño  ,  y  otras 
tantas  de  Azogue ,  vna  de  Almojatre ,  y  otra  de  Azufre ,  mue- 
lefe  todo ,.  mczelafe  en  vn  vafo  de  vidrio ,  y  fe  deftila :  lo  que  en 
el  fondo  queda  es  Purpurina. 
'   ,1       Tenga  el  vltimo  lugar  la  obra  mas  hermofa  del  Arte  ,  que 
es  la  fabrica  del  Vidrio.  Hazefe  de  dos  partes  de  arena  tranfpa-: 
rente ,  ó  harina  de  piedras ,  que  fe  derriten  al  fuego  ,y  vna  de 
>íitro,  ó  Sal  piedra  ,  G  Sal  de  foíTa ,  que  llaman  yerva  de  Vi- 
drio jlirapiafe ,  y  fe  purifica  con  la  mezcla  de  vn  poco  de  Piedra 
Imán.  Hazenlo  otros  de  dos  partes  de  ceniza ,  y  vna  de 
ia  arena dícha,con  la  Imanen  elfuego>  y  hornoS' 
xonvenientes. 
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CAP.  XXXF,     De  los  colores  de  todos  los 
Minerales  generalmente. 

PAra  que  los  menos  experimentados  alcanzcn  mas  fácil  el 
conocimiento  de  lascofos  Minerales ,  que  traen  entre  las 
manos ,  y  que  con  la  vifta  ,  el  mas  cierto  defengaño  de  los  fen- 
tidos ,  fepan  enterarfe  de  que  fea  lo  que  en  h  caba  de  fus  Minas 
encontraren  ,  redtícire  á  colores,  como  á  géneros  nías  conoci- 
dos, toda  la  diverfidad  de  Minerales.  Son  de  color  blanco  al- 
g'inasefpecicsde  Greda  ,  el  Alumbre,  el  Amianto,  la  Piedra 
Arábica  ,1a  Yudayca ,  la  Melite  ,  la  Galatite ,  ú  de  Leche ,  el 
Alabaftro ,  el  Criílal ,  el  Diamante  ,  la  Plata ,  el  Azogue ,  el  Ef4 
taño  ,  y  el  Marmol.  De  color  negro  fon  la  tierra  Pnigite,  el 
Azabache ,  el  Sori,y  laMelanteria»  De  ceniciento  la  tierra  Ere- 
tria,y  la  Melia-  De  azul  el  Zaftro,el  Ciant),la  Turquefa,el  Lapif^ 
lazulo,el  Cibairo.De  verde  la  Efmeralda,la  Pr3fma,la  Chifocola,' 
ó  Atincar ,  alguna  Greda,  y  el  Vitriolo,  ó  Caparrofa.  De  amari- 
llo el  Oro  ,  la  Ochra  ,el  Crifopacio ,  el  Criíolito ,  y  el  Oropi- 
mcnte.  De  roxo  el  Rubi ,  el  Grannte  ,  el  Balax  ,  la  Cornerina, 
la  Sandáraca  ,  el  Coral ,  la  Piedra  Scifsile  ,.la  Hematite  ,  ó  Pie- 
dra de  Sangre  ,  el  Cobre  ,  el  Minio  ,  ó  Bermellón ,  la  tierrar 
Lemnia ,  y  la  Almagre.  De  purpureo  el  Jacinto ,  y  la  Amatifta; 
De  azul  claro  el  Jafpe ,  llamado  Borea.  De  azul  verdofo  el 
Cardenillo ,  y  la  Piedra  Armenia ,  ó  Cibairo  de  efle  color ,.  y  af- 
fi  los  Pintores  al  color  que  de  ella  fe  haze  llaman  verde  azul. 
De  blanco ,  que  tira  á  roxo ,  es  la  Afrodifiaca.  De  roxo  ,  que 
blanquea  ,  el  Xanco»  De  negro  entre  roxo  la  Batrachite.  De 
negro,  que  tira  á  purpureo,  el  Alabandico.  De  blanco  ,  que 
amarillea ,  el  Topacio.  Hallanfe  en  otros  diferentes  colores  de 
por  si ,  como  las  Ágatas ,  que  las  ay  blancas,  y  negras,  y  de  otros 
colores  mezclados.  ElApfito  tiene  venas  roxas  ,cfparcidas  fo- 
bre  el  campo  negro  :  y  al  contrario  ,  eftá  teñido  de  venas  ne- 
gras fobre  fu  campo  roxo  el  Nafomonite.  Tiene  la  Heliotropia 
en  fu  verde  bello  venas  de  hnifsima  íangre.  Y  en  losSafíros,/ 
en  el  Lapislázuli  fe  ven  de  nuy  refplandeciente  Oro.  Dos  ve-; 
ñas,  vna  blanca ,  y  otra  roxa ,  difcurren  ParallelL'S  por  la  Egi- 
lilU»  Es  de  quatro  cobres  el  Eupatalo  ^de  aiul ,  de  encen-  üdoy 

de 
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de  bermellón  ,  y  de  camucT?,  De  otros  cautos  fe  fu  ele  hallar  la 
Orea,  roxa,  verde,  blanca,  y  negra. 

caí".  XXXVl   De  Usfacultades.,  ó  virtudes  de  las 
cofas  Minerales, 

DAré  fin  á  efte  Tratado  con  vna  relación  breve  de  las  virtuJ 
des ,  que  las  cofas  Minerales  tienen  ,en  orden  ala  medi- 
cina del  cuerpo  humano ,  demás  de  las  que  quedan  dichas ,  para 
que  los  que  las  manejan  fepan  aproveeharfe  en  las  ocaüones-'  de 
ellas.  Obran  algunas  por  propriedad  oculta  de  íu  effencia ,  ó  por 
íu  forma  expccifica  :  y  otras  ha zen  efecto,  mediante  las  qua- 
lidades  elementares  que  tienen  ,  contrarias  á  los  temperamentos 
idelas  enfermedades.  De  las  primeras  fe  oponen  vnas  á  los  vci. 
nenos ,  y  otras  á  diferentes  males ;  y  entre  las  que  fon  remedio 
contra  d  veneno ,  vnas  curan  la  pcfte  ,  como  la  Efmeralda  ,  la 
tierra  Lemnia ,  y  la  Armenia :  otras  fon  contra  vn  veneno  folo, 
como  lo  es  ia  Saíira  bebido,  contra  las  mordeduras  de  Efcor- 
pioncs.  El  Azufre  ,  el  Nitro ,  y  la  Caparrofa ,  contra  las  Ca- 
llampas,  ó  Hongos  venenofos.  La  Sal puefta por emplafto, con- 
tra las  mordeduras  de  las  Vivoras,y  Efcorpiones,  y  bebida 
contra  el  veneno  del  Opio ,  y  de  los  Hongos.  De  las  que  con  la 
dicha  oculta  virtud  curan  las  enfermedades ,  algunas  reftrañan 
iafangre  de  qualquier  parte  del  cuerpo  ,  como  haze  la  Hema- 
tite.  Otras  corroboran  ,  y  fortalecen  el  eftomago ,  quando  pen- 
dientes del  cuello  fe  traen  fobre  él ,  como  lo  haze  el  Jafpe  ver- 
dadero. Otras  ligadas  al  brazo  izquierdo  prohiben  los  abortos, 
como  lo  haze  la  piedra  del  Águila ,  que  los  Griegos  llaman 
Aetites  *.  y  fi  fe  ata  al  muslo  izquierdo  caufa  el  efedo  contra- 
rio ,  como  también  lo  haze  el  Jafpe.  Otros  purgan  los  humores 
grueíTos ,  como  lo  haze  ia  Piedra  Imán.  Otras  la  melancolía, 
como  la  Piedra  Armenia,  ó  el  Cibairo.  Otras  provocan  el  bo- 
mito  ,  como  lo  haze  la  mifma  Armenia ,  la  Chriíocola ,  ó  Atin- 
car ,  la  Caparrofa  ,  y  el  Precipitado.  Entre  las  que  obran  con 
calidades  manineftasde  los'Elementos  ( aunque  fon  generalmen- 
te defecativas  todas  las  cofas  Minerales  )  algunas  calientan  el 
cuerpo ,  comolo  haze  el  Alumbre ,  la  Caparrofa ,  el  Calchitís, 
4  Mjíi ,  el  Sori ,  la  Malanceria ,  y  el  Cardenillo.  Otras  lo  en- 


dclosMctales.  ¿j 

frían  ,  como  lo  haze  la  tierra  Eretria  ,  el  Eftibio  ,  o  Antimonio, 
el  Albayalde  ,  y  la  Greta ,  ó  Lithargiriü.  Otras  con  las  fegundas 
calidades  que  poíTeen  ablandan  las  durezas,  como  lo  haze  la 
Ágata  ,  por  el  mucho  betún  deque  participa.  Otras  al  con- 
trario endurecen  las  partes  blandas,  como  la  piedra  del  Plomo, 
y  el  Eftibio.  Vnas  abren  las  porofidadcs  de  la  piel ,  como  lo 
haze  el  nitro,  y  fu  efpuma.  Otras  la  cierran  ,  como  lo  haze  la 
tierra  Samia ,  y  qualquiera  otra  vifcofa  ,  y  tenaz.  Dcshazen  al- 
gunas los  ñudos ,  y  lobanillos ,  y  gomas  condenfadasen  los  cuer- 
pos,  como  lo  haze  lá  Piedra  Molar ,  y  la  Margagita.  Otras  ci- 
catrizan las  vlceras,  como  lo  haze  el  Calchitis,  el  Mifijyel 
Alumbre.  Otras  comen  la  carne ,  como  lo  haze  la  flor  de  la  Pie- 
dra Aíia,  la  Caparrofa,  y  el  Cardenillo.  Pudren  otras  la  carne,- 
como  lo  haze  la  Cal  viva  ,  el  Oropimentc  ,  la  Sandáraca ,  y  la 
Chrifocola.  Son  veneno  el  Solimán,  el  Oropimenre,  la  Sandára- 
ca,  y  Cal  viva  ,  porque  corroen ,  y  pudren  bs  entrañas.  Sonlo 
también  el  Yeílb  ,  el  Albayalde ,  y  el  Talco  calcinado ,  por- 
que cerrando  las  vias  á  los  efpiritus 
ahogan. 
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LIBRO   SEGUNDO. 

DEL  ARTE  DE  LOS  METALES, 

EN  Q^UE  SE    ENSEñA     EL    MODO 

común  de  beneficiar  los  de  Plata  por  Azogue, 

con  nuevas  advertencias  para  ello. 

•CAPITULO     PRIMERO. 

QUE    EL    'BENEPiaO    S)  E   LOS   METALES 

m  lo  y^/e  fino  ¿juien  lo  entienda ,  y  con  licencia ,  y 

examen  de  la  Ju/licia, 

A  abundancia  cíe  todo  genero  de  Minerales  con 
que  enriqueció  Dios  cafi  todas  las  Provincias  de 
elle  Nuevo  Mundo ,  haziendolo  por  eíle  medio 
mas  apacible  para  otros  fines  mas  altos  de  fu  Di- 
^^^wtír^  vina.providencia ,  ha fido  tanta  ,  y  la  fertilidad 
de  fus  vetas  tancopiofa  ,  que  fu  mifma  grandeza 
pone  en  contingencia  fu  crédito.  De  quatrocientos  y  cincuen- 
ta millones  de  pefos  paíTan  oy  los  que  ha  dado  el  íamofo  Cerro, 
y  Villa  Impeda!  de  Potosí ,  fuma  baftante  á  poder  fe  fabricar  con 
ella  otro  hermofiísímo ,  y  muy  capaz  monte  de  Plata  ,  y  de  que 
apenas  avrá  quien  fepa  formar  concepto ;  y  para  que  los  que  en- 
tienden menos  hagan  alguno  de  tan  exorbitante  maquina  de  ri-' 
^za^fepan,  que  cubierto  el  fuclo  de  reales  de  áocho,  de 

fuer-: 
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fuerte  que  fe  toquen  todo  lo  pofsible  vnos  con  otros ,  fe  ocupa- 
ran ctieílolefenta  leguas  de  tierra  en  quadro,  dando  25.  pcfos 
á  vnavcira  delargo,  y  cinco  mil  varas  á  vna  legua  Elpañola. 
Eíta  groíledad  ha  fido  caufa  de  no  averie  hecho  tanto  caudal 
como  fe  debiera  de  los  defperdicios  que  ha  ávido  en  el  beneficio 
de  los  Metales  de  Plata  ,  pues  fin  que  la  exageración  aumen- 
te el  numero ,  han  íldo  muchos  millones  los  que  fe  han  perdi- 
do ,  afsi  en  la  ley  ,  que  no  han  dado  ,  por  no  fer  entendidas 
fus  diferencias j  y  naturalezas,  procediendo  acá fo  ,  y  lin  fun- 
damento ,  ni  noticia  cierta  d«  la  Plata  que  tenían ,  y  debian 
íacarles  los  que  fe  han  ocupado  en  elle  cxcrcicio ,  como  en 
las  defcompaííadas  perdidas  de  Azogue  ,  pues  fon  hafta  oy  mas 
de  docientoF  y  treinta  y  quatro  mil  y  fetecicnros  quintales  los 
que  en  efta  Imperial  Villa  fe  han  confumido.  Nosefi  alábela 
grandiüfidad de  aiiimos ,  que  efte  fobervio  Clima  cria,  en  no 
aver  heclio  cafo  de  recoger  migajas  ,  que  pudieran  fatisfa- 
cer  la  hambre  de  riquezas  á  muchos  Reynos  del  Mundo,  o  íi 
condene  eldefcuido  de  tan  prudente  ,  y  bien  governada  Repú- 
blica ,  en  no  aver  procurado  eftorvarefta  defaprovechada  pro-; 
digalidad  con  todos  los  medios  pofsibles.  El  primero,  y  funda- 
mento de  los  demás  es,  á  mi  ver,  qucelmagiftcrio  del  bene-.' 
íicio  de  Metales  lo  trate  quien  lo  entienda,  y  no  fin  autoridad,' 
y  licencia  publica ,  precediendo  examen  para  ello  ,  pues  fin 
efto  no  pueden  vfarfe  oficios,  cuyos  hierros  fon  fin  compara- 
ción de  muy  menos  importancia.  Poco  cuidado  ha  dado  efto 
haftaaora  á  algunos  dueños  de  Ingenios,  por  parecerles ,  que 
de  los  Metales  proprios  tenían  guardada  para  dcfpues  en  las  la- 
mas,  y  rebabes  de  Plata,  que  dexaban  de  faca  ríes ,  y  de  los 
ágenos  les  quedaba  mas  provecho ,  mientras  fe  beneficiaban 
peor.  Danofas  confideracioncs  ambas ;  por  el  reiterado  tra^ 
bajo  la  primera :  ocafionada  al  daño  común 
la  fcgunda  ,  y  no  impofsiblc 
de  fuccder, 

Cifc^  ^-J^^  ^ífe^  ^^^ 

íFjitíit  ^^''^  ^#^ 
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CAf.  II.     Qual  deb&fer ,  y  qué  ha  de  fabcr  el 

Beneficiador. 

GRavifsimí  es  b  confianza  ,.que  de  los  Beneficiadores  fe  h^- 
ze  j  pues  toda  la  riqueza  ,  que  efta  profperifsima  tierra 
produce ,  fe  les  entrega  fin  razón  ,  ni  cuenta  de  lo  que  de  ella 
han  de  bolver  ;  fu  crédito  folo  aíTegura  la  verdad  de  lo  que  los 
lyktales  rindieron ,  lin  replica  ,  ni  apelación  de  fu  fenrencia  ,  fe- 
guro  fortifsimo  para  que  la  violencia  del  interés  incite  á  hazer 
de  las  fuyas.  Mucho  ha  menefter  tener  de  honra  Chriftiana  el 
que  goza  deeftasocaiiones  continuas,  andando  fiempre  con 
las  manos ,  como  dicen ,  en  la  mafa  ,  para  que  no  fe  le  pegue  al- 
go ;  y  con  mucha  advertencia  fe  hade  mirar  á  quien  fe  encarga 
elle  oficio,  pues  no  ay  maleza  que  tanto  éftorveá  dar  la  ley  á 
los  Metales,  ni  confumo  ,  ó  pérdida  de  Azogue,  que  tantos,, 
y  tan  ciertos  daños  ocafione ,  como  vn ,  Beneficiador  ¿e  mala 

conciencia.  ../ ,  m  * « 

No  baila  tampoco  el  examen ,  y  aprobación  de  buenas  cof- 
tumbres ,  fi  le  falta  el  conocimiento  neceíTario  del  Arte ,  que  ha 
de  excrcitar.  Sepa  conocer  les  Metales,  fus  calidades,  y  dife- 
reiicias,  quales  fon  mas  proprios  para  Azogue,  y  quales  para 
fundición  ,  fi  huviere  comunidad  para  ello  :  conozca  las  male- 
zas que  los  acompañan ,  y  no  ignore  el  modo  de  quitarfelas, 
los  accidentes  del  Azogue  ,  y  eftilo  ordinario  de  beneficiar  por 
menor  ,  y  por  mayor ;  y  en  todo  cafo ,  no  fe  admita  por  Benefi- 
ciador á  ninguno ,  que  no  fepa  hazer  bien  por  lo  menos  vn  en- 
faye  menor  por  fuego  ,  de  toda  harina,  antes  de  incorporar  el 
caxon  ,  para  enrerarfe  de  la  plata  que  tiene  ,  y  faber  con  cer- 
tidumbre ,  y  no  acafo  lo  que  debe  facarle  ,  fm  dexar  de  hazer 
diligencias  hafta  que  lo  confi.ga.  Mucha  fuma  de  ducados  ha 
coftadoen  cftc  Reyno  la  ignorancia  de  efte  avifo ,  y  aun  oy 
aítualmeiite  feeílan  experimentando  fus  daños.  Referiré  dos 
cafos,qne  han  pafiado  por  mis  mr^nos ,  para  que  fc  haga  ma- 
yor eílimation  de  fu  importancia.  Peces  años  antes,  que  yo 
íueíTe  a  iaProyintia  de  los  Lipes  avia  trabajado  en  ella  en  vn  pa- 
rage,qüc  Ilamaü  a. luqucííu.i,  cierto  Minero  en  vna  veta,dc  que 
facó  cantidad  de  Metal  Uiiuibiino  ,  aunque  no  lo  conoció: 

en- 
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Crtfayólo  por  Azogue ,  a  quatro ,  o  cinco  pefos  por  quintal ,  y  á 
cite  relpedü  lo  benefició  todo  por  mayor.  Defamparó  la  Mina, 
porque  noie  era  de  provecho  :  enfeñómela  defpues  á  mi  vn  in- 
dio ,  hailc  del  Metal  en  los  defmontes ,  y  en  la  veta,  que  noeíti- 
ba  muy  trabajada,  enfayélo  por  fuego,  y  tenia  á  novecientos 
pefos  por  quintal,  aunque  por  el  modo  ordinario  del  Azogue, 
no  acudía  á  mas  de  i  quatro,  ó  cinco.  Manifelle  anee  la  Julli- 
cia  ella  veta,  á  que  pufe  por  nombre  Nucítra  Señora  de  Bcgoñi. 
Hizofe  luego  ingenio  junto  á ella ,  y  concurrieron  Mineros ,  que 
hallaron  ,  y  trabajaron  otras  muchas ,  de  que  fe  hafacado  muy 
grande  fuma  de  Plata. 

En  el  Cerro  de  Santa  Juana ,  en  el  Afsiento  de  Verenguela 
de Pacages,  fe facabanvnos  Metales  como  Soroches,  que  por 
elenfaye  ordinario  de  Azogue  moftraban  ninguna ,  ó  muy  po- 
ca Plata  :  echábanlos  por  ay  los  Mineros ,  hafta  que  vn  amigo 
mió  Sacerdote  me  lo  remitió  á  Oruro ,  donde  ya  yo  eftaba  :  en- 
fayélos,  y  halle  que  tenian  á  fefenta  ,  y  mas  pefos  por  quintal. 
Recogió  con  mi  avifo  cantidad  de  ellos ,  con  rifa  de  los  que  lo 
veían  encfte  entretenimiento,que  defpues  le  embidiaronla  mu- 
cha riqueza  ,  que  de  ellos  facó. 

C/iP.  IIL    Del  conocimiento  de  los  Metales,  y 
diferencias  que  de  ellos  ay. 

DIficultofo  feria  intentar  dar  reglas  por  efcrito  para  el  cono^ 
cimiento  ala  viftade  los  Metales,  á  los  que  nunca  los 
han  raanofeado :  demás ,  de  que  fu  diverüdad  es  tanta  ,  que 
apenas  ay  piedra  de  v  na  veta ,  que  fe  parezca  á  la  de  otr a  ,  y  ef- 
to  no  folo  en  diferentes  Minerales ,  fino  en  vno  mifmo  :  con  to- 
todo  efto  ,  á  tres  fuertes ,  ó  diferencias  generales  los  reducen  los 
Mineros ,  que llam<in  Pacos,  Mulatos , y  Negriilos.  Paco  ,en  Ja 
lengua  general  de  efta  tierra  ,  quiere  decir  bermejo ,  color  ,  que 
mas ,  ó  menos  encendido  es  el  ordinario  de  las  Piedras ,  que  lla- 
man Metal  Paco ,  aunque  también  á  Mct:iles  verdes  cobrizos 
llaman  en  Verenguela  ¿c  Pacages ,  Pacos ,  y  en  eftas  Provincias 
á  los  de  qualquier  color  ,  á  diferencia  de  los  azerados ,  y  efpeja- 
dos ,  y  otros ,  que  llaman  Negrillos.  Metal  Mulato  es  vn  medio 
entre  Pacos,  y  Negrillos,  y  afsi  lo  crió  la  naturaleza  entre  los 
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dos :  deiic  el  color  bazo ,  y  de  ordinario  le  acompaña  alguna 
Jvíargarici :  ay nienosdeeftoquede  los  otros  dos  géneros:  al 
Negrillo  da  el  nombre,  y  conocimiento  fu  color,  aunque  no 
todos  ios  Metales  negros  íe  comprehcnden  debaxo  de  nombre, 
de  Negrillos.    La  Tacana  ,  Metal  rico ,  de  ordinario  negro,, 
oiinque  tambiciibay  parda,  y  cenicienta,  que  llaman  Llipta,- 
fe  rcduceá  bs  Pacos ,  como  cambien  el  Plomo  ,  que  afsi  lo  lla- 
man ,  ílendo  Plata  bruta  ,  Cuele  fer  negro  ,  pardo  ,  cenicicntOy 
verde  ,  blanco  ,  y  naranjado  ,  que  llaman  fuco ;  y  en  efle  Cerro 
de  Potosí  fe  facóefte  año  paíTado  de  ftoridifsimo ,  y  vivifsimo 
color  de  Cinabrio  ,  ó  bermellón  muy  fino  ,  cofa  que  en  otro  nim. 
gun  Mineral  he  viílo.  Los  Soroches  pudieran  conftituir  quavto 
orden  de  por^i;  pero  comprehendolos  con  otros ,  que  afsi  lo 
iienten,  debaxo  del  nombre  de  Negrillos.   A  que  fe  reduce 
cam.bien  el  rendir  el  mas  rico  Metal ,  que  laiiaturalezacria,  de- 
baxo de  apariencia  de  piedra  :  es  reluciente  ,  y  quebradizo ,  da 
color  de  rtnilsima  fangre  fu  polvo  defmenuzado,  de  qualquiera 
Gofa  dura  que  Lo  quebrante  :  es  muy  parecido  al  Cinabrio  ,  ó 
Bermellón  ,qA]e  fe  haze  de  Azogue ,  y  Azufre  ,  y  -que  da  que 
penfar  no  poco  fecretos  mayores.   El  Cochizo  es  cafi  de  efta 
cíHa ,  Metal  riquifsimo  ,  macizo  ,  no  tan  quebradizo ,  y  ojofo 
como  el  Roílclér ,  es  mas  plomofo ,  y  no  da  tan  fácil  ^  y  perfedo 
color  de  fangre  como  el.   Diferencianfe  de  efta  manera  el  So-' 
roche  ,  Tacana  ,,Polvorilla ,  Roficler ,  Cochizo ,  y  Negrillo.  Es 
el  Soroche  negro ,  ó  ceniciento  ,  refplandeciente  ,  ó  fin  viveza, 
que  llaman  muerto  Metal  de  Plomo  ,y  fuele  tener  Plata.    La 
Tacana  es  Plata,  debaxo  de  aquel  color  negro  amafado^  §n 
refplandor  ninguno.   La  Polvorilla  es  Tacana ,  no  quaxada  ,  ni 
empedernida ,  muy  rica  en  Metales  Pacos ,  en  Negrillos  no  tan- 
to,  por  la  mezcla  que  tiene  de  Cobre.  ElRoficler,  y  Cochizo 
es  Plata ,  con  aquel  barniz  que  oculta  fu  proprio  color,  y  le  da 
el  luciré  ,  con  que  fe  diferencia  de  la  Tacana.    Lo  que  en  el  Ne- 
grillo principalmente  prevalece  eselCobre,ó  adual,  ó  virtual 
enlaCapar-¿fa  ,  de  que  abunda,  tien«  mas^,  y  menos  Plata, 
acompáñale  mu  V  de  ordinario  Margarita..  El  Metal  negro,  que. 
es  plomofo,  y  Ufo,  y  que  haze  vnas  como  hojas,  o  plumas,, 
tiene  muci^iísimo  Al'coliol ,  ó  Antimonio ,  que  llaman  en  algu- 
nas partes  Mazacote  ,  y  poca  Plata-    El  mas  efpejado ,  y  aze- 
rado ,  que  llaman  aísi.por  fu  fernejan^a  en  eiluftre  al  Efpejo,,  ó 
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A^ero  acicalado,  es  Blas  rico  por  lo  que  va  accrcandüfe  al  RoJ 
üclér, y  Cochizo^ 

tAf.  2?^.   Del  pallar,  ó  efcoger  los  Metales , y  rao- 
do  proprio ,  que  á  cada  fuerte  de  ellos  conviene 
en  fu  beneficio. 

EL  buen  acierto  para  facar  la  ley  a  los  Metales  comienza  i 
zanjarfe  quando  fe  pallan  ,6  efcogcn.    Cofa  es,  que  ha 
dañado  mucho ,  y  en  que  íc  ha  reparado  muy  poco ,  la  talca  de 
euricíidad  que  ha  ávido  en  aparcar  ,  no  folo  el  Meral  de  las  Pie- 
dras que  no  lo  fon  ,  íino  cambien  los  Metales  miUnos  vnos  de 
.otros  ,-  fcgun  fusdifercnci:.s ,  ó  fuerces.   El  menor  daño  ha  íidí> 
en  los  beneficies  de  Azogue  avcr  perdido  las  baxas  ,  molienda, 
y  otros  gaftos  con  el  tiempo ,  en  lo  que  no  era  Metal ;  mayor  es 
álosque  lo  eran  no  averies  facado  la  ley  ,  puesiuntos  ,  y  por  va 
modo  fe  han  beneficiado  muchas  vezes  los  que  requerían  dife- 
rentes difpoficiones,  y  ciempos.   Dar  al  Azogue  el  Metal  que 
requiere  fuego  ,  es  perderlo :  echar  en  el  horno  lo  que  no  es  pa- 
ra fundir ,  es  eftorvau ,  dañar ,  y  no  hazernada  ;  y  ai  n  dentro 
de  los  limites  de  fer  para  Azogue,  ó  fuego  ay  fus  diferencias, 
y  grados  fáciles  de  beneficio,  íi  los  Metales  concucrdan  en  el 
modo  de  fu  medicina  ,  y  peligrofos  fi  la  han  mencfter  diverfa. 
Los  Metales  Pacos ,  que  no  cieñen  cofa  que  refplandezca  ,  ó  bri- 
lle fon  los  proprios  para  Azogue:  la  Tacana  cambien  entra  en 
efta  cuenta ,  aunque  por  fer  Metal  tan  rico ,  porque  no  fe  def- 
perdicie  ,ni  quede  nada  en  los  relabes ,  es  mejor  fundirla  fobre 
bañode  Plomo.  El  que  llaman  Plomo  en  los  Metales  de  Plata, 
íiesdemafiadamcnte  grueíío  ,  ni  fe  muele  bien,  ni  lo  abraza 
fácilmente  el  Azogue  '•  ha  de  apartarfe  para  fundir  con  la  Taca-- 
na.  El  beneficio  prcprio  del  machacado  es  el  Tinán.  DelosSo-- 
roches  el  fuego.    El  Rohcler ,  y  Cochizo  fe  debe  fundir  como 
la  Tacana.  Los  Negrillas  fon  también  mas  para  fi  rdicien  ,  que 
para  Azogue,  aunque  todos  con  fuego  fe  pre;)aran,para  dan 
por  Azogúela  Plata, quemados,  ó  cocidoSjComo 
fe  dirá  adelante. 
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CJ?,  V.  Como  fe  conocerán  ,  y  quitarán  Us  maleras 
cjue  tienen  los  Metales. 

V  Arias  ,  y  dex:alidadcs  muy  diferentes,  fon  las  cofas  que  Jun- 
tamente con  los  Metales  cria  la  naturaleza  en  fus  venas, 
ó  ya fean  como  abortos,  que  la  codicia  humana  ocafiona  ,  fa- 
cando  antes  del  debido  tiempo  de  las  entrañas  de  la  tierra  lo 
que  fazonandofe  en  ellas  viniera  á  fcr  Metal  períedo ,  ó  ya  íu- 
perfluidades  excrementicias  de  la  generación  de  roda  fuerte  de 
Metales  :  medios  Minerales  fe  llaaian  de  ordinario  •,  eltos  fon, 
Sales, Alambres, Ca-parrofas,  Azufre,Oropimente  ,  Sandára- 
ca ,  Antimonio  ,  ó  Alcohol ,  Bitumen ,  que  llaman  braíla,  blan- 
co ,  ó  negro ,  y  Manga gitas.  Pocos  Metales  fe  facan ,  que  no 
participen  de  alguno,  ó  algunos  de  ellos  eltorvos,y  codos  fon 
dañofos  para  facarles  la  ley  ,ó  fea  por  Azogue ,  ó  por  fuego.  Las 
Caparrofas,  de  cuya  cafta  ion  las  que  llaman  Copaquiras  ,fon 
mortales  enemigos  del  Azogue,  y  lo  desbaratan,  y  confumen, 
y  mayormente  fe  aviva  fu  mileza  íi  fe  les  mezcla  Sal ,  con  que 
es  mas  violenta,  y  prefta  fu  penetración.  Efta  natural  antipatía 
conoció  muy  bien  ,  y  dexó  efciita  el  dottifsimo  Raymundo,  y 
cadadia  la  tocan  con  las  manos  los  que  tratan  de  Metales ,  y  no 
reparan  en  ello- Efto  es  lo  que  come  el  Azogue,  lo  que  desba- 
rata los  Caxones,  lo  que  ha  obligado  á  tinta  cofta  de  Metales, 
Hierro  ,  Plomo ,  Eítaño ,  y  Cal.  C^icn  quifiere  enrerarfe  brcvif- 
íimamcnte  de  ella  verdad  ,  mezcle  con  Caparrofa  molida  ,  y  ha- 
ga vn  poco  de  Azogue ,  y  lo  veri  al  primer  repafo  deshecho  ,  y 
perdidotodoen  vn  inrtante ,  mayürn>enre  li  fe  le  echa  alguna 
Sal.  No  fe  maravillarán  de  eltolos  que  faben  que  el  Solimán  es 
Azogue ,  y  la  tranfmutacion  tan  grande  que  tiene  en  fu  fubllan- 
cia  ,  la  causóla  Caparrofa  ,y  Sal  con  que  fe  mezcló  ,  v  fublirió 
en  el  calor  del  fuego.  Efto  eS  el  veneno  mayor  del  beneficio  del 
Azogue  ,  aunque  también  enocaflones  aprovecha,  y  fu  ve  de' 
triaca  en  fuerte  de  Metales ,  que  lo  han  meneller  ,  como  fe  di- 
rá en  fu  lugar. 

Con  mucha  facilidad  fe  conoce ,  y  quita  eíle  ¿mo»  Mue- 
lefe  vn  poco  de  Metal  jechafcle  agua  dulce ,  y  mientras  mas  ca- 
liente mejor ,  mcneafe ,  y  dexaífe  aílentar  vn  poco ,  viertefe  el 
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agua  clai-a  en  otro  vaío ,  lln  que  el  aísicnco  fe  turbe  ;  y  probada, 
dirá  al  gufto  la  mezcla  que  tiene  ,  ó  no  en  fu  fabor  eftiptico ,  ó 
auftero.  Y  quien  quifiere  añadir  á  efte  teíHmonio  el  de  la  vifla, 
cueza  á  fuego  lento  efta  agua  ,  halla  que  fe  confuma  ,y  verá 
con  fus  ojos  en  el  afsiento  que  queda  el  Alumbre  ,  ó  Caparro- 
fa.  Lavafe  el  Metal  por  el  n^odo  dicho  bs  veces  que  fuere  ne- 
cesario ,  hafta  que  falga dulce  el  agua  ,  ó  haftaque  meneándo- 
lo con  vn  hierro  limpio  no  i'e  cubra  de  color  de  Cobre  ,  con  que 
quedará  limpifsimo,  y  íeguro  el  Azogue  de  no  recibir  daño  por 
ella  parte. 

El  Azufre  ,  Betún  ,  y  Antimonio  ,  aunque  muchas  veces  fe 
defcubren  á  la  villa  ,  fu  mejor  prueba  es  el  olor  que  dan  quema- 
dos al  fuego,  pero  para  mayor  fatlsfaccion  fe  conocerán  ,  y 
apartarán  de  ella  manera. 

Quebrantando  algo  gruefTamentc  el  Metal  ,  fe  ponga  en 
vna  olla  de  barro  por  vidriar  ,  que  tenga  en  el  fondo  muchos,  y 
muy  pequeños  ahugeros , rapada  la  boca  fe  acomode  ¿c  íuerte, 
quecon  vnaaguayraá  la  redonda  ,  con->o  quien  def.izrga  pi- 
nas ,  fe  le  de  fuego  ,  debaxo  eftc  otro  vafo  con  agua  ,  en  que  ro. 
pe  ,  y  fe  recoja  el  humo  que  falierc  por  los  ahugeros  del  fondo, 
y  aíli  fe  verá  quaxado  ,  nadando fobre  el  agua  el  Azufre,  An- 
timonio ,  ó  Betún ,  cada  vno  en  fu  propria  forma.  El  no  faür 
mas  humo  ferá  la  feñal  cierta  de  quedar  el  Metal  íin  eftos  im- 
pedimentos ,  que  aunque  no  fe  oponen  dcrechnmente  al  Azo- 
gue en  los  Metales  crudos  ,eílorvanle  por  aquel  barniz  quecau- 
fan  ,  para  que  no  pueda  vnirfe  con  la  Piara  ,  ni  recogerla  .  y  con 
la  viveza  ,  como  de  vidrio  que  tienen  los  Metales ,  que  de  cílo 
participan ,  cortan,  y  defmenuzan  el  Azogue  en  lis  blanca,  quan- 
do  fe  repafan.  Menefber  es  quemar  efta  fuerte  de  Metales ,  aun- 
que fe  ayan  de  fundir  antes  de  echarlos  en  el  fuego  recio  dc4 
horno ;  porque  fin  ella  preparación  fe  convierte  en  cfcoria  la 
Plata. 

La  Margarita  ella  por  si  fe  da  á  conocer  demaílado  á  la 
villa  en  los  Metales  que  la  tienen.  Con  fu  pefo  ,  y  vidrio  ayuda 
ádefmenuzar  el  Abogue  en  los  rcpafos:  quitafcfu.  grnvcdnd  ,y 
viveza  con  el  fuego  ,  quemándola  halla  que  pierda  el  refpbn- 
dor  que  tiene  ,á  quien  mas  eílorvará  es  a  les  Mica'cs  que  fe 
funden  ,  por  laabunJancia  de  Azufre  impuro  de  que  fe  com- 
pone ,  y  tela  que  fe  cria  en  la  fuadicioo  ,  con  que  fe  entr.-pa  e! 
baño.  CJP* 
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CA?,  Vi,  Del  moler  los  Metales. 

EL  moler  los  Metales  es  preparación  precifamente  neceflaria 
para  facarlesla  Placa  ,  ó  Oro  que  tienen  por  Azogue ,  y  la 
futileza  de  la  harina  parte  muy  principal  para  abreviar  el  bene- 
ficio, y  Tacarles  la  Plata  que  tuvieren.  Vna  ,  entre  otras  cofas, 
de  que  ha  hecho  poco  cafo  la  grofedad  de  eíla  tierra ,  ha  fido 
el  hazer  h  harina  grueíía  ,  ó  dexar  muchos  relaves ,  que  afsi  la 
llaman,  á  diferencia  de  lo  fútil  de  ella  ,  que  llaman  Lamas.  No 
es  menefter  mucho  pxira  que  quaiquiera  fe  perfuada^quc  el  Azo- 
gue atrae  ,  e  incorpora  en  si  íolaPlaca.q  -leinmediatamence  to-. 
ca ,  y  que  la  que  effcuviere  en  lo  interior  del  cuerpo  del  relave, 
fe  quedará  afsi  ,con  canco  mayor  ,  ó  menor  perdida  .,  qjanto 
el  Metal  fuere  mas  rico ,  y  la  harina  mas ,  ó  menos  grueíTa.  Va- 
rias experiencias  he  hecho  , remoliendo eílos  relaves,  y  quando 
menos  he  hallado  ,  que  queda  en  elíos  canto  como  la  fexta  parte 
de  lo  que  fe  facó  del  caxon  ,  que  es  fuma  grandifsima  lo  que. 
importa  en  cada  vn  año  ,  e  increíble  io  que  avrá  ido  á  decir  en 
tantos,  en  tan  grande  numero,  y  riqueza  de  Metales.  Jorge 
Agrícola  ,  defpues  de  aver  eiileaado  el  modo  de  moler  ,  y  cer- 
ner los  Metales ,  que  oy  fe  praólican  en  los  ingenios ,  pone  or- 
den ,  como  reducirlos  á  fubtihfsima  harina  ,en  vnas  como  Ata- 
honas ,con  piedras  como  las  de  ios  molinos.  No  le  pareció  efcu^ 
fada  efta  diligencia,  fiendo  fu  fin  muy  diferente  del  beneíicio 
que  oy  vfamps ,  en  el  qual  es  clara  ,  y  preciíamente  neceflaria: 
yo  sede  alguno  á  quien  le  valió  muchos  ducados  el  aprovechar^ 
fe  de  efta  advertencia ,  remoliendo  cantidad  de  relaves ,  aunque 
no  les  facó  toda  la  Plata  que  tenian ,  con  averies  facado  nv-ichaj 
porquelosbolvióá  moler  en  ingenio  de  los. ordinarios,  donde 
ios  almadanetas  no  pueden  futUizatlos ,  como  convendría  ;  por- 
que,ó  huyen  el  golpe,ó  vnos  con  ceros  fe  defienden  por  no  tener 
fugeto,  ó  tomo  baftante  en  que  fu  execucion  haga  Qkiko,  Te- 
ner buenos  cedazos, y  cuidado  con- levantarlos  importa  mu- 
cho ,  aunque  no  lo  remedia  todo.  Defpues  de  lavado  el  caxon,  - 
mayormente  fi  fue  de  Metal  rico  ,  acertara  el  que  recogiere ,  y, 
remoliere  los  relaves ;  ü  los  quema  facará  mas  harina  ,  poique  lo 
yiio  fe.  ablaadw\  coa  el  fuego ,  lo  ocro ;,  íc  efponjau ,  y  tienen  mas 
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cuerpo  en  que  obre  el  golpe  de  la  almadaniCá.  Yo  vfo  de  otro 
modo  para  el  beneficio  por  conocimienco ,  de  que  fe  cracará  ad  e  - 
la-ice ,  y  es  lo  q  le  mas  conviene  para  codos  beneficios  de  Azo» 
*^üe.  Él  Metal  molido  ,y  cernido  fe  echa  en  vna  tina  de  mano, 
como  fi  eftuviera  ya  con  Azogue  dada  la  ley ,  y  Para  lavarfe, 
echafcleaguabaftante,raeneaí"e  con  el  molinete  muy  bien  ,  to- 
do lo  fútil  fube  arriba  ,  lo  nías  grucíTo  ,  ó  mal  molido  fe  aparta 
abaxo ,  f.icafe  la  lama  con  vateas  ,ecliafc  en  los  fondos ,  y  fe  cue^ 
ce ,  el  relave  grucíTo  fe  remuele ,  ó  en  Atahona ,  ó  de  otra  fuer-: 
te,  haftaque  ,' jon  vierte  en  harina  todo,  (i  déla  lama  fe  qui-; 
fiere  hazer  caxonesai  modo  de  beneficiar  ordinario  ,  fe  les  mez- 
cle arena  limpia  ,  para  que  efpongen  ,  y  ceíTen  los  inconvenien»: 
íes  de  los  Metales  lamofos. 

CAf.VlU  De  la  quema  de  los  Metales. 

►Arados  efedos  es  de'importancia  el  quemar  los  Metales,  ó 

par%  que  fe  muelan  mas  fácilmente ,  ó  para  difponerlos  de 

fuerte ,  que  el  Azogue  abraze ,  y  fe  incorpore  con  la  Placa  que 
tienen,  ¿lara  es  la  razón  del  primer  efe6lo,y  común  la  expc^ 
rienciadel  fegundojdefpues  quepor  cite  medio  fe  benefician 
Negrillos ;  pero  ignorado  generalmente  fu  fundamento ,  y  afsi 
no  ay  en  eíla  materia  cofa  en  que  tana  tiento,  tan  acafo,  y  fin 
ciencia  fe  aya  procedido.  Dicen  los  Beneficiadores ,  que  fe  que- 
man los  Metales  para  quitarles  las  malezas  que  tienen  ,  y  no  ad- 
vierten ,  que  fi  ello  fuera  afsi ,  con  mas  fuego  fe  limpiaran  ,  y 
purificaran, y  experimentan  lo  contrario;  pues  al  paíTo  que 
dura ,  mas  la  quema  fe  aumenta ,  y  aviva  la  maleza ,  y  crece  la 
necefsidad  de  mas  material ,  para  vcfiftirle  pena  de  no  facarles  á 
los  Metales ,  ni  Plata  ,  ni  Azogue-  Solo  vn  enemigo  opuefto  por 
naturaleza  que  lo  deftruye ,  y  conrrompe  tiene  el  Azogue ,  co- 
mo ya  queda  dicho,  que  es  la  Caparrofa.  Efta  ,  no  folo  ñola 
quita  el  fuego  en  los  Metales  que  han  menefter  quema ,  antes  la 
multiplica  ,  y  aumenta ;  y  cafo,  que  fin  tenerla  entraran  en  el 
horno ,  con  el  fuego  fe  produce ,  y  engendra  ;  cofa  fácil  de  ver, 
y  experimentar ;  pues  que  maravilla ,  que  quando  \oi  Negrillos 
fe  queman,  aumentandofe  mas ,  y  maselte  enemigo  morrrildel 
Azogue,  fea  neceiTaria  mayor  fu  er§a  de.  material  púa  reiwvar 
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íus  daños  ^aunque  fi  lo  huvieran  encendido- ,,  pudieran  hazerío 
con  mas  facilidad  ,  y  menos  coila  ,  lavando  el  Metal ,  como  yá 
dixe  ,  halta  que  faiiefíe  la Capacrofa toda :  lafalta  de  eftc cono- 
cimiento ha  oeafenado  muchas  pécdidas ,.'/  gaftos.. 

Las  demás  malezas  no  dañan  por  si  al  Azogue  ,,folo  ponen 
impedimento  de  p-ute  de  la  Plata  con  aquel  vidrio,  ó  barniz  que 
*la  dan  .,  para  que  no  fe  incorpore  ,  y  haga  pella-  Y  afsi  la  regla 
por  eíba  parte  mas  cierta  en  la  cantidad  déla  quema,  es^quando 
el  Metal  muda  color ,  y  fe  le  quita  ac[uel  refplandor  ,  y  brillar,, 
que  antes  tenia.  Y  para,  el  conocinúfinto.  de  I-  'Metales,  que 
tienen  precifa  necefsidadde  ella/i  han  debeneHciarfe  por  Azo- 
gue, es  el  luftre  ,  y  refplandor  dicho.  A  los  Pacos  no  les  dañar 
y  ü  tienen  alguna  mezcla  délos  de  arriba  ,,  es  fuerza,  también, 
quemarlos. 

CAf.VlU,  De  los  daños  que  refulcan  de  la  quema^ 

de  los  Metales; 


I 


COmo  fe  ha  procedido  haftaoy  acafo,  y  fin  conocimicnto> 
cierto  de  la  Plata  que  tienen  los  Metales  5  haíe  juzgado 
ipr  mejor  Beneficiador  el  que  les  ha  facado  mas  á  los  de  vna  la- 
or ,  y  fuerte  ,  quedando  fiempre  efcrupulbfa  duda,  de  fi  tenian,, 
ó  no  mas  quedar.  En  los^Negrillos ,  y  Metales  que  tienen  ne- 
cefsidadde, quemas  aun  ha  fidoeíto  mas  fofpechofo,  por  a  ver 
ávido  menos  fixeza  ,  en  que  tan  grande  la  han  meneáer ,  ex- 
perimentandofe  ,  por  no  de  menor  inconveniente  ,  pecar  en  ella 
por  cartade menos, como  dicen  ,  como  por  carta  de  mas, á 
cuya  caufa  efte  modo  de  preparación  no  fe  ha  tenido  por  de  me- 
nor peligro ,  que  provecho.  Muchos  milagros  de  naturaleza^ 
obfervaráenlaquema  délos  Metales  el  que  fupiere*  con  cu- 
^iofidad  advertirlos.  La  parte  que  tienen  de  Hierro»  quemad  a- 
con  la  de  Aziifre,  que  también  de  ordinario  los  acompaña,  fe 
convierte.en  Vitriolo  ,ó.Caparrí)fa  verde  reftadeípucsfe tranf- 
-ínuta£n  Cobre  fino,  ti  Cobre  también  quemado  de^  la.mifma> 
fuerce  en  el  horíio  ,  fe  calcina  ,  y  difuelve  corno--  Sai  en  aguV, 
que  colada  ,  y  evaporada  á  fuego  lento  ,  fe  qoaxa  en  otro  Vi- 
triolo ,  ó  Caparrcfaazr.!,  como  la  que  llaman  Piedra  tapis,  de 
•admirable  fuerza  para  convertir  cafi  todos  I05  Metales  en <  Co- 
bre. 
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bre.  A  1a  mirma  Piafa  no  la  defiende  la  pureza  de  fus  quilaces 
de  feínejantes  mecamorfofis  j  pues  fi  los  Metales  patticipan  de 
Alumbre ,  ó  Capacrofa  >  y  Saliere ,  ó  cierra  Nitrofa ,  h  calcinan 
también, de  fuerce ,  qu€  echada  en  agua  íe  deshaze,  y  con- 
vierte enjella,qaedandoimpofsibiIitada  á<jue  elAzogue  la  abra- 
ce fin  artificio  nuevo ;  y  aun  la  Sal  fola,  o  nacida  con  los  Meta- 
les ,  ó  mezclada  con  ellos  en  la  quema  ,cs  íuficiente  á  hazer  el 
mifmo  efcdo ,  como  conftará  Codo  por  -evidencias  pradicas  en 
las  figuiences  experiencias. 

CJT.  IX,  Experiencias ,  <juc  ptueban  los  daños  de  la 

quema  de  los  Metales  >íi  no  fe  conocen, 

y  renjediao. 

MVclafc  vn  poco  de  Metal ,  que  tenga  G)bre ,  o  Hierro, 
y  por  el  modo  del  Capiculo  5.  de  efte  Tratado,  exami- 
nefe  fi  tiene  Caparrofa ,  y  quitefele  de  codo  punto,  lavándola 
Defpucs  de  feco  fe  queme  muy  bien,  buelvaíe  á  echar  en  agua, 
y  fe  verá  mucha  Caparrofa ,  producida  de  nuevo  con  el  fu>cgo. 
Cada  día  fe  toca  eftoconlas manos,  aunque  no  fe  ha  reparado 
en  ello  5  y  aunque  efta  experiencia  baila  para  fatisfaccr  áqual- 
quiera  ,  para  mayor  comprobación  deeftefecreto,  bacafe  el  Cc^- 
bre  ,ó  Hierro,  y  fundido  en  planchas  fuciles ,  muelafe  Azufre, 
y  en  vncrifol,  ó  olla  por  vidriar ,  pongafe  vn  lecho  de  efte  pol  - 
vo ,  y  luego  otro  de  las  planchuelas ,  y  por  efta  orden  fe  difpon- 
gan  las  que  huviere ,  ó  la  capacidad  del  vafo  pudiere  recibir, 
tapefc ,  y  embarrcfe  la  boca  de  fuerte  que  no  refpirc ,  y  defpues 
defeco  fe  ponga  entre  brafas  encendidas,  de  fuerce  que  le  ro- 
deen ,  y  no  le  toquen ;  defpues  de  vn  rato ,  que  eftc  ya  el  crifol 
baftantementc  caliente ,  fe  le  acercará  mas  el  fuego ,  y  vltima- 
mcntc  fe  le  dará  mas  recio ;  pero  no  canto ,  que  las  planchuelas 
fe  fundan :  faquenfc ,  cftarán  negras  ,  y  quebradizas ,  muelanfe 
fucilmence ,  añadefelesla  quarta  parce  de  fu  pefo  de  Azufre  mo- 
lido,  pongafe  en  vn  tiefto  de  olla,  ó  callana  defcubierta  fobrc 
braías ,  qucmcfe  como  quien  quema  algún  enfayc  de  Metal  ne- 
grillo ,  meneándolo  continuamente ,  haftaque  el  Azufre  acabe 
de  humear  ,  y  mientras  efto  mas  veces  fe  repitiere  j  ferá  mejor. 
Vlcimamence,fecche^Q  agua  muy,  bien  moji^Oj  y  caliente, 
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ó  el  igualo  efte  ,  y  al  cabo  de  poco  rato  fe  cuele  el  agua ',  y  íi 
mecido  vn  hierro  limpio  en  ella  toma  color  de  Cobre ,  fe  evapo- 
re á  fuego  lento ,  liaíl:a  que  comience  á  criar  vnacomot^la  por 
encima  ,  dexefe  anfriar ,  y  fe  quaxará  en  hermofifsima  ,  y  tranf- 
parcme  Caparrofa  verde ,  fi  las  planchuelas  fueron  de  Hierro ,  ó 
Azul,  (i  fueron  de  Cobre.  .     ^  ^ 

Deshecha  eíla  Caparrofa ,  ó  Piedra  Lipis  en  agua ,  Ci  en  ella 
fe  echa  Acero  ,  ó  Hierro  ,  fe  va  convirtiendo  en  íinifsimo  Co- 
bre j  fuave  ,  y  blando  como  Oro  dcfpues  de  fundido.  Si  el  Plo- 
mo ,  ó  Eftañü  fe  derrite  ,  y  en  granula  fútil  fe  va  vaciando  fobrb 
efta  agua,  toda  la  fuperficie  fe  convierte  también  en  Cobre  ,y 
mientras  mas  veces  efto  fe  reiterare ,  mas  parte  del  Plomo  fe 
iranfmutará  ,  hafta  convertirle  todo.  ElEftaño  muy  prefto  fe 
convierte  en  Bronce.  Yo  fui  el  primero ,  que  en  la  Provincia  de 
los  Lipes  halle  ,  y  publiqué  ellos  fecretos.  También  á  la  Plata  la 
convierte  en  Cobre ,  fi  la  halla  demafiadamcnte  fútil,  y  con  mir-' 
cha  Sal :  experiencia  que  debe  fer  poco  menos  eftirpada  délos 
Beneficiadores ,  de  lo  que  fuera  la  contraria. 

Ordinaria  cofa  es  el  agua  fuerte  ,  y  á  no  fer  tan  común  ,  fe 
tuviera  fu  fuerza  por  milagrofa  :  convierte  la  Plata  enagua,  y. 
la  calcina  ,  hazefe  de  Caparrofa ,  ó  Alumbre  ,y  Salitre.  Los  eÍJ 
piritus  que  de  eftos  materiales  falen  quando  fe  queman  en  el  horJ 
no ,  los  Metales  que  los  tienen  hazen  los  mifmos  efedos. 

Con  ladrillo  moUdo  ,  y  Sal ,  efpecialmentede  Mina ,  fe  ha- 
2e  el  qv\eilaman  Cimiento ,  con  que  fe  aparta  la  Plata  del  Oro; 
atraenU  á  si  eftas  dos  cofas ,  y  la  calcinan  folqcon  ,1a  violencia 
del  fuego  :  en  la  quema  de  los  Metales  chufan  lo  mifmo  ,  calci- 
nada la  Plata  en  qualquiera  de  las  maneras  dichas,  fi  la  echan 
enaguafedeshazecorao  falen  ella,  blanqueafeel  agua  como 
leche  ^  y  mancha  las  vñas ,  y  manos  fi  la  toca ;  feñales  proprias 
del  agua  fuerte  con  Plata  ,  y  en  que  deben  reparar  mucho  los 
Beneficiadores  para  no  perderla.  Eftos  inconvenientes  tiene  el 
quemar  los  Metales ,  fin  otro  que  fe  dirá  luego  j  y  aunque  para 
evitarlos  es  fu  proprio  beneficio  fundirlos,  aprovechando  , no 
folo  el  Metal  preciofo  ,  fino  también  el  vil  que  tuvieren.  ,  como 
feefcrivirásnfu  lugar  5  pero  porque  ni  en  todas  partes  ay  co- 
modidad para  fundiciones,, ni  todos  los  Metales  tienen  ley  que 
puedanfufrirjacoftadeeíiaSjfe  remediarán  los  danos  diches 
-quando  fucedicren ;,  con  la$  adverteiKÍas  que  fe  pondrán  a d^- 
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lante ,  aunque  no  es  pofsible  al  preparar  los  Metales ,  para  que 
fin  quema  den  la  Plata  que  tuvieren  por  Azogue,como  íc  dirá  en 
el  Tratado  del  beneficio  por  cocimiento. 

CAT.X,  Si  fe  ha  de  quemar  el  Metal  en  piedra, 
.^ii'<;  ó  en  harina. 

EN"  piedra  ,  ó cnharirta  fefuclcn quemar  los  Metales," cori 
mas  conocimiento  del  punto  que  tienen  en  harina ,  pues 
teniendo  cuidado  con  rebolverla  en  el  horno  con  igualdad  ,  h* 
cando  vna  poca  ,  y  echándole  Azogue  ,  y  Sal,  fe  conoce  en  bre- 
ve rato ,  en  la  difpoficion  del  Azogue  ,  la  que  el  Metal  tiene  ,  íí 
comienza  á  aplomar  ,  o  no ,  fi  es  grueíTo  ,  ó  fútil  el  Plomo  ,  y  la 
necelsidad  de  poco ,  ó  mucho  mat-erial ,  y  de  profeguif  ,  d  parar 
en  la  quema ,  conforme  á  la  experiencia ,  que  cada  Beneficia* 
•  dor  ha  hecho  >  de  como  le  fucedc  mejor.  En  el  Metal ,  que  fe 
quema  en  piedra  ,  no  puede  hallarfe  efta  igualdad  ,  por  no  par- 
liciparfe  con  ella  la  fuerza  del  fuego  ,  conforme  la  diverfidad 
del  fitio  ,  y  del  grandor  de  las  corpas ,  ó  piedras  que  fe  quemanc 
pues  es  claro,  que  las  mas  pequeñas  fe  paíTan  en  breve  del  fuego,' 
que  las  mayores ,  y  las  que  eftán  en  el  medio ,  y  cenrro  del  calor 
primero  ,  que  las  de  los  lados  -,  pero  es  menos  fujeto  á  daños  efte 
modo  de  quema ,  demás  del  provecho  de  facilitarla  moliendo. 

Mucho  yerra  quien  el  Metal  hecho  harina  lo  quema  pot 
reververacion ,  porque  como  es  tan  recio  el  fuego,  arde  el 
Azufre ,  ó  betún  que  tiene ,  y  no  fe  defpide  poco  á  poco ,  antes 
fe  mezcla  con  la  Plata  ,  y  todo  fe  convierte  en  efcoria  r  demás, 
de  que  la  fuerza  de  la  llama  levanta  lo  fútil  de  la  Plata  qu  ando  el 
Metal  fe  menea ,  y  embuelta  en  humo  la  echa  fuera  del  horno. 
Quemar  por  toftadillo  es  lo  mas  fegyro  para  el  Metal  molido  ,  y 
en  el  «iodo  del  horno ,  que  fe  dirá  adelante  :  y  porque  fuelc  ha- 
zerfe  pelotillas ,  y  quando  eílo  no  fuceda  fe  efpon)a  ,  y  engruef- 
fa  la  harina  con  el  fuego ,  es  conveniente  remolerla  antes  de  in- 
corporarla. Lo  mas  acertado  fuera  quemar  en  piedra  el  Metal,' 
pues  fe  facilitará ,  como  queda  dicho  ,  y  ahorrara  en  parre  la 
molienda,  ycefLba  el  inconveniente  de  que  la  Plata  fútil  bo- 
laíTe  con  el  humo ,  y  convendrá  fe  haga  afsi  en  Metafes  quijTQs 
duros,  que  han  wenefterqucmaríe,  y  fon  menos  jugofos.  Los 
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otros  jio  fe  deben  quemar  folos ,  y  afsi  fe  avrán  de  quemar  en' 
harina ,  con  la  mezcla  que  fedirá^  fegun  las  calidades  de  que 
pecaren.. 

C^P.  XL     De  las  cofas  con  que  fe  han  de  mczcW 
los  Mecales  para  quematfe. 

NO  es  cofa  muy  extraordinaria ,  fino  antes\comun ,  &\  crÍ3f2 
fe  Hierro  junto  con  el  Oro  ,  y  la  Plata  en  los  Metales :  los 
que  de  él  participan  fon  los  mas  rebeldes  en  la  quema,  y  Jos  mas 
dificultofos  en  la  fundidon  en ia  tardanza  con  qjue  \o^  penetra  el 
fuego  fe  conocen ,  y  con  vna  Piedra  Imán ,  paüandoia  íobre  el 
Metal  muy  bien  quemado ,  y  molido ,  que  fi  participa  de  Hier- 
ro io  levanta  mas ,  o  menos ,  íegun  la  abundancia  que  xle  él  tu- 
viere. Eftacafta  de  Metal  defpues  de  bien  molido  debe  mez- 
darfe<:on  Azufre  ,ólo  que  mejores ,  con  Metales  que  lo  ten- 
gan ,  ó  Antimonio  molidos ,  también  en  la  proporción  ,  que  la 
abundancia  del  Hierro  requiere ,  y  mezclado  fe  queme  porcof- 
cadillo, liailatantoquefacandovnpoco.de  hari-na  ^  y enfayan- 
dóla  ,  como  ít  vía ,  íe  halle  el  Metal  bien  difpuefto.  Es  el  Azu- 
fre iadeftraccioncklos  Metales,  folo  la  perfección  del  Oro  eíU 
eíkmpta  de  fus  daños.  Al  Eftaño  ofende  menos  que  a  los  de- 
más ,  y  al  Hierro  mas  que  á  todos :  ella  es  la  caufa  ,  porque  en 
los  liornos  en  que  fe  quema  ^  ó  funde ,  batallando  eftos  dos  con- 
trarios ,  Azufre ,  y  Hierro  ,  fe  dcíbruyen  el  vno  al  otro ,  y  dexah 
libre  á  la  Plata.  Delamiímaluerteíecucan  ios  Mecales,  que 
tienen  Azufre  ,  ó  Antimonio,  mezclándolos,  y  quemándolos 
con  Metal ,  ó  efcorias  de  Hierro. 

Los  que  tienen  Oropimente  ,  ó  Sandáraca  ,  fe  quemen  con 
Soroclies,  Metales  de  Plomo  ,y  Azufre.   Los  que  tienen  betún 
negro ,  ó  blanco ,  fe  quemen c6n  efcoria  de  Hierro ,  y  harina  de  ' 
piedras  blancas,de  que  fe  ha^e  la  Cal. 

•  ■ ' '  Demás  del  modo  puéfto  arriba ,  fe  conocerá  la  maleza  que 
los  Metales  tienen  ,  puefto  vn  poco  grueílamente  molido  fobre 
vna  plancha  de  Hierro  bien  encendida ,  por  el  huiix)  que  de  él 

•  faliere :  porque  fi  fuere  blanco ,  ó  negro  participará  de  betunes 
deefte  color :  íi  fuere  ainarillo,  tiene  Oropimente  :  fi  roxo,San- 
daracá :  fi  en  el  medio  es  amarillo ,  y  en  los  extremos  verde,rienc 

Azu- 
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Azufre ',  aunque  cambien  las  tierras  Mineíales ,  que  fe  facan  con 
ios  Mctales,á  vezes  deípidcn  en  el  humo  femejances  colores. 

CJf.  XIL  Lo  que  ha  de  hazer  el  Beneficiador  antes 
de  incorporar  el  caxon. 

ENcerado  muy  bien  el  Beneficiador  en  todo  lo  arriba  dicho,^ 
teniendo  molido  ,  y  cernido  el  Metal  con  la  futileza  ,  y, 
«luriüfidad  que  importa  (  que  el  pallarlo  no  le  coca)  antes  de  tra- 
tar de  incorporar  el  caxonv  ni  de  quemarlo ,  ü  tuviere  necef^i- 
dad  de  ello,  aparte  tres,  ó  quacro  libras  de  toda  harina,  bien 
mezclada  ,  y  rebolviendola  de  nuevo  ,  haga  de  poca  cantidad 
dos  enfay  es  por  fundición ,  de  la  manera  que  fe  dirá  adelante  ,  y 
conocerá  con  certidumbre  por  ellos  la  Plata  qiic  elr  caxon  tiene», 
y  la  que  debcfacarlc.  Suoueílo  elle  principio,  i\  d^Meta-l  fue* 
re  Paco ,  y  fin  necefsidad  de  quema ,  fi  tuviere  Gaparrofo  ,  ó  Co* 
paquiros ,  fe  le  quite  ,  como  fe  dixo  arriba ,  y  feenfayc  vna  li- 
bra por  Azogue  ,  vepaíTando  el  Metal  antes  de  echarfelo  con  fo- 
la  agua  masde  la  neceíTaria.  Dexefe  afsi  repofar  vn»  poco ,  y  fi 
criare  encima  vna  como  tela  ,  ó  natilla",  que  es  graía  ,  o^  vntuoi. 
fidad  que  el  Metal  tiene  ,Te  derrame ,  y  eche  otra  agua  limpia 
Fas  vezes  que  fuere  neceíTario  ,  haft a  que  el  M^tal  qiiede  fin 
cfte  eftorvo ;  faquefele  el  agua  fuperfiua  ,  echefele  Sal ,  y  Azo- 
gue ,y  fin  otro  materialininguno  profig^a  fus  repaíTos ,.  advircien- 
dt)  fiempre  la  dirpoficion  que  el  Azogue  lleva  rfi.acafo  fe  toca 
de  fuyo  :  fi  fe  aploma  poco  ,.  óniucho  :.fi  efta  deshecho ,  ó  en- 
tero: fi^fe  toca  fin  material ,  es  feñal  que  elMcta4  lotrae confi- 
go: repaííefeafsi ,  haíla  ver  fi  lafuer^a  de  la  Plata  ,y  los  repaf- 
fos  lo  gaftan ,  quefifuelen  hazer  ,  con  que  el  beneficio  es  exce- 
Icnre.  Profigueíecon  lis  de  Plataümpia,  como  limaduras ,  que 
poco  á  poco  fe  va  fudÜzando  ;  y  en  comentando  á  hazer  la  de 
A^og^ue,feha^de.labar  ,  que  yá  avradado  lo  quercnia  ,  confor- 
me al  enfay  e  que  por  fundielon  fe  hizo.  Los  Metales  de  Y^eren- 
guela  de  Pacagcs  fon  de  efta  calidad  dichas  perdieronfe  á  los 
principios  muchos  duc:.dos  en  ellos ,  por  beneticiarlos  con  marc- 
rial ,  juzgando  porimpofsibleaver  Metal,  que  no  lo  huvieíTe 
mencfte»  Oy  fe  bencíician  con  folo  Sal ,  y  Azogue  , y  rinden  de 
cila  manera  lo  proprio,  que  por  fundición,  que  es  roda  la 

Pía- 
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Placa  que  tienen.    Son  cobrizos  eílos  Metales, 

Si  el  eníayc  mueíira  Ploma  (  afsi  lollaaian  )  que  es  quando 
el  Azogue ,  perdiendo  el.  color  vivo  que  tiene ,  fe  cubre  de  otro 
a^madq^|ia  raeneftcc  material  qj^ejp  limpie^  para  que  mejor 
¿braze,  y  recóla'la  Plata.'  Los  que  tien'en  ella  virtud  fon  el  Hlér, 
ro  deshecho ,  Plomo  ,  ó  Eftiño  iy-'Qal  viva ,  y  4a  ceniza ,  por  al- 
guna femejan5a  que  le  tiene.  Qualquier  Metal  fe  beneficia  con 
■qualquierade  eílos  materiales,  aunque  por  razón  de  la  natural 
cpnveníenda ,  y  concordancia ,  es  mas  a  propoílto  el  que  mas 
fimboliza  con  la  mszcla  que  el  Metal  tiene.   Si  la  lis,  y  color 
del  Azogue  es  muy  obfcura  ,  que  tiraá  negra ,  le  es  á  propoíl- 
to el  Hierro:  ala  muy  aplomada  el  Plomo:  á  la  mas  clara  el 
Eftaño :  al  Azogue  algo  dorado ,  y  que  tiene  el  Metal  Cobre, 
c|ue  caufa  efte  color  ,  la  Cal.  Muy  pQ<!o  á  poco ,  con  cuenta  ,  7 
medida ,  fe  le  vaya  echando  el  material  que  conviniere,  hafta 
gue  el  Azogue  vaya  limpio  j>y  recogiendo  la  Plata ,  y  hecha  la 
cuenta  ,  fabrá  lo  que  fe  ha  de  echar  en  el  caxon  por  may.or ,  fe- 
gun  los  quintales  que  tuviere. 

Si  el  Azogue  va  deshecho  en  lis  blanca ,  fina  lo  remolió  el 
repaílarlo  dcmafíado  ,  procede  del  pcfo  ,  y  folidéz  del  Metal, 
proprios accidentes  de  los  Soroches ,  y- Margaritas ,  y  los  otros 
Mcralcs,que  brillan  ,  y  han  menefter quema  i  como  yá  fe  ái- 
xo.  Piedras  duras  fm ley  caufan lo mifmo en  el  Azogue,  y  afsi 
en  viéndolo  deshecho  en  lis  blanca ,  fi  no  tiene  Negrillo  crudo, 
-o  Margarita ,  no  tiene  Plata  el  que  fe  enfayó  por  M,etal ,  ni  ay. 
jque  bazercafodeél. 

Si  el  Azogue  en  el  enfaye  menor  eftá  claro ,  y  entero, 
-y  va  recogiendo  Plata ,  no  tiene  neceísidad  de  material  nin- 
guno. Todos  los  enfayes  fe  hagan  con  poco  Azogue  ,  para 
-que  pueda  añadirfeles  quando  convenga ,  ó  fm  el ,  ú  pudieren 
mas ,  que  afsi  es  el  benehcio  mas  feguro  ,  y  mas  breve ,  como 
íc  dirá  adelante:  y  nodexe  el  Beneficiador  cofa  por  intentar, 
hafta  que  el  enfaye  menor  que  hiziere  por  Azogue  coirefponda 

al  que  hizo  por  fundición ,  y  proceda  refpcclivamente 

en  el  beneficio  por  mayor  de  los 

caxoncs. 

***        )o(§}oC       ^H        )o(§)o(        ^^^, 
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C/i?.  ^Hf'.  J^tPÍ5,guc^  U^dvertcnclas  del  capU 
lulo  paflado,  para  con  Metales  que  fe 
queman. 

_<* 

SI  el  Metal  tuviere  necefsidád  de  quema ,  conforme  ^  lo  ¿U 
cho  arriba ,  hechos  los  enfayes  por  fundición  ,  y  certiHca-: 
do  el  Beneficiador  de  la  Placa-que  tiene ,  lo  quemará ,  guar  j 
dando  las  advertencias  dichas  en  la  mezcla  que  ha  de  echarles, 
conforme  la  grandeza  que  tuvieren  ,  y  comodidad  que  huvieJ 
re  para  hazerlo.  No  fe  quemen  los  Metales  con  Sal,  porque 
demás  de  que  ayuda  á  calcinar  la  Plata ,  da  mas  fuerte  penetra-: 
cion  álosmalcrs  humos  qnc  del'  Mcwt  'falen-^,  paea.^ue  ia  da-i 
ñen.  ¡.:y  i.\ii  r.írj  ¿í 

No  puede  da rfc  termino  feííalaáio  en  la  cantidad  de  horas,' 
que,  fe  les  ha  de  dar  fuego  á  los  Metales  que  fe  queman  ,  aun-- 
que  la  regla  cierta  cseftár  baft  ante  mente  \difpneílo  el  Metal^ 
quando  ¿nfayando  vn  poco  de  la' harina  quemada ,  eftá  el  Azo- 
gUe  entero ,  y  claro  ,  y  ^  Te  efcatcha  de  Piaran'  Veuáfe  ün  duda 
cfte  efedo  perfe vetando  el  fuego ,  íi  fe  quema  el  Metal  con  la 
mezcla ,  y  cantidvid  que  le  conviene ,  de  qué  como  en  los  Pacos 
íe.harán  enfayes  menores,  para faber  con  quanto  material  ha 
de  entrar  cada  quintal  en  el  horno;  pero  porque  pocas  vezcs 
fe  ajuftára  cftocomo  convendria  ,  fe  guardarán  las  advertcnciaí; 
üguientes. 

En  dexando  de  echar  mal  olor  en  la  quema  los  Metales^ 
que  tienen  Antimonio ,  ó  Azufre ,  csfeñal  que  ya  lo  han  def^* 
pedido. 

Los  que  por  abundar  de  betún  echaban  al  principio  de  la 
quema  el  humo  efpefo,  y  negro.en  adelgazandofe,  y  blanquean-: 
dojdá  mucftras  de  que  ha  ceíTado  efte  inconveniente.  • 

^  El  mudar  color  el  Metal ,  perdiendo  el  brillar  que  antea 
tenia,  bolyicndofe  de  negrillo  en  paco ,  es  la  feñal  mas  cierta  de 
que  eftá  biendifpuefto  para  el  Azogue,  aunque  ay  eu  cfto  latitud 
grandifsima. 

Los  Metales  que  tienen  Caparrofa ,  ü  huvieren  de  que- 
ín^J^fe  >  fe  Mmn  de  cjla  prim«£o ,  labaaiqlos  en  hat ina ,  como 

t  ^ueJ 
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queda  dicho  ;.lo.s  que  fin  quitarfeia  eneran  en  el  horno ,  fe  que- 
dan muy  colorados  en  quemándolos ,. y.  .quien  quemare  la  Ca- 
parrofa  fob  ;•  vetar cftiitiadifí^á  ¿n^fcVfc^n  fus  ojos-. 

Ociando  enCayando  y n  poco  de  la  harina  quemada  co  ^ 
mienta  á  aplomarfe  el  Azogue.,  es  feñaí ,  que  con  el  fuego  el 
Cobre,  ó  Hierro  que  tenia  el  Metal,  con  la  mezcla  de  Azufre 
que  cambien  lo  tiene  el  Antimonio ,  ó  Margarita  fe  váconvirl 
tiendo  én  Gaparrofa  ,  queíeía  días  mientras  durare  mas  lít-, 
quema,.. .  .  .^ficiv.'  .•^■i"í*-'^;¿i/<í^«í>¿"jitío... .     ...        ..  s_^ 

Sacada  la  harina  del'  Korno  fe^apáf  ta  vna  libra ,  ó  lo  que  -f© 
quifiere ,  y  afsi  caliente  fe  eche  agua ,  que  la  fobrepuge  tres ,  ó 
quatro dedos,  meneefe  vnpoco,  y  dexeíTeaffentar luego ;  fi, 
el  agua  fe  pufo  blanca ,  ó  tiñe  las  vEas ,  ó  da  otro  color  al  cabe- 
ce  de  vna  cinta  que  fe  mete  en  ella ,  es  feñal  de  que  fe  calcinó- 
la  Plata  ;.  y  fe  deshaze  ■,  y  ¿onvierte  como  fal  en  di  a§ua>j  recoQ 
jafe  efta  agua  en  alguna  vaíija  vidriada,y  echefe  otra  en  elMetal 
dos ,  ó  tres  veces ,  ó  las  que  fuere  necesario ,  hafta  que  no  blan- 
quee ,  y  falga  toda  la  Plata  que  eíluvierc  calcinada  ,  íaqucíe ,  o-j 
evaporefeá  fuego  lento,  y  la  Plata  toda  fe.  aíTentará  en  dfonJ 
do,fundidaíeaprove.che. Sicl  aguaen  que  el  M^tal, caliente 
fe  echó>ao  da  nsueftras  de  tener  Plata  calcinada.,  metafr  en  olla 
vn  poco  de  Hierra  limpio,  y  fi  coma  color  de  Cobre,  tierié 
mucha  Gaparrofa  ,lavefe  el  Metal  como  eítá  dicho ,  hafta  que 
fe  le  quite,  y  el  Hierro  no  fe  tina  mas  ,  y  recojanfe  las  aguasj 
que  para  el  beneficio  no  fon  de  poco  provecho  en  Metales,  que. 
iasiianmenefter;  yáfacaren,  y  fundie.reA  Ip^q^ie  qyeda  eoei 
afsiento  ,fe  facaráíinoGobre,  o  conalguna  Plata  ,  h  íehuviere 
calcinado. 

£n£ayefe  el  Metal  afsi difpuefto  por  menor  ,  con  Azogue,, 
como  fe  dixo  del  Paco ,  hafta  alcanzar  por  las  experiencias ,  que 
féhizierenel  nrKxio  con  que  fe  ha  de  beneficiar  por  mayor  ,de 
fuerte,  que  fe.  le  faquelaPlaca.queferapoteniapor  losenfayes'- 
de  fuego.  No  juzgue,  nadie  por  efcufadas ,  y  prolixas  curiofidaí» 
des  eftas  ,  pues  no  ay  en  eftas  materias  cofa  de  mas  importancia, . 
yprovccho,  ni  mas  ignorada  comunmente,  y  á  pocos  dias  de. 
cuidado  ,  y  trabajo  conoeeiá  el  Beneficiador  las  fuertes ,  y  cali* 
dados  de  los  Metales  que  maneja  ,  y  fabrá  como  ha  de  proceder, 
en  ellos ,  lin  reiterar  los  enfados  de  tantos  enfayes. 

Pero  con  todo  Wicho  n\iuca  llega  d  Mcwl  4-eftár  perfec 
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tamsnte  difpiieílo  mientras  h  Placa  poca,  ó  mucha  que  tuvie- 
re ,no  fe  puritica  ,  y  blanquea  en  la  harina ,  antes  de  echa  ríe  el 
Azogue.  No  es  impofsible  ponerlo  en  efte  eftado  ;  pues  Metales 
pocos  de  plome ria  fe  pueden  reducir  á  el  folamence  con  quemar^ 
Josjy  los  Negrillos,  y  otros,  cún  cuyos  humos  de  Azufre  fe  ti- 
fie ,  y  mancha  la  Plací  cambien ,  aunque  es  fu  quema  para  llegar 
á  cito  mas  prolixa  ,  y  los  vnos ,  y  los  ocros  con  cocimientos ,  y 
repafos,  con  cofas  que  limpian  ,  y  blanquean  la  Plata  ,  como  es 
el  Millo,  ó  Alumbro ,  la  Sal ,  y  otras.  Hilando  en  éfta  difpoíi- 
cion  el  Metal ,  no  tieae  el  Azogue  neccfsidad  de  material  nin- 
guno ,  y,  no  tardará  quatro  dias  en  recoger  la  Plata  toda  ,  ni  avrá 
cafi  confumo.,  pues  la  brevedad  del  tiempo  ,  faltas  de  malezas ,  y 
pocos  repafos  no  lo  remolerán,©  dcfvaracarán  en  lis,quc  es  lacau- 
ia  principal  de  lo  que  fe  pierde  ,  como  fe  V£rá  poco  defpucs. 

CiíP,  X/f^.  De  la  naturaleza  del  Azogue. 

D Exando  para  otra  ocafion  (  que  quizá  la  ofrecerá  el  tiem:} 
po )  el  tratar  mas  de  propofico  del  Azogue,  y  de  algunas 
experiencias  fuyas.,  de  no  menos  curioíídad,  que  provecho, 
folo  digo  para  el  prefencc  intento ,  con  el  Fénix,  de  las  ciencias 
RaymundOjCnfu  Artcinteieílfiva,  á  quien  figuen  los  demás 
que  tratan  de  la  oculta  Filofofiade  los  Metales ,  que  crió  la  na-' 
turaleza  efte  cuerpo  de  fubftancia  tan  vniforme ,  y  partes  tan 
perfeótamencc  vnidas  ,quc  ni  aun  el  fuego,  fu  mayor  contra- 
rio (alo  que  vulgarmente  fe  imagina)  es  poderofo,  dividién- 
dolas á  corromperlo,  y. deítruirlo , .como  haze  vifiblemcnte á 
los  Metales ,  y  demás  cuerpos  del  mundo ,  fuera  del  Oro  ,  y  la 
Plata.  Gon  toda  fu  fubftancia  perfevera  el  Azogue  en  el  fuego, 
íi  le  llega  á  dar  la  difpoficion  necefTaria  para  ello  (  que  no  pocos 
han  alcanzado  ,  y  yo  he  conocido  algunos )  ó  con  toda  ella  huu 
ye  en  cfpccie  de  vapor,  que  en  encontrando  cuerpo  en  que  fe  re- 
frefque ,  fe  buelve  á  condenfaccw  íu  ser  primero  ,  ím  que  fe 
difminuya ,  ni  vna  parte  muy  minima  de  fu  antiguo  pefo.  Tam^ 
poco  corrompen  al  Azogue  las  malezas  que  arriba  fe  dixo  ,,  que 
acompañan  de  ordinario  á  los  Metales  en  las  vetas  en  que  fe 
crian ,  y  caxones  en  que  fe  benefician  ;  porque  aunque  las  Ca- 
par roías  le  deshazen.de  fuerce ,  que  parece  le  confumen  >  y  fu- 
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blimado  en  elki , 7  fal  común,  íe  altera  de  abanera;  convir-^ 
tiendofe  con  toque  llamamos  Solimán  ^  qne  pudiera  juzgaríe 
averie  deftruido  totalmente ,  y  convertidofe  en  otra  efpetie;< 
no  paíTaa-fsi ,  remedio  tienen  todos  eíTos  accidentes,  y  no  es 
impofsible  ,  ni  aun  muy  dihcultofodbolverlo  á  revi^'iftGaíf ,  y;' 
vnir ,  y  en  fu  lugar  fe  enfeñará  como- lia  de  hazerfe. 

CAV^KV^  Déla  caufa  de  las  que  llaman  Lifes,  y" 
de  £us  diferencias^ 

EL  Azogue  deshecho,  y  dividido  en  fubtilifsimas  partes,  llas 
man  comunmente  los  Bcneficbdores  Lis ;  defcubrefc  co-; 
jno  vna  ceja  en  la  puruña  quando  elMetal  fe  enfaya  ,  7  de  ella^ 
toman  los  experimentados  indicación  de  la  calidad  del  Metal, 
y  eftadoxdcloscaxoiies/,  caufanla  los  repafps  (.cofa  inex^ufable 
en  el  beneficioordinanoyaúnque 'los'K/Ietáles'no  tengan  male- 
za ninguna  ,  y  de  eftaslaCaparrofa  remuele  el  Azogue ,  coma* 
fe  ha  dicho,  enmuy  grande  extremo.  Quando  no  ha  recibida 
el  Azogue  ninguna  peregrina  iraprefsion  en  si  ,y  eftá  deshecho 
en  Lis  blanca  ,  fe  llama  Lis  de  Azogue.  Lis  del  Material-  llaman; 
á^la  que  haze  con  el  Eftaño  ,y,Plomo ;  y-Lis  de  Placa  á  la  que  fe 
caufa  de  la  muy- menuda  ,  y  fútil,  que  él  Metal  tiene  tocada  yá- 
con  Azogue  ;  pero  no  junta  aun  ,  ni  vnida  en  cuerpo  ,  que 
llaman  Pella. 

Varios  colores  recibe  en  si  el  Azogue ,  y  fe  mueftran  en  las 
Lifes ,  fegun  la  diferencia  de  las  cofas;  que  acompañan  á  los 
Metales  de  Plata  en  que.  fe  echa.;  reduccnfeá  tre^í,  como  gene-, 
ros,  ydebaxo  de.ellos  ft  comprehenden  otras  efpecics  ,  cftos> 
fon  claro  ,  aplomado  ,  y  tocado.  Claro  fe  mueílra  el  Azogue  ,  d 
quandoel  Metal  no  tiene  Plata,  ó  quando  laque  tiene  es  pu- 
rifsima ,  fmliga  ,  ni:  mezcla  de  otro  Metal  vil  que  la  acompañe, 
que  en  eíte  cafóla  recoge ,  y  efcarcha  ,  fin  perder  la  viveza  de: 
fu  color.'Qaando  la  muda  ic  llaraa  por  la  femejan^a^  aplomado,, 
y  fiempredámueílrasde  tener eliM eral  alguna:  Plata i,,  fino  es- 
que  el  Plomo  fea  (  afsi  lo  llaman )  falfo  fus  principios" ,  y  caufas' 
ciertas  tiene  erto,aunqxie  tampoco  advertidas  como  las  demás 
cofas  del  beneficio ,  en  que  hafta  oy  folamente  fe  ha  procedido^ 
acAfo.La.Caparrofxfola-, enemiga  capital  del  Azogue  ,k, da  el: 
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color  que  llaman  Plomo  íalfo ,  como  á  los  demás  Mecalcs,'tos 
tiene  en  Cobre.  Los  otros  Plomos  fon  cierta  feñal  de  Plata  ;  por- 
que como  de  ordinario  íe  cria  en  los  Metales  bruta  »  y  mezcla- 
da con  otros  yiLes  jattayetido^  si  el  Azogue  ,  la  lleva  con  h 
mezcla  queh  acompaña  ,  y  caufa  al  Azogue  aquel  color' cftra, 
ño.  Elle  es  eUundamento  deloque  en  el  Capitulo  ii.  decíle 
Tratado  ffe  dixo,  y  la  razón  con  que  fe  conoce  que  la  Lis,  o 
color  del  Azogue  obfcura  ,  y  que  tira  á  negra ,  procede  de  que 
el  Metal  tiene  mezcla  de  Hierro.  Si  es  muy  aplc.inad=a ,  tiene 
Cíi fu  compañia  Plomo.  Síes  algo itias  elara ,  Eftaño  j  y  fi  tira  á 
dorada  ,  Cobre.  Si  la  Lis  es  de  Azogue  ,  de  Materinl ,  ó  de  Pla- 
ta ,  fe  conoce  fácilmente  rmueftrafe  la  Lis  de  Azogue  muy  fu- 
til  blanca,  fin  viveza  ,y  albaxarel  relabe  con  el  agua  delap\ú 
ruña  ,  no  corre  ,  antes  fe  va  quedando  como  pegada  al  fuelo  ;  y 
fi  con  el  dedo  fe  refriega,  fe  junta  engranosdc  Azogue  vivo. 
Lade"  Plata  brilla , como  limaduras  grueíTi ,  ó  fútil  ,"cónforme 
k  riqueza  del  Metal  corre,  como  rodando  por  el  fuclo  do  \x 
lapuruña  tras  el  rekbe,y  refregada  con  el  dedo  fe  convierto 
en  pella.  La  de  Material  fea  como  medio  eíitre  eflas'  dos  ,  y  re- 
ducida á  cue-rpo  con  refregarla ,  fe  junta  con  Azogue  tocarlo. 

0!P.  XKi.  Si  Te  ha  de  echar  al  principio  todo  el 
Azogue ,  y  Material  junto,  ó  no,- 

DlfpueftoelMetal,  y  enterado  el  Beneficiador  por  lasad* 
vertencias  que  quedan  dadas  de  la  Plata  que  el  caxon  tie- 
ne,y  calidad  ,  y  cantidad  del  Maretial ,  y  Azogue  que  ha  me- 
nefter,  para quando venga álavarfe tenga  tres  partes  de  pella, 
y  vna  de  Azogue  ,  que  es  la  proporción  mas  acomod.ida  :  pudie- 
ra dudar  jfi  todo  el  Azogue  >  y  Material  dicho  fe  ha  de  echar ,  6 
no  junto  al  incorporo. -Opinión  es ,  y  de  algunos ,  que  conviene 
ocharfe  al  principio  rodo  jimto  ,  y  los  mas ,  ótcdcs  la  feguian, 
halta  de  veinte  añosa  efta  parte  ,  que  yo  fui  .-i  la  Provincia  de 
los  Lipes ,  y  vse ,  y  pcrfuadi  lo  contrario,  advertido  de  femejah- 
tes  operaciones  de  Pvay  mundo  Lulio  ,  que  claramente  concucr- 
dancon  Ijsdifpoficiones  ordinarias  de  la  naturaleza.  Poco  a 
poco  fuave  ,  y  norcpentina  ,  ni  violenta  crecen  ,  y  fe  perfeccio- 
iiíu>-codas las  cofas,  ¿.vílaate  es  pequeño  fuego,  a  übráíár  codo  eL 
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mundo  ,  Ti  la  m.ucria  combuíliblc  fe  le  aplica  poco  á  poco ,  fe- 
giin  !a  proporciónele  fu  fuerza  ,  y  fi  al  principio  fe  le  carga  co- 
da, ó  mucha  junta  ,  lo  ahoga ,  y  apaga.  Hl  calor  natural  en  los 
animales  eftá  fu  jeto  al  mifmo  incoDKenieat^ ,  y  proporcional- 
mente  paila  en  los  caxones  de  Metal  loproprio.  Fuera  de  que  la 
experiencia  ha  moílrado ,  que  la  frialdad  del  mucho  Azogue  ac^r 
cidencaimente  enfria ,  y  detiene  el  beneficio  ,  como  al  contra- 
rio qualquier  calor  lo  aprefura.  Demás  de  efto,  fi  por  no  averfc 
acercado  bien  con  lo  que  los  Metales  avian  menefter ,  el  caxoa 
difpace,  y  fe  deshí^ze  el  Azogue ,  mas  fácil  remedio  cendra 
mientras  tuviere  menos  fuelto :  y  (i  fe  ha  de  reparar  coti  Ella- 
ño ,  o  Plomo  ,  pues  eítos  materiales  Gn  Azogue  no  pueden  apli-; 
xarfe  ,  fe  le  añadirá  con  menos  riefgo.  Igual,  ó  mayor  dilacio^ii 
y  daño  fe  figue  de  exceder  en  la  cantidad  del  material ,  en  los. 
Metales  que  lo  han  meneíter ,  pues  de  fuerce  entorpece  al  Azo- 
gue,  que  no  recoge  plata  ninguna,  y  apenas  puede  íeducíríb 
al  eftadoquees  menefter  jdefpues de  muchos  dias  de  gaftos  en 
repaíTos  ,y  magiftrales.,  incorporefe ,  pues ,  elcaxoná  lo  mas 
largo  con  el  tercio  del  Azogue  con  que  fe  avrá  de  labar,  y  eche- 
íele  al  principio  la  mitad  del  Eftaño  ,  ó  Plomo ,  que  hu  viere  d&. 
confumir  ,que  de  efta  manera  el  Azogue  abrazará  la  Placa ,  y 
íe  íacará  muy  en  breve  ,  ance^  de  acabar  de  gaftarfe  el  maceriai^ 
que  llaman  aplomar ,  con  que  fe  efcufará  el  daño  de  la  Plata  fe- 
ca,  que encrefpada nada fobre  el  relabe,  ocafionando  muchas 
pérdidas.  Profigafe ,  como  el  caxon  lo  fuere  pidiendo  ,  el  echar- 
le Azogue ,  y  material ,  difminuyendo  ficmpre  las  cantidades 
propordonalmente  ,  de  fuerce  qae  vaya  feco ,  y  no  bañado, 
que  afsi  no  ay  ocafion  para  mucha  lis.,  y  la  mtfma  pcUaiítrv,a,dc 
medicina  para  recoger  la  demás  Placa  ,  con  que  el  beneficio  es^ 
mas  fegurc^ ,  y  mas  breve. Si  hiiviece  de  beneficiavfe  con  Cal ,  no 
corre  la  regla  dicha  en  lo  del  material.   Echafe  al  principio  coda 
junca  ,  y  conella.fc  repaíTe  muy  bien  el  caxon  dos ,  ó  eres  dia^. 
antes  d¿  echarle  el  Azogu.e  ,cenieudo  muy  grande  advertencia^ 
en  que  no  fe  exceda  en  efte  material ;  porque  es  el  coque ,  ó  ef- 
torvo ,  que  caufa  en  el  Azogue  ,  para  no  recoger  Placa  ma- 
yor 5  y  mas  dificil  de  recoger, que  el  de  los  demás 
materiales. 
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EL  fin  primero,  y  principal  de  los  repaíTos ,  es  repartir  el 
Azogue  ,  y  mezclarlo  con  el  Metal  ,  pata  que  de  rodas 
partes  deel  recoja  la  Plata  V  calientafc  también  con  el  movu 
miento ,  con  que  difponc  mejor:  y  vltimamente ,  con  aquella 
fricación  fe  purifica  ,  y  liuapia  la  Plata  ,  qut  es  lo  que  llaman 
gaíhr  el  material ;  necciíarias  ,  c  importantiísimas  coías  todas 
para  el  beneficio ,  que  de  ordinario  fe  vfa  ,  aunque  de  ella  fe  li- 
gue vn  daño  inefcufable  ,  que  Ha  cauíado  valor  de  muclios  mi- 
llones de  pérdida  en  la  que  llaman  afsi ,  y  confumo  del  Azogue> 
pues  han  fido ,  y  fon  los  repaífos  el  fundamento  ,  y  caufa  princi-. 
pal  de  aqucfte  inconveniente  :  porque  con  clips ,  apretí-ndoíc  el 
Azogue  entre  lo  fútil  del  harina ,  y  rclabes ,  fe  divide  en  tan  n^e- 
nudas  partes  (lo  que  llaman  lis)  que  quedando  cafi  fin  cuerpo^, 
nipefo  ,  quandofe  labanloscaxonesno  baxa  al  fondo  de  la  tina, 
antes  fobreaguado ,  y  mezclado  con  Us  Lamas ,  fefale  ,  y  va  con 
ellas.  Eíle  daño  fe  eílorvará  en  gran  parte  ,  con  dos  adverten- 
cias. '  La^  primera ,  que  el  primero  ,  y  fegundo  dia  del  incorporo, 
no  fe  le  den  mas  de  dos  repaífos  blandos ,  de  fuerte  que  fe  re- 
parta ,  y  no  defmenuze  el  Azogue  ,  porque  antes  de  tener  cuer- 
po de  Plata  eftá  mas  fu  jeto  á  furilizarfe  demafiado.    La  fegun- 
da  ,  que  como  fe  dixo arriba ,  fe  lleve  fiempre  el  beneficio  íeco 
y  no  bañado  de  Azogue- ,  añadicndolo  poco  a  poco  las  vezes  que 
k)  huviere naenefter :  defuerte  ,  qucquando  mucho,  vaya  en 
proporción  de  vna  parte  de  Azogue,  y  dos  de  pell.-í.  Ni  fe  enga- 
ñe nadie  con  penfar,  que  aunque  el  cax'on  vaya  bañado  de  Azo- 
gue ,  fi  tiene  material  bailante  ira  feguro  de  efte  inconvenienteí 
porque  antes  eftifujcto  á  mayorpcrdida,  haziendo  lis ,  como  es- 
forcofo  j.coii  ios  rcp:iflbs  ,  fi  fucede  ,  como  puede,  por  algún  ac- 
cidente confumirfe  el  material ,  quedando  la  que  era  lis  de  él  ,cii 
lis  de  Azogue ;  porque  es  fuerza  quede  dobladamente  mas  fútil, 
y  dcshech.i  ,  pues  confiderando  en  vna  parte  mínima  de  lis  ,que 
el  material  también  riene  alli  fu  pedazo ,  fi  efte  fe  le  con  fu  me  ,  ó 
quita  ,en  mucho  menor  cuerpo  quedará  el  Azogue.  En  la  lis  de 
Plata  no  ay  efte  riefgo,  porque  con  losrepafibs  ni  fegafla  la  Pla- 
ta ,  ni  feconfume,antes  fe  purifica  mas,  y.  fe  abraza,  y  vnp  n  ejoj: 
coaelAzo^uew  oj'p. 
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CAT.  XFllL     Accidentes  qué  fe  ofrecen  caeí 
beneficio ,  y  fus  remedios. 

V Arios  fon  los  accidentes ,  que  en  el  difcurfo  del  beneficio 
fe  experimentan  en  los  caxones  :  el  fugeto  de  todos 
ellos  es  el  Azogue ,  con  quien  folo :  fe  tiene  cuenta  :  porque 
en  él,  como  enefpejo ,  fe  reprefenta  la  buena  ,  ó  mala  diír- 
poíicion  del  Metal ,  que  en  si ,  por  la  futileza  del  harina  á  que 
&  reduxo ,  y  mezcla  de  la  tierra  con  que  fe  cria  la  Plata  ,  no  ef- 
tá  tan  fujeto  al  conocimiento ,  y  examen  de  la  vifta.  Si  el  Azo- 
gue eftá  muy  tocado ,  que  es  tener  mas  material ,  Plomo  ,  Ef- 
caño ,  Hierro ,  ó  Cal  de  lo  que  ha  menefter  ,  fe  mueftra  abati-V 
do,  no  redondo,  fino  antes  prolongado,  como,  guíano..,. y/ á^ 
fe  menea  al  rededor  de  la  puruña  üci  agua ,  haze  vnos  como 
rabillos ,  que  fe  quedan  pegados  á  ella ,  eftá  como  amortigua- 
do ,  é  impedido  para  recoger  la  Plata.  A  fuerza  de  repalTos  fe 
puede  remediar  efte  daño ,  con  mucha  cofta  ,  y  dilación.  .  El 
remedio  brevifsimo ,  y  mas  eficaz  es  la  Gaparrofa ,  ó  el  agua  de 
ella ,  que  dixe  fe  recogieíTe ,  y  guardadean.el  capitulo'  13.  de 
efte  Tratado.  Echefelcá  los  caxones  al  repaíTarlos  mas,  ó  me- 
nos ,  conforme  fu  exceíFo ,  y  fe  verá  el  efedo  cafi  inftantaneo: 
la  razón  es  clara ;  porque  como  queda  advertido  ,  la  Caparrofa 
deshecha  en  agua,  convierte  vifible  ,  y  verdaderamente  en  Co-. 
bre  los  Metales  viles,  y  afsi  la  calidad  fria  ,  que  anees  tenían, 
con'que  entorpecían  el  Azogue,  mudada  en  caliente  ,proprie- 
dad  del  Cobre  ,  escaufa  de  avivarlo.  En  cfto  fe  funda  el  pro-J 
vecho  que  haze  el  Cobre  molido  echado  en  los  caxones ,  para 
efte  mífmo  intento ;  y  de  aquí  también  es,  que  no  todos  los 
Metales  de  Cobre ,  aunque  fean  ricos  de  el ,  fon  á  propoíito  pa- 
ra deftocar ,  ó  hazer  aplomar  en  el  beneficio ,  fino  folos  aqnc* 
Jlos  que  abundan  de  Cardenillp ,  ó  Caparrofa.  Efte  mifmo  fun- 
damcnco  tiene  la  virtud  ,  que  fe  experimenta  en  los  que  llaman 
Magillrales ,  de  que  fe  vfa  para  efte  efedo  de  calentar  ,  y  aplo- 
mar los  caxones ,  que  es  por  la  Caparrofa  que  en  fu  quema  fe 
produce  ,  como  queda  dicho ,  y  fe  verá  en  el  modt)  de  las  conj- 
poficiones  de  algunos ,  que  aqui  fe  pondrán ,  por  fatisfaccr  a 
qui^n  d^feare  faberlo5. 
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Qucmafe  Metal  de  Cobre ,  y  defpues  demolido  fe  mcor-: 
.pora ,  y  amaíTa  con  otra  tanca  Sal ,  hazenfe  panes ,  y  buelven  a 
quemar  fe. 

Otros ,  á  dos  parces  de  Cobre  echan  vna  de  Sal  no  ma*;, 
con  que  fe  amalFa ,  y  quema,  y  á  vn  quintal deftos  polvos  añaden 
yn  marco  de  limaduras  de  Alacon. 

Ocro  magiftral  fe  haze  de  lamas,  relabes ,  y  fal ,  por  tercias 
.parces  muy  bien  quemadas. 

Hazefc  ocro  de  Cobre,  relabes,x  fal,  por  tercias  partcs,todo 
quemado. 

Ocro  del  mifmo  Mecal ,  que  fe  ha  de  de  beneficiar  de  relaJ 
bes,  y  de  Sal  cambien, por  iguales  parces. 

Ocro  fe  puede  hazer  de  Mecal  de  Cobre  ,  relabes  ,  harina 
,  del  Mecal  que  fe  beneficia  ,  y  de  efcoria  de  Hierro  ,  y  Sal,  partesi 
iguales,  amallado  codo,  y  quemado  en  panes. 

Ocro  fe  haze  de  eres  patees  de  Lamas  quemadas ,  y  vna  de 

.  Sal ,  y  cada  vno  invenca  femejantes  mezclas ,  y  proporciones  a 

,  fu  modo  ,  como  mejor  fe  halla  ,  Tiendo  ,  como  queda  dicho  ,  el 

..fundamento  de  codos  los  Magiíírales  la  Caparrofa,  que  con  la 

quema  fe  produce  dellos,  como  la  podra  ver,  y  facar  quien 

quiliere  ,  por  las  advercencias  dichas ;  con  que  parece  fe  confir-l 

ma  lo  que  dixo  Plinio  ,  cracando  del  Cobre  que  fe  criaba  de 

las  piedras  quemadas.  Vfaráfe  deftos  magiftrales  con  el  ciento; 

que  de  los  materiales  fe  dixo ,  anees  de  incorporar  el  caxon ,  ha-» 

ziendo  enfayes  menores ,  para  faber  lo  que  proporcionalmcnce 

fe  avrá  de  echar  á  vn  caxon  ,  fegun  los  quincales  que#  cuviere:; 

poraue  í'i  fe  excede  en  efto ,  fe  da  en  otro  inconveniente  pelii 

grofo ,  que  es  el  que  fe  ligue. 

CAV,  XIX.  '  Pfofigucfe  la  materia  del  capitula 

pailkdo. 

Accidente  opu  eílo  al  dicho  en  el  capitulo  paíTado ,  y  ocafioii 
de  grandes  pérdidas  de  Azogue,  es  el  eítár  aplomado ,  que 
afsi  lo  llaman  quando  no  cieñe  fhacecial  ninguno  ,  y  es  daño  ma-. 
yoc  ü  el  color  del  Plomo  lo  caufa  la  Caparroía ,  y  ay  mucliQ 
Azogue  fuelco :  eftáel  Azogue  exprimido  de  la  pella ,  muy  re-l 
dondo,y.yivo,  NpfeRrolgngíijjfcdivide,  an£€S  tonjan figura 
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esférica  fus  partes  todas ,  aunque  muy  pequeñas,.Reir;edIafe  eílc 
daño  con. los  materiales  contarios ,  que ,  como  queda  duih o,  to- 
can al  ÁzGgiie  ,  aunque  por  particular  virtud, ^atracción  ,  y  fim- 
pacia  natural  ,  es  mas  á  propoGco  el  Hierro  para  revnir ,  y  bolver 
á  cuerpo  el  Azogue  deshecho  ,  y  caíi  C(Xrompido,  y  mudado  en 
otra  fubílanci:!  por  la  Caparroía  ,  como  mas  largamente  fe  dirá 
adelante,tratandodel  labardeloscaxones. 

No  puede  darle  regla  cierta  acerca  de  la  cantidad  del  raa-- 
rerial  que  hade  echaríe  ,  para  reparar  los  caxonesque  han  dif- 
parado  ;  porque  ni  los  daños  ,  ni  las  caufas  ferán  fiempre  igua- 
les ;  pero  en  general  fe  advierta ,.  que  no  fe  repaíTe  el  caxon  haf- 
ta  que  por  enfayes  menores ,  que  fe  faquen  de  él ,  tenga  el  Be- 
neficiador noticia  de  lo  que  ferá  neceíTario.  Apartefe  luego  la 
tercia  ,  ó  quarta  parte  del  caxon ,  y  en  ella  fola  fe  eclie  todo  el 
material ,  y  fe  repaffe ,  hafta-que  fe:  reparra,  é  incorpore  muy. 
bien,  y  luego  efta  parte  fe  mezcle  ,  y  repaíTe  con  Iss  demás,, 
que  defta  fuerte  fe  repartirá  mejor  ,  y  con  mas  igualdad,  ma- 
yormente íi  huviere  deferen  cantidad  pequeña  el  m.aterial,qtíe 
huviere de añadirfe.  Guardefeel  medio  que  convenga,  para 
no  dar  en  el  inconveniente  primero  de  que  fe  toque  demafiada- 
mente  el  Azogue  ,y  remedieífe con  toda  la  brevedad  pofsibleel. 
daño  de  efte  fegunao  :  porque  de  tal  fuerte  la  Caparrofa  altera, 
d  Azogue,  que  parece  que  fe  lo  come,  y  confumei 

Qyando  enfayandofe  el  caxon  fe  vé-en  la  puruña  el  Azogue 
hecho  pelotillas ,  dividido  en  granos,  y  que^no  fe  junta,  es  muef- 
tra  de  np  ir  el  beneficio  limpio ,  y  aquel  como  herizamiento ,  ó 
encrefpo  ,  que  rodea  el  Azogue  ,  no  le  da  lugar  á  vniríc.  La 
falta  de  material  fuele  caufar  efto  ,.y  la  fobra  de  la  mezcla ,.  ó 
liga ,  que  juntamente  con  la  Plata  bruta  atrae  á  si  el  Azogue,  re- 
paíTos  ,y  relabillo  ,  qnemadoconfu  afpercza  ayudan  álimpiar- 
lá,V  algunos  echan  ceniza ;  pero  el  legitimo ,.  y  natural  reme- 
dio es  la  fal ,  y  el  que  llaman  Millo ,  ó  Alumbre  con  que  fe 
blanquéala  Plata  ,  cofa  de  que  ay  ordinaria  abundancia  en  Mi- 
nerales ,  y  en  efte  de  Potosí  no  falta  en  el  Guayco  ,.  que  llaman 
-  ¿e  Santiago ,  donde  continuamente  corre  vn  arroyode  efte  agua 
aluminofa. 

Quando  los  caxones  no  fe  repaíTan  igualmente  ,  ó  el  Azo- 
gue no  fe^añadequando  es  menefter  ,  ó  no  fe  junta  en  alguna 
parte  con  el  que  antes  tenia  Placa , -fe  eaufa  la  que  ¡laman  Plata 
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feca ,  veefe  en  los  cnfaycs  nadar  encrefpada  fobre  el  relabe  ,  y  fi- 
no fe  recoge,  y  remedia  antes  que  fe  lave  el  caxon  ,  fe  fohrea- 
gua,yfale  con  las  lamas ,  con  nijucha  pérdida  del  dueño  del 
Metal.  Si  feco  el  Azogue, teniendo  todavia  material,  no  es  el 
daño  ninguno  ;  porque  afsife  juntan  vnas  partes  con  otras  mas 
fácilmente  ,ó  gallada  la  parce  que  el  material  ocupaba,  quedan 
las  otras  mas  húmedas  con  el  Azogue ,  para  vnirfe  con  el  cuer- 
po de  la  demás  pella.  La  Plata  feca  ün  material  ,  nocsfeguro 
tratar  de  recogerla  con  Azogue  ("uelto  ,  hafta  que  eílc  ya  el  ca- 
xon para  lavarle.  Es  remedio  muy  á  propofito  pella  de  Plata  no 
muy  exprimida ,  para  recogerla  ,  í¡  fe  repalFa  el  caxon  con  ella-, 
abraza  cambien  la  mayor  parce  de  la  Lis  que  huvierc. 

€AT.  XX  Comofe  conocerá  fieíla  ya  el  caxon 

para  Javar. 

O ay  termino feñalado,dencro del  qualfe  ayan  de  lavar 
los  caxones ,  aprefuran  fu  madurez  losrepafos  demafia- 
dos ,  el  calor  exterior  del  temple,  ó  tiempo,  y  el  interior  del 
Cobre  ,  ó  Caparrofa ,  y  demás  cofas  que  participan  de  fu  vir- 
tud ,  ylas  que  limpian ,  y  purifican  la  Plata  ,  en  que  entra  tam- . 
bien  5  comocaufa  muy  principal ,  la  quema  de  los  Metales.  AI 
contrario  fe  prolonga ,  y  dilata  el  beneficio ,  ü  fon  menos  los  re- 
pafos ;  ü  el  tiempo  es  de  hielos ;  fi  el  caxon  fe  toca  demafiado, 
ó  no  vá  limpio  el  Azogue.  Llegafe  finalmente  ,  paíTados  jcííos ,  y, 
otros  accidentes,  al  termino  de  facar  h  Plata  limpia  me/clada 
con  el  Azogue,  apartándola  de  lo  que  es  tierra ,  que  l'aman  la- 
bar.  No  fe  requiere  pequeño  conocimiento  para  cíle  punto; 
pues  fino  Ce  llega  á  el  fe  pierde  la  Plata  ,  que  aun  no  ha  recogi- 
do el  Azogue  ,  y  fiferepaíTa  fe  muele  ;  y  quando  efte  ccíTe,  fe 
pierde  por  lo  menos  el  tiempo ,  y  la  Plata  en  los  repafos ,  de  mas 
,  de  otros  riefgos. 

Sujetas  á  muy  grandes  yerros  han  fido  las  reglas  que  hafta 
aora  fe  han  guardado  ,  para  conocer  fi  cílá  ,  ó  no  el  caxon  pan 
laoar  ,  como  fon  el  no  paííar  adelante  en  demandar  mas  Azogue, 
viviendo  ido  ,  y  eftado  al  parecer  bien  difpueílo  ;  averie  recogi- 
do ,  y  acabado  la  lis  de  Plata  ,  y  comentado  á  hazer  la  de  Azo- 
gue ;  eílár^l  cuerpo  del  Azogue ,  y  Plata  limpio  ,  y  de  color 
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q^ie  dr.i  tanto  quanco  á  dorado ,  y  otra?  que  todas  no  fe  efcufaiv 
de  falencias :  porque  pueden  ciDÍarlas  otros  accidenres.  La  re- 
gla iníalible,  y,  cierta  es  mirar  ,  fi  tiene  ya  el  Azogue  recogida 
b  Piara  coda  ,  que  por  el  enfaye  menor  de  fuego  que  fe  hizo  al 
principio  fe  fupo  tenia  el  caxon*,  y  fmo  luiviere  llrgado  á  cfto, 
aunque  masmucftrasde  las  fobredichas  tenga  no  fe  lave.  Sa- 
qiienfeenfaycs  menores  del  caxon,y  con  experienci,is  quefé  ■ 
hagan,  fe  conocerá  lo  que  tiene  ,  ó  lo  que  falta ,  para  que  con' ^ 
elío  fe  remedie.,  y  llegue  á  fu  punto;  y  citando  en  el,  aviendo  ido 
el  beneficio  feco  en  la  proporción  dicha  de  Azogue ,  y  pella ,  fe 
le  eche  algún  Azogue  fuelto  ,  y  con  el  fe  repafe  dos ,  ó  tres  ve- 
ces blandamente ,  de  fuerte ,  que  vaya  á  la  tina  mas  bailado  eiv- 
proporción  de  tres  partes  de  pella  ,y  dos  de  Azogue,ó  por  lo  me- 
nos de  vna  de  Azogue,y  dos  de  pella:recogefe  con  efto  aleuna  de 
\\  Lis  que  ay,  y  á  la  Plata  feca,  y  á  todo  el  cuerpo  de  la  pella  fe  le 
da  mas  pefo  ,para  que  baxc  mejor  al  fondo  de  la  tina  ,  y  fe  le^ 
vartte,  y  pierda  menos-  Echafe  Azogue  fuelto  cambien  en  la  ti- 
na ,  que  llaman  baño  ,  quando  fe  comienza  á  lavar ,  incorpora- 
fe  con  él  el  que  el  caxon  tenia ,  ayuda  á  recoger ,  y  mientras  mas. 
fuere ,  menos  conchos  fe  caufarán. 

CJT.XXl.  Qwe  en  el  lavar  de  los  caxones  íe  cali- 
fa lafalta,  ó  pérdida  del  Azogue. 

Todos  los  daños  que  fe  han  experimentado,  y  fe  cxpcrí-: 
mentan  oy  en  el  gafto  ,  y  falta  del  Azogue  ,  ó  la  llamen  ■ 
pérdida ,  óconfumo  ,  fe  caufan  en  el  lavar  loscaxones :  hafta  cf- 
te  punco  no  ay  nada  perdido ,  y  fe  engaña^  la  viíla  fi  Juzga  lo 
contrario ,  aun  en  ocafiones  que  lian  fucedido  algunas  veces  ,y 
pueden  fucederde  no  facar  Azogue  ,ni  pella  del  Metal  incorpo- 
rado. No  folo  alteran  accidentes ,  como  queda  dicho ,  de  fuerte 
que  fe  corrompa  5  y  pierda  fu  fubftancia.  En  el  caxon  fe  eftá, 
aunque  mas, ó  menos difpuefto,  para  falirfe  caíi  impercepti- 
blemente con  ei  agua,  y  con  las  lamas- La  caufa  inmediata  de 
efledaao.  eí.cleftár  can  demafiadamente  futilizado ,  ycafiíin 
cuerpo ,  ni  pefo ,  que  no  lo  tiene  para  baxarfc  al  fondo  de  la  ti- 
na, antes  con  el  movimiento  del  molinete,  al  lavarfe  anda  en- 
tre las  lamas ,  y  agua  ,  y  con  ellas  fe  fale  ,  y  falta  defpues  de  Jo 
que  fe  echó  en  el  c^on ,  mas ,  ó  menos  conforme  fue  mayor, 
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orfn  re-iioliiviicnto,  y  abünd.\nci.uic  Lis.  Grufcramúnte 
han  errado  los  que  fe  han  perfuadido  ,  que  en  el  beneficio  de 
los  Metales  fe  confume  verdaderamente  el  Azo£.ue  ,  cerneado 
por  prueba  bailante,  y  por  razón  á  f u  parecer  íortilsima  ,  la 
experiencia  de  cantos  años  que  ha  fe  beneficia  en  el\os  Reynos, 
cónfumicndo  elrnas  dicfti'oBeneíiciador,  por  lo  menos,  otro 
tanto  Azogue  como  faca  de  Placa.  Pero  poco  advierte  el  que  á 
eíl*í)fe  perfuadeei  defengañoque  conlas  manos  coca;  pues  en 
las  lamas  ,  y  relabes  fe  ha  quedado  el  Azogue  ,  que  en  los  be- 
nefici';5 falta , tan Uého de  Plata,  como  defpues  Gncieron  con 
fu  daño  los  dueños  de  los  Metales,  y  expcrimencaion,  y  expe- 
rimencancada  día  con  fu  provecho  los  q^e  las  compr.m  ,  y  be- 
nefician ,  de  cuyos  exemplos  cílan  llenas  eftas  Provincias. Otros, 
liablandomasáloFilofofo ,  aciibuyen  el  coníumo  á  lo  que  el 
Azogue  fe  debilitará  ,  repadeciendo  miencras  fe  ocupa  en  atra- 
herla  Plata ,  como  fucede  en  las  demás  caufas  naturales.  Di. 
xcranalgo  fi  juntamente moftráran  la  contrariedad  de  calida- 
des, que  para  efta  reacción  era  necelTaria  entre  el  Azogue,  y. 
la  Plata-,  y  demás  Metales ,  con  quienes  antes  tiene  concor- 
dancia; pues  es  principio  de  todos ,  y  quando  noá  ellos,  fino 
a  los  medios  Minerales,  quede  ordinario  los  acompañan  ,  fe 
les  quiera  atribuir  efta  opoficion  de  calidades  para  derruir  el 
Azogue,  ni  prueban  la  caufa ,  ni  es  verdadero  el  efedo  que 
íuponen  del  confumo  del  Azogue  ,  ocafionado  de  ella ,  pues  no 
lo  ay ,  antes  confta  lo  contrario  por  experiencias  cieñas ;  y 
del  mas  perdido,  ydesbaracado  caxonfe  puede  íacár,  y  recu- 
perar codo  ,  por  el  modo  que  fe  dirá  adelante. 

UT.  XXII  Caufas  de  la  perdida  del  Azogue, 
y  fus  remedios. 

LOS  repafos  fon  la  caufa  mas  remota  de  las  perdidas  de 
Azogue ;  porque  lo  aprietan  ,  y  dividen  en  las  partes 
íufilifsimas  ,  que  llama«  Lis-  Y  aunque  en  cualquier  Me- 
tal ,  titrra  ,  ó  arena  en  que  fe  eche  ,  y  repaffe  el  Azogue  fe  ve 
lo  dicho,  mayormente  fe  experimenta  en  los  Sorcches,  Marga- 
ritas ,  y  Azerados ,  que  con  íu  pefo ,  y  vidrio  (digámoslo  afsi ) 
«cortan ,  y  desluzco  mas  facilmeiue  el  Azogue. 
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La  Capárroracauía  con  aias  violencia  eíle  reinoliinienCo 
en  el  Azogue  por  ía  naturaleza  ,  como  varias  veces  queda  di- 
cho ,  y  lia  caufado  la  mayor  p.arre  de  las  perdidas  grandes  qu  e  ha 
ávido.  ,  ^ 

Ayudan  a  las  caufas dichas  otras  que  las  acompañan  ,vna 
deellasesla..Sal,conque  fe  benefician  ,  y  lavancos  caxones; 
porque  como  faben  todos ,  engrueíTa  el  agwa ,  con  que  no  folo  la 
Lis ,  que  tan  poco  tomo  tiene ,  .fino  .aun  cofas  de  mas  pefo  fe 
íuftentan  ,  y  no  decienden  al  fondo. 

Las  Lamas ,  que  conel  agua  fe  mezclan  ¡  y  la  enturbian 
en  la  tina ,  aumentan  fu  grofedad  ,  y  fufpenden  mas  fácilmente 
el  Azogue  ,  y  fe fale  ,  y  pierdecon  ellas.      ,^. ,  . ;., .-^, ?. 

y  vltimamente ,  el  movimiento  ¿el  molinete  quando  fe  la-, 
ve,  impide  también á  que  la  Lis  no  baxe  condenfando  mas  la 
fuerza  de  las  caufas  dichas ,  y  levantándola  á  lo  alto ,  cofas  cer- 
tifsimas ,  y  patentes  todas. 

Los  repafos  ordinarios  en  efte  beneficio  no  pueden  efcufar- 
íe  ;  pero  ii  fe  guardan  las  advertencias  ya  dichas,  ferán  menos 
dañofos.  También  queda  eníehado  el  modo  de  quitar  laCapar- 
rofa  á  los  Metales,  y  el  pefo  ,  y  vidrio  á  las  Margaritas,  Soro- 
ches ,  y  Azerados. 

La  Sal  fe  les  puede  quitar  a  los  caxones  con  dos  provechos 
de  menos  ocafionde  perdida,  y  ahorro.de  elle  nuterial  ,.eii. que 
le  gallan  muchifsimos  ducados  al  año.  Beneficiefe  en  caxones 
cercados  por  todas  quatro  partes,  como  muchas  veces  fe  vfa. 
Eftén  algo  pendientes ,  no  mas  de  lo  que  fuere  neceílario  ,  pa- 
ra que  el  agua  corra  ázia  la  vna  parce  ,  en  que  eltará  hecho  va 
agujero  por  donde  falga  á  fu  tiempo  ,  y  cerrado  d.e  ordinario. 
•Eílando  para  lavar  el  Metal ,  fe  le  echa  agua  en  abundancia  ,.y 
fe  abra  con  el  azadón  por  muchas  parces  para  que  mejor  'o  pe- 
netre ,  y  al  cabo  de  rato  que  eG:c  aísi ,  fe  aora  el  agujero  ,  y  de 
falida  al  agua,  que  llevará  coníigo  no  pequeña  yarce  de  la  Sal 
que  el  cax'on  tenia  :  recojaíe  en  cocha  á  propoíito  ,  donde  ,  ó  fe 
bolverá  á  quaxar ,  ó  podra  fecvir  afsipara  otros  caxones;  dos, 
ó  tres  veces  fe  hagaefto  ,  hafta  que  el  agua  que  falicre, no  tenga 
labor  de  Sal. 

Sielcaxonfe  avia  de  lavar  en  tres  tinadas  ,  fe  lave  en 
feis  ,  con  que  eftara  doblado  mas  clara,  y  menos  grueíla,  y 

lamofa  el  agua. 
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El  Molinete  no  fe  traygafiempre  ¿  \na  iraro  jpcic^Lc  afsi 
Jas  partes  n^.eniídasdel  Azogvx ,  o  Plata  íeca  ciidcn  íiempic  por 
circuios  parallellos ,  con  igual  diftar.cia ,  l^n  cnccrtrciríc  ,  ni  po- 
der vniríevnas  con  otras ,  para- hazer  mas  cuerpo,  y  baxar  al 
fondo  jácada  quatro  ,ó  leis  bucltas  fe  traiga  ceras  tantas  al 
contrario  ;  y  porque  cfiono  puede  cxecutaríc  en  los  ordinarios 
labaderos  de  agua  ,  fe  n^era  en  la  tina  vna  como  pala  ancha  ,  qnc 
opuefta  al  curfo ,  que  el  movimiento  del  Molinete-  caufa  ,  peí- 
turbe  el  orden,  que  la  Lis ,  y  Fh.ra  feca  llevan  ,  y  los  ocaíione  á 
encontrarfe  ,  y  vnirfe  el  Molinete  ,y  toda  la  Tina  ,  excepta  la 
parte  del  fondo  ,  que  no  tiene  necefsidad  ,  por  el  baño  que  ha  de 
tener ,  fe  cubran  de  planchas  de  Cobre  ,  ó  Hierro  azogado, 
para  que  á  qualquier  parte  que  la  Lis  fe  llegue  ,  fe  pegue  ,  y  de- 
renga. Labado  el  caxon ,  fe  recogerá  fácilmente,  juntándola  con 
vn  pedazo  de  fuela)fieltro,ó  paño. 

CAT.    XXin.     Del  hazer  las  pinas,  y 
defazogarlas; 

SAcado  el  Azogue  ,y  Placa  de  la  tina  ,  fe  exprime  por  dos 
■  lientos  fuertes  tupidos ,  y  mojados ,  para  que  lo  eftcn  mas: 
ayudafe  con  golpe  de  macetas  á  que  fe  aparte  déla  Plata  todo  el 
mas  Azogue  que  fe  pudiere.  Hazcnfe  de  la  pella  feca  en  moldes 
que  ay  paradlo,  lasque  llamamos  pinas ,  por  lo  que  fe  les  pa- 
recen en  la  figura  piramidal:  acude  al  quinto  la  razonablemen- 
te exprimida;  de  fuerte  ,  que  de  cien  libras  de  pella  fe  facan 
quarenta  marcos  de  Plata.  La  de  los  Metales  rices  acude  á  me- 
nos que  la  de  los  pobres  ,*porfer  la  Placa  de  eftos  mas  fútil ,  y 
mas  efponjofa  la  de  aquellos.  Paílanfe  con  el  Azogue  ,  aunqce 
mas  cuidado  fe  tenga  ,  quando  fe  e^^primetilgunos  partes  futilif- 
íimas  de  Placa  ,  y  mientras  mas  bañada  eftá  la  pella  fe  paíía  ma!s. 
En  el'agLia  mezclada  con  barro  fe  vé  vna  cofa  femé  jante  á  eíto, 
que  aunque  con  mas  diligencia  fe  cuele  ,  no  paíía  el  agua  clara, 
y  pura  jíino  turbia  ,  por  la  mezcla  de  lama  que  lleva,  y  mien- 
tras fuere  mas  el  agua  ,  fe  paíTará  con  ella  mas  cierra.  Afsientafe 
con  el  repofo,  y  reducida  amas  cuerpo  fe  aparta  del  agua  ,  y 
aclara.  Enlascaxas  ,óbirqúes  enque  fe  guarda  el  Azogue  con 
fluefe  ha  beneficiado  ,  y  facado  pinas ,  fe e'xperimentar.'i  lo mif- 
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mo  ,  411c  al  cabo  Jcdias  fe  va  aíTencando ,  y  vnicudo  CAndJad 
de  pella  de  placa  ;  y,  yo  vi  en  el  Ingenio  de  Sanca  Caclialina  ,,eu 
los  Lipes ,  íacar  vnabuena  pina  de  lo  que  fe  avia  aireiuado  ,  j; 
recogido  en  el  fondo  de  vn  birqiie ,  en  que  fe  guardaba  el  Azo-' 
gue. 

Si  el  Azogue  eílá  caliente  fe  futiliza ,  y  palía  mas  la  Plata 
al  exprimirla,  y  afsiquando  fe  exprime  la  pella,  facada  poc 
cocimiento,  aunque  fe  pon^a  mucho  cuidado,  fe  palTa  con  el 
Azogue  mas  Plata ,  y  íi  el  dia  figuiente ,  eftando  ya  aííentado,  y^ 
frió ,  fe  buelve  á  exprimirle  facará  mas  pella. 

Grandifsima  ha  fido,  y  fm  defquire  ninguno ,  la  perdida  que 
fe  ha  caufado  en  la defazogadera  ,  pues  oy  con  eítár  tan  baxo. el 
beneficio  de  los  Metales  en  qfta  .Imperial  Villa,  importa  foía- 
.4nente  en  ella  ,  el  año  que  menos ,  mas  de  treinta  mil  pefos ,  ppc 
donde  fe  podrá conjecurar  la  fuma  que  feavra  perdido  encan- 
tos ,  y  tan  abundantes ,  que  fe  ha  beneficiado  por  Azogue  en 
efte,  y  los  demás  Minerales  de-efte  Reyao.  Ha  procedido,  y, 
procede  aquefte  daño  del  poco  cuidado ,  que  fe  ha  tenido  en  la 
materia  de  que  fe  hazen  los  cañones,  y  caperuzas,  que  afsi  fe 
llaman  los  vafos  en  qne  fedefazoza  ,  y  de  la  pocacuriofidad  de 
taparlos  por  donde  fe  juntan.  El  barro  de  que  comunmence  fe 
hazen  es  muy  efponjofo ,  y  lleno  de  poros  ,  pues  aun  el  agua  fe 
t  rafpaíTa  ,  y  fuda  por  ellos ;  y  afsi  no  es  maravilla  ,  que  ,el  Azo- 
gue convertido  en  vapor  apretado  ,  y  fucilizado  con  la  violenciai 
del  fuego ,  que  también  ayuda  á  dilatar  los  poros  ,  tráfpaíle  lo^ 
dichos  vüfos ,  y  fe  expíale ,  y  pierda  ;  que  el  decir  fe  corrompe 
alguna  parte  fuyacon  la  fuerza  del  calor,  es  imaginación  de 
quien  tiene  poco  conocimiento  déla  vniformidad  de  fu  fubf- 
tancia ,  como  queda  dicho  arriba.  Haganfe  las  caperuzas,  y  ca- 
ñones del  barro  do  que  fe  hazeq  los  Grifóles ,  y  ceílará  el  iccon- 
veniente  dicho  , y  fe  tendrá  vna  obra  perpetua ,  por . lo  macho 
que  fe  condenfa  ,  y  refifte  al  fuego ,  fi  algún  golpe  recio  por  dcf- 
cuido  no  la  quiebra.  En  la  Iníignc  Villa  de  San  Felipe  de  Auf- 
tria  de  Oruro ,  famofa  por  los  Minerales  de  finiísimo  Oro ,  y  Pla- 
ta que  laenriquecen  ,ay  vna  veta  de  tierra  blanca  en  vn  pe- 
queño Cerrillo,  quceftáfobre  la  Igíefiade  la  Ranchería,  de 
que  fe  haze  vn  barro  tan  apretado,  y  denfo,  qqc  defpues  de 
cocido  no  Je  hazc  ventaja  el  mas  fino  de  la  China.  Yo  experíj 
mente ,  y  publique  fu  yfo  para  Grifóles ,  con  no  pequeño  benefij 
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do  de  los  que  los  han  menefter  ;  y  aunque  hada  aora ,  por  el 
poco  cieiiipo,  y  muchas  ocaíiones  que  he  tenido  en  efta.  Villa, 
no  he  encontrado  con  femé  jante  tierra  ,  no  dudo  que  la  aya: 
pues  en  elte  abundantifsimode  Potosí,  de  las  riquezas  de  la  na- 
turaleza ,  no  ha  faltado  cofa  ,  que  por  algún  camino  pertenezca 
al  facar  á  luzel  refplandor ,  y  luftre  de  fus  Metales.  Pero  quan- 
do  ,  y  donde  falte  ,  mczclefe  el  barro  mejor  de  que  fe  hazen  et 
tos  vafos con  efcama  ,  ó  efcoria  de  Hierro  ,  futilifsimamente  mor. 
lida ,  pudrafe  ,  haganfe ,  y  cuezanfe  defpues  muy  ^en  ,  y  fjpr\ity 
rán  con  menos  daño  qué  las  que  fe  vfan.  Importará  que  los  ca- 
ñones fe  vedrien  por  dedentro  ,  las  caperuzas  no  ,  porque  coii 
la  violencia  del  fuego  que  fullencan  fe  derritirá  ,  y  correrá 
el  vedrio. 

CAP.  XXIV.    Oíros  modos  mas  feguros  Je 
\  delazogat  las  pinas. 

-T^E  Hierro  ,  ó  Cobre  batido ,  de  no  mas  canto^  que  el  de 

\jj  vn  real  de  á  ocho ,  ó  menos  algo  ,  fon  los  mejores  vafos 
pacadefazogar,  y  para  feguridad  mayor,y  que  duren  mas  al  fue-, 
go  ,  fe  les  de  fobrc  efte  jufte  vna  capa  de  buen  barro  á  las  cape-;, 
ruzas  por  defuera.  No  ha  muchos  años ,  que  algunos  comenta- 
ron á  vfar  eftos  vafos  de  bronce  vaciados ,  y  con  razón  fe  inter- 
rumpió fu  vfo :  avian  oido  algo  acerca  de  efto ,  y  erraron  en  la 
cxecúción,  por  falta  del  conocimiento  de  fus  principios,  como 
también  les  fucedióá  los  que  vaciaron  fondos  de  efte  Metalen 
la  Provincia  de  los  Chichas ,  para  beneficiar  con  ellos,  por  lo 
que  muchos  vieron  ,  y.  otros  oyeron  ,  que  eftaba  haziendo  yo  en 
la  de  losLipes,  fu  vecina.  En  el  Tratado figuiente  fe  moftraca 
la  caufa  de  eftos  yerros.   -  . 

El  mejor ,  mas  breve  ,  y  mas  feguro  modo  dedefazogar ,  es 
el  que  fe  ligue.  Hagafecon  fondo  de  Hierro  mayor ,  ó  menor, 
que  los  briquicillosen  que  fe  fuele  facar  el  Azogue  ,  y  Plata  de 
la  tina,  conforme  la  cantidad  de  la  pella,  que  de  vna  vez  quifierc 
defazcgarfe :  fea  mas  ancho  de  arriba  ,  que  de  abaxo :  afsiente- 
fe  fobre  vnastrevedes  de  barro  fuerte ,  ü  de  Hierro  embarrado, 
en  vn  hornillo  de  baftante  capacidad  ,  para  que  fe  le  pueda  dar 
fuego  de  leña ,  ó  carbón ,  conforme  la  comodidad  huyiere ,  por 
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vna  boca  que  ha  de  tener  para  efto  :  lo  demás ,  todo  por  abaxo^  ■ 
arriba,  y  los  lados,  ha  de  elUr  cerrado  ,  excepto  vn  agujero,quc 
para  reípir ación ,  ó  humero  fe  dexará  en  la  parte  ,  que  conforme 
á  íu  fitio  eftuviere  mas  á  propofito.  Qiiedará efte  fondo  difpucf- 
to  j  como  ü  fuera  el  que  llaman  canon ,  en  la  defazogadcra  ,  de 
luerte  ,  que  fe  levante  vn  dedo  largo,  ú  dos  fobre  el  plan  del  hor- 
no ,  para  que  fe  encaxe ,  y  junte  con  otro  vafo ,  que  íervirá  co- 
fño  de  capeaiza.  Pongafeeneí  fondo  la  pella,  que  fe  huviere 
■dé  defázogar,  rendida,  y  bien  apretada,  ó  hecha  bollos,enlafor^ 
ma  que  fe  quifiere  í  y  porque  aunque  fe  derrita  la  Plata  no  fe  pe-» 
^ue  aj^ fondo  de  Hierro ,  fe  le  dé  primero  por  dedentro  vna  capa 
fútil  dé  ceniza  ,  ó  barro.  Tapefe  con  vna  como  cabeza  de  alam- 
bique, bien  capaz,  hecha  de  Hierro  ,  ó  Cobre  de  martillo  ,  ü  de 
muy  buen  barro  vidriado  con  vidrio  ,  tenga  vn  pico  largo  ,  y  que 
por  donde  mas  angoflo  quepa  vn  dedo ,  en  barrerfe  muy  bien 
las  JLfntuias.  Acomodefe  en  lugar fcguro ,  y  que  nófienta  elca- 
lor  del  horno  vn  vafo  grande  de  piedra  ,  ü  de  otra  materia  ,  lleno 
de  agua  fria ,  entre  en  ella  dos  dedos  la  narizdel  alambique.  En- 
cicndnfe  fuego  en  el  horno ,  de  que  huyendo  el  Azogue ,  con- 
vertido en  vapor ,  topando  en  lo  frefcó  de  la  cabeza  ,  fereduti^- 
ra  á  cuerpo,y  caerá  poí  el  pico  en  el  vafo  dicho.  Con  paños  íiíO- 
•jados  fe  refrefcaráde  qoando  en  quando  el  alambique  ,  y  ft  el 
agua  en  que  el  Azogue  fe  recoge  fe  calentare  deniafiado,  fe  tem-j 
pie  con  otra  fria.  ;* 

A.  Fondo  de  Hierro.  B.  Cabeza  de  alambique.  C  Su 
mriz.  D.  Trevedes.  E.  Librillo ,  ó  vafo  con  agua  en  que 
<íe  recoja  el  Azogue.  F.  Horno.  G.  Puerta  del  fuego.  H.  PuetJ 
Ca  para  facar  la  ceniza.  I.  Abertura  de  la  vandxde  arriba,  por 
'^onde  fale  el  fondo,  y  fe  junta  con  el  alambique.  K.  Chimenea 
por  donde  fale  el  humo,  y  reípira  el  fuego. 
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El  enfado  ,  y  nefgo  cíe  embarrar  por  donde  fe  junta  el 
canon ,  y  la  caperuza ,  fe  puede  efcufar ,  hazíendo  las  cape- 
ruzas palmo  y  med¡8^  ^as4argas  que  h^s  tDrdinarias ,  y  en  el 
tamaño  que  oy  tienen  fe  les  jiongA^por  la  vanda  de  afuera  vna 
aleta  de  dos  dedos  de  ancho  j  con  que  eftriven  fobre  el  canon  ,7. 
no  puedan  entrar  mas  dentro  de  él.  Algo  mas  abaxo  de  donde 
las  caperuzas  llegan ,  fe  pongan  los  afsientos  de  el  que  llaman 
candelero  ,  fobre  que  fe  ha  de  aíTentar  el  platillo  ,  y  la  pina.  AU; 
canee  el  candelero ,  hafta  quatro  dedos  mas  arriba  de  la  boca 
del  canon,  en  el  qual por  vn lado,  quatro,  ó  feis  dedos  mas 
-'^aA  de  donde  ha  de  eílár  el  fuego ,  entre  vn  caño  pequeño  de 
"^  .  N»  agui 
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agua  fría  ,  por  abertura  que  el  canon  renga  ,  fin  que  á  efto  cf^ 
tarve  !a  caperuza ,  porque  no  ha  de  venir  ajuftada :  .  otra  femé-; 
jante  abertura  tenga  enfrente  de  efta,  por  la  qual  íalga  otra  tatm 
ta  agua  como  la  que  entrare  >  con  que  ficrtipre  eftará  templada, 
y  lleno  de  ella  el  canon ,  hafta  efte  parage,  donde  fin  rieígo  fe  re-, 
cogerá  el  Azogue. 

Sifedefizoga  por  Alambique ,  Te  podrá  hazerlo  mifmo; 
Toldando  vn  cerco  de  Cobre  á  la  boca  del  fondo,  ó  vafo  de 
ábaxo ,  de  dos  dedos  de  ancho  ,  y  otros  dos  de  hondo ,  con  fu 
entrada  ,  y  falida  por  donde  entre  el  vafo ,  en  que  fe  dixa 
arriba  íc  hade  recoger.  En  efte' cerco  fe  tncaxa  el  alambÍJ 
que ,  y  porque  la  fuerza  del  vapor  del  Azogue  no  lo  kvan- 
te ,  fe  afixe  j  acón  pefo ,  ocon  atarlo  á  algunas  cofas  firmes ,  ó 
por  el  anillo  ,  que  tendrá  la  cabeza  del  alambique ,  fe  pafife^va 
¿ierro  largo  ,  que  por  vna ,  y  otra  parte  entre  en  dos  pequc^ 
ñas  parfedcs,  que  fe  harán  á  los  lados  para 
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LIBRO    TERCERO. 

DEL  ARTE  DE  LOS  METALES, 

E  N    Q^U  E     SE    T  R  A  T  A;  "■»  E     E  L 

beneficio  de  los  de  Oro  ,  Phfs^'^'ICohte, 

por  cocimiento. 

CAPITULO     PRIMERO. 

©B  LÁ  MaHE<HA  con  QUE  SÉ  BESCUS<IÍJÚ 
tftt  modo  de  bent^m,  * 

L  Añude  1690.  rcfidíendo  yo  en  Tarabuco,  Puei 
blo  de  la  Provincia  de  los  Charcas ,  ocho  leguas 
de  la  Ciudad  de  la  Piara ,  íu  Cabeza ,  queriendo- 
experimentar  vno ,  entre  otros  modos ,  que  avia 
leído  para  quaxarel  Azogue  ,que  avia  de  ha-, 
zerfeen  olla ,  ó  vaíode  Hierro  ,  intenté  á  falta 
fuya  hazerb  en  vn  perolillo  de  los  ordinarios  de  Cobre  ,  y  no  te- 
niendo efecto  lo  queerperaba ,  añadile  tentando  algunos  mate-; 
ríales,  y  entre  ellos  Metal  de  Plata  molido  fútilmente ,  pareJ 
ciendome ,  que  las  reliquias  de  femilla  ,  y  virtud  mineral,  que  en 
eftas  piedras  avria,  con  el  calor,  y  humedad  del  cocimiento,, 
podrían  fer  de  importancia  para  mi  pretenfion.  Saqué  al  fin  en 
breve  cantidad  de  pella ,  y  Placa  ,  que  al  principio  ,  como  á  po-; 
gaexgcrinKntado^me  aicecono  poco  ;-pero  defengaáeme  pref- 
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to,  advirtlendo,  que  eraia  Placa  que  el  Metal , tenia  la  que  el 
Azogue  avia  recogido  ,  y  no  otra  en  que  ie  líuvieíFe  én  parte 
trafmutado.  Quedé  muy  contento  con  el  nuevo,  y  breve  modo, 
que  acafo  halle  de  beneficiar  Metales :  y  defde  entonces  con  dií- 
curíos ,  y  experiencias  continuas  lo  aventajé  eñ  mucho$  anos, 
vfandolo ,  y  comunicándolo  publicamente ,  fm  hazer  myfterio 
de  refervar  para  mi  folo  efte ,  ni  otros  fecretos.  Exerdtéló  con 
mas  comodidad  defde  el  año  de  feifciencos  y  quince ,  íiendo  Cu- 
ra en  Tiaguanaco  de  la  Provincia  de  Pacages ;  y  con  mas  abuh- 
danda,  y'provechódeíde  eldediez  y  fiece-cn  la  de  los  Lipefc 
Eneldifcurfo  de  tanto  tiempo  han  querido  algunos  ganar  gra- 
cias ,  atiibuyendofe  méritos  ágenos ,  pidiendo  aventajados-pie» 
miosen  diíerences  partes ,  por  inventores  de  efte  beneficio  nuc- 
V^.  .Pero  bieCíjhan/l^oftrado  no  averio  fido  ,  ni  faberlo  confun* 
damenco  fus  uroorios  verros ,  y  defengiñoS  agenos:.  Yo  sé  de  mi 
de  cierto ,  queifc.Jííaprendi  de  nadie  ,  ni  lo  fupe  ^  fino  icón  la 
ocafion  dicha ,  aunque  por  fer  tan  dilatado  el  mundo, en  edades, 
y  regiones ,  no  séíi  en  alguna  fe  ha  vfado  antes  de  aora ,  aunque 
no  hazen  memoria  de  él  ninguno  de  los  Autores  Antiguos ,  ni 
Modernos ,  que  tratan  eftis  materias.  Provifion  fe  me  concedió 
por  la  Real  Audiencia  de  la  Plata ,  para  que  nadie  fin  licencia 
raía  vfaíféefte  modo  de  beneficio  de  Metales,  y  fm^inter^s  nínií 
guno  lo  he  permicido  á  todos ,  aunque  refervando  para  mi  al- 
gunas particulares  ,  qucenloscapitulos  que  fe  figuen  fe  irán 
manifeftando. 

CAT,  II.     De  la  antipatía  ,  y  fimpatia  ,  que  ay 

entre  los  Metales ,  y  colas  minerales ,  como  entre 

las  demás  de  fu  naturaleza. 


MVchas  fon  las  virtudes  ,  y  propriedades  ocultas  ,  que  pufo 
Dios  en  todos  los  géneros  d<:  cofas  naturales,cu yos  efecy 
tos  ion  tanto  mira villofos,  quanto  mas  ignoradas  las  ¿aufas  def 
ellos,  y  en  vano  feavrácanlado,  y  canfará  en  iaveftigarlas  et 
Eilofofo  mas  fútil ,  con  difcurfosde  fu  encendimiento  ,  pues  para 
mayor  m^jgeftad  de  la  naturaleza  lasefcondió  el  Autor  delben  la 
obfcuridad  dtt  fu  íecreco,y  para  humillar  tíimbiea  la  akivéí  áeM 
<  prc- 
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prefundon  humana ,  que  no  alcancando  á  fabcr  lo  que  con  las 
manos  tuca,  y  vé  con  los  ojos  ,  cada  día  intenta  Icvantaríe  Tobre 
los  Cielos ,  y  abarcar  con  fu  cortedad  la  inmenfidad  de  las  dif- 
poficiones  Divinas.  Llenos  eftán  l)S  Libros ,  y  conocidifsimas  fon 
¡as  experiencias  de eftas  maravillas, que  conheíTanlos  que  mas 
íaben  proceder  de  caufa^  ocultas,  que  tienen  -.  principio  de 
las  formas,  y  acompañan  á  lasefpeciesde  lascoLis  ,  y  ninguno 
paífa  de  aquí ,  fcñalando  en  particular  quales  fean.  Antipatía  ,  y. 
íímpatia  ,quc  es  como  difcordancia  ,  ó  conveniencia  de  vnas 
cofas  con  otras ,  llaman  al  fundamento  de  eftos  maravillofos 
cfedtüSjy  esguftoíifsimoefpcdaculo  el  que  la  naturaleza  pro- 
pufo en  las  perpetuas  paces ,  c  inviolable  concordia ,  que  algu- 
nas entre  si  guardan  ,  y  el  odt'ü  capital,  y  eneiiiítad  con  que 
otras  parece  fe  perliguen  ,  y  aborrecen  ,  caufas  que  pufo  Empe- 
doclespor  origen  >  y  femina rio  vniverfal  de  todas  las  genera- 
ciones ,  y  corrupciones  del  mundo  ,  y  que  no  folo  fe  hallan  erx 
los  elementos,  por  lasqualidadesen  que  concuerdan,  y  fe  di- 
ferencian ,  fino  en  todas  las  demás  cofas  ;  y  aun  harta  los  mifmos; 
Cielos  las  hanfubidolos  Artrolor,os,con  las  amillades ,  y  ene- 
miftades que  fingen  entre  los  Planetas,  que  con  elegantes  ver- 
fos  cantó  M.anilio  ,  y  todos  enfeñan  en  los  primeros  rudimentos 
de  la  Judiciaria.  Milagros  fon  de  la  naturaleza  los  que  en  efta 
razón  fe  experimentan  cada  dia  entre  animales,  y  plantas,  de 
quepudieran  llenarfe  no  pocas  ojas,qucefcufo  por  no  hazer  á  mi 
propoíito.  Entre  las  Piedras,  y  Metales  no  fe  oblervan  menores 
ínaravillas  ;  pues  deben  contarfe  por  las  mayores  entre  las  hu- 
manas ,  los  efcdos  de  la  Imán  con  el  Hierro ,  los  que  haze  el 
agua  que  llaman  Fuerte  ,  facada  de  medios  Minerales ,  en  que, 
como  fi  fuera  Sal ,  fe  deshazc  ,  y  convierte  en  agua  la  Piata, 
quedandofe  el  Oro  entero,fin  fcnrir  ringuia  efe¿to  de  fu  violen- 
cia. El  contrario  que  haze  'a  mifma  agua  ,  fi  en  ella  fe  desh.ize  vn 
poco  de  Sal  común  ,  ó  otra  qualquiera  ,  que  convierte  en  agua 
rubio  al  Oro  fino ,  dexando  entera  ,  y  fin  lefion  la  Plata  ,  y  otras 
muchascofas  que  de  ordinario  experimentan  los  que  fe  exer^i- 
ían  en  eftas  materias.  Entre  los  Metales  mifmos  fe  ha'l  la  ¡mif- 
tad  ,  y  enemiftad  que  entre  las  demás  cofas ,  folo  del  Plom.oi-s 
amigo  el  Eftaño ,  á  los  demás  deftniye  ,  y  aborrece,  dm  p^\ú^  > 
cular  virtud  recoge ,  y  junta  el  Hierro  al  Plomo  ,7-  revi  vihca  Vi . 
(Azogue ,  ya  cali  muerto  ,  y  deftruido,  La  íiiiáu  de  ia.-  Piaí:if i: - 
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Cobre ,  que  con  jufta  admiración  de  los  -que  lo  ven  ¡  atrae  á  si 
loque  eííaba  echa  agua,  y  la  reduce  á  cuerpo:  experiencia  an- 
tigua en  el  Híundo ,  y  que  pudiera  mucho  antes  de  aora  avcr 
abierto  los  ojosa  los  que  han  tratado  de  Metales,  para  por  fu 
xiiedio  Tacarles  mas  feguro ,  y  fácilmente  la  Plata  que  tuvieran. 

C/ÍP. ///.  Que  las  aguas  atraen  á  si  las  calidades  de 
las  cofas  con  que  fe  juncan. 

Comunican  alas  aguas  fus  calidades,  y  virtudes  las  cofas 
porque  paíTan  ,  ó  que  las  contienen,  de  efte  principio  fe 
origiiun  losíabores ,  olores ,  y  colores ,  tan  diferentes ,  que  fe 
venen  las  de  varios  manantiales,  y  arroyos  ,  la  diveríidadde 
baños  naturales ,  y  las  muchas  virtudes  medicinales  ,  que  en 
eilos  fe  experimentan.  Andrés  Baccio  Elpidiano  efcrivió  vn  lar- 
go ,  dodo  ,  y  curiofo  Tratado ,  que  intituló  Thermis  ,  de  eftc 
fugeto ,  no  menos  á  propoíito  para  Filofofos,  que  para  Médicos, 
en  que  hallará  el  que  lo  leyere  no  pocas  cofas  pertenecientes  á 
Metales.  Comunican  eftos  también  fus  calidades  las  aguas  ,  y_ 
aunque  parece  que  fu  folidéz  avia  de  fer  impedimento  para  ello, 
no  lo  es ,  mayormente  ayudando  el  color  ,  con  que  en  breve  el 
agua  atrae  ,  y  recibe  en  si  vnos  como  efpiritus  íubtilifsimos  del 
Metal  con  que  fe  junta ,  con  que  fe  haze  parcicipante  de  fus  caJ 
lidades.Sabido  ,  y  vfado  esdelos  Médicos  lo  que  fus  dos  lum- 
breras entre  los  Árabes  Avicena ,  y  Racis  efcriven  del  agua  del 
Azero,qaemientras.mas  veces  encendida  ,  fe  apega  en  ella, 
mas  virtud  medicinal  le  comunica.  En  el  fexto  libro  del  Elpi- 
diano dicho,  verá  el  curiofo  efedos  admirables,  que  las  aguas 
de  cada  vno  de  los  Metales  obran  en  la  cura  del  cuerpo  huma- 
no ,  confirmados  con  la  autoridad  del  antiquifsimo  Scribbnio 
Largo. Diofcorides , y  Galeno  , con  fu  experiencia  propria  ,  y. 
la  comundc  losMedico&'j  que  o/  lasvfan.  Elphll:udio  eñiu  Ciei, 
lo  Filofofico  ccftifica  lo  mifmo,con  otro  defengaño  de  fácil  prue- 
ba. Derretido  ,dice ,  Plomo ,  y  echado  en  agua  ,  fi  luego  en  ella 
fe  apaga  hierroencendido,  ó  otro  Metal  duro  ,fe  haze  mas  dó- 
cil, y  blando  ,  y  al  contrario  fi  fe  echa  algunas  veces  el  Plomo 
derretido  en  agua  en  que  fe  aya  apagado  Hierro ,  Oro  ,  Cobre,^ 
ó  ecro  Metal  duro , fe  endurece-  SÍñal,  cierta  de  las. calid^des^ 
Ruejos  vaos,  y  los  otros  comunican  alas  aguas,  y  reciben  de 

ellas. 
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ellas  medíante  el  calor.  En  cfto  fe  fundó  MaríiHo  Fierño ,  para 
dezir  lo  que  dexó  encargado  callaíTen  los  Sabios  debaxo  de  tan-; 
tosfecrecos ,  y  myfteriosdel  Oro  potable,  déla  virtud  que  can-' 
tosdizea ,  algunos  creen ,  y  rarifsiraos  avrán  cxperimencadoEn 
efto  fe  funda  también  el  prefto^  y  fácil  beneficio  por  Azogue  de 
los  Metales  de  Oro,y  Plata ,  por  cocimiento  en  vafos  de  Cobre; 
porque  en  barro,ó  otros  Metales  es  prolixo,y  no  fe  haze  nada.La 
Yircud,que  elCobre  comunica  al  agua  que  en  el  fe  cuece,avi va  al 
Azogue,  y  limpia  á  la  Plata,con  que  fácilmente  la  embeve,  é  in-s 
corpora  en  si.  La  que  fe  calienta  en  hierro  lo  toca  ,  entorpece,  f, 
-amortigua  ;  y  afsi ,  aunque  no  eftá  á  propofito  para  recoger  \^ 
Plata,  como  de  hecho  ñola  recoge,  abraza  ,  y  atrae  ,  por  Ici 
contrariedad  de  calidades  al  Cobre  ,  y  la  reduce  a  pella ,  conwi 
mas  en  particular  fe  dirá  en  los  capítulos  .que  fe  figuen. 

CíP.  í?^.  De  la  materia  ác  que  Te  han  de  hazcr  loa 

fondos  para  beneficiar  Metales  de  Oro, 

ó  Plata ,  y  la  forma  que  han 

de  tener. 

DE  fo!o ,  puro ,  y  muy  bien  refinado  Cobre  fe  deben  Hazef 
los  vafos ,  y  fondos  para  beneficiar  los  Metales  por  Azo  J 
gue :  porque  fi  tiene  alguna  mezcla  de  Hierro  ,  ó  de  Crudio,  dcH 
mas  de  otrosincon  venientes,  eftará  quebradizo,  y  no  fe  poJ 
drá labrar  amartillo, como  conviene;  y  fi  tiene  liga  de  Vio^ 
mo ,  Eftaño ,  Plata ,  ó  Oro ,  cofas  con  que  fácilmente  el  Azogue 
fe  incorpora ,  y  las  deshaze  ,  en  breve  fe  paíTará ,  y  agujerará  el 
fondo.  Vaciado  el  texo  de  que  ha  de  hazerfe,fe  quite  con  la 
liachuela  todo  lo  que  eftuviere  efponjado ,  y  de  lo  mazizo  folo 
fe  vata.  Pueden  hazerfe  de  Ja  capacidad  que  cada  vno  qui-i 
íiere ,  fegun  la  cantidad  de  Metal ,  que  mas  cómodamente  fe 
huviere  de  beneficiar  de  vna  vez.  El  fuelo  ha  de  fer  de  la  forma 
de  fartén ,  masangofta  de  abaxo  ,  que  de  arriba ,  llano ,  yj  de 
vna  pieza  ,  haftafeis ,  ó  ocho  dedos  en  alto  por  lo  menos ,  y  de 
medio  dedo  de  grueíTo.  Sobre  cfte  fondo  fe  levantan  á  la  rcdon-í 
da  paños ,  ó  planch^  de  Cobre ,  mas  anchas  por  arriba ,  que  por; 
^a?co,4e  la  tt¿ca4)dcl  groílor  del  fondo,  o  ako menos , que 
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baítará  ,  con  b  qual  proporción  í'e  podrá  fubir  al  tamaño  ,  y  ca-- 
paciciaciquefe  quiliere.  Clavenfe  eílos  paños  con  el  fondo,/ 
vnos  con  otros  con  clavos  deCobce  bienapcecadosjy  ;en  no  avien- 
do  de  crecer  mas,  fe  le  pondrá  por  arriba  vn  cerco  de  Cobre  ,  ó 
Hierro  ,  como  escoílumbre  entre  Caldederos ,  y  dos  aíTas fuer- 
tes, y  derechas,  en  que ,  comoluego  fe  dirá ,  f©.  lii  de'  poner  la 
puente  del  molinete.  Para  mas  feguridad  ,  por  las  junturas  ,^or 
la  vanda  de  afuera,  fe-le  da  vn  bctun^de  cal  viva ,  ó  ceniza  ama- 
íada  con  fangre  de  toro ,  con  que  no  fe  faldrá  el  agua  ,  ni  la  la  - 
made  Metal ,  que  el  Azogue  no  ha. de  llegar  á  ninguna  de  las 
junturas  dichas. 

:.!  JHazefe  vn  molinete  como  los  de  las  ciñas  ordinarias ,  aun*^ 
que  no  de  madera  tan  grueíTa  ,  por  h  menos  fuerza  que  ha  me- 
nefter ,  por  la  ayuda  del  hervor  del  fuego ,  futileza  del  harina,  y 
muchaaguaquehadetener  el  Metal.  Hade  fer  de  bronce  el 
clafíofobrequefe  hade  mover eílc  molinete,  y  fe  áfixa  íbbr^ 
Vna  vara  de  Cobre-,  de  dos  dedos  de  ancho ,  y  medio  de  grucíTo, 
tan  larga  como  el  diámetro  del  fondo ,  fobre  que  ha  de  aíTentar- 
fe  a  jugadamente  ,7  con  algún  apremio ,  para  que  no  fe  menee^ 
Los  dientes  del'moliñete  no  lian  de  fer  iguales ,  fino  mayoresjos 
que  edán  mas  cerca  del  centro ,  y  menores  los  cercanos  á  la  cir- 
cunferencia ,  como  lo  juzgará  la  vifta ,  fegun  la  proporción  con 
que  creciere  la  anchura  de  la  caldera.  Afixafe  con  cuñas  por  ar- 
riba la  puente  en  las  dos  aíTas.  La  feguiñuela  fe  menea  con  vn 
hierro  que  entra  en  ella ,  de  forma  de  forcija  ,  clavado  en  vn  pa  - 
lo  j  ó  callapo  3ilgo  largo ,  con  que  fe  menea  defde  afuera;  y  au  fi- 
que la  boca  dcb  caldera  fea  anchifsima  ,  y  el  calor  del  hervir 
el  agua  muy  grande  ,  no  fe  caufa  ningún  inconveninte.  En  lo  de- 
más es  el  molinete ,  y  fu  fabrica ,  femejante  en  todo  á  los  de  las 
tinas  en  que^comunmence  fe  laban  los  Metales. 

A.  Fondo  de  vna  pieza-  B.  Caldera  de  piezas.  C  AíTas.  D. 
>síolinete.  E.  Vna  de  fusquacro  afpas ,  con  dientes  defjguales.  F- 
Paño  de  que  fe  hazen  las  calderas.  G.  Vara  de  Cobre  ,  con  el 
dadofobre  que  anda  el  molinete.  H.  Eldado.  L  La  puente.  K. 
Agujero!,  para  lasaíTas.  L. Agujero  pordonde  entre  el  Molinete. 
M.  Seguiñucla.  N.  Anillodc  Hierro.  O.  Su  cabo  de  palo. 

^^*     ysp{    *** ,   )o(§)o(     .%* 
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CiíP.r.  Qué  Metales  ion  mas  a  propofito  para  be-- 
neñciaife  por  cocimienco. 

AUnqueconlas  advertencias  que  fe  dirán  luego ,  fe  podrá 
beneficiar  en  fondos  de  Cobre  toda  fuerte  de  Metales ,  los 
que  nnas  breve ,  y  fácilmente  rinden  la  ley  que  tienen  ,  fon  loj 
que  llaman  Pacos ,  las  Tacanas ,  Plomos ,  y  Plata  blanca.  Eftos 
tales  no  tienen  nccefsidad  de  material ,  ni  preparación  ninguna, 
aunque  el  quemarlos  los  limpia ,  y  purifica  ,  principalmente  á 
los  que  tienen  mucha  anqueria,quees  la  que  llaman  Plomo, 
para  que  falga  mejor  la  Plata.  Las  otras  diferencias  de  Negri. 
Uos  ,  aunque ,  como  queda  dicho  ,es  el  fuego  el  beneficio  mas. 
acomodado  á  fu  naturaleza  ,  y  cafo  que  no  fe  funda  convendría 
quemarlos  ,  hafta  que  mudaífai  color ,  y  pcrdieíTcn  el  brillar, 
para  cocerlos  luego.  Con  todo  efíb  fe  pueden  beneficiar  crudos, 
aunque  con  alguna  dilación  mayor ,  que  los  demás  Metales; por-; 
que  el  cocimiento  en  que  fe  han  de  echar  Copaquiras,  ó  Ca-? 
parrofa ,  Millo ,  ó  Alun]ibre,Sali,  ó  colas  que  la  contienen,  como 

Qí  foQ 


UH  LtB.  III.  Del  Alte 

fon  orines ,  Ó  kgias  fuertes  ,  haze  el  efedo  que  el  fuc^o  en  et 
borno  ,  que  esquitarles  el  rcrplindor,  y  vedrio  que  tienen,  €  im- 

Í>ide  el  Azogue  el  recoger  la,  Plata.  Pero  porque  eftos  materia- 
es  dichos ,  por  fu  fortaleza  ,  gaftan  con  mas  brevedad  ,  y  fe  eo- 
meu  el  Cobre  de  los  fondos ,  íi  no  fe  reparan ,  como  fe  dirá  ade- 
lante ,  y  el  repararlos.no  carece  tampoco  de  inconvenientes  >  el 
qae  quifiere  beneficiar  los  Negrillos  crudos,  incorpórelos  def- 
pucs  de  bien  molidos  con  abundancia  de  las  cofas  dichas ,  y  mu- 
cha fal,  y  con  el  agua  baftante  fe  repaíTen  fuertemente,hafta  que 
fe  vea  que  mudan  color ,  como  lo  harán  ,  fi  el  calor  del  tiempo, 
y  los  muchos  repaíTos  ayudaren.  Veráfe  efto  mas  en  breve,y  con 
menos  rlefgo  de  los  repaíTos  ,  fi  fe  echa  el  Metal  molido ,  y  los 
materiales  dichos  en  vna  tina ,  y  en  ella  fe  bate  fuertemente  con 
el  molinete  ,  hafta  que  fe  vea  lafeñal  dicha ,  de  que  mude  color. 
Qu¡tefeledefpueslaCaparrofa,ySal,  de  la  manera  que  queda 
dicho  ,  y  fe  podrán  feguramence beneficiar  en  d  cocimiento. 

CAP.   VL     Del  modo  que  fe  han  de  dlfponer  los 

fondos  en  que  fe  han  de  beneficiar  los 

Metales. 
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E  qualquiera fuerte  que  á  los  fondos  fe  les  de  fuego;  de 
^^^  manera  que  hierba  el  agua  ,  que  en  ellos  ha  de  aver,  fe 
confeguirá  el  efeíbo  que  fe  pretende  ,  que  es  facarles  la  ley  á  los 
Metales  con  brevedad  ,  y  fin  perdida ,  ni  confumo  de  Azogue. 
Pero  por  efcuíar  parte  degaftos  ,  y  prevenir  inconvenIentes,quc 
pueden  fuceder,  fe  difpondrán  de  elle  modo. 

Hagafevn  horno  de  adobes,  y  barro  fuerte  ,  amaffada 
'de  greda  ,  arena  ,  y  eftiercol  ,  con  agua  falada  ,  á  mane- 
ra de  baúl  ,  del  anchor  que  las  calderas  huvieren  de  tener 
por  las  bocas ,  algo  mas ,  y  tan  largo  como  huviere  de  fer  el  nu-i 
mero  de  las  dichas  calderas ,  á  que  por  vna  boca  á  la  par  fe  les 
huviere  de  dárfuego,  y  bailará  fean  quatro;  y  a  viendo  de  fer 
afsi  ferá  el  horno  quatro  vezes  y  media  mas  largo  que  ancho.  En 
la  mitad  de  efte  efpacio  fe  levantarán  dos  pequeñas  paredes,dif- 
tantes  la  vna  de  la  otra  media  vara ,  y  en  aviendofubido  cafi  vna 
fe  poi^drá  de  berjaj  de  hierro ,  4e  adobes  ^  u  de  ladrillos ,  la  que 
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llaman  fabalcra  en  los  hornos  de  reverberación ,  que  es  vna  co-i 
mo  rexa,  fobrc'que  fe  enciende  el  fuego ,  que  fuftcnta  la  leña  ,  y 
braíTas ,  y  da  lugar  á  que  fe  aparte  ,  y  cayga  la  ceniza.  Enmedio 
de  efta  rexa  fe  dexarán  dos  vencanas ,  á  cada  lado  la  fu  y  a  ,  por 
donde  el  calor ,  y  la  llama  fe  comunique  á  los  dos  hornos ,  cuyo 
fuelo  ha  de  quedaf  vn  palmo  mas  aleo  que  h  fabalera  ^  fundado 
fobre  tantos  arcos ,  y  tan  grandes  como  huvieren  de  fer  los  fon- 
dos, y  fu  anchura,  de  fuerte  que  á  cada  caldera  correfponda  el 
fu  y  o.  En  la  bobeda  de  arriba  fe  dexa  abierta  capacidad  bailante 
en  que  entren  los  fondos ,  y  á  los  dos  lados  opueílos  de  los  hor- 
nos vltimos  dos  ventanas,  ó  chimeneas  por  donde  falga  el  hu- 
mo, y  refpire  el  fue^p.  Él  fuelo  que  correfponde  á  los  fondos 
fe  hará  algo  concavo ,  en  proporción  ,  que  de  todas  partes  haga 
decaída  ázia  el  medio ,  en  el  qual  tendrá  vn  agujere  redondo  de 
CiCS ,  ó  quatro  dedos  de  diámetro ,  que  paíTe  al  fuelo  inferior,que 
Cambien  fe  hará  concavo,y  baftantemcnte  capaz. 

Difpueílos  los  hornos  en  la  manera  dicha ,  fe  efcufa  mas  de 
la  mitad  del  gafto  de  leña  en  los  cocimientos.  Puedefe  ahorrac 
Cambien  mucha  de  la  quefeaviadeconfumir  en  la  quema  de 
Metales,  pues  podrán  á  la  par  quemarfe  en  piedra  puellos  en 
lo  hueco  de  los  hornos ,  en  que  fe  acomodarán  ,  y  facarán  fácil- 
mente por  dos  venranas ,  vna  enfrente  de  otra  ,  que  tendrá  cada 
vno ,  y  fe  deftaparan  ,  ó  taparáncon  adobes  quando conviniere: 
y  íiacafocon  el  tiempo  fucediere  por  defcuido  romperle  algún 
fondo  eftandofe  anualmente  beneficiando  ,  al  mifmo  punto  que 
el  Azogue  fe  faliere  (  que  es  lo  que  corre  riefgo  con  el  fuego) 
por  el  agujero  que  eftá  en  el  fuelo  de  arriba  correrá  al  de  abaxo, 
donde  no  llega  el  calor,  y  fe  recogerá  fm  pérdida  confiderablej  o 
ninguna. 

A.  Arcos  fobre  que  fe  funda  el  fuelo  del  horno.  B.  Puerta 
Í>or  donde  fe  dá  fuego.  C.  Puerta  por  donde  fe  facanlas  ceni- 
zas. D.  Sabalera.  E.  Dos  paredes  con  ventanas  por  donde  fe  co- 
munique el  fuego  á  ambas  partes.  F.  Suelo  del  horno.  G.  Cón- 
cavos dcbaxo  de  cada  caldera ,  con  agujeros  enmedio  ,  por  don- 
de ,  íi  fe  rompiere  ,  cayga  el  Azogue  aoaxo.  H.  Ventanas  por 
donde  fe  pone  el  Metal  que  fe  ha  de  queman.  I.  Calderas.  K. 
Chimeneas  para  que  falga  el  humo.  L.  Otra  puerta  grande  en 
las  frentes  dei  horno,  para  acomodar  también  elt^etal. 
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CATVIL  Como  fe  han  de  beneficiar  los  Metales 
por  cocimiento. 

Molidos ,  y  cernidos  los  Metales  con  la  mayor  futileza  que 
fe  pudiere ,  fi  todavía  tocada  la  harina  enere  los  dedos  fe 
finciere  afpereza.de  relabe  grueíTo  ,  fe  eche  en  tinas ,  birqiics ,  ó 
•bateas ,  con  agua  faftciente ,  y  fe  menee  muy  bicn,y  con  vh  bre- 
ve defcanío  fe  aparcará:  lo -fútil  deHo  mal  molido  ,  que  fe  aíTcnta- 
r.a  en  el  fonda.  El  agua  en  lama  fe  eche  en  los  fondos,  o  calderas 
grandes ,  a  que  algo  antes  fe  les  avra  comentado  á  dar  fuego, 
con  vna  ,íi  dos  botijas  de  agua  clara ,  fegun  fu  capacidad,  y  coa 
c^l  Azogue  neceíTario ,  conforme  la  riqueza  del  Metal,  aunque 
nunca  fe  ha  de  echar  menos  del  que  fuere fuficiente  á  cubrir  to- 
.do  el  fuelo  de  la  caldera  ,  para  que  por  ninguna  parce  pueda  af- 

ien- 
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(entaríe  el  Metal  en  ella ,  que  no  ca)  ga  i'obre  Azogue, ¡rafe  me- 
neando poco  á  poco  con  el  molinete,  aunque  en  hirviendo  el 
aguacaufará  movimiento  bailante  en  el  Metal  molido  ( lino  ay, 
relabe  muy  grueíTo)  paca  que  refregandofe  con  el  Azogue  ,  fe 
vna,  é  incorpore  con  el  lo  que  tuviere  de  Plata  ,  con  que  mu  y  en 
breve  fe  le  f acara  la  ley.  Hierba  fiempre  el  agua,para  que  no  fe 
interrumpa  ,  ó  dilate  la  obra,  y  la  que  con  el  fuego  mermare  fé 
añada  de  otra  caliente ,  ó  porvn  canal  fútil  fe  encamine  á  la 
caldera  alguna  poca  ,  que  continuamente  le  entre  en  tal  propor- 
ción ,  que  no  fea  bailante  á  impedir  el  herbor  ,  y  qu'í  eqaivalga 
a  la  que  con  el  fe  confume  ,  cofa  fácil  de  advertir  en  el  crecer, 
ó  menguar  de  lo  que  eílá  en  la  caldera*-  modercfe  la  cantidad 
de  harina,  quede  vnavezhuviere  de  beneficiarfe ,  con  la  gran- 
deza del  fondo  ,  y  agua ,  que  en  el  cabe :  de  fuerte  ,  que  ni  pos 
fer  el  Metal  poco  fe  multiplique  el  trabajo  ,  ni  por  fcr  mucho  fe 
efpcfe  demaliado  el  agua ,  con  que  fe  dihculte  el  fubir ,  y  bhxar 
tan  frequentemente  con  los  heibores.  Saquefe  de  quardo  en 
quando  con  vna  cuchara  larga ,  enfaye  del  fondo  de  la  caldera, 
para  ver  la  difpoficionque  el  beneficio  lleva  ,  y  C\  tiene  neccfsi- 
dad  de  añadir  Azogue  ,  ü  de  facarle  ,  fi  fe  quificre  ,  parte  de  U 
pella  ,  que  ya  eíluviere  hecha  ,  Y  1^^  líima  ,orelabillo ,  que  con 
eílo  faliere  ,  fe  buelva  al  cocimiento  ,  halla  que  fe  acabe  ,  y  aya 
dado  el  Metal  la  Plata  toda,  que  fe  conocerá  con  las  adverten-. 
cias,que  fe  dirán  adelante. 

€/éf.  Vllh     Que  eííc  folo  es  cl  verdadero  modo» 

dcfacarlalcy  álos  Metales  por  Azogue ,  fin 

pérdida  ,  ni  confumo,  y  con  mucha 

brevedad. 

LA  vecindad, y  conveniencia  que  tiene  la  naturaleza  del 
Azogue  con  la  de  los  Metales,baílantementc  fe  mardfiefla, 
quando  fakaflen  otros  argumentos,  por  la  facilidad  conque  con 
ellos  fe  vne  ,  los  penetra  ,  y  embebe ,  convirtiendolos  en  lo  que 
llamamos  pella  jcompañia ,  que  con  ninguna  otra  cofa  baze,an- 
ics  echa  desi  á  todas  las  demás  del  mundo  ,  y  no  es  i^ual  tam- 
poco la  amillad ,  que  <^^íi  JosMetaks  guarda  ,  grados  tiene.  ti3f^^Z 

ella, 
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ella  5  fegiin  los  que  vnos ,  refpedto  de  otros ,  tienen  de  mas  per- 
fección ,  vníendofe  mas  apriefla  con  los  que  la  tienen  mayor^  y; 
afsi  es  el  Oro ,  al  que  con  mas  velocidad  fe  aplica ,  la  Plata  lue- 
go, y  de  fpues  de  cítalos  demás  Metales, y  en  el  vltimo. Iggar 
;cl  Hierro ,  con  que  parece  fe  confirma  lo  que  queda  didio  acer- 
ca de  íu  generación.  En  efto  fe  fundó  el  beneficiar  como  oy  f<- 
yfa  los  Metales  de  Oro ,  y  Plata  por  Azogue ,  cofa  no  pradicaj 
da  antiguamente;  pues  ni  aun  Jorge  Agrícola  en  fu  copiofá 
Arte  de  Metales  haze  mención  de  ella  javiendo  oy  trece  años 
menos  deciento  que  la  efcriyió,  aunque  para  enfayar  el  Oro, 
y  recoger  el  mas  fútil  pone  algunos  aítomos  de  ella.  Eft.mJo 
,cl  Azogue  en  fu  naturaleza  íiempre  quanto  es  de  fu  parte  ,  éftá 
ilifpueílo  para  abrazar  la  Plata  ,  yvnirfecon  ella  ,  y  folo  de 
parte  de  fu  Metal  eftá  el  eftorvo  por  la  tela ,  ó  velo  debaxo  de 
que  de  ordinario  la  produce  la  naturaleza. 

Muy  experimentado  efta  ya ,  que  los  repaíTos  ,  ayudados 
xíel  calor  del  tiempo ,  y  del  que  con  fu  movimiento  caufv\n ,  con 
la  mezcla  de  cofas  que  limpian,  con  fumen  ,  y  gaftan  efta  capa, 
y  poco  a  poco  como  fe  va  difponiendo  ,  fe ,  v,á  juntando  con  el 
Azogue  la  Plata.  Pues  quien  no  creyere ,  aun  fin  experimentar- 
lo, que  en  el  beneficio  de  los  Metales  por  cocimiento  concurren 
con  grandifsimas  mejoras  todas  eftasdifpoficioncs.  Mas  veces  fe 
repaíTa  el  Metal  con  el  continuoliervir ,  en  vn  quarto  de  hor^, 
que  en  muchos  días,  y  aun  mefes  en  los  ordinarios  caxones.  Y  la 
virtud  ,  que  por  propricdad  natural  comunica  el  Cobre  al  agua, 
que  en  él  fe  cuece  ,  atrae ,  caílra ,  y  prepara  mejor  la  Piata,  que 
fa  multiplicación  de  otros  Metales.  Y  el  calor  ^mediante  el 
qual  todos  tienen  fu  penetración  ,y  hazen  efedo,  bien  fe  ve 
quan  fin  comparación  es  mayor  ;  y  afsi  no  fe  tarda  por  efte  mo.. 
do  tantas  horas  como  dias  en  el  ordinario  ,  en  facarles  a  los  Mc^ 
cales  la  ley. 

El  Azogue ,  ni  corre ,  ni  puede  correr  riefgo  de  difminuirfe 
en  efta  obra ;  porque  recelar ,  que  pudiera  con  el  mucho  calor 
cxalarfe ,  fuera  mas  que  ignorancia ;  pues  la  humedad  del  agua, 
que  fobre  él  eftá  lo  defiende  ,  y  los  niños  faben  hazer  en  vn  pa- 
pel hervir  azeyte ,  fin  que  el  papel  fe  queme ,  y  poner  entre ias 
brafas  encendidas  vn  huevoconvn  hiloatado  ,y  noquemarfe  el 
hilo.  Quando  con  fuego  recio  hierve  el  agua  en  vna  caldera  ,  no 
tiene  fu  fondo  calor  que  ofenda  á^s^  mano  que  quifiere  fuftcn^ 
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mh ,  y  en  vafos  grandes  de  Plomo  puro  cuecen  la  agua  íalada; 
liafta  que  fe  quaxe  en  Alemania ,  y  fe  puede  hazer  donde  quie- 
ra, fin  que  la  violencia  del  fuego  derrita  Metal  tan  blando  ,  y; 
fácil  de  fundir  fe. 

La  falta ,  que  Ibman  confumo ,  y  perdida  del  Azogue ,  ya 
queda demonftrado, que  fe caufa  por  fubrilizarfe , y  dividirfc 
cri  pequeñifsimas  partes  con  los  repaffos,  á  cuya  caufa  fe  fale  coa 
el  agua,  y  con  las  lamas.  Inconveniente,  que  en  todo  ceílaeii 
cftemodode  beneficiar;  porque  fe  eftá  en  el  fondo  el  Azo- 
gue vnido  ,  y  hecho  vn  cuerpo  ,  fin  movimiento  que  lo  defme- 
nuce ,  y  afsi  nunca  fe  ve  lis  en  elle  beneficio ,  hazlendo  como  fe 
debe.  Evidencias  claras  fon  eflas ,  con  que  íiempie  concuerda- 
la  expericncial 

CJV,  IX,    Como  fe  conocerá  quando  ha  dado  la. 
ley  el  Metal ,  y  modo  de  lavar. 

ELfaberporenfayes  menores  de  fundición  con  certeza  U 
Plata  que  tienen  los  Metales  que  fe  han  de  beneficiar  por 
Azogue,  es  diligencia  neceíHiria  en  qualquier  manera  que  fe  be- 
neficien con  el  j  y  el  fatisfacerfc  de  fi  la  han  dado  ya  en  el  coci-; 
iniento  ,es  aun  mas  fácil ;  pues  podrá  el  que  quifiere  avcr  faca- 
do  cafi  toda  la  pella  que  fabe  ha  de  rendir  el  Metal  antes  de  ccf^, . 
far  en  fu  obra.  La  parte  fuperior  del  Azogue  va  recogiéndola 
Placa ;  porque  es  la  que  inmediatamente  toca  al  Metal  que  la 
tiene.  El  calor ,  que  por  el  fondo  fe  le  comunica ,  la  fufpendc  ,  y 
no  da  lugar  á  que  fe  vna  igualmente  con  todo  el  cuerpo  del 
Azogue  jyafsicafi  toda  la  pella  fe  eftá  arriba  ,  como  nata  de  dos, 
tres ,  y  quacro  dedos  de  gf uelfo  ,  fegunla  riqueza  del  Metal,  y; 
tiempo  que  fe  le  da  para  que  fe  junte.  Sacafe  con  cucharas  faciu 
lifsimamente  ,  y  pucíta  en  agua  clara  en  i  a  cuchara  mifma  ,  co- 
mo fe  va  facando  fe  le  quita  la  lama  que  tiene ,  y  queda  blanca,* 
.y  pura ,  fin  necefsidad  para  efto  de  otra  diligencia.  Si  el  Metal  es 
muy  rico ,  importará  hazerlo  afsi ,  y  echarle  Azogue  fuelto ,  pa- 
ra que  con  mas  brevedad  ,yprefteza  recoja  lo  redante  de  la 
Plata  ,  y  fe  acabe  el  beneficio. 

Sin  facar  la  pella ,  como  queda  dicho  ,  fe  puede  también 
conocer  fi  ha  dado  el  Metal  la  ley  ,  en  la  difpoficion  que  en  ella 
Te  viere  eu  los  enfay  es ,  que  con  la  cuchara  fe  Cacaren  delcoci- 
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miento  ,  fegun  la  pureza  ,  y  color  que  tuviere  ,como  fe  pra£l:í- 
ca  en  los  ordinark  scaxones , aunque  no  tocias  vecesconvencirá 
aguard.r  cito  en  elte  modo  de  beneficiar ,  por  la  razón  que  fe 
dirá  adelante ;  y  afsi  fea  la  regla  mas  particular ,  y  propria  de  ef- 
te  beneficio  ,  que  en  el  relabillo  que  facare  en  los  enfayes  del 
cocimiento  fe  exprima  vn  peco  de  Azogue  ,y  fe  menee  dos,  ó 
tres  veces  con  él  b  puruña  ;  y  (i  fe  encrefpare  recogiendo  algo, 
aunnoavrádadolaley ;  y  fino'  recogiere  nada,  no  tendrá  ya 
masque  dar  ,  cuya  caufaes  el eftárel Metal  tan  bien difpueftoi 
que  fin  dilación  ninguna  fe  junta  con  el  Azogue  lin^pio  qual- 
quiera  parte  de  Plata ,  que  le  aya  quedado.  Y  conftando  ya  por 
lo  dicho  a  ver  dado  toda.  la.  ley  ,  ceíle  el  fuego ,  qi^itefe  h  puen- 
te ,  y  faquefe  el  molinete ,  y  endexando  de  herbir ,  fe  faque  el 
agua  en  lamada  ,  ó  con  bateas  ,ó  por  botique,  en  la  parte  mas 
baxaqi;elas  calderas  defcubrenfobre  el  horno,  fe  les  pueden 
poner,  y  por  acequias  fe  derrame  adonde  no  eftorve  ,  coníe- 
guridad  de  que  no  lleva  nada  de  Azogue,  ni  Plata.  Saqueíe  cam- 
bien el  relabilto  que  fe  huviere  aííentado.  fobre  la  pella  :  y  u  el 
calor  paíTado ,  perfeverando  impidiere, fe  quite  con  agua  fría, 
que  fe  eche  alas  calderas,,  y  en  lo  demás  fe  proceda  comeen 
las  tinas  ordinarias ;  y  para  mas  fatisfaecion  ,  no.  fe  eche  ámat 
el  relabe  ,  hafta  bolverlo  áenfayar  por  fuego ,);  remolerlo  ,.{i  de 
ello  tuviere  necefsidad. 

CAT.  X,  De  los    inconvenientes  que  íé   puedea 
oponer  á  efte  modo  de  beneficio ,  y  pri- 
meramente del  ronnperfe  los> 
fondos. 

LO  que  ala  primera  vifta  ,.y  común  fentir  del  vulgo  haze 
queelvfo  de  efte  modo  de  beneficio-  parezca  no  ferde. 
importancia  ,  ni  provecho ,  es  la  facilidad  con  que  á  lo  que  en- 
tienden rompe  el  Azogue  los  fondos,  con  rieígo  maniheftode 
que  fe  pierda  codo  ,  demás  de  otras  coftas,  y  la  Plata  del  Metal: 
rfccelo  no  fin  algünfundamento  ,  por  averie  fucedido  afsi  años 
ha  en  la  Provincia  de  los  Chichas  ,eftando  yo  etx  la  de  IcsLi. 
pes,fivY«oiüa,  acierto  dueño  de  ingenio  ;  que  fabicndo  que 
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yo  Tacaba  de  ordinario  pinas  por  cite  modo ,  quifo ,  íin  masco- 
nocimiento ,  exeeutarlo  por  mayor.  Muciio  tiempo  pueden  du- 
rar los  fondos  ,{i  r¿:  hazen  com.o  deben  ,  y  queda  advertido  en  el 
capitulo  4.  deefte  Trarado  ,  y  como  experimentado  ceílifico, 
que  en  vn  perolcillo  bien  delgado  meíirvió  cinco  años  continuos 
en  los  Lipes,  en  efte  minifterio  fin  romperfe.  Era  juntamente 
Fundidor  de  campanas  el  que  en  fu  ingenio  quifo  beneficiar  por 
fondos  j  fundiólos  como  ellas  en  moldes,  con  fu  ordinarivvliga 
de  Eft.iño  ,ymuy  gruelFos errores  ambos,  de  quien  folamcnrc 
albuclo,  como  lucen  ,  tenia  noticia  de  efta  ojia  ,  y  de  qi;c 
necefrariamenrc  fe  avia  de  fcgnir  fn  perdición;  pues  la  l.ume- 
dad  del  agua  ,  y  del  Azogue  no  pudieron  defender  de  la  vio^ 
Icncia  del  fuego  la  parte  del  fondo  ,  que  por  fu  groííedad  ePta- 
badeellatan  dilt.ancc,y  aísifue  fuerera  el  derretiiíe  ,  y  por  la 
parte  que  el  Azogue  lo  tocaba  también  lo  avia  de  penetrar,  y; 
paíTar  faciimcnré  por  la  mezcla  del  HAafio. 

El  durar  poco  lascaldcras,  ó  peroles  ordinarios  con  el  Azo^ 
guc  ,es,óporrencralgunas  foldaduras,ó  por  averfe  batido  de 
Cobre ,  no  macizo , fino  efponjado ,  de  que  fe  caufan  fubtilifsi- 
nias  hojas,  que  con  facilidad  fe  trafpaflan. 

El  mayor  daño  que  los  fondos  reciben  ,  es  en  lacircunfeJ. 
rencia  que  íeñala  la  fupcrficie  del  Azogue  ,  caufado  por  el  ba- 
circontinuodc  losherbores,  ylajuntadel  Metal , y  agua.  Ef- 
to  fe  remedia  con  vn  cerco  de  Cobre  del  canto  de  vn  real 
dea  ocho ,  ó  poco  mas  de  grueílo  ,  y  eres  ,  ó  quatíodedos 
de  alto  ,  que  fobre  el  fuelo  del  fondo  fe  ajufta  á  las  pare- 
des de  los  lados  :  recibe  los  golpes  efte  cerco  ,  y  quando  con  el 
tiempo  fe  gafta  ,  fe  pone  otro  á  poca  corta  ,  avien  do  paíFado  por  • 
Plata  todo  el  Cobre  que  de  el  fe  huviere  confumido. 

Puedefelesdártambienvn barniza  los  fondos  por  la  par-' 
te  que  el  Azogúelos  hade  tocar,  que  totalmente  eftorvará, 
que  fe  azoguen  ,6  crafpafi^en.  Hazefc  de  cal  viva  apegada  en 
vino  ,  efcoria  de  hierro  ^  y  pedrezuelas  Ufas  de  arroyos  fubti» 
lifsimamente  molido  todo ,  é  incorporado  con  claras  de  huevos 
bien  batidas ,  ó  con  azeyte  ,  limpiafe  primero  el  Cobre  ,  y  refrie- 
gafe  con  azeyte  ,  y  luego  fe  le  pone  el  barniz  ,  ó  betún ;  y  fi  con 
Hfe  reparan  todas  las  calderas ,  durarán  muchifsimo  fin  daño: 
peroimpediafelesla  virtud  que  el  Cobre  comunica  al  agua  ,  y. 
ai  Metal  que  con  él  fe  refría ;  y  afsi  folamemc  fe  deberá  vfar  de 
-   ■  Pi  efte 
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efte  i-emedio  enlaparte  no  mas  del  fondo  que  el  Azogue  ha  de 
ocijpár  ,  ni  ferán  dificultólos  de  experimentar  para  elto  otros 
reparos,  como  Eímaltes , ó  Vidrios ,  humos  de  Azufre  ,  hue- 
vos que  requemen  en  los  fondos,  y  otras  cofas  que  dan  color 
negro  al  Cobre ,  y  firven  como  de  barniz,  que  le  impiden  el 
•Vniríe  con  el  Azogue.  Y  quando  finalmente  con  el  tiempo,  que 
todo  lo  confume  ,fe  rompiere  algún  fondo  ,  eítando  con  Metal 
de  Azogue ,  por  defcuidode  quien  dcbia  núrar ,  y  prevenir  ef- 
te daño  ,  no  puede  caufarlo  deimportancia  con  la  difpoíiciondel 
horno  ,  que  fe  dixo  en  el  capitulo  5 .; 

C/í?.  XÍ.Sifepodra  vfar>ó  no,  por  mayor  aquet 

ce  beaeficio. 

VNa  de  las  cofas  en  que  mas  comunmente  he  vifto  errar  en 
eftas  materias  ,  auna  perfonas  que  prefumen  mucho  en 
ellas ,  es  perfuadirfc  y  que  algunas  fuceden  bien  por  enfayes 
menores,  y  que  por  mayor  no  pueden  pradicarfe , y  esciertOy 
que  no  aciertan  á  hazerlo  ;•  feñal  clara ,  de  que  proceden  acafo,, 
y.  no  con  fundamento  en  lo  que  hazen ,  que  á  tenerlo  ,  fupieran 
g-uardar  la  proporción  necenaria ,  y  obrar  con  ella  en  lo  mucho, 
refpedode  lo  que  experimentan  en  lo  poco.  No  es  menor  in- 
conveniente el  que  algunos  hallan  en  efte  modo  de  bejieíicio,  el 
parecerles,  que  aunque  por  menor  es  tan  bueno  como  experi- 
mentamos todos ,  no  fe  podrá  vfar  por  mayor.  Engaño  manifief- 
to  ,  fi  fe  juzga  por  impofsible ,  mirando  á  la  naruraleza  de  las 
cofas,  aunque  accidentalmente  en  algunas  partes, ó  ocafiones 
no  fea  pradlicable. 

La  materia  de  que  fe  hazen  la!:  calderas ,  que  es  elCo-i 
bre,no  folo  falta  en  eftosReynos,Gno  antes  es  en.  ellos  abundan- 
tifsimo  efte  genero  de  Mineral,  Su  fabrica  fácil ,  pues  foro  el  fon* 
do  en  que  ha  de  eftár  el  Azogue  ,  es  de  vna  pieza ,  yno  grande,, 
lo  demás  fe  añade  con  paños ,  hafta  el  grandor  que  fe  quifiere,, 
como  queda  dicho ,  en.que  no  ay  dificultad  ninguna  ,  fortale-, 
ciendolo  á  la  redonda  con  cal ,  y  ladrillo  ,. para  mayor  firmezai;. 
Que  en  vn  vafo  de  eftos  quepan  cinqucnta  ,  ó  cien  botixas  de 
agua  ,  y  que  en  ellos  fe  caliente,  y  hierba  ordinario  en  las  aln 
monasde  jabón  ,€  ingenios  de  Azogue.  Alosherbore&delAzp- 
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gue  fe  figue  nccefTariamence  repaílirl'e  la  harina  deMctal,que  ef- 
tuvieie  en  ella  ,  que  en  canea  cantidad  no  fera  poco ,  a  que  cam- 
bien ayuda  el  movimiento  del  molinete;  y  de  cfto  fe  coníiguc 
neccííariamenae  el  recoger  el  Azogue  ou  brevedad  la  Placa, 
fm  la  que  llaman  pérdida  ,  ó  confumo ,  por  la  ayuda  del  calor, 
eftár  vnido  en  vn  cuerpo ,.  virtud  natural  del  Cobre ,  y  dlTpoft- 
cion  quecaufaeneliVíetal.  De  fuerte  ,  que  el  que  juzgare  poc 
impofsible  hazer  que  hierba  mucha  agua  junta  en  vafos  dc 
Cobre,  capazes  de  ella,  ó  aforrados  con  planchas  de  eílo  Mc-i 
tal,  eíío  folo  tuviera  fundamento  para  negar  la  pofsibilidad  de 
vfarlo  por  mayor ;  pero  bien  fe  ve  en  quan  falfo  principio- fe  fun- 
dará. Y  fi  coala  imaginación  fe  formare  algún  Mineral ,  donde 
ni  fe  halle  Cobre  ,  ni  quien  fepa  labrarle  ,  ni  leña  ,  ü  otra  mate, 
fia  futiciente  para  fjftcntar  el  fuego  ,  feria  eílo  acafo,  y  no  qui- 
taria  la  certidumbre  ,  ni  la  pofsibilidad  al  Arce  ,como  ni  á  ocras^^ 
que  finfuego  no  pueden  pradicarfe, 

UV.  XII.     Del  gaílo  dc  la  leña. 

EL  gaílo  incfcufablc  de  la  leña  es  la  cofa ,  que  con  mas  apa3 
reiKe  color  pudiera  caufar  algún  defcredico  á  eíle  modü  de 
facar  la  ley  á  los  Metales ,  por  fer  necellaria  grandifsima  copia, 
de  ella  ,  en  que  fe  han  deconfuinir  forgofamente  muchos  duca- 
dos.  Pero  el  aíTombro  que  efto  caufa  afsi  mirado  por  mayor, 
defechará  fácilmente  qualquiera  que  en  particular  hizierc  cuen- 
ta de  los  gados ,  y  ahorros  neceíTarios  en  el  vno  ,  y  otro  modo- 
de  beneficio.  Y  aunque  por  la  experiencia  que  tengo  délos  muw 
chosafsientos de  Minasen  que  hcellado,en  las  Provincias  ¿q 
Chichas ,  Lipes  ,  Charcas ,  Parh  ,  Carangas,  Pacages ,  y  Orna, 
íuyo  ,  cafi  todos  fon  abundantes  de  leña  ;  y  en  las  masrigurofas,, 
y  cafi  inhabitables  punas,  proveyó  la  naturaleza  de  la  que  lia* 
man  Yareta. ,  en  grandifsima  copia  ,  materia  mas  apropofito  pa^; 
ra  el  fuego ,  que  la  leña  ordinaria  ,  por  fer  tan  vntuofa ,  y  llena, 
de  reíinajpero  para  que  ma*^  claramente  fe  vea  el  defengaño,ha- 
ré  la  cuenta  de  lo  que  oy  en  ella  Knperial  Villa  de  Potosí  cuell»; 
el  beneficio  de  vneaxon  por  el  modo  ordinario ,  y  lo  masque 
podrá  collar  por  ej  cocimiento ,  por  fer  eíle  el  lugar  mas  falco,. 
¿  cacodekñajíme  fe  conoce  de  todos  lo?  Minerales  deiteReynoj. 
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Gaílanfe  en  los  repaflos  de  vn  caxon  ,  aunque  en  fú  nu- 
mero no  aycantidoxicieita  j  porque  vnos  tardan  mas,  y  orros 
menos ,  diez  pefos  en  veinte  dias ,  dos  de  material ,  dos  de  Sal 
mas  que  en  el -cocimiento  ,  gue  iia  meneíter  muy  poca ,  tres  en 
lavar ;  y  fi  es  Metal  de  á  cincuenta  libras  de  pella,  ó  veinte  mar- 
cos de  Plata ,  diez  libras  de  Azogue  del  que  llaman  confumo ,  y 
otras  tres  de  pérdida  ,  que  á  pefo  la  libra  fon  trece  pefos ^  y  con 
\q%  diez  y  íiete  de  gallo  montan  treinta. 

-      En  vn  horno  de  los  que  oy  ie  vfan  para  quemar  Metales,  fe 
gaftan  en  v na  mitad  ,  que  llaman  el'efpacioxiel  dia  ,  dos  quinta- 
les y  medio  de  Yareta  ,  y  otro  tanto  de  noche  ,  con  que  fe  fuf- 
tenta  continuo  fuego  ^  que  á  feis  reales  el  quintal  (  y  ¿  vezes  vale 
menos )  montan  los  cinco  tres  pefos ,  y  íeis  reales..  Repartido  vn 
caxon  de  Metal  en  ocho  fondos,  que  feran  moderados ,  fe  les 
4a..á todos  fuego  por  dos  bocas,  difpueílos  en  los  hornos,  y. 
modo  que  queda  dicho  en  ehcapitulo.  5 .  y  a  la  cuenta  xie  lo  que 
oyfegafta,  bailaban  diez  quintales  de  Yareta  para  dar  fuego 
veinte  y  quartohor^s  áeftas. calderas,  yaunquenoes  neceila- 
lio  tanto  tiempo  para  que  el  Metal  dé  la  ley  ,  porque  con  me- 
nos rezelo fe  aíslentela  fegurida<i  de efta ganancia ,  deíle dobla- 
do gafto  de  Yareta,  que  fean  veinte  quintales,  que  montan  quin- 
ze  pefos ,  ocho  pefos'de  Indios ',  que  fon  por  todos  veinte  y  tres: 
Üe  fuerte^  que  por  efta cuenta  fe  vienen  á  ahorrar  fíete  pefos.. 
GanafemaslaPlata,que  )as  trece  libras  de  Azogue  llevaron, 
queferán  otros  tres  marcos,  que  valen  diez  y  nueve  pefos,  con 
que  fe  intereíTan  en  cada  caxon  mas  de  veinte  y  cinco.    Ganafc 
«1  tiempo  ,  pues  la  dilación  de  vn  mes  fe  reduce  a  vn  dia:  dan 
los  Metales  el  felto  mas  de  ley  ,  y  no  queda  ninguna  en  los  rela- 
hes,  puesporeft:e  modo  fe  puede  ,  y  debe  beneficiar  lin  ellos. 
Y  ficon  Metales  de  a  cincuenta  libras  por  caxon  fe  gana  en  ca- 
da vno  mas  de  veinte  y  cinco  pefos ,  beneficiándolos  por  coci- 
Hijenr'.  ,  en  los  que  tienen  mas  ley  ,  y  configuientemente  mas 
confumo  j  quien  no  vé  la  grandifsima  fuma  que  montai'á,  Mti 
Cada  qaatró  pinas  de-'  á  quarenta  marcos  van  a  decir  ¿3  6.  pefos, 
que  es  cafi  ocra  ganancia  bailante,  para  ahorrando  muqho ,  fiv 
^ir  la  coila  de  los  fondos ,  aunque  lo  que  infenfibiemente  fe  va  '■ 
gaftandodc ellos ,  hecho  pella ,  y  mezcladi  con  la  de  Plata,paf-  j 
fa  al  precio  de  ella ,  y  no  la  hazc  bíxar  deky ,  de  íuerte  que  fc] 
eche  de  yer  en  elenfayc,  pof  íct'ianpoed  ^Jf^udjefspfórvif  «fto,'; 

no 
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no  folo  de  recompenfa  de  lo  que  coftaron  ,  íino  también  de  legro 
no  pequeño. 

Y  quandopara  la  maquina  de  Metalesde  menos  ley  no  pa- 
rezca ranápropoíicoefte  modo  ,  pues  no  fe  labra  Mina  ningu- 
na de  que  no  fe  faquen ,,  y  puedan  aparcar  piedras  ricas  ,  íi  citas 
por  lo  menos  fe  benefician  por  cocimiento,  rendirán  mucho 
provecho ,  y  ferán  á  los  Mineros  de  muy  grande  ayuda  el  po- 
der valerfe  oy  de  la  Plata ,  que  tienen  los-  Metales ,  que  Tacaron 
ayer. 

CAf.XllL  De  otros  inconvenientes  deftc  beneficio,. 

y  fus  reaiedios.. 

LA  prcfteza ,  y  violencia  grande  con  que  en  eíte  modo  de  be- 
neficio fe  juntan  el  Azogue ,  y  la  Plata,  es  caufa  de  que á 
vezes  la  pella ,  que  de  ella  vnion  refulta  ,  no  fea  tan  pura,  / 
de  toda  ley  ,  como  la  que  fe  faca  por  el  beneficio  ordinirio  :  y 
efto  particularmente  fucede  ,  quando-  fe  cuecen  Metales  de 
mucho  Plomo  grueílo ,  que  llaman  Anco ,.  que  como  queda  di- 
cho, es  Plata  bruta.  Recógela  afsi  el  Azogue,  por  la  fuetea  del 
cocimiento  ,  y  por  la  brevedad  de  él  no  fe  da  lugar  á  que  fecon-' 
fuma,  y  gafte  lo  eftraño,é  impuro.  Bien  pudiera  continuando 
el  cocimiento  purihcarfe;  pero  por  no  dilatarlo  demaíiado  no 
convendrá  aguardará  efto  fiempre ,  y  afsi  en  conftando  que  el 
Metal  ha  dado  ya  la  ley ,  fe  podrá  ceíTar ,  y  facar  la  pella  como 
cíkiviere.  Lavefe  de fpues con  Azogue  fuelto,  que  fe  le  añada 
fin  agua  ,  y^  meneándolo  algunas  vezes'con  la  manb ,  todo  lo  im- 
puro fubirá  arriba  ,7  la  tela  que  dé  ello  en  la  fuperficie  Inziere 
fe  le  quitará  las  vezes  que  fuere  neceíl'ario  ,  harta  que  quede  el 
Azogue  ,  y  pella  limpio  coino  vn  efpejo.  Lo  aplomado ,  que  fe 
quitó  de  encinia  ,ó  fe  eche  en  otro  cocimiento  ,  fi  fueren  am- 
bos de  vn  dueño,  ó  febuelva  á  lavar  con  Azogue,  como  la 
primera  ,  conque  fe  reducirá  á  muy  poco  ,  ó  con  fal',.y  ceniza, 
o  cal ,  fe  repalTe  ,  y  rcfrieguemuy  bien  con  vn  pedazo  de  texa 
en  batea  ,  comv:>  quando  fe  lavan  los  que  llaman  Conchos  en  los 
caxones  ordinarios.  Ofiíaalmente,  fedefazogue,  y  funda  afsi 
ícbre  cendrada  ,  y  faldrá  la' Placa  buena  deteniéndola  vn  poco  al 
fileno  defpues  de  derretida ,  ycndofe  en  humo  el  Plomo ,  fi 

pe. 
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f)ecaba  de  el,  óapaTtandoeneícúria  el  Hierro,  fiel  Meta!  l<k 
tenia.  j 

Muy  negro  fe  pone  el  Azogue  en  el  cocimiento ,  y  no  re-: 
coge  la  Plata,  quando  los  Mecales  que  con  el  íe  benefician  abun-- 
dan  de  Azufre,  como  fon  toda  fuerte  de  negrillos :  y  fuera  acer- 
tada p.c  vención  averias  queniado^como  queda  dicho  ,  para  qui- 
tarfelo:  pero  quien  con  curiofidadquiíiere  facerles  afsi  la  ley, 
f  che  en  el  cocimienco  copaquiras ,  ó  millo ,  y  fal,,  ó  cofas  que 
^iiiualmente  la  contienen  .  como  legias ,  y  orines ,  y  verá  como 
al  cabo  de  alguinas  horas  muda  el  Metal  de  color,  fe  limpia  eí 
Azogue ,  y  fe  incorpora  con  la  Plata.  /       \\^■  > 

/  Mucho  fe  ahorrara  beneficiando  los  negrillos  por  eíle  moi 
do ,  á  no  fcr  tan  cierto  el  daño  que  las  calderas  reciben  ,  gaftan- 
dolas  1  a  fuerza  de  eftos  materiales ,  y  afsi  no  es  cofa,  que  deba 
pcadicarfe de  ordinario.  Tampoco  fe  puede  preparar  el  Mietal 
con  provecho ,  cociéndolo  fin  Azogue  coo  las  cofas  dichas ,  en 
otro  genero  de  vafos  *  porque  á  los  de  barro  ,  por  mas  vidriados 
que  eíten  ,  los  ttafpaílin ,  y  a.  los  de  Hierro  los  deshazen  ,  y  con- . 
.vieccen  en  Cobre ;  prevengo  eflo ,  porque  no  lo  experimente  aU. 
^uno  con  fu  daño.  Algo  pudiera  hazerfe  en  calderas  de  Cobre, 
Q  JHierrp,,  embarnizadas  todas ,  como  queda  dicho ,  o  repaíTan-,, 
do  muchas  vezes  el  negrillo  con  eftos  materiales ,  como  también 
fe  advirtió;  pero  lo  mas  fácil  es  quemarlo,  aunque  porque  fe 
vieííe  la  poisibilidad ,  y  el  modo  de  beneficiarlo  crudo,  he  eferitp 
]fyác  arriba. 

CJ?.  XIF.     Como  fe  hará  pella  de  los  Metales  de 
Cobre  por  cocimiento. 

RArifsimos  fon  los  Metales  de  Cobre,  q'^e  ?-noHdos ,  e  in- 
corporados con  Azogue  fe  vnen  con  él ,  y  hazen  pella ,  y 
jEincrc  muchos  Minerales  >  que  de  efte  genero  he  vifto  en  todas 
eftas  Piovincias ,  apenas  halle.vno  de  efta  cali:lad  '■  eíli  efte  en 
la  de  los  Lipes ,  poco  mas  de  vna  legua  de  Sabalcha  ,  en  el  cami- 
no que  va  a  Colcha,  en  vna  pampa,  ó  llanada,  es  labor  anti- 
gua de  los  Indios ,  y  aunque  fon  los  Metales  ricos  de  Cobre ,  no^ 
tienen  Plata  ningu  na. 

1^\  poco  cuidado  que  pufieron  en  recogerlos  arguye  lo  que. 

es 


'éscicrtor,  que  nobufcaban  lino  los  colores  finífsímos,  verde ,  y. 
azul,  que  Uamancibairo  ,  que  entre  ellos  le  crian  ,  la  rnezcli 
<le  algún  genero  de  Plomo ,  que  efte  Metal  de  Cobre  tknc  ,  le 
facilíca  la  vrtlort  con  el  Azogue  ,  y  es  íolo  el  que  he  vifto  hazer 
pella  por  el  modo  ordinario  de  la  Placa;  pero  por  el  de  el  co- 
cimiento todos  la  hazen ,  con  el  modo  ,  y  advertencias ,  que  fe 
figuen:  ) 

Los  fondos  en  que  fe  ha  de  beneficiar  el  Metal  de  Cobre  han 
de  fwt  de  Hierro  ,  y  no  deotra  materia ,  porque  no  fe  confeguiri 
lo  que  fe  pretende. 

Qualquier  fuerte  de  Metales  de  Cobre,  que  á  difcrerfciji 
de  fus  negrillos  llamamos  pacos,  Tiendo  verdes,claros,ú  obfcuros, 
ú'dc  otro  color  ,  no  tienen  necefsidad  de  mas  preparación ,  que 
molerlos  fútilmente, y  cocerlos  como  los  de  Plata. 

Los  negrillos  de  Cobre  ,  feon  acerados ,  cfpc jados ,  ü  otro§, 
qualcfquiera  ,  fe  han  de  quemar  ,  hafta  que  pierdan  el  brillar 
que  tienen  ;  y  porque  con  la  quema  fe  engendra  de  ellos  mucha 
Caparrofa  ,  ó  Copaquira  ,  fe  lavarán  ,  como  queda  dicho ,  hafta 
que  fe  les  faque  toda :  cuezanfc  luego ,  y  fe  reducirá  á  pella  to- 
do el  Cobre  que  tuvieren;y  fi  fin  quitarles  la  Caparrofa  fe  echaf- 
Í6  en  el  fondo  de  Hierro ,  en  breve  lo  gaftaria ,  y  convertiria  en 
Cobre  fino. 

Tienen  ,  demás  de  lo  dicho ,  otra  propria ,  y  particular  virj 
Ctíá  los  fondos  de  Hierro ,  para  juntar ,  y  revivificar  el  Azogue 
ya  cafi  (ieftruido  ,  y  convertido  en  otra  fuftancia  :  cofa  digna  de 
íerfabida,  y  admirada  entre  otros  milagros  ocultos  de  la  natu- 
raleza. Azogue  es  el  Solimán ,  aunque  tan  alterado  como  fe  ve, 
éimpofsibilitado  al  parecer  de  reducirfe  á  cuerpo  ,  mayormen-' 
te  convertido  en  agua,  pues  como  fi  fuera  Sal  fe  deshaze  en  ella; 
eftado  á  que  es  muy  contingente  llegar  en  los  caxones  del  bene- 
ficio ordinario.  Cuezafc  ,  pues ,  efte  Solimán  molido ,  ó  el  agua 
en  que  eftá  deshecho  ,  en  vafo  de  Hierro ,  y  Ce  verá  reducirfe 
luegoáfu  primero  ser  de  Azogue  corriente,  y  vivo.  AíTomos 
de  efta  propriedad  oculta  del  Hierro  fe  experimentan  en  el  be- 
neficio de  Metales  de  Plata  ,  cuyas  perdidas  fe  han  reparado  en 
muyeran  parte,  defpues  que  fe  introduxo  el  echarlo  deslie- 
dlo en  los  caxones.  Pero  en  el  cocimiento  es  mas  prcfta, 
y  fácil  de  experimentar  efta  virtud,  por  el  mayor  calor  que  la 
laca  ,  y  comunica.    Y  quien  palpablemente  quifi^re  dcfcnga- 

Q,  ñar¿ 
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ñarfc,  cueza  el  Solimán  molido,  en  vaío  de  otra  materia,  bi 
que  quiGeie  ,  y  por  masque  hierba  el  agua  no  verá  Azogue  nin- 
guno ,  y  fi  en  ella  echa  vil  pedazo  de  Hierro ,  dentro  de  brcvp 
rato  lo  hallará  reducido  á  cuerpo ,  y  mejor  fi  el  vaío  todo  íuer^ 
de  Hierro,  íomo  queda  dicho. 

CAT.  XV,   Del  lavar  por  cocimiento  los  caxones, 

que  fe  benefician  fin  éL 

AVnque  quedan  prevenidas ,  y  en  parte  remediadas  las  cau- 
fas  de  la  pérdida  ,  y  confumo  de  Azogue  en  el  beneficio 
ordinario  ,  en  el  Tratado  antes  de  elle ,  que  de  el  le  hizo .,  ícrá 
muy  difículcofo  evitar  en  todo  el  daho.poraquellas  advertencias^ 
ya  queieeikirve  engran  partq._  í^ero  porque  ppdr4,  iuceder, 
quciliegue  á.tai-difpoficion  vn  caxon ,  que  el  Azogvie/e  altere d$ 
manera,  que  fe  convierta  en  agua  >  como  fe  dixo  del  ;>üiimánj 
con  que  no  ferá  defe¿to  ninguna  de  las  prevenciones  dichas ,  fe- 
raen  tai  cafo,  no  folo  conveniente,  fino  tor^ofo,  lavar  los 
tales  caxones  por  cocimiento  en  fondos  grandes  de  Hierro  ,dif- 
pueftosde  la  fuerte  que  fe  dixo  de  los  de  Cobre  ,  donde  coni^^ 
eos  herbores,  y  ayuda  del  movimiento  del  molinete ,  fe  Juntarí 
el  Azogue ,  y  Plata ,  que  fe  hu viere  deshecho  en  lis ,  y  íe  reftau- 
rará  á  fu  ser  primero  el  que  eftuviere  convertido  en  agua,  (^ei 
cAatranfmu ración  del  Azogue  en  los  caxones  no  fea  impufsibley 
pacece  lo  aíTcgura  la  experiencia  ,  por  los  muchos  que  anees,  dé' 
aoraen  varias  partes  fe  han  beneficiado,  üii  ígcar  de  ellos  Plii-^ 
ta ,  niAzogue  >  aviendoíeles  echado  mucho  ;  y  no  ay  funda-> 
menro  baftante  para  atribuir  á  la  lis  ella  pérdida  total :  demás,: 
deque  muchas  vezes  concurren  con  el  Azogue  en  los  caxones. 
las  cofas  que  lo  convierten  en  Solimán  :  y  quando  por  faltar -el* 
calor  alga  vehemente  ^  yffcco-^quees  fueneílcxparA  f^Jblimar- 
k) ,  no  fe  atribuya  áeíie principio  ,  también  las  aguas  Tuertes  lo 
convierten  en  agua  ,  y  acompañan  ftéquentemente  álosMeta-»- 
Les  los  n^ateriules  de  que  fe  hazen  ,  que  fon  cali  los  mifmos ,  que 
los  otros  que  los  fubliman ,  y  todos  con  la.  humedadTe  derriten 
enagua;  y  aunque  no  esran  fuerte  como  la  depilada  i¿  oo  rc- 
píignaque fe  leatribuy^a  cílos  eíé¿los ,  aunque  no  los  caufe 
con  la  pccíkza ,  y  violeacia  que  la;s  aguas  fuertes  comun«s.,  Su- 

puef-. 


puedo ,  pues ,  que  llegue  el  Azogue  a  convemríe  e*  ,  cla- 

ro eítá  que  fe  íaldrá  con  ella  ,  aunque  mas  cuidado  ^  .  eti 

el  lavar  loscaxones,y  fe  perderá  codo  ün^rcmec 
vfadaeíte  del  cocimiento  , con  la  ayuda  del  Hierro;;  y  aunque 
fuera  arrogante  cemeridad  negar  al  poder  <k  b.nacntalez:v ,  e» 
alguna  ot<rá  ¿aula  fuya  ,  virtud  para  obrar  aqiiellexí{cé"to,i3or  lo 
menos  haíb  oy  no  fe  fabe  que  la  aya:  verdad  ,  que  fabrán  ferio 
los  que  fueren-  muy  verfados  en  la  Filofofia  de  la  tcanlpvií:aciott  - 
délos  Meta  les,  y  I  óS  demás  deberán  creerla.     Í'mvlI  ib  ¿iu. 
,'':ííi^fati?SÍ(ít  fondos  de  Hierro  fe  Uvarcncñ  Insde  Cdbue  1*)S' 
Metales  qí>c  fe  bcneíician  en  caxones,  bien  difpue líos  común*.) 
menre, cociéndolos ,  y  meneándolos,  halla   que  enfayadas  Jas» 
Lamas  de  encima  ,  no  den  feñalde  lis  ninguna ,  íe  recobrara  caíii 
codo  el  Azogue  ,  que  en  pct-iiida ,  y  ccmiumo  avia  de  íalir  me- 
nos ,  y  acabará  el  Metal  de  dar  tficjor  la  ley  que  tuviere.  Podraní 
también  ponerfe  dentro  de  ellos  fondos ,  mientras  fe  lava^  coniot 
cflá  dicho ,  en  Silos ,  algunas  ber  jas ,  ó  pedazos  de  Hierro  ,  con 
que  fe  ayudará  á  reducir  el  Azogue ,  que  fe  huviere  deshecho, 
ó  convertido  en  ^gua. 
"'  ....,...._■., 

CJT.   Xf^L     Dcíéeñcfíaoáclviecalcs  ricos  de    f 
Oro,  y  Placa. 

EL  Metal  en  que  fe  vén  en  fu  firma  el  Oro,  ó  la  Plata  puros; 
mezclados  con  la  piedra ,  fe  llama  machacado ,  y  aunqiu? 
están  rico  como  la  vift^' Juzga  ,  no  dexa  de  necefsitarde  btuju-' 
lael  modo'de  fu  beneficio :  porque  fi  ha  de  fer  por  Azogue  ,  ni 
puede  molerfe  bien,  ni  el  Azogue  abrazar  el  Oro  ,  ó  Plata  tan 
grueíTa  ;  y  fi  por  fuego ,  la  mezcla  de  la  piedra  fcca ,  y  fm  ju- 
go.^ que  los  acompaña  ,  es  de  effcorvo  grandifsimo  para  la  funJ 
dicion ,  en  qualquier  modo  que  fe  ha*a ,  y  no  puede  apartürfe 
líívnoíieloottofinríefgó  de  niucha  per<^ida.  Afsi  lo  experi- 
mentaron los  primcro^deícubridores  del  hctmófo,  y  ricó'Mc-' 
tal^machacado  de  Turco,  en  la  Provincia  de  Carangas  ,  con  fu 
daño  ,  hafta  que  vn  amigo  mió ,  Minero  entonces ,  y  Religiofo 
óy  de  la  Familia  dd  Seráfico  Padre  San  Francifco,  les  enfeñó  el 
benehcio,  que  llaman  de  Tintín.  Hazefe  en  vna  piedra  dura 
VHa  Concavidad  redonda  idt'Yftaqi<a<-t3',  4  mas  é^c  diámetro  pat 
^  Qt  arri- 
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arriba ,  y  otro  tanto ,  ó  mas  de  hondo ,  á  manera  de  almirez^dif-  í 
minuycndo  como  pirámide  lo  ancho  de  fu  circunferencia  ,  hafta  .4 
terminarfe  abaxo  en  no  mas  efpacio  ,  que  quatro  dedos :   echafc  *1 
aquiel  Azogue  fuftcience  ,  y  el  Metal  machacado  hecho  peda- 
zos, y  con  vna  bacreti  de  Hierro  ,  redondo  el  cabo  como  mana  «^ 
de  mortero  ,  íe  vá  moliendo ,  y  con  la  fuerte  agitación  fe  incor- 
pora el  Azogue  con  el  Oró  ,  ó  Plata.   La  Lama  fútil  fe  fale  con 
el  agua  ,  que  por  vn  caño  angofto  entra  por  lo  alto  en  la  dicha 
lavadura  déla  piedra continuan>ente,  y  fale  por  otro.  Recogen- 
fe  eílas  Lamas  en  fu  Cocha  ,y  fe  benefician  defpues  por  Azogue, 
como  queda  dicliQ ,  y  rinden  muy  confiderabie  provecho :  poiv 
que  el  Roficlér  ,la  Tacana  >y  Polvorilla ,  y  otra  qualquier  fuer- 
te de  Metales ,  aunque  fean  muy  ricos  ( que  á  vezes  acompañan 
al  machacado)  mientras  eíhindebaxo  de  efpecie  de  piedra,  y 
como  tal  fe  muelen  >  y  convierten  en  polvo  >  fe  falen  del  Tintiii 
fin  dar  la  ley.  'r'-'.'rihi>^^   .,-,.,    <s)-.,«v,^,.r. - 

Poca  fera  la  cantidad  de  Metal  ,que  podra  cptnmodamentc 
beneficiarfe  por  aquefte  modo  ;  y  para  que  fu  vfo ,  como  de 
Canta  importancia ,  fe  eftienda  á  maquinas  mayores ,  fe  hará  inf^i 
trumento  en  la  forma  que  fe  figue  '•  adviniendo  primero,que  no 
folo  el  machacado ,  que  la  naturaleza  erija,  en  las  Minas,  deJ3C 
beneficiarfe  áfsi ,  fino  también  el  que  facflifsimamenteié  hale, 
quemando  los  Metales.cn  piedra ,  con  que  granujan  en  Oro ,  ó 
plata ,  mayormente  los  que  tienen  Anco ,  ó  Plomería  mas ,  d 
ineno5,conforme  fu  riqueza,  obra  de  quercfultan  muchos  ahory 
ros,  y  provechos.  J    ■ 

En  los  Afsientos  de  Minas  deftasProymcias><jGn¿e,  9,IaJCaIí 
ta  del  agua ,  u  del  dinero  neceílario  para  fu  fabrica ,  impofsibili«.i 
taáhazerlos  qi>e  llaman  Ingenios  para  moler  los  Metales,  fon- 
muy  fabidos  ,y  vfadosdos  modos  de  reducirlos  a  hazerlos  harí- 
nacon  piedras,  llaman  al  vnaTrapiche,y  Alaray  al  otro.  Confta 
qualquiera  dellosde  dos  piedras  grandes,  y  duras,llana  la  de  abai 
xp^que  Jlaman  Solera,aírentada  á  nivel  fobre  el  plánde  la  tierra,; 
enfornaade  rueda ,  ó  quefo  entero-la  de  arriba,  en  los  Teapiches- 
que  mueven  cavalgaduras ,  como  en  las  Atahonas ,  6  Molinos- 
de  Azeytunas.  L  a  de  los  Marayes  es  como  media  luna ,  masaQi*: 
cha  por  la  parte  circular  de  abaxo ,  que  por  la  llana  de  arriba ,  a, 
que  eíia  atado  fuertemente  vn  palojde  fuficiente  largueza ,  para 
^ue  do$  trabajadoras  ^do$  a  fus  extremos  de  vuavaQda,y  otra. 


de  los  Metales.  ii^ 

la  alzen ,  y  baxen  azia  los  lacios  fin  mucha  fatiga  ,  y  con  fu  pefqi, 
y  golpe  fe  defmenuza  el  Metal.  Fáciles ,  y  fabidas  fon  fus  fabri- 
cas j  y  afsi  no  me  detengo  en  dcfcribirlas :  folo  di^o ,  que  para  el 
pretence  intento  no  han  de  fer  las  foletas  liwas ,  íino  concavas, 
con  capacidad  balUntc ,  para  qoe  las  boladeras  de  arriba  puedan 
andar  un  eítorvo.  Entre  agua  por  vn  eílrechocaíío  ,  por  lomas 
alto  de  la  foleta ,  en  lo  baxoeftará  el  A/oguc  ueccllario  ,  y  (c  ira 
echando  el  Metal,  que  huviere  demoletíe.  Lo  machacado  fe 
mezclará  con  el  Azogue,  lo  demás  convertido  en  fútil  Lama 
faltó  por  otro  caño  con  el  agua  ,  y  fe  recogerá,  y  beneficiará 
como  queda  dicho.  ' 

A.  Tintín.  B.  Barreda.  G.  Agua  que  entra.  D.  La  Laraa^ 
que  fale  con  el  agua.  E.  Cocha ,  ó  lugar  en  que  fe  recogen.  F.' 
Syelodel  Trapicheó  Maray  quadrado.  Q.  Sokra  redonda!  H. 
Bóladera  de  Trapiche.  L  Doladera  de  Maray.  K.  Palo  largo 
con  que  fe  mueve. 
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beneficio  de  todos  por  fundíeion.     -ipnc^ 
CAPITULO     PI^IMERO.      > 

á)^z.  as  a^  r  neces  Áñ^^^^ErL  a 
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\^f]i.  modo  mas  general ,  mas  proprio  ,  y  nías  conforJ 

jlP^Cfj^  ■'Wé'áh  Raturalezadclos-Meta1es7  para  apar- 
'\f''éÁ     tarlg^de  ía  tierra  ,  y  piedras  con  qííe  Te  cria» ,  y^ 
I^IS     reduáirk)s  ala  pureza,  f?períecdqn*,  que  á  ca*' 
^^    davnofe  les  debíe,  fegun  fu  elpecie,  es  me- 
"^  diante  el  fuego  en  los  hornos ,  que  para  eftc 

cfecloNl^Uaman  de  fundición.  Piaóticófe  ello  en  el  mundo  def- 
de  que  tjv;:) principio  en  el'^Conocimiento,  y  vfo  de  Metales, 
haíh\  que  en  efle  nueílro  íiglo ,  y  Mundo  Nuevo,  en  efta ,  la  mas 
famofa  ,  y  rica  de  ambos,  Villa  Imperial  de  Potosí,  fe  defcubrió, 
5' piífo  en  p-latica  el  beneficio  de  Azogue  páralos  Metales  de 
fu  no  menos  nombrado,  que  rico  Cerro,  que  le  dio  fu  nombre.' 
Y  aunque  ,  coít:o  queda  dicho  en  los  Tratados  antes  defte  ,  to- 
dos los  Metales  de  Oro ,  y  Plata  fe  pueden  beneficiar  por  Azo- 
gue ,  codavia  para  muchos  dcllos  es  neceííluia  la  fundición  ,  y; 
paia  loi  muy  ricos  mas  á  propoíito ;  ^  afsi ,  nunca  fe  haincerrum- 


^  dclos  Metales.  i2r7 

pido  fu  vfo  en  cfta  Villa  ,  ni  demás  Minerales  de  efte  Rcyno. 
Los  otros  Metales  viles  for^ofamente  íe  benefician  por  fue50'í,y 
con  él  fe  perficionan  rodos :  y  en  vano  prefumira  de  dicílro  eh  é[ 
Arce  de  Metales  >aunqiie:no  trate  fino  defoloslos^ie  Plata  por 
Azogue  ,cl  que  no  fupierc  fundirlos,  y  retinarlos ,  á  fo  menos 
por  menor,como  ya  queda  advertido  ,  paraqw:  de  cierto,  y  no 
acaíOjConozca  la  ley  que  tienen,y  les  debe  íacar. 

CJP.   II.      De  la  materia  de  que  fe  han  de  hi- 
zer  los  hornos  para  fundir,  y  otros 
efedos. 

DE  píedras,6 adobes,y  barro  fe  fabrican  los  hornos  en  que  los 
Metales  fe  funden ,  y  dc(ác  h  elección  dertos  materiales 
es  neceílario  comience  el  conocimiento  del  Fundidor,  uno  quie- 
re perder  el  tiempo,  y  trabajo.  No  fon  á  propoíito  para  efta 
obra  las  piedras  muy  duras ,  y  que  tienen  venas ,  porque  con  la 
íuer<j;a  del  fuego faltan,y  fe  bazen  pedazos.Las  que  fe  convierten 
en  cal  tampoco  firven,  porque  fe  deshazen  en  polvo, y  no  tienen: 
coníiílencia.  La^^  piedras  blandas,  y  que  no  tienen  vcnos,  fon  las 
que  refiflen  mas  al  fuego,  y  entre  eftas  fon  las  mejores  las  que  lla- 
man amoladeras. 

^  La  tierra  de  que  fe  ha  de  hazer  el  barro,  ó  los  adobes,ní  fea 
arenifca  ,ni  falada  ,  porque  qualqvuera  deílas  mezclas  hazeqjc 
con  la  violencia  del  fuego  fe  deriita,  por  cuya  caufa  no  fe  hazcn 
los  hornos  de  ladrillos  •  íea  limpia  de  qualquier  jugo,  Caparrofa, 
Alumbre  ,  Salitre  ,  ¿¿c.  denra,y  fucil,  y  fi  huviere  en  abundancia 
de  laque  es  buena  paracriíolcs,  fe  hará  vna  obra  muy  durable, 
o  por  lo  menos  fe  dé  con  ella  la  capa  con  que  fe  embarran  ,  y  en- 
lucen los  horn^^s  por  dedcntro  defpues  de  acabados. De  la  mifma, 
qifpueíh  comoconviene,fea^';iencen  losMazacotes,  que  fon  los 
fuelos,ó  toados  de  los  hornos,y  los  receptáculos  en  que  fe  recoge 
el  Metal  fundido,aünque  ellos  hazen  algunos  de  mezcla  de  tier- 
rj,y  de  carbón  moíido,en  iguales  pártese  y  la  ítaman  carbonilla. 
Para  los  hornos  de  re  verber.icioq  fe  haga  adobera  a  prapoíiro,en 
ngüta  de  porción  de  circulo, mas  larga, y  grueíTa  por  la  parre  cx- 
terior,que  por  la  de  adwntro^on  (jue  fe  facilitará ,  y  abreviara  fu 
faanca.  Cj4P 
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£JT.  lll.  De  las  diferencias  que  ay  de  hornos ,  y 

prinaeramcnce  de  aquellos   en    que  fe 

queman  los  Metales  en 

harina. 

DE  varias,  y  diferentes  formas  fon  los  hornos,  que  los  que 
pradican  el  Arce  de  los  Metales  han  inventado  para  dis- 
ponerlos, y  perticionar  los.  En  vnos  fe  preparan  quemándolos, 
los  que  de  efto  tienen  necefsidad  ,  en  otros  fe  cuecen  los  que  por 
Azogue  han  de  dar  la  ley  ,  fundenfe  en  otros :  y  finalmente  ,  en 
vnos  fe  aparcan  ,  y  dividen  los  preciofosde  los  viles,  y  ferefi- 
nanen  otros,  (¿lemanfe  los  Metales ,  ó  en  piedra  ,ó  en  harina, 
fi  en  harina,ó  por  reverberación  ,  ó  por  toftadillo.  Del  fuelo  del 
horno  arriba  es  vna  mifma  la  fabrica  que  oy  fe  vfa ,  en  que  fe  re- 
verbera,ó  tueftael  Metal  mol  id  o.  Lev  ante  fe  el  íuelo  délos  hor- 
nos de  reverberación  á  altura  de  poco  mas  de  vara ,  en  circunfe- 
rencia,de  la  capacidad , y  grandeza,  que  fe  huvieren  de  hazer,  es 
macizo,  y  perfedaaKnte  llano,  éntrele  la  llama  por  vcnt3na,que 
tendrá  cnmedio  de  las  dos  puertas,  que  luego  fe  dirán,  con  fu 
íabaleta ,  y  buytron  >  donde  arde  la  leña ,  y  caen ,  y  fe  recogen 
las  cenizas.  £1  fuelo  de  los  hornos  de  tolladillo  es  fundado  íobrc 
arcos,  los  dos  principales ,  que  como -diámetros  lo  cruzan  ,  fon 
de  tres  quarcasde  ancho  ,  y  poco  mas  de  vara  de  alto ;  todos  los 
demás  fon  pequeños ,  hechos  de  adobes  angoftos  ,  y  no  grueíTos 
como  ladrillos  ,ydevnoá  otro  ay  la  diftancia  que  baile  para 
qL:e  con  otros  hechos  del  mifmo  barro  fuerte  ,  de  vna  tercia  ,  ó 
algo  mas  de  largo  en  qüadro  ,  y  de  tres  dedos  de  alto ,  fe  ajufte, 
y  llene  lo  que  huviere  de  arco á  arco  ,  de  fuerte  ,  que  por  en-^ 
cima  quede  el  fuelo  muy  parejo,  y  llano.  En  el  hueco  de  los  ar- 
cos grandes  fe  enciende  el  fuego  por  vna  bocajtapadas  l?.s  otras, 
y  de  allí  fe  comunica  por  las  concavidades  de  los  otros  peque- 
ños ,  y  fe  calienta ,  y  enciende  todo  el  fuelo  del  horno ,  y  fe 
tuelh  el  Metal ,  que  fobte  el  eftá  hecho  harina.  Lcvantafe  fo-  • 
bre  eítosfuelos  dichos  la  capilla  ,  ó  bobeda  arqueada  ,  no  con 
tanto  huelo  ,  que  conftituya  femicirculo  ;  porque  no  fea  menor¡ 
elcdlor  dilatado  en  canto  eipacio  ,  ni  con  can  poco,  que  no  de 

lu- 
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logar  para  que  el  Oficial  fcncado  pueda  embarrar,  y  enlucir  e/ 
horno  pordcJeiicro  jdefpues  de  igualado  el  luelo.  íin  lo  mas 
aleo  de  la  bobeda  ,  que  corrcíponde  á  la  mitad  del  horno  fe 
dexa  vna  puerca  ,  ó  agujero  redondo  de  vna  quarca  de  diamecro, 
por  donde  fe  ha  de  echar  en  el  iiorno  el  Mecal  molido  ;  a  los  la- 
dos cambien  fe  deKan  ocros  dos  agujeros  en  forma  de  chimeneas, 
por  donde  falga  el  humo  ,afside  la  leña  con  que  fe  da  fuego, 
como  el  que  dcfpidenconél  los  Metales  que  fe  queman.  De- 
xanfe  cambien  dos  puercas  de  media  vara  en  quadro  ,  que  co- 
mienzan defde  el  plan  del  fuelo  del  horno ,  opuefta  la  vna  á  la 
otra  por  diamecro  ,  por  donde  fe  menea  la  harina  con  rodillos  de 
hierro  ,  y  fe  mira  h  ella  baitantemence  quemada ;  y  vltimamen- 
te  ,  fe  faca  quando  ya  ella  para  ello,  tfto  es  lo  que  halla  aora  fe 
vfa  comunmente ;  pero  conforme  lo  que  yo  practico ,  mucho  fe 
ahorrará  de  gallo  de  leña ,  y  tiempo ,  ii  en  lugar  de  los  adobes^' 
de  que  fe  haze  el  fuelo  en  que  los  Metales  fe  cueílan  ,  fe  puíie^ 
ren  planchas  de  hierro  del  grollor  doblado  de  vn  real  de  á  ocho, 
y  del  largor  que  fe  pudiere ,  con  que  fe  efcufarán  cambien  algu- 
nos arcos,  y  pueden  efcufarfe  codos ,  le  vaneando  de  adobes  vna 
pared  que  defcriba  vn  circulo  redondo  ,  halla  la  alcura  que 
nuviere  decener  el  fuelo  del  horno,  y  fobre  ella  fe  atravieíTea 
barretas  de  liierro ,  largas ,  ó  coreas ,  fegun  lo  fuere  la  dillan-* 
ciaen  que  fe  fuftentenlas  planchas  dichas;  y  para  que  ablanda-' 
das  con  el-fuego  no  fe  rindan  las  barretas  al  pefo  del  Metal ,  fe 
les  ayudará  con  algunos  pilares  de  barro  fobre  que  eílrive,quc 
Qcgpen  poco  ,  y  fe  pongan  donde  ladiílancia  fuere  mucha.  De- 
xefe  en  la  parce  mas  cómoda  puerca  por  donde  fe  de  fuego,  y; 
en  la  opuella  vna  chimenea  por  donde  falga  el  humo. 

Mas  acomodado  ,  y  de  fabrica  mas  fácil  ferá  elle  horno," 
no  haziendolo  redondo  ,  fino  quadrado  la  mitad  mas  largo  que 
ancho.  Hechas  las  paredes  en  ella  proporción,  fon  iguales  co- 
das las  barrecas,óverxas  de  hierro  ,  que  fobre  ellas  fe  han  de 
poner,  para  que  fuílencen  las  planchas  fobre  que  fe  ha  de  que- 
mar el  Mecal ,  epmediode  vna  de  las  paredes  mas  coreas  fe  de-í 
xará  puerca  por  donde  fe  de  fuego ,  como  en  los  hornos  donde 
fe  queman  lamas  ,y  en  la  opuella  déla  vanda  de  arriba  chi-; 
menea  ,  para  que  falga  el  humo  ;  á  las  barreras ,  y  planchas  de 
hierro,  fc^lesdará  vna  capa  de  barro  delgada  por  abaxo,í3ara 
que  [is  dañe  menos  el  fuego,  ^y  otra  por  arrjtba ,  para  que  ü  en 
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la  quema  fe  (krriciere  algún  Azuue,ó  otra  cofa,  no  lleguen* 
ni  haga  mal  al  hierro. 

hilen eftos  hornos  del  todo  defcubiertos  por  arriba,  fin 
que  á  la  redonda  tengan  pared  mas  alta,  que  media  vara  ,  ó 
menos ,  para  que  la  harina  del  Metal  fe  detenga  ,  porque  afsife 
evapora,  y  fale mas aprieíla  qualquier  maleza  que  tengan  los 
Metales:  y  en  la  cumbre  de  los  hornostapados,quefon  los  que 
al  principio  le  dixeron ,  y  íe  vfan  ,  fe  buelve  á  condenfar ,  y  caer 
fobre  la  harina  con  mas  viveza  ,  para  hazerdaño  en  el  beneficio. 
Tengan  fus  puertas  por  donde  en  Tiendo  tiempo  íe  faque  la  ha- 
rina con  rodillos. 

A.  Suelo  del  horno  de  reberveracion.B.  Suelo  fobrearcos 
del  horno  del  toftadillo.  C.  Puertas  por  donde  fe  da  fuego ,  y  fa- 
ca la  ceniza.  D.Verxas  de  hierra.  E.  Suelo  del  Iwrno  redondo. 
E.  Suelo  del  horno  quadrádo.  F.  Horno  redondo^-G.  Horno 
quadrado.H.  Chimenea. 
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CATAV.  Délos  hornos,  y  modos  de  quemar  los 
Metales  en  piedra, 

QUemanfe en  piedra  los  Metales, ó  para  facilitar  fu  mo- 
lienda j  ó  para  quitarles  algunas  malezas  que  los  acompa- 
ñan ,  ¿impiden  íi  íu  bencricio  ,  afsi  por  fundición  ,como 
por  Azogue  ,  como  queda  dicho.  Puedcnfe  quemar  en  bornoj 
de  rebervcracion ,  femejantes  en  todo  a  los  que  poco  defpues  le 
dirá  ,  firven  en  las  fundiciones. 

También  fe  queman  en  hornos  quadrados ,  mas  largos  que 
anchos  ,  como  en  los  que  fe  cuece  el  ladrillo /llenos  por  todas 
partes  de  ventanillas,  para  que  fe  encienda  el  fuego  ,  y  tenga  el 
ayre  entrada.  Afsientanfe  primero  fobre  el  fuelo  trozos  de  le- 
ña grueíTa ,  fi  la  ay  ,  atraveífados  vnos  fobre  otros ,  en  forma  de* 
parrilla  ^y  luego  menuda  encima ,  y  fobre  aquefta  el  Metal ,  las 
corpas  mas  grueíías  primero ,  luego  las  pequeñas,  y  fobre  aquef- 
ce  el  llampo.  Donde  no  ay  leña  fe  haze  con  yareta  ,  y  eftiercol 
de  carneros  de  la  tierra  ,  ó  pedazos  grandes  del  que  fe  faca  de 
los  corrales  en  que  los  ganados  fe  encierran  ,  y  algunas  capas  de 
hicho ,  para  que  mas  fácilmente  fe  comunique  el  fuego. 

Otros  con  la  leña  ,  ó  yareta  dicha  queman  los  Metales  en 
vn  lugar  quadrado  ,  mayor  ,  ó  menor  ,fegun  la  cantidad  de  lo 
quehuviere  dequemarfe.  Cercafe  por  las  tres  partes  de  ado- 
bes, ó  tierra  ,  fin  ventanilla  ninguna ,  la  otra  parte  eflá  defcuj 
bierta*  fobre  la  leña  fe  pone  el  Metal  .en  forma  de  montón  ,d 
pirámide.  Hazefe  de  los  lampos  con  agua  vno  como  barro, 
conque  el  Metal  fe  tapa ,  dexandodos,ó  tres  agujeros ,  para 
que  refpire  el  fuego  ,  como  quandófe  haze  carbón. 

Si  el  Metal  que  huvicre  de  quemarfc  fuere  foroche  ,fe  dif- 
ponga  el  fuelo  algo  pendiente  ,  para  que  la  materia  que  del  fe 
derritiere,  y  corriere  á  manera  de  efcoria  ,  falga  luego  fuera 
del  fuego  ,  y  del  horno. 

Quénianfe  también  los  Metales  en  ollas  de  barro  grande?; 
agujereadas  por  muchas  partes  del  fondo,  aíTentadas  fobre  otras 
en  que  aya  agua  ,como  ya  fe  dixo  quando  fe  trató  del  benefi- 
cio de  Azogue.  Conque  fe  les  faca ,  y  recoged  Azufre  , ó  be-.' 
cun  que  tienen. 

R  \  Tam2 
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También  fe  pueden  quemar  en  los  hornos  en  que  por  co- 
eimiento  fe  faca  á  los  Metales  la  ley  que  tienen  ,  en  el  capitulo 
del  tercer  Libro  queda  declarada  íu  fornu ,}'  afsi  no  fe  repite  en 
efte.  Y  adviertaíe ,  que  fi  huvieren  de  quemarfe  Metales  que 
tengan  Caparrofa ,  ó  Alumbre,  ante  todas  cofas  fe  les  quite, 
lavándolos  en  el  modo  que  también  queda  dicho  arriba,  en  el 
fcgundo  Libro  del  beneficio  por  Azogue- 

QAT.   V,  De  los  hornos  en  que  fe  funden  losMeta^ 

les,  y  prin:ieramente  de  aquellos  en  que  fe 

funde  conleñá.. 

FUndenfelosMetales,ÓGon  leña  ,  o  con  carbón  ;  variafc 
efto  en  quatro  modos  á  que  íe  aplican  otras  tantas  diferen- 
cias de  hornos.  Si.fe  funden  con  llama  fola  de  leña  ,  fe  haze  en- 
hornos  de  reverberación.  Si  no  folamence  con  la  Uamü  ,  íi  no 
también  con  las  braías ,  que  de  la  materia  de  la  leña  fe  encien- 
den j  le  haze  en  oyos.  Sicon  el  calor  íolo  del  carbón  encendi- 
do 5  en  muflas ,  ó  tocochimbos.  Y  finalmente ,  fi  fe  haze  la  fun- 
dición pallando  el  Metal  por  el  cuerpo  del  carbón  hecho  bra^ 
fas ,  en  los  hornos  que  llaman  Gaftellanos. 

En  lugar  abrigado ,  y  lo  menos  fujeto  á  ayres  que  fe  puede- 
efcoger,fegun  donde  conviniere  armarfe  la  fundicion,fe  levanten 
del  fuelo  hafta  cinco  quartas  en  alto  quatro  paredes  en  quadro,. 
de  adobeSjque  tenga  cada  vna.porlado  dos  varas  y  media  ,  ó  tres 
de  largo ,  ó  menos  fegun.la  grandeza  de  que  fe  huviere  de  fabri- 
car el  horno  de  reverberación.  Defcribafe  en  el  fuelo  vn  circu- 
lo que  toque  á  todas  quatro  paredes ,  y  lo  que  entre  el ,  y  las  ef*. 
quinas  quedare  ,  fe  llene  hafta  arriba  de  pedazos  de  adobes,  y, 
de  barrg  ;  lo  que  queda  vacio  enmedio,  fe  llene  de  buena  tier- 
ra ,  algo  húmeda,  bien  apretada  ccn  pifones ,  hafta  las  tres  quar- 
tas de  alto ,  y  fobrc  efto  fe  afsiente  el  que  llaman  mazóte  falfo,. 
de  la  materia  que  fe  dixo  en  el  capitulo  i .  de  efte  libro ,  rociada 
ion  agua  en  tal  proporción,  que  apretada  con  las  manosfe  jun- 
te con  pella  de  nieve  ,  fin  que  por  eftár  muy  feca  fe  divida  ,  y- 
defmLnuce,  nipor  eftár  demafiadamente  húmeda  fe  convierta- 
en  barro.  Echefede  vna  vez  junta  toda  la  tierra  que  fueíTe  ne« 
cdíaria ,  y  acomgdefe  primero  cou  las  manos  por  todo  el  fuelo. 

de4. 
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'del  horno  ,  cíe  manera  ,  que  fe  haga  vno  como  vafe ,  ó  pila  cc^n^ 
caba,  aprieceíe luego Gon  pifones  ,  ó  piedras  granties  fucrtc- 
¡temenre ,  y  con  otras  redondas  fe  empareje  ,  y  ajulle  ,  para  que 
de  todas  parces  tengan  igual  decaída  a  lomas  hondo  del  medio 
'por  donde  defpues  de  bien  apretado  tendrá  eñe  mazacote  ,  por 
lo  menos  qu aero  ,  ó  cinco  dedos  de  grueítb.  La  capilla  ,  óbohe- 
dafe  hazc  redonda  ,  como  en  los  hornos   ordinarios  de  co- 
cer pan  ,  aunque  no  tan  alta  ,  al  vnlado  tiene  fu  buitrón  ,  y 
íabalera  ,  en  que  la  leña  arde,  y  fe  recoge  la  ceniza  ,  y  ven- 
tana por  donde  la  llama  entra  en  todo  femé  jantes  á  loqueen 
el  capitulo  f.  del  beneficio,  por  cocimiento  queda  efcrito  En- 
trence de  erta  ventana  ,  en  el  lado  opucfto  por  diámetro,  de- 
xan  en  algunas  parres  otra  por  donde  falga  el  humo,  y  pa-- 
ra  otros  efe£VüS,  que  a  veces  la  tapan  ,  y  deílapan    con  vn 
adobe,  apoco  mas^ó  menos,  íin  barro  ,  como  lo  vían  en  las- 
fundiciones  de  las. Provincias  de  los"  Lipes  ,  y  Chichas.   En' 
Truro  fabrican  ft^'bre  ella  vr,a  chimene.i  quadrada  ,  que  fó^- 
brepuja  mas  de  vnavaraá  lo  mas  alto  del  horno,  por  donde 
fale  el  humo  con  menos  daño  délos  quealsilkn  al  fundir.  A" 
los  ceros  dos  lados  fe  le  dexan  ocras  dos  ventanas ,  opueftas 
en  forma  de  triángulos  ,  cuyas  bafas  cftán  fobre  el  fuelo  del 
horno  de  vna  quarra,©  poco  mas-de  largo  ,-  y  los  otros  dos 
lados  de  niedia  vara  ázia  lo  alto,  en  la  vna  de  eftasfeafsien- 
ta  el  fuelle,  quandofe  quiere  con  el  ayudar  ia  fundición  ,  y 
abatir  la  llama  al  baño  ,  o  quandofe  refina  el  Oro,  ó  la  Pla- 
ta que  fe  haze  en  eílc  modo  de  hornos  ,  aunque  menores. 
Por  la  otra  ventana  fe  véladifpoficion  del  Metal,  fe  menea 
quando  es   neceííario  ,  fe  faca  la  efcoria  quando  eftá  coci-; 
da,  fe  ceba  quando  fe  funde  fobre  baño:  y  finalmente,  fe 
defgreca  quando  fe  refina  ,  y  fe  faca  la  Plata, ó  Oro  en  bo- 
llos ,  ó  planchas,  La  cumbre  del  horno  no  fe  cierra  ,  dexafe 
vna   ventana  redonda,  baftante  áque  vn  hombre  pueda  en- 
trar por  ella  fin  aprieto  á  poner  en  el  otro  mazacote  , fobre 
que  fe  ha  de  fundir,  acomodarlos  Metales ,  aíTeutar  la  cen- 
drada ,  ó  lo  mas  que  conviniere  hazerfe. 

Fundefe  también  con  leña  en  oyos;  cabanfe  en  redon-: 
do,  mayores,  ó  m.enores,  como  de  los* hornos  fedixo,for-» 
manfe  en  el  fuelo  vnos  como  moldes  ,   ó    receptáculos    cii' 
a^e-  el  Metal  tundido  íe  divida  ,,  y,  no  fe  hag^  todo   vna 

plao- 
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plancha  ;  afsienrafe  abaxo  fobre  hicho  ,  y  paja  la  leña  mas 
grueíla  ,  pone  le  loDre  efta  ocra  canea  de  menuda  ,  y  afsi  fe 
vá  alternando  halla  arriba  ,  dexando  fieinpre  en  el  medio 
vna  concabidad  ,  ó  hueco  por  donde  fe  pueda  echar  lum- 
bre encendida  ,  para  que  fe  emprenda  fuego  defde  lo  baxo 
del  horno.  Sobre  la  leña  fe  pone  el  Metal  que  ha  de  fun* 
dirfe  j  y  fi  ay  comodidad  para  cabar  eftos  oyos  junco  á  aU 
guna  barranca  ,  fe  haze  vn  agujero  por  lo  baxo  ,  con  que 
mas  fácilmente  fe  enciende  el  fuego  ,  y  fe  le  puede  dar 
falida  al  Mecal  como  fe  fuere  derritiendo.  Es  vfado  en  los 
Chichas  efte  modo  de  fundir  ,  para  facar  de  los  foroches 
Plomo  :  firve  cambien  para  quemar  los  Metales  de  hierro, 
en  las  parces  donde  fe  beneficia  efte  Mecal. 

A.  Paredes  fobre  que  fe  funda- el  horno.  B.  Suelo  del 
horno.  C  Sabalera  ,  ó  rexa  de  adobes.  D.  Vencana  por 
donde  enera  la  llama.  E.  Puerca  del  horno.  F.  Puerca  por 
donde  fe  da  fuego.  G.  Puerca  por  donde  enera  ayre.  H. 
Puerca  por  donde  fe  faca  la  ceniza.  I.  Chimineas.  K.  Otra 
yencana  del  horno.  L.  Puerta  redonda  en  lo  alto  del  horno; 
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CAT.  VI,     De  los  hornos  en  que  fe  funde  coa 

carbón. 
Laman  en  efte  Reyno  hornos  Caftellanos  á  los  que  en  las 
i  ücras  tres  primeras  partes  del  mundo,  han  fido  vlados  ,y. 
comunes  para  la  fundición  de  toda  fuerte  de  Metales.  De  ellos 
folostrata  el  Agrícola  para  efteefe¿lo,y  es  vna  la  tabrica  de 
todos ,  y  no  diheren  en  mas  que  en  fer  mayores ,  ó  menores ,  y 
tener  la  boca  por  donde  elMetal  fundido  falco  abierta  ficmpre,ó 
cerrada  á  ratos,  como  fe  dirá  adelante.  Levantanfe  cO:  s  hornos 
á  perpendiculo  ,  en  forma  de  Vf)  pilar  quadrado  algo  mas  laigos, 
que  anchos  por  lo  hueco- 1  ietien  de  alto  algunos  vna  vara,  (tros 
calidos  ,y  otros  menos,  fegun  la  grandeza  de  los  fuellescorl 
quehuvieiede  fundirfe,  y  la  facilidad  ,  ó  dureza  de  los  Meta- 
les requiere.  Por  la  parte  de  atrás  en  vna  ventanilla ,  que  p.\ra 
cílo  fe  dexaenla  pared  ,algo  levantada  del  fuelo,  le  arixa  el 
alcrebizen  que  han  de  eftár  los  cañones  del  fuelle ,  pueílo  coa 
advertencia  de  que  no  aíTome  ,  ó  parte  á  lo  hueco  del  horu  >; 
porque  las  efcorias  ,  quefobre  él  cayeren ,  helandofecon  el  ayre 
del  foplo,  no  lo  tapen,  ó  impidan.  El  fuelo  del  horno  fehaze 
de  dos  partes  de  carbón  molido,  y  vna  decierra  buena, bien  apre- 
tado con  pifon.  Afsientafe  pendiente  ázia  la  parte  delantera, 
donde  tendrá  vn  agujero  por  donde  corra  el  Metal  fundiuo,  y 
íalgan  las  efcorias  á  vna  hornilla ,  que  junto  á  él  eftará  bien  ca- 
liente ,  con  carbones  encendidos ,  con  la  llama  del  horno  ,  y  ay- 
re del  fuelle,  que  fale  por  el  dicho  agujero. 

Otros  hazen  eftos  hornos  redondos ,  mas  anchos  de  arriba, 
que  de  abaxo  ,  y  fon  menores  para  lo  que  fe  pretende ;  con  que 
fe  tenga  advertencia  ,que  fiempreeílc  á  perpendículo  la  pared 
donde  fe  pone  el  fuelle  ,  porque  el  Metal  fundido  ,  ó  las  efcorias 
no  caygan  fobre  la  boca  del  alcrebiz,  y  la  capen. 

Los  Naturales  de  efta  tierra  ,  como  no  alcanzaron  el  vfo  de 
nueftros fuelles ,  vfaron  para  fus  fundiciones  Irs  hornos  ,que  lla- 
man Guayras  ,  y  oy  los vfan  todavía  en  efta  Villa  Imperial,  y 
otras  parcps.  Sonfemejantesálos  Caftellanos  dichos:  diiercn- 
cianfe  en  que  por  todas  partes  eftán  llenos  de  agujeros ,  por  don- 
de entra  el  ayre  quando  el  viento  fopla.tiempo  en  que  folo  pi:e- 
¿cn  fundir.    Salenipor  la  parte  de  abaxo  de  cada  vno  deftoá  a-;u- 
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jeros  V  ñas  como  orejas  pequeñas ,  en  que  fe  fuftenta  con  carbori 
pojrla  vanda  de  afuera  ,  para  que  entre  el  ayre  calieaire.  Ponenfe 
en  lugares  akosjy  donde  corra  viento  de  ordinario. 

Llamanfe  en  eíla  Provincia  rocochiniposvnos  hornos  fenae- 
)anres  a  los  que  los  Plateros  llaman  Muflas ,  y  á  losen  que  fe  ha- 
zen  los  eníayes  de  las  barras.   Fundefe  en  ellos  por  cebillo  Me- 
tal rico",  en  poca  cantidad  ,  y  los  Indios  ios  vfaban  para  refinac 
folauicnte .;  es  fu  fabrica  delle  modo  •  Hazefe  vn  horno  redon-j 
do ,  como  los  de  reverberación ;  pero  apenas  de  vara  de  diame-, 
tro.  Tiene  dos  puertas ,  la  vna  pequeña  ,  adonde  fe  puede  acó-; 
piodar  el  fuelle ,  U  fe  quiíiere  ,  para  abreviar  la  obra  :  grande  la 
otra ,  enfrente  de  efta ,  capaz  á  que  por  ella  fe  pueda  poner  den- 
tro del  horno  la  Mufla  ,  que  es  como  vna  media  olla  grande, 
partida  defde  la  boca  de  alto  á  baxo  ,  llena  toda  de  agujeros  poc 
donde  el  fuego  del  cnrbon  fe  comunica.  El  circulo ,  que  dcfcri- 
be  lo  redondo  de  efta  Mufla ,  ha  de  tener  ocho ,  ó  diez  dedos  de 
diámetro  menos ,  que  lo  hueco  del  horno ,  para  que  en  el  efpa  J 
ció ,  q^e  por  todas  partes  fobra  ,  aya  lugar  para  el  carbón.  El 
.cuello  de- la  Mufla  Uegae  ajuftadamente  á  emparejar  con  la 
puerta  grande  del  Tocochimpo,y  fi  fe  hu viere  de  vfar  de  fuelle, 
lia  de  tener  la  dicha  Mufla  dos  cuellos ,  que  lleguen  por  la  vna, 
y  otra  parte  á  las  dos  puertas.  Por  lo  alto  de  la  bobeda  de  arri-' 
{ja  fe  dexa  vn  agujero  redondo  ,  por  donde  fe  añadirá  el  carbón 
neceíTario,  como  fe  fuere  gaftando,  y  luego  fe  cerrará  con  vn' 
Upon  de  barro  cocido  ,  que  fe  pondrá  ,  y  quitará  paraefte  efec- 
to. En  el  fuelo  del  horno  fe  aísienta  ,  ó  mazacote  ,  ó  cendrada,] 
fegun  fe  quifiere  obrar  ,luegofe  acomoda  la  Mufla  5  y  vltima-' 
puente  ,  con  vna  como  rabí  a  llana  de  buen  barro,  bien  cocido," 
'■fe  tapa  lo  que  quedó  descubierto,  defde  el  cuello  de  la  Mufla, 
hada  loreílanre  de  la  puerta  por  donde  fe  entró  ,  y  fe  embarra, 
5!ajuftabi.en.  Y  á  lo  hueco  del  cuello  fe  acomoda  orra  puerte- 
'zuela  de  barro  ,  4UC  h  quita  ,  y  pone  para  cebar  el  Metal ,  ver  el 
baño,  y  limoiarlo,y  lo  demás  que  convenga. 

A.  HornoCaftellano  quadrado.  B.  Horno  Cafl:ellano re J- 
dondo.  C.Guayra  de  los  Indios.  D.  Tocochimbo.  E.Supuer-' 
ta  grande  por  donde  entra  la  Mufla.  F.  Muña.  G.  Ruerta  de 
barro  con  que  fe  tapa  la  del  Tocochimbo.  H.  Puerta»  pequeña.' 
I.  Tapón  con  que  fe  cierra  el  i  ococbimbo  por  arriba ,  por  don,/ 

¿c  fe  echa  el  carbón.  . 
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CAT,  VIL    De  los  hornos  cti  que  fe  apartan  los 
Metales ,  y  en  que  fe  rcfinan ,  y  otros 
compucftos. 

PA.ra  apartar  el  Cobre  de  la  Plata  ,  aprovechándolo  todo ;  es 
neccíTario  modo  particular  de  horno  :  los  demás  viles  fe 
apartan  en  donde  fe  refinan  los  preciofos.  Levantafe  de  lofas ,  ó 
adobes  vno  como  lecho,  ó  cama  angofta,  mas  alta  por  bcabe-, 
zera  ,  que  por  los  pies,  de  fuerte  que  tenga  decaída  baftance, 
para  que  el  Metal  que  fe  fundiere  corra  luego  afuera  por  vna  ca- 
nal que  tendrá  enmcdio  ,como  las  que  llaman  ipaeftras  en  los 
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texados.  Los  lados  eften  cambien  pendientes  de  manera  ,  que  de 
rodas  partes  cayga  el  Metal  derretido  á  la  canal.  Afsientefe  el 
fuelo  con  muy  bien  hecho  mazacote ,  apretado  fuertemente  con 
piedras ,  ó  piíones ,  y  con  vn  cuchillo ,  ü  otro  inrtrumento  de 
Hierro  ,  fe  alifen  .  y  emparejen  los  lados ,  y  la  canal  de  fuerte, 
que  no  aya  en  que  fe  detenga  el  Metal  fundido.  Levantenfc  pa^ 
redes  pequeñas  de  adobes  fencillos ,  por  todos  quatro  lados,  pa- 
ra que  detengan  el  carbón  ,  que  fe  hu  viere  de  echará  fu  tiempo, 
y  el  Metal  derretido ,  que  por  la  canal  fale  ,  fe  recoja  en  vn  cati- 
no ,  ó  hornilh,que  al  fin  de  ella  fe  hará. 

El  Oro  ,  y  Plata  fe  refinan  en  hornos  de  reverberación,  me- 
nores que  en  los  que  fe  funde  ,  ó  en  Xocochimpos ,  quando  la 
materia  es  poca  :  folo  fe  diferencian  en  que  en  el  fuelo  del  hor- 
no, en  lugar  del  mazacote  fe  afsientíí  cendrada,  de  la  manera  que 
en  fu  lugar  fe  dirá. 

Otros  modos  de  hornos  ay  compueftos  de  los  dichos,  ó  que 
fe  reducen  á  ellos ,  y  para  fundir  poca  cofa  es  muy  bueno  el  que 
llaman  Braguetilla.  Hazefe  vn  hoyo  en  el  fuelo ,  de  vna  quar- 
ta  ,  ó  tercia  de  diámetro  ,  'y  proporcionalmente  hondo ,  afsien- 
tefe el  mazacote  ,  como  en  las  demás  ,  bien  apretado..  Por  el 
lado  donde  eílá  el  canon  ¿el  fuelle  eftá  defcubierto  ,  y  por  él  fe 
echa  el  carbón  ,  y  Metal  j  en  los  otros  fe  ponen  otros  tantos  ado- 
bes,  que  lo  cercan  ,  y  otro  encima  ,  con  que  fe  tapa,  y  detiene 
el  fuego.  De  cfkos  hornillos  he  vfadoyo  fiempre  para  refinar  el 
Cobre  ,y  fon  muy  ápropofitopara  qualquiera  obra, que  requie-^ 
ra  calor  muy  violento  ,  y  fuerte. 

,  r  A^lps  hornos  de  leverberacion  f<?  añade  vna  comacola  a  La 
*^arte  opuelia  á  hvetítatja'por^áündela  llama  entra ,  que  por  la 
íigura  qüereprefenta  ,}nnr)ucho  Metal  que  trap ,  llaman  algu- 
nos Dragón.  Esla chimenea  ,que  diximcs  arciba  ,  ó  como  hor- 
no Caílellano ,  no  dereclio  ,íino inclinado.  Ponen  en  él  Metal, 
mayormente  el  que  es  de  Plomo,  y  no  diíicultofo  de  derretir, 
l^lo  que  va  Fundiendo -con  el  fuego  cae  fobre  el"  mazacote  de  ic 
reverberación ,  donde  fe  cuece  íi  tiene  necefsidad  ,  y  fe  purga, 
¿lo  fican  quando  quieren.  Puede  durar  vna  fundición  de  efte 
modo ,  haíta  que  ei  Metal  fe  acabe  ,  ó  mientras  los  hornos ,  y, 
quien  trabaje  en  ellos  pudieren  fufrirlo. 

■  Tnmbicnfe  puede  hazcr,c|uede  la  parte  dicha  del  horno 
íic  rcvesbtcacionfaígavna  como  canal  ancha  media  vara  ,  con 
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fus  paredes  á  ambos  lados ,  de  V na  tercia  de  alcnra,  en  qie  fe 
difponga  el  horno  de  apartar  el  Cobre  de  la  Plata ,  y  fe  hará  en 
efte  íin  carbón  ,  y  fe  podrá  rehnar  a  la  par  íi  fe  quiíiere.  Eílaran. 
aparejados  adoÍ3es  para  tapar ,  y  c-nbarrar  efta  canal  por  enc^fi 
nía ,  defpues-que  eftcn  acomodados  los  paiaes  de  Cobre ,  qticí 
fe  huvicLcn  de  apartar.  Diráfe  en  fu  lugar  como  ha  de  ha- 
zerfe. 

A.  Hxno  en  que  fe  aparta  la  Plata  del  Cobre.    B.  Canal: 
por  donde  corre  el  Plomo  con  Pl  ita.     C.  Hoyo  en  el  fuelio.    D. 
Adobes  con  que  fe  rodea.   £.  Dragón.  F.  Canal  para  apartar  cí 
Cobre  por  reverberación» 


CJf.FIIt    De  losinftrumentos,  que  ha  detenec 

el  Fundidor. 

DEfpucs  del  fuego,  y  los  hornos,  fon  los  fuelles  eí  inílruJ 
m^to  mas  neceffario  en  las  fundiciones ;  hazenfe  de  va- 
nas maneras ,  y  diferentes  grandezas ,  aunque  los  mas  ordinarios 
Ion  de  los  comunes ,  que  fe  vfan  en  las  Herrerías.  En  las  Provin- 
cias de  los  Chichas,  y  Lipes,  donde  fe  han  exercitado  mas  las 
tundiciones ,  defde  fu  principio  folo  vfan  de  los  fuelles  para  refi- 
narlailata,  porque  Gempre  funden  en  hornos  de  reverbera-- 
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don.  Los  Caftellanos  han  íido  menos  ví'ados,  y  por  eíla  caufa 
íe  han  pradlicado  menos  los  que  llaman  barquines,  íi  otros  fue- 
lles grandes ,  que  fe  traen  con  ruedas  de  agua  ,  ii  otros  inílru- 
mentos ,  aunque  enCollquiri ,  Mineral  famoíode  Eftaño,  en  la 
Provincia  de  Paria,  junto  á  Oruro^eítán  en  vio. 

Aya  en  cada  fundición  muy  fiel  romana  para  pefar  el  Metal 
j[ue  fe  recibe ,  y  faber  la  cantidad  del  que  fe  funde ,  y  el  Piorno,^ 
13  demás  cofas ,  que  fe  le  huvieren  de  añadir.  Aya  también  pefo 
de  balanzas  para  pefar  la  Plata :  y  en  todo  cafo  .^  no  falce  vno  pe- 
queño muy  puntual  para  los  enfayes  menores ,  como  fon  con  los 
que  fe  enfayan  las  barras.  A  fu  mayor  pcfa  y  que  ferá  aun  menos, 
de  vna  onga  ,  fe  le  pondrá  numero  de  14.  á  la  fegunda  ,  que  ferá 
fu  mitad  de  efta,  12.  a  la  tercera  6.  á  la quarta  3.  á  la  quinta  a. 
y  á  la  fexta  i.  la  mitad  defta  vltimafe  feñalará  otra  vez  con  nu- 
mero de  i*.  ala  o¿tavaá.  ala  novena  ^.  a  la  decima  t.álavnde- 
cima  I.  y  la  duodécima  eíla  feñal  O.  Haránfe  eíbs  pefas  qua- 
dradas,  y  por  fu  orden  fe  pondrán  encaxadas  en  vna  caxita, 
donde  también  fe  pueda  acomodar  el  pefo ,  y  vnas  pinfas  ,  y  por 
cfcufar  de  hazercuentas  en  cadaenfaye,fe  pondrá  dentro  de  ella 
la  figuiente  tabla.  El  primero  numero  fígnifica  el  de  las  pefasj 
El  fegundo ,  los  maravedifes  de  ley  ,  que  fe  vfan  en  los  enfayes 
de  las  barras ,  aunque  la  mayor  que  les  ponen  es  de  11)3^0.  El 
tercero ,  el  valor  de  la  plata ,  por  el  ordinario  que  acá  tiene,quc 
es  á  cincuenta  reales  marco  por  quintar  :.en  vna ,  ni  en  otra ,  no 
fe  haze  cuenta  de  medios. 
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Tlata.  Oro. 


Valor  por  Qi!Í- Gra-   Valor  por 
Peías.     Ley.        quintal,      lates,  nos.    quintal. 


1 .  .14..HJ40O..  I  y25-o.ps.24.,.o..2  if^^oo.ps.  o(, 


3..  6..  [j6oo..  yjii.       6. ..o..  5-1)625-.      g  £J 


4..  3..  yjoo..  ^15-6.  J...0..  2y8i2.      ^o 

5-..    2..    y200..    ^104.  2. ..O..  1^874. 

6..   I..  [^100..  [)05-2.  t...o..  IJ937. 

7.  .12..  yoj-o..  yo26.  o.. ,2..  {J4Ó8. 

8..  6..  9025-..  yoij.  0...1..  ^234. 

9..   j..  yoi2..  yooá.  o... 7.  yu/. 

10..  2..  yoo8.,  yoo4r  o...?".  yo/S. 

11..  I..  U004..  goo2.  o— ^-  H^39' 

li2..  o..  ]jQoi„  yoou  o...j^,  goij» 
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Tenga  también  el  Maeftro  de  ía  fundición  puntas  dá  Oro; 
y  Plata  ,  fin  otr.i  liga ,  quecoLiiiencen  de  Placa  para  ,  y  acaben 
en  puro  Oro  de  ¿4.  quilates ,  lubiendo  cada  punta  el  fuyo ,  con 
que  ferán  2  <; .  otras  tenga  de  Cobre ,  y  Placa ,  que  comcncando" 
de  folo  Cobre ,  acaben  en  Piara  purifsima.  Avcnrajefe  cada  vna 
en  medio  diucia  de  los  doce  á  que  fe  reduce  la  perfección  de  la 
Plata,conque  quedarán  otras  veinte  y  cincopunras,como  las  del 
Oro.  Fáciles  Ton  de  hazer  á  qualquier  ejercitado  en  eftas  mate- 
rias ;  y  el  Fundidor ,  que  de  si  defconfíare ,  encomiende  fu  obra 
a  vn  curio(o  Platero  ,  que  con  el  pefo  ,  y  pefas  fuciles- ,  que  aca- 
bamos de  decir ,  le  Cera  fácil  fu  ajuftamicnto.  Lapri.  era  pun- 
ía, kride  Placa  pura ,  q.ac  fe  fcpa  lo  es  por  enfades  de  copella,: 
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y  agua  fuerte.  Para  la  íeg-;nda  Te  fundan  Juntas  Veinte  y  tres 
parces  de  Piara  ,  y  vn.i  de  Oro  ,  apartado  por  agua  fuerce  ,  para 
q^ue  no  aya  duda  en  fu  fineza  ,  y  faldra  efta  mala  de  vn  quilate. 
Para  la  tercera  le  echarán  veinte  y  dos  partes  de  Plata  /y  dos  de 
Oro ,  y  ferá  de  dos  quilates ;  y  afsi  fe  harán  las  demás ,  pefando 
entre  Oro,  y  Plata  veinte  y  quatro  parces,)'  tendrá  tantos  quilates 
quantas  fueren  las.pirtes  del  Oro.  Señalarfehan  en  cada  punca, 
y  de  la  mifma  manera  fe  hagan  las  de  Cobre,  y  Plata. 

Tenga,  demás  defto,  vna  cuchara  grande  de  hierro,  con  el 
cabo  de  lo  mifmo  ^  de  vna  vara ,  á  que  fe  añada  otro  de  palo  de 
vara  y  media ,  para  cebar  con  ella  el  Metal  fobre  baño ,  quando 
huviere  de  hazerfe.  Un  garabato  para  limpiar  las  efcorias ,  de 
tres  dedos  de  alto  ,  y  caíi  vno  de  ancho ,  con  fu  cabo  largo  de 
hierro,  y  palo.  Otra  como  barreta,  de  dos  varas  y  media  de  lar- 
go, y  dos  dedos  de  grueífo  ,  que  por  la  vna  parte  remate  en  pun- 
ta,  que  fe  calzará  de  azero:  por  la  otra  en  filo,  de  tres  dedos  de 
largo.  También  tenga  la  que  llaman  hachuela,  por  lo  que  en  el 
remate  fe  le  parece,con  fu  cabo  de  hierro,  y  palo ,  para  los  efec- 
tos que  fe  dirán  defpues.  Tenazas  grandes  para  afir  las  plancha : 
martillos,  y  finceles  para  facudirlas  de  la  tierra,y  cortarlas :  mue- 
lles para  acomodar  los  carbones  enlos  enfayes ,  y  facar  las  calla- 
nas, ó  crifoles :  cantidad  deftos  vafos,  y  de  cendradas  pequeñas: 
moldes  para  hazerlas,y  pifones,  y  piedras  llanas,  y  redondas  pata 
apartar  los  mazacotes,  y  cendradas  en  los  hornos. 

A.  Romana.  B.Pefo  grande.  C.  Pefo  pequeño.  D.Cuchara. 
E.  Tenazas.  F.  Hierro  largo.  G.  Hachuela.  H.  Puntas.  I.MarJ 
tillo.  K-Crifol.  L.Muelles.  M.  Garabato.  N.Taxadera. 
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CAT.   IX,     De  como  fe  han  de  prepararlos 
Metales ,  que  huvieren  de  fundirfe. 

EL  pallar ,  ó  efcoger  con  cuidado  los  Metales ,  es  prevención 
aun  de  mayor  importancia  en  los  que  huvicren  de  ínndir- 
fe  :  porque  lo  que  fe  derrite  ,  y  cae  fobre  lo  que  no  es  Meca!, 
fe  fuílenca  ,  y  detiene  alli ,  íin  poder  baxar  al  baño  á  vniíie  con 
lo  demás  ,  y  á  vezes  fe  quema.  Si  le  falca  la  liga  ncceíTaria ,  o  fe 
mezcla  ,  y  entrapa  de  manera  con  la  cierra  ,  que  no  defaficndofe 
della  ,  íe  fale  con  las  efcorias ,  en  puncas  menudifsimas  de  Plata, 
que  he  vifto  no  pocas  vezes  en  las  de  varias  fundiciones. 

La  quema  es  preparación  neccílaria  en  Metales  que  tienen 
Azufre,  ó  Antimonio  ,  ó  betunes ,  íi  fe  han  de  fundir  en  hornos 
Caftellanos  ,  con  carbón  ,  y  foplo  de  fuelle  :  porque  con  la  vio- 
lencia del  fuego  fe  derriten  antes  que  eftas  malezas  evaporen  ,  y 
mezclada  con  ellas  la  Plata,  fe  fale  en  forma  de  efcoria.  Pero  íi  fe 
fundeii  en  horno  de  reverberacion.no  corren  tanto  riefgo;porque 
como  fe  va  calentando  poco  á  poco  ,  van  cambien  gaítanüci  e  ,y 

cva- 
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evaporando  eílos  malos  humores  antes  que  fe  derrita  el  Metal,' 
con  que  recibe  de  ellos  menos  daño. 

£1  moler  el  Mccal  que  huviere  de  fundkfe  en  hornos  Caí? 
rellanos, íerá de imporcancia todas  las  veces^que  con  comodi- 
dad ,  y  poca  cofta  pudiere  hazeríe  ,  penecralo  afsi  mas  fácilmen- 
te el  fuego ,  y  fe  junta  mejor  con  la  liga ,  ó  ayuda  que  le  echan 
para  que  fe  funda  ,  que  también  ha  de  fer  molida ,  y  para  que  la 
llama  no  lo  levante  fe  mszcla  todo  con  agua. 

Muy  dilatadamente  enfcña  el  Agrícola  á  lavar  los  Metales 
antes  de  fundirlos ;  poco  fe  vfa  en  eftos  Reynos ,  fino  es  en  Me- 
tales de  Eftaño ,  y  qual ,  ó  qual  lo  vfa  en  las  tierras ,  ó  graneas 
de  Piorno  ,  para  quitarles  la  lama  que  tuvieren:  pero  en  los  Me- 
tales de  Plata  no  ha  dado  lugar  á  efta  curioíidad  algo  prolixa  ,  la 
maquina  del  beneficio  por  Azogue ,  y  el  recelo  de  que  no  fe 
pierda  nada  en  las  lamas  que  fe  llevare  el  agua.  Pero  acertaría 
el  que  ¿Metales ,  que  de  fu  naturaleza  fon  mejores  para  fundi- 
ción, y  no  fon  macizos,  fino  mezclados  con  piedras  ,  ó  otros 
Metales  de  Azogue  los  m.ilieíTe  ,  y  lavaííe  en  tinas ,  y  recogieííe 
las  lamas  para  beneficiarlas  por  Azogue ,  y  lo  que  quedaíTe  aba- 
xo,queferáloque  avia  de  fundición.  Por  fer  mas  pe  fado  ,  fe 
beneficiaííe  por  fuego.  >.  ■ 

CAP,  X,    Déla  liga  en  que  fe  funden  los  Metales 

.  iie  Plata. 

CRiafe  la  Plata  en  los  Metales  que  la  tienen  tan  acompañad 
dadeotiascofasde  contrarias, y  opueftas  calidades  áfu 
ii^ituraieza  ,qi¡e  fi  en-la  fundición  no  fe  le  añade  quien  las  re- 
coja ,  y  dcHcnda  ,  la  deftrujen ,  y  confumen.  Funda  por  si  folo 
quien  qaifierc  experimentarlo  ,  vn  poco  del  roficler  mas  rico  ,  y; 
fi  lo  apura  en  el  fue^^o ,  apenas  facará  mueílra  de  Plata  ,  fiendo- 
lo  las  tres  partes  de  fu  psfo,  como  la  facará  de  muy  blanca,  y. 
pura  el  que  lo  fundiere  con  Plomo.  Aunque  también  pudiera  de- 
zlrfe,yyome  incünomas  á ello,  que  no  fon  malezas  que  el 
Metal  contenga  las  que  caufan  efte  daño,  fino  la  falta  de  algún 
genero  de  cocimiento  ,  ó  humedad  ,  que  para  fu  perfección  aun 
no  tenion  (  porque  fuera  Plata  blanca  )  y  con  el  Piorno  fe  fuple. 
Pcrfuadome  a  cfto  por  lo  que  Raymundo  cníeña  en  varias  par- 
tes 
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tes  de  Tus  efciitosí^ues  quaxando  el  Azogue  con  algunas  medicií 
ñas  de  las  que  el  pone  por  menores  ,  queda  de  fuerte ,  que  fo- 
brebaño  de  Plomo  en  cendrada  fe  convierte  codo  en  Plata,  r 
fin  efta ayuda íe  confume  en  humo,  cfedos  que  no  debemos 
atribuirá  malezas  que  fe  le  ayan  mezclado,  pues  la  materia 
con  que  fe  quaxó  ñolas  lleva  ,  fino  á  la  falca  de  las  vltimas  dif- 
poriciones,que  lacaufa  agente,  óno  pudo,  ó  no  tuvo  el  tiem- 
po neceíTario  para  isiprimirlas  en  el  paíTo.  Y  para  defengaño  de 
efto  dize  el  mlfmo  Autor ,  que  lo  que  la  piedra  de  los  Filofofos, 
o  medicina  mayor  quaxa,  no  necefsica  de  eífca  ayuda  ^  porque 
le  da  al  Azogúela  perfección  vltimadcOro  ,ó  JPlata  ,  por  la 
grande  ,  y  preftaadividad  que  tiene.,  fea  lo  que  fuere  ,  la  expe- 
riencia ha  enfefudo  en  todas  partes ,  y  tiempo  del  mundo ,  que 
Ja  Plata  que  tienen  los  Metales  debaxo  de  efpecie  de  tierra,  ó 
piedra  ,  ni  fe  faca  ,  ni  aprovecha  ,como  conviene  ,  fin  liga ,  ó 
mezcla  de  Plomo ,  ó  que  lo  tengan  ellos ,  ó  que  fe  les  añad::  de 
fuera.SorocheSjCendradasenque  fe  ha  refinado,  y  greca  ,  que 
llaman  Lithargirio ,.  ó  Almártaga ,  fon  las  cofas  que  contienen 
plomo ,  y  firven  de  liga ,  y  folo  á  ía  experiencia  del  Artífice  fe 
remite  el  faber  qual  -es  mas  á  propofito  para  acompañar  elMcJ 
cal  que  ha  de  fundirfe  ,  teniendo  atención  á  que  fean  igual-' 
mente  dificultofos ,  ó  fáciles  en  rendiríé  al  fuego  ;  poi  que  fino 
fe  funden  ,  y  derriten  á  la  par  ,  no  fe  coníigue  el  fin  que  fe  pre- 
tende, y  íe  quedan  en  fu  fuerza  los  inconvenientes  dichos.  La 
liga  mas  recia  es  la  Cendrada  ,  luego  los  Soroches  ,  ó  Metales 
de  Plomo  ,  aunque  ay  muy  grande  latitud  entre  ellos ,  la  mas  fa^ 
cilde  todas  es  la  Greta.  En  los  hornos  Caíteli:?nosfe  vfa  de  todos 
eílos  tres  géneros  de  liga ;  pero  cnlosde  reverberación  folo  de 
los  Soroches ,  bufcandolos  los  mas  á  propofito  ,fegun  la  calidad 
de  los  Metaléis  que  fe  funden.  Los  muy  ricos  fe  dei  riten  mas  fe- 
gucamente  fobre  baño  de  Plomo  en  reverberación  ,  ó  Toco- 
chimpo. 

Conotrascofasfe  mezclan  los  Metales  para  fundirlos,  que 
fon  opucftasenparticular  alas  malezas  que  tienen.  En  el  capi- 
tulo once  delfegundo  Tratado  ,  queda  dicho  las  que  fon  ,'y  el 
modo  de  conocerlas  por  los  humos.  Los  remedios  que  allí  fe  cf- 
crivcnpara  la  quema ,  y  beneficio  por  Azogue  ,fon  mas  propios 
uara  la  fundición ,  y  afsi  fe  tenga  mucha  advercencia  con  fu  vfo. 

No  fe  ponen  aaui  oor  no  rfiDetlrlo?. 
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CAf.XL  De   las  cofas  que  ayudan  á  la  fundición 

de  los  Metales.. 

'.  .■  i 

NOfolóíitve  el  Plomo,  ó  las  cofas  que  lo  tienen  para  el 
efe¿to  dicho  en  el  capiculo  paíTado  ,  fino  cambien  fon  de 
ayuda  ,  derriciendofe  ellas ,  para  que  con  mas  facilidad  fe  fun- 
dan ,  y  córranlos  Metales  de  Oro  jó  Plata.  A  los  otros  viles  no 
on  de  provecho ,  p  orque  al  refinados  los  gafta ,  y  confume  el 
Plomo. 

Hazenfe  fuera  de  eílocompoficiónes-  varias  para  faciÜcar 
la  fundición  en  Mecales  muy  duros ,  y  reveldes ,  quemas  fon  de 
curioíidad  para  en  enfay  es  menores,  que  de  provecho^  por  fa 
coila  ,para  fundiciones  grandes,  y  afsi  en  las  de.  todas  eftas 
Pro  -incias  nadie  las  vfa.LaSal  quellaman  Artificiofáes  la  prin- 
cipal ayuda  para  enfayar  los  Metales ,  hagafe  en  qualqniera  de 
cftos modos. Partes  iguales  de.  rafuras  de  vinagre  ,  y.  de  orines 
fe  cuezan  hafta  que  fe  quaxen  en  Sal.' 

G  tomcnfc  partes  iguales  de  Hipea ,  ó  otra  ceniza  fuerte  de 
que  vfan  los  Tintoreros ,  de  cal  viva  ,de  rafuras ,  y  de  fal  derre- 
tida ,  de  cada  cofa  de  eftas  vna  libra ,  ponganfc  en  veinte  de  ' 
orines ,  cuczaíe  hafta  que  merme  el  tercio,  cuelefe  ,y  añada- 
fele  defpuesotra  libra ,  y  cinco  ongasde  fal  por  derretir ,  y  ocho 
libras  de  legia  ^cuezafe  en  olla  vidriada ,  hafta  que  fe  quaxe. 

Occhefei^nvn  vaío  fal ,  y  hierro  tomado  de  orín,  cubra- 
fe  conorines, y  bien  cerrado  fe  ponga  por  vn  mes  en  eftiercol  • 
ealience  ,la\efedefpuesconlos  mifmiOS  orines  el  hierro  ,yfa- 
quefe  ,  lo  demás  fe  evapore ,  y  quaxe  en  fal  al  fuego. 

O  hnalmenre ,  fe  tome  legia  hecha  de  fal ,  y  T-ipta  ,  partes  • 
iguales,  y  cchefe  dentro  iguales  partes  deíal,de  jabón  ,  de  ra- 
furas ,  y  de  Salitre  ,  cuezafe  haita que  fe  convierta  enfal ;  pero 
para  que  el  Salitre  fea  bueno  para  eftos  cnfayes  fe  prepara  afsi. 
Echafeen  vna  olla  vidriada  ,  con  legia  hecha  de  cal  viva ,,  cue- 
zafe hafta  quefe  coufumalalegia  ,  añadafelc  las  veces-  que  fue- 
re ncceíL  rio  ,  hafta  que  probando  el  Salitre  al  fuego  no^.arda, 
con  que  eftará  hecho. 

Fuera  de  efta  (al  fe  hazen  otras  compoíicionespara  el  mif- 
mo éfedVo.  Avna<  n(,adc  polvo  de' picíjra  bjanca  ,  fácil  dedcr- 
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vcdr  al  fuego ,  fe  le  añaden  quatro  de  Gvcta  ,  dcrricafe  con  re- 
vei-bcradon  en  vn  crifol ,  debaxo  de  mu  fia ,  vacie fedefpnies  fo. 
bre  vna  piedra ,  y  quedará  como  vidrio  en  enfriandoíe  ,  muda- 
fe  ,  y  gaardefe  paraquando  fe  huvreic  de  vfar  de  elio. 

O  comefe  partes  iguales  de  rafuras,dc  Sal  común,  y  de  Si- 
litreprepárado,  y  bien  mezcladas  eftas  colas  fe  cuezan  afsi  fe- 
cas  en  vna  olla  vidriada,  halta  que  fe  pongan  blancal»,  y  mez- 
clefeles  finalmente  otro  tanto  de  Greta  ,  y  muelafe  todo  junco. 

Ayudan, demás  de  lo  dicho  ,á  lafundicion  concalornus 
veliemente,^quecaufan£n  los  Metales  las  efcamas ,  ó  efcoria 
del  hierro, la  de  . liezes Üe vino  , de  vinagre  ,  y  las  de  h  agua 
fuerte,con  quefeaparta.élOro  déla  Plata  ,  cambien  fon  de 
provecho  las  Margagitas,  los  panes,  ó  crudiosque  fe  facan  de 
ellas ,  el  vidrio ,  y  lus  efpumas,ó  fuperfluidadcs ,  la  Sal,  el  Hier- 
ro ,  y  fus  limaduras ,  la  Caparroía  ,  y  la  arena  de  piedras  que 
fe  derriten. fácilmente ,  embeven  eftas  cofas  el ; Metal ,  y  lo  de- 
fienden del  fuego.  Otras  compoficiones  pone  el  Agrícola  enel 
libro  feptimo  de  fu  Arte  ,  allá  las  podrá  ver  el  que  quiliere  ,  aun- 
que ya  ferá  poco  ,  ó  nada  ncceíl'ario  fu  vfo  ;  pues  defpues  de 
aíTentado  el  beneficio  por  Azogue,  folamence  íe  funden  los 
Metales  que  fon  muy  dóciles  pata  ello. 

CJP,  Xn. Como felia  de  hazer la  prueba ,  x> enía- 
ye  de  los  Mecalcs  por  fuego. 

MUY  á  fiefgo  eftá  de  no  fabet  gozar  de  labuícna  fiírcrtc  que 
fe  le  viniere  á  las  manos ,  .'el  que  ?tratando  tn  Metales 
no  fupicre  enfayarlos  por.fuego  pai'a  enterarfe  con  certidumbre 
de  la  ley  quetienen  ,  ya  queda  advertido  atrás ,  que  lo  hagan 
afsi  los  Beneficiadores ,  y  aquí  lo  encargo  á  todos  los  Mineros, 
t^ue  lo  fepan ,  mayormente  los  que  llaman  Cateadores^  que  fe 
ocupan  en  búíicai:  ,.y  ^defcubrif  Minerales  nuevos.  No  fe  fien  dpi 
énfaye  de  Azogue ,  que  es  muycngañofo  ,  ni  fe  perfuadan  á  lo 
<]ue  por  la  viftafola  juzgaren ,  poes  muchas  veces  el  Metal  que 
parece  de  plomo ,  tiene  mucha  Plata  ,  y  el  que  fe  t^enfa  que  es 
Cobre  .encierra  grande  riqueza,  y  las  piedras,  que  en  vn  Mi- 
neral fon  ricas ,  en  otro  no  tienen  ley  las  que  fe  les  parecen ,  y  al 
contrario.  :: 
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Los  Metales  de  Pbta-,  que  fon  los  que  mas  fe  figuen  ,  y 
pva£tican  en  efte  Reyno ,  y-  el  fin  principal  de  efte  Tratado  ,  fe 
eiiüyen  afsi ,  y  lo  mifmo  fehaga  en  los  de  Oro.  Si  eftuvieren  efi 
harina  ,  para  beneficiar  por  Azogue  defpuís  de  bien  mezcladois 
íe  cojan  de  todas  pactes  ,  como  eres  ,  ó-  quatro  libras  ,  mez- 
cleníe  eftas  nuevamente  muy  biea ,  y  faquefede  ello  lo  que  pe- 
íate la  peía  mayor  del pefo. pequeño  ,  que  paraeft&eíeólo  que- 
da dicho  fe  ha  de.tener  ,  mezcieíek  otra  tanta  Greta  ,  ó  Alman 
tagabien  molida ,  y  cernida  ,  humedezcafe  con^vn  peco  de 
agua  ,.de  fuerce ,  que  fe  vna  aptetado  con  los  dedos.  Eftefeba^ 
lentando,  mientras  efto  fe  apercibcj  vna  callana  ,  ó  tiefto  de 
olla  algo  onda  ,  y  donde  no  lá  huviere ,  vn  pequeño  hoyo  ^  que 
íe  cabe  en  vn  adobe  ,  ó  en  elfuelo ,  con  fu  mazacote  ,  apreca-- 
do  de  buena  tierra ,  ala  redonda  del  qual  fe  ponen  pedazos  de 
adobe,  o  piedras ,  que  no  faltan  al  fuego  ,  para  que  detengan 
los  carbones.  Eftando  bien  caliente  la  callana  ,  que  es  quando 
parece  blanca. ,  y  echa  afqua  ,  fe  ponga  íobre. carbones  pequei- 
ños  encendidos  el  Metal  preparado ,  como  queda  dicho  endos, 
ornas  veces ,  fegun  fuere  fu  cantidad  ,  cubrafe  con  otros  carbo- 
,n  es  ,y  defeLe  ayuda,con;el  fuelle ,  .derritefe  en  breve  la  Greta, . 
y  abraza  ,  y  lleva  configalá  Plata,  QnQyP  Cobré ,.  que.  el  Me- 
tal tuviere  ;  y  en  eftando  bien  fundido ,  que  fe  conoce  quando  • 
la-  cfcoria  efti,muy  derretida ,  y  liquida  como  azeyte  ,  y  biep 
cocido  el  bañó  jCUyafenalés  comentar  á  g^ílar  fe  el  Plomo,  y. 
á  criar  Greta  ,  féaparte  la  callana ,  y  enfrie  ;  fáquefc  el  paneci- 
to  ,  y  en  vna  cendrada  pequeña ,  que  también  eftará  ya  calien- 
te, para  ei.bfedo-',feicfine  hafta  que  de  la  queUaman.  buelna^ 
que  es  aIvenfef.¿aíiadoitadD  alíPlomo  ;  conocefe^cn-que  vnás  piñ- 
xas  j  ó  cóm0.gotillas  de  .azeyte  ,  que  andan:-  fobre  el  Metal  der-: 
tetido ,  y  llegando  a  la  cendrada  fe  confumen  en  ella  ',  no  parejo. 
cen  mas ,  antes  fe.  mueftran  colores  dife rentes j- que  por  la  feme- 
j^ngallaraan  damafcoslosFundidores. Si  es-Oro,  óPlata  lo  que  • 
¡q«edó  en  la  cendrada  refinado,  queda  reáondo-^  levantado^,  y. 
daro ,  comofi  Cuera  limpiísinao  Azogue;  fi  íiene  Cobro  ;  ó  otra 
jtíezcla  y  ni  qtieda  levantado ,  ni  claro  ,  conio  fi  fuera  limpifsimo 
Azogue.;  d  tiene  Cobre-,  ó  otra  mezcla  ,  ni  queda  levantado,  ni 
.claro.' Saquefedefpues de  quaxado,  y  ancesque-fe  enfrie, 'lo 
jque^qiiiedo.en  la  cendrada  ,  piorque  defpues  noJe  defpega  facil^ 
raente ,  ni  íale  con  buen  fuelo  \  i  ft  liuyiere  quedado-  con  Co* 
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bre  ,  vea  con  las  pumas  la  paite  que  de  el  tiene  ,  ó  prcíiga ,  qtic 
férá  mejor  ,  finfacarlo  de  la  cendrada  ,  echondole  poco  á  poco 
Plomo  pobre ,  hafta  qneel Cobre  todo  fe  gaftc  ,  y  quede  el  Oro, 
ó  Plata  que  tuviere»  Pefefe  lo  que  íc  facare,  íacudiendolo,  o 
limpiándolo  primero  ,  fi  acafo  tuviere  pegado  algodcla  cendra- 
da ,  y  por  la  tabla  del  capitulo  8.  de  eíle  Libro  ,  labra  lo  que  tie- 
ne cada  quintal  de  cita  manera.  Si  con  vna  pefa  de  las  doce  fe 
a  jufta  el  grano,  ó  lenteja  que  fe  facó,  el  numero  que  eftá  en- 
frente de  ella  en  la  dicha  tabla  ,  donde  dice  valor,  es  loque  íq 
bofca :  como  íi  fe  ajuílócon  la  pefa  9.  quees  la  que  tiene  feña- 
'  idos  3.  del  fegundo  orden ,  lo  que  le  corre  fpondc  es  6.  pefos ,  y 
..reales  ,y  efle  valor  tiene  de  Placa  en  corriente  cada  quintal.' 
Si  pefa  tanto  como  el  5.  del  priníer  orden  ,  tendrá  156.  peíos  ,  y 
z.  reales ,  y  afsi  ie  los  denlas.  Pero  fino  fe  ajuíkre  fino  con  dos 
ó  tres ,  ó  mas  pefas ,  el  valor  de  todas  ellas  juntas  fcra  lo  que 
c-ada  quintal  tendrá,  coniofi  fuera  con  la  quinta,  con  la  deci- 
ma, y  con  la  oncena,  á.  que  correíponden  104.  1.4.  1.2.  ¡.mon- 
tará todo  1 10.  pefos  4.  y  efto  valdrá  lo  que  de  Plata  tiene  cada 
quintal,- 

CAT,  X/í/.  Algunas  advertencias  acerca  de  lo  di- 
cho ,  del  enfaye  de  los  Metales  en  poca 
cantidad, - 

NO  fe  haga  folo  vn  enfaye ,  fino  dos  ,de  vn  Metal  mifmo; 
y  falicndo  iguales  ambos  fe  quedará  con  entera  fatisfac- 
cion  de  la  ley  que  tiene. 

De  propohto  fe  pufo  el  modo  de  enfayar  dicho ,  y  no  el  que 
fe  haze  en  iiomillos ,  como  en  los  que  fe  enfáyan  barrasen  cri- 
íoles ,  y  debaxodeiTiufias  ;porque  no  fiempre  puede  pver  co- 
modidad ,  ni  efpacio  para  ha2erlos,y  detenerfe  en  calentare! 
horno ,  mayormente  los  que  per  los  Minerales  de  eftas  Provin- 
cias andan  d<i  ordinario  en  defcubrimientos  nuevos ,  y  de  la  ma- 
nera que  aqui  fe  ha  eícriro  en  qualquier  lugar  ,  y  liempo  pued^ 
.hazerfe  ,  y  falemuy  puntual ,  y  en  veinte  años  que  ha  que  lo 
praíUco,  en  diferentes  partes  en  que  he  eíbdo,  nunca  me  he 
cngañadO'3  «enfayando  íkmpre  pequeña  entidad  en  partidar-dc 
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Mecal  que  fe  vendían  ,  y  compraban  en  mucho  precio. 

Si  el  Mecal  que  ha  de  enfayaife  ella  en  piedra  ,  v  no  en  ha- 
rina ,  y  fuere  mucho  ,  aparcenfe  diez ,  ó  doce  libras  de  todos  gé- 
neros ,  hagafc  granea  muy  menuda ,  y  muelafe  defpucs  de  bien 
mezclada ,  vna ,  ó  dos  libras  de.ella ,  y  de  efto  fe  hagan  las  prue- 
bas que  quedan  dichas. 

No  pufe  tampoco  fales ,  ni  otras  ayudas  de  las  qucfe  efcri- 
vieron  en  el  capitulo  n.  deefte  Libro,  que  íuelen  ferio,  para 
.que  los  Metales  fe  derritan  mas  fácilmente ,  porque  molidos ,  y 
bien  mezclados  con  la  Greca  ,  ella  lo  haze  todo  ,y  quando  mu- 
cho ,  a  el  Metal  fuere  demaíladamente  (eco.,  fe  le  añada  otra, 
ó  otras  dos  partes  mas  de  Greta  ,  con  que  fm  falta  fe  le  facará  lo 
que  tuviere ,  y  bailará  que  el  Minero  tenga  apercibido  fiem- 
t  pre  aquefte  material , que  es  muy  común  ,  que  los  otros ,  ni 
*xodos ,  ni  en  todas  ocafionesfabrán  ,  ó  ppdrán  hazerlos ,  ó  í\  el 
Metal  fuere  demariadamence  rebelde,  fe  le  añada  vn  poco  de 
faleomun,muy  bien  quemada  antes,  con  que  fe  facilitará  la 
fundición  ,  y  defpedira  mejor  la efcoría. 

La  Greta  que  fe  faca  de  refinaciones ,  en  que  con  la  Pla- 
ta ,  y  Cobre  no  es  fegura  para  enfayar ,  porque  con  la  efpuma 
del  Cobre  fale  también  alguna  Plata .,  y  íevá  coaella :  tengafe, 
pues ,  m^olida.,  y  cernida  para  el  efeíVo ,  y  enfayelíe  por  si  fo- 
la  ;  y  fi  tuviere  iilguna  Plata  ,  efta  fe  le  quitará  de  la  que  defpues 
faliere  en  las  pruebas ,  ó  enfayes  del  Metal. 

Si  el  Metal  que  fe  enfaya  fuere  toficlcr  puro  ,cochi/o ,  ta- 
cana jóploperia  ,  no  fe  muela ,  fino  hecho  granea  menuda  fe 
eche  fobre  baño  de  Plomo  en  la  óallana  dicha  en  eftaman.erá. 
Pefefe  dos  tantos  de  Plomo  ,  como  es  el  Metal  que  fe  ha  át  en- 
fayar,  y  erándola  callana  bien  caliente  ,  fe  eche  el  Plomo  en 
ella  ,  y  quando  hierba  ,  y  comience  á  gaftarfe ,  eche  en  vnos  pa- 
pelitos  poco  á  poco  el  Metal,  de  fuerte,  que  cayga  inmedia- 
tamente fobre  el  baño  ,  fundefe  ,  y  rennaíe  como  queda 
dicho.  ■'       ^  ■' ■ 

Enfayefe  también  el  Plomo  con  que  fe  huvieren  de  ha- 
zer  eítas  experiencias,  porque  nofaldrán  ciertas  fi  tiene  algu- 
na Plata  ,  y  quicefe  la  que  tuviere  de  la  cuenca  d::lenraye. 

Guardafe  lo  mifmo  quando  fe  enfaya  alguna  plancha,  ó 
barra  ,  para  faber  la  ley  que  tiene,  que  fe  haze  de  efta  mane- 
ra, Sacafcvp  bpcado  de  la  barra,  6  plancha,  y  de  él  fe  toma 
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tá  nto  como  la  mayor  pcfa,  que  poi  1a  tabla  del  capiculo  8.  vale 
29400. calientafev na  cendrada  capaz,  y  eft:,ndolo  ya  ,  como 
conviene ,  le  le  echa  otro  tanto  Plomo  pobre ,  y  en  cftando  cla- 
ro ,  ycomen^adoá  querer  gaftar,  fe  leecha  la  Plata  jgaíla ,  y 
haze  fus  aguas ,  hafta  dar  la  buelta  con  las  feñalcs  dichas  en 
el  capitulo  paíTado ;  facafe  el  tejuelo  liinpio ,  y  buelvefe  á  pe- 
far ,  y  el  numero  ,  ó  números  ,  que  montaren  las  peías  con 
quefe  ajuft©  ,  feñalaran  losmaravedifesque  tiene dcley,  por 
la  dicha  tabla  del  capitulo  8.  debaxo  de  fu  titulo.  La  mayor 
ley  que  fe  pone  en  las  barras,  es  de  19580.  los  ocrc-s  veinte 
que  faltan;  para  los  1^400.  con  que  entró  la  Pl.ua  al  enfaye, 
íe  dan  de  refguardo  para  lo  que  pudo  confumiríe  en  el  con 
el  fuego,  ó  cendrada,  en  que  fí  eftá  demafindamente  calien- 
te, fe  fuele  embeber  alguna   Pl.ua  con  el  Plomo.  Scñalanfe 
los  números  de  la  ley  de  diez  en  diez  ,  y  bs  vnidadesque  fo- 
bre  ellos  ay,  fe  reducenála  decena  mas  cercana;  y  afsiencl 
enfaye  que  fe  ha1lan70.71.72.73.74.no  fe  ponen  en  la  barra 
masdeyo.pero  fifon  75.  76.  77.78.  79.  fek  feñalaley  deSo.  • 
y  afsi  de  los  demás.  - 

CjíT,  XIV.  De  las  pruebas ,  6  enfayes  por  menor  de 
los  otros  Metales. 

XjOfe  hazen  con  ayuda  de  Plomo  los  enfayes  del  Cobre, 
J-  ^    porque  lo  gafta,  y  haze  que  fe  vaya  en  humo,  folo  fe  que- 
ma muy  bien  en  la  callana  defpues  de  pefado,  y  ccn  la  fuerza  del 
fuego  ,  fi  el  Metal  es  rico  ,  defpide  a  la  primera  vez  en  vn  tejuelo 
el  Cobre  que  tiene  ,  y  pefandoló  .  fe  conocerá  la  parte  que  de 
el  ay  en- cada  quintal ;  pero  fi  la  vena  no  es  tan  abundante,  át{~ 
puesde  bien  quemado  fe  muele,  y  lava  con  tiento  en  vnachua, 
como  qi'ien  mira  enfayes  de  Azogue.  Salefe  lo  mas  /ivi:,ro  ,que 
es  la  tierra  fm^Metal ,  lo  demás  fe  faca  ,  y  fe  le  torra  á  dar  íbe- 
go  ,  y  eftó  fe  haze  vna ,  ódos  veces,  ó  las  que  fiercn  neceífarias 
hafta  quefe  junta  lo  que  hu viere  en  vn  panecito  ^  que  con  ayu- 
da de  Salitre  ,  y  vidrio  fe  facilita  ,  y  abrevia. 

También  a  la  primeravez  quefe  quema  ,  fe  mreíc  ,  y  la- 
va ,  fe  le  puede  echar  otro  tanto  de  fal  quemada  ,  rafui  as  calci- 
nadas ,  y  efpunaa  dejvidrio ,  y  fundiríc  todo  junto  en  vn  cpífolj 
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.que  es mcjoi:  pira  ellos en.ra.yes  ,0  lino  k¿  la  callana  onda  1  y 
fe  hallará  en  el  íond©  el  pan  de  Cobre.  No  íe  dQ^enga  mucho  ^ 
fi^ego  j  deípues  de  bien  fundido ,  .porque. fe  confume ,  y  quema, 
•^,  no  faldrá  eíenfaye  puntual. 

Si  fe  quifiere  faber  fi  tiene  Plata ,  ü  Qro , demás delindicio 
que  darán  las  puntas  en  la  piedra  de  toque ,  íe  apurará  en  cen- 
drada ,  como  Plomo  pobre  ,. en  el  modo  que  queda  advertido, 
que  para  gaftar  yi\a  parte  de  Cobre  3  fon  menoAec  once  de 
Plomo. 

De  los  Soroches ,  ó  Metales  de  I?lorao ,  fe  hazen  también 
las  pruebas  en  la  manera  dicha.  Dafeles  fuego  por  si  folos  en  la 
callana ,  fobre  carbones  encendidos ,  y  fi  no  tienen  mucha  mcz.- 
cía  de  piedra »  ó  tierra  ,  fácilmente  fe  junta  en  el  fondo  el  Plo- 
mo derretido ,  y  ün  dar  lugar  á  que  lo  difminuya  el  fuego,  fe  en- 
fria ,  fe  faca  ,  y  pefa.i  menefter  es  tener  conocimiento  pava  no 
facarle  crudio  , que  es  quandP  fale  quebradizo,  y  bronco  ,  prq^ 
,ccde  efto  de  no  ayer  aun  confuixúdo  el  fuego  la  mezcla  de  Azu- 
fre ,  ó  Antimonio  ,  ó  Margagita  ,  <3ue  el  Metal  tiene  ;  co. 
nocefe  en  que  el  baño  parece  negro ,  no  gafta ,  y  haze  por 
encima  vnos  ojuelos ,  ó  pintas, como  las  fuele  hazer  en  la  refina, 
cion,quandodámu^ftras  dePlata-  Profigafe  con  el  fuego  hafta 
qucceífen  eftas  feñales ,  fe  blanquee ,  y  comience  á  gaftar.  El 
que  fuere  dificultofo  de  fundir,  fe  mezcle  con  efcorias  de  Hier^ 
ro ,  que  lo  calentarán  ,  y  ayudarán  á  que  mas  fácilmente  fe  dcr- 
ntajfe  junre,y  aparte  de  la  efcoria. 

Si  quifiere  faber  fe  fi  tiene  Plata  ,  ó  no  el  Plomo  ,  y  en  qué 
cantidacf ,  refinefeen  cendrada,  y  hagafcla  cuenta  de  lo  que  fa*. 
liere. 

ElEftañofe  cnfayadeAa  manera  que  el  Plomo  ,  aunque  es 
bien  quemar  el  Metal ,  molerlo ,  y  lavarlo, '  y  defpues  de  muy, 
bienfeco  fundirlo.  Para  faber  fi  tiene  Plata  fe  echa  en  cendrada, 
iobrc  baño  de  Plomo  pobre ,  que  eftc  bien  caliente  ,  y  hierba,  la 
tela  cncrcfpada,  que  cria  encima  ,  fe  aparte  con  tiempo  á  los 
lados  5  con  la  punta  de  vn  palo,  hafta  que  aclare  j  profigafe  coa 
£l  fuego ,  hafta  que  quédela  Plata  ,  fi  h  hu viere  ,  ó  fe  confuma 
codo. 

Dafclc  el  fuego  mas  recio  que  fe  puede  al  Metal  de  Hier- 
.ro,  muelefe  defpues  de  muy  ¿ien  quemado ,  y  con  vna  Piedra 
Imáníeiiparta  ¿  y  divide  de  la  cierr t^.  Juntafe  codo  lo  ^uc  la 
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Imán  atraxo  ]  y  mezclado  con  falicre ,  fe  funde  ,  y  haze  vn  pá^ 
necillo. 

Muelefe  el  Metal  de  Azogue ,  y  ponefc  en  vno  como  orinal 
de  barro  ,  y  encima  lu  tapadera  ,  con  vna  nariz  larga  ,  á  manera 
de  alambique  ,  que  entre  en  algún  vafo  de  agua  fría,  defele  fue-. 
go  en  vn  hornillo  ,  y  el  Azogue  convertido  en  humo  fe  levanta-; 
rá  alo  alto,  huyendo  del  fuego,  y  uefrefcado  bolverá  ácomau 
cuerpo  ,  y  correrá  al  vafo  dicho ,  ó  enfayele  en  caperuzas ,  y  ca-s 
pillos ,  de  la  manera  que  fe  queman  las  lamas. 

CAV.   Xr.     Del  modo  de  fundir  por  mayor  en  los 
hornos  de  reverberación. 

POco,ónadafehavfadohafl:a  nueílros tiempos ,  enere  los 
que  han  tratado  de  Metales,  el  fundirlos  en  hornos  de 
reverberación  ,  y  aunque  antes  de  aora  fe  tuvo  noticia  de  ellos, 
no  fue  con  la  perfección  que  oy  fe  vfan ,  ni  para  efte  efcito ,  fina 
para  retinar  fulamente.  Bafte  para  prueba  de  efto,  que  Jorge 
Agrícola  ,  que  tan  dilatadamente  trató  de  to<iolo  perteneciente 
al  Arte  dé  los  Metales ,  no  haze  de  ellos  mención  para  efte 
efedo.  Es  entre  I  os  modos  de  fundir  el  mas  noble ,  y  mas  á  proJ 
poíko  para  los  Metales  de  Oro,  y  Plata ,  mayormente  íi  fon  muy, 
ricos  jComo  tacanas ,  roíicleres , cochizos ,  efpejados,  y  plomea 
ría.  Eítos  tales  fe  funden  por  baño  en  efta  manera. 

Sobre  el  mazacote  falfo  ,  que  dexamos  puefto  en  el  capicu- 
lo 5.  de  la  fabrica  de  eftos  hornos  fe  afsienta  otro  mazacote  de  la 
tierra  que  alli  fe  dixo  ,  ó  la  que  llaman  Carbonilla  ,  que  es  vna 
mezcla  de  dos  parres  de  caroon  molido ,  y  vna  de  tierra ,  todo. 
íie  humedece  ,  y  rebuelve  ,  hafta  que  cften  en  la  proporción  que 
enotrasocaíionesfeha  dicho,  que  apretada  con  las  manos  fe 
/junte  como  pella  de  nieve ,  echefe  de  vna  vez  todo  el  Material 
•^ue  fuere  neceíTario ,  repartafe ,  y  acomodefe  por  todo  el  horno 
con  las  manos ,  de  man  era  que  quede  en  forma  de  chua ,  ó  pla-l 
to  con  decaída  bailante ,  y  igual  de  todas  partes  de  la  circunfeJ 
rencia ,  al  medio  del  fuelo ,  ó  mazacote  :  aprietefe  muy  fuerteJ 
mente  con  pifones ,  ó  piedras  grandes ,  y  con  otras  menores  re-i 
dondas  ,ó  con  inftrumento  de  hierro  fe  alife  ,  y  ajufle ,  tapefe 
•Juego  con  adobes ,  y  barro  la  puerta  redonda  de  arñba ,  y  á  las 
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'de  los  hdos  fe  les  animen  cambien  adobes ;  pero  no  tan  ajufta- 
düs ,  c]iie  nodexen  por  donde  el  luego  reípirc  ,  y  falga  el  huma 
Enciendeíe leña  , y  íin ceíTar  irá  añadiendo  como  fe  fiere  que- 
mando ,  de  cal  modo ,  que  ni  por  fer  demaíiada  fe  ahogue  la  lla- 
ma en  el  buitrón  ,  y  no  cendra  lugar  de  arder  libremente  ,  ni  por 
fer  poca  no  de  el  calor  baftance  para  que  el  horno  fe  caldee.  Da- 
fele  de  eíla  manera  de  fuego  el  tiempo  neceíTario  ,  hafta  que  fe 
pone  blanco  pordedentro  ,  que  es  feñal  que  eftá  ya  hecho  af- 
cua.  Ponenfe  luego  las  planchas  de  Plomo  en  la  ventana,  que 
eftá  enfrente  de  la  fabalera,  por  donde  la  llama  entra,  y  efto 
derretido  es  lo  que  llaman  baño ,  ferá  mas ,.  ó  menos  conforme 
la  capacidad  del  horno  ,  y  la  cantidad  de  Metal  que  hu viere  de 
fundirfe  ,  y  fu  riqueza:  lo  ordinario  es  echar  dos  quintales  de 
baño  para  fundir ,  vno  de  Metal  rico ,  aunque  yo  en  Chacapa, 
de  la  Provincia  de  los  Chichas,  echaba  juntas  de  vnavezen 
cada  horno  fefenta  arrobas  de  Plomo  para  fundir  veinte  y  qua- 
tro  de  Metal  rico  del  Cerro  de  la  Trinidad  de  los  Lipes.  Si  el 
horno  eftá  baftantemente  caliente  5  luego  al  punto  como  fe  vá 
derritiendo ,  y  cayendo  fobre  el  mazacote  el  Plomo  ,fe  pone 
claro ,  y  limpio  como  Azogue  ,  y  comienza  á  gaftar  ,  echanfele 
encima  vna,üdos  cucharadas  del  Metal ,  que  yá  eftará  difj 
puefto  para  fundirfe  5Íin  mas  preparación,  que  tenerlo  hecho 
granza.  No  fe  eche  tampoco  Metal  que  dexe  de  cubrirfetodó 
el  baño,  ni  tanto  que  fe  amontone  vno  fobre  otro  ,  aunque  es 
menor  inconveniente  el  dilataríe  la  obra  ,  y  durar  mas  el  trabajo 
en  lo  primero  ,  que  el  quema  efe  el  Metal  en  lo  fegundo ,  como 
(ucederá  muchas  veces  en  los  que  tienen  malcza.Meneefe  inme- 
diatamente el  baño  con  vn  palo  largo,  como  hurgonero,  para 
que  por  todas  partes  le  toque  al  Metal  el  Plomo,  y  profigafe 
fiempre  con  el  fuego  ,  hafta  que  fe  funda  bien  ,  que  fe  conocerá 
en  la  efcoria ,  ü  eftá  igualmente  derretida  como  agua  (de  la  mif- 
ma  manera  fe  fundirá  en  Tocochimpes ,  aunque  es  para  poca 
cantidad  ,  y  con  fuegode  carbón  )  echefe  luego  mas  Metal  ,de 
la  manera  que  al  principio ,  rebuelvafe  con  el  hurgo- 
nero 5  defc  lugar  á  que  fe  funda ,  y  de  efte  modo 
fe  profeguirá  ,  hafta  que  fe  acabe 
la  obra. 

íí^**        )o(§)o(        *•*        )o(§)o(        #% 
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CAV.  Xf^L    Profigueelmodo  de  fundir  por  baño, 
y  ponerle  algunas  advertencias  acer- 
ca de  él. 

POca  efcoria  haze  el  Metal  muy  rico ,  y  el  que  no  lo  es  tati- 
to haze  mas ,  íi  huvicre  mucha  en  el  horno  quando  fe  va 
fundiendo,  fe  dexe cocer , y  fubtilizjr  muy  bien  ,  íin  añadirle 
mas  Metal ,  y  luego  con  la  hachuela  le  abra  poco  á  poco  la  bo- 
ca ,  ó  puerta  que  eftá  enfrente  de  la  otra  en  que  fe  fuele  poner 
el  fi:elle,  y  fe  de  l.:gar  á  que  por  vncañito  muy  fútil  vayafalien- 
do.  Si  fe  helare  algo  á  la  falida  ,  fe  quite  ,  para  que  no  impida  ,  y. 
deter.ga  diademas. Tcnganfe apercibidas  V ñas  bolas  de  barro, 
y  ceniza  húmedas ,  para  tapar  eftaíangtadera  quando  conven- 
ga ;  porque  fuele  robar  la  efcoria  algo  del  mazacote  ,  y  falirfe 
atropelladamente ,  y  algún  Plomo  ,  y  Plata  con  ella.  Saquefe  de 
cfta  fuerte  la  que  fe  pudiere  ,  y  no  importa  que  quede  el  baño 
totalmente  limpio  de  ella;  porque  quedando  poca,  no  folo  no 
.daña  ,  antes  ayuda  ,  y  aprovecha  á  la  fundición  del  Metal.  Efto 
fe  hará  las  veces  que  fuere  neceffario ,  hafta  que  fe  acabe. 
\;  .  Si  el  Plomo  del  baño  eftá  ya  muy  cargado  de  Plata  ,  no 
.■abraza  á  la  que  tiene  el  Metal  que  fe  le  añade  ,  con  h  prefteza, 
y  facilidad  que  antes;  para  examinar  efto  fe  faque  con  la  cucha- 
ra vn  poco  ,  corteíe  de  ello  tanto  como  la  pefa  mayor  del  enfa- 
ye  ,y  en  cendrada  pequeña  fe  refínc,  y  fe  verá  quantas  partes 
de  Plomo  ,  y  quantas  de  Plata  fon  las  que  ay  en  el  baño ,  y  en 
no  fiendo  doblado  mas  el  Plomo  que  la  Plata,  fera  menefter,quc 
íe  le  añada  alguno.  Haráfeefta  prueba  también  las  vecesque 
pareciere  conveniente. 

Acabado  de  cebar,  y  fundir  bien  todo  el  Metal ,  fe  faca  la 
mas  efcoria  que  fe  puede.  En  las  fundiciones  de  los  Chichas, 
con  la  punta  del  hierro  largo  fe  haze  vn  agujero ,  que  comienza 
inedia  vara  raasabaxode  la  puerta  del  horno  ,  y  íe  encamina 
azia  arriba  de  fuerte  ,  que  vaya  áfalir  ala  mitad  delmazacote< 
Sale  por  él  todo  el  Plomo  ,  y  Plata  que  el  horno  ay  ,  y  corre  por 
vna  como  azequia  ,  que  eftá  feñalada  en  el  fuelo  ,  con  alguna 
decaída ,  y  en  ella  fe  enfria  ,fe  quiebra  en  pedazos ,  y  fe  recoge, 
y  Suarda  para  refina:  defpues.  Suele  correr  efte  r¡o  de  Plata  cin^ 
;<j  ya  flueni 
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quenta  paíTos ,  y  mas ;  y  para  que  no  falpique  dando  el  caño  de 
Mecal  derretido  en  el  fue  lo ,  íe  pone  cancidad  de  hicho  ,  ó  paja, 
'  ó  leña  menuda  ,  en  que  primero  de  el  golpe  ,  y  lo  miímo  hazen 
quando  funden  fus  hornadas  de  loroch'es^ ,  y  ay  raudio  baño. 

Pero  en  las  fundiciones  de  Orüro  en  eftando  acabada  la 
obra  ,  deílapan  todas  las  puertas  del  horno ,  y  íacan  la  brafa  del 
buitrón  ,  y  enendureciendofe  la  e fe oria  ,  que  quedó  fobreel 
baño  fe  abre  también  la  puerta  de  arriba  para  que  masaprieíTa 
fe  enfrie  el  horno.  En  dando  el  calor  lugar  fe  entra  en  él  ,  y  con 
•yn  martillo  fe  facude  la  efcoria  de  encima  ,  que  le  quiebra  facil^ 
mente,  y  fe  divide  de  la  plancha  que  efta  debaxo :  cortafe  eftc 
luego  con  fmceles  en  pedazos ,  y  fe  guarda. 

Bien  fe  pudiera  facar  la  mayor  parte  del  baño  á  cucharadas, 
y  echarlo  en  moldes  donde  fe  enfriaíle ,  con  que  fe  efcufaba  el 
-defperdicio  del  que  corre  por  el  fuelo  en  los  Chichas,  y  U  ma- 
yor parte  del  trabajo  en  el  cortar  las  planchas  dentro  de  los  hor- 
nos en  Oruro. 

Hagafeenfayede  vn  poco  del  Plomo  que  fe  facare ,  y  fe 
verá  la  Plata  que  en  él  ay  ,  conforme  fuspcfos.  Pero  el  que  fi- 
gubndo  el  modo  de  vaciar  el  horrío  quiíiere  faber  la  cantidad  d© 
Plata  que  tiene,  conforme  la  que  huvierede  Plomo  ,  faque  ante 
.todas  cofas  vna  cucharada  del  baño  ,  y  de  efta  haga  fu  enfaye,  y. 
le  faldrá  puntual ,  porque  fi  lo  quiere  hazer  de  las  planchas  que 
del  fuelo  fe  recogieren ,  no  hará  nada ;  porque  todas  fon  defij 
guales  en  la  ley  ,  y  las  que  fe  enfrian  primero  ,  mas  cercanas  al 
horno  5  tienen  mas  Placa ,  y  menos  las  que  eítán  mas  lexos. 

CAT  .  XF'II.  Como  fe  funden  los  Soroches  íblos, 

6  mezclados  con  ellos  otros  Metales  por 

levcrberacioa^ 


LOS  Metales  Soroches ,  que  Juntamenre  con  tener  Placa  tíe*? 
nen  también  bailante  Plomo  para  fundirfe  por  si  folos » fia 
©tra  mezcla,  ó  liga,  aunque  en  la  ley  no  fean  muy  aventajados; 
dexan  mucho  provecho  a  fus  dueños ,  por  los  ahorros  ,  y  breve- 
dad que  ay  en  facarfela.En  laProvineiade  los  Chichas  ha  fido 
inas  común  eíle  genero  de  Minerales ,  x  ^^^  viada  ia  fundición 

m 
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en  el  modo  que  aora  fe  dirá  ,  aunque  cambien  lu  ávido ,  y  ay 
ingenios  en  que  muelen  ;  y  benefician  por  Azogue  los  Meralcs 
pacos.  AíTejicado  el  mazacote  fe  carga  el  horno  en  efta  manera. 
oi  en  ¿1  Metal  ay  pedazt^s ,  ó  corpas  grandes  fe  quiebran ,  y  re-; 
ducen  al  tamaño  de  nueces ,  ó  poco  mayores.  La  cantidad  que 
han  de  fundixfe  yquefucle  fcrdequarenca  a  cinquenta  quinta- 
les de  cada  vez,  fe  acomoda  ,  arrimando  el  Mecal  vno  fobre 
otro  alas  partes  de  pared  ,  que  ay  enere  las  quatro  ventanas  que 
el  horno  tiene  ,  de  fuerce,  que  queden  defembarazadas ,  para 
que  uo  fe  ellorve  la  entrada  de  la  llama ,  refpiracion  del  fuego ,  y 
íalida  del  humo.  Quede  cambien  defocupada  buena  parte  del 
fuelo ,  ó  mazacote  ,  para  que  como  el  Metal  íe  fuere  derritien- 
do, tenga  lugar  adonde  corra ,  y  fe  recoja. 

P^ro  G  el  Soroche  fuere  muyfeco  ,  y  no  tuviere  el  Plomo 
neceilario  para  que  por  si  folo  corra  ,  y  haga  baño,  mezclefe 
conotrGmasjugofoen  las  cantidades  que  fe  dexan  aldifcur-: 
fo,  y  experiencia  del  tundidor  ,iegun  iu  mayor  ,  ó  menor  fe^ 
quedad  demandare- 

Los  Metales  negrillos  efpejados ,  fe  funden  cambien  por  efte 
,  modo,  mezcladoscon  Soroches ,  aunque  es  meneíler  conocii 
miento  para  efcoger  los  que  ferán  á  propofico  ,  fegun  la  facili- 
dad ,  ó  dificultad  que  tuvieren  en  derretirfe.  Con  ocho'  quintad 
ksde  negrillo ,  fe  echan  de  ordinario  treinta  de  Soroches ,  en  ef- 
ta forma.  Ponefe  vn  lecho  de  Metal  negrillo  en  los  quatro  luga-i 
res  dichos ,  y  fobre  él  fe  pone  otro  de  Soroches ,  fobre  ellos  otra 
.vez  negrillos ,  y  afsí  fe  alcernan  harta  que  el  Metal  fe  acabe  ;  pe- 
ro con  advertencia ,  que  por  lo  alto  fe  ha  de  terminar  en  buena 
^cantidad  de  Soroches. 

No  es  ede  feguro  modo  de  fundir  para  Metales  pacos,  aun- 
que fean  ricos,  porque  por  la  tierra  que  tienen,  y  no  puede  íun¿ 
dirfe  bien  ,  corre  peligro  la  Plata  de  perderfe ,  ó  no  recogerfe 
bien;  quedandofefubtillfsima  entre  las  efcoriasjpero  fila  falca 
de  Azogue,  ó  otras  congruencias  obligaren  á  ello,  muelafeel 
Metal  paco,  y  los  Soroches  mezclenfe  en  la  proporción  dicha, 
amafenfe  con  agua  común  ,  aunque  fi  la  huviera  falitrofa  ,  ferá 
de  mas  ayuda  para  la  fundición.  Haganfe  panes ,  ó  bollos ,  y  def- 
pues  de  fecos ,  fe  acomoden  en  el  horno ,  y  fe  fundirá  con  mer 
nos  ricfgo. 

jDUpueftos  los  Metales  en  la  focma  dicha  ^  fe  tapará ,  y  en- 
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barrará  U  puerta  de  arriba  ,  y  las  ceras  Te  acomodarán  de  la  fiier- 
re  que  fe  dixo  en  la  fundición  por  baño:  daráfe  fuego  alborno 
hafta  que  el  Mecal  fe  derrita ;  y  porque  á  vecesfuele  correr  an- 
.tes  que  el  fuelo ,  ó  mazacote  eíle  bien  caliente  ,  y  alli  fe  torna  á 
endurecer ,  es  necellario  tener  cuidado  de  menear  de  quando  en 
quando  el  baño  con  vn  hurgonero;  y  fi  huviere  algo  aílentado  en 
el  fuelo  levantarlo.  Cuece  el  Metal  halla  que  por  la  fubtileza  de 
la  eicoria ,  y  por  la  correa  que  haze  ,  (i  con  algún  hierro  ,  ó  pa-, 
lo  fe  faca  vna  poca  ,  eftendiendofe  íln  quebrarfe  en  hilos  delga- 
dos ,  eomo  fi  fuera  melcocha ,  fe  conoce  es  tiempo  de  xlefefco- 
riar  el  horno.  Abrefe  con  la  hachuela  la  fangradera  ,  como  que- 
da dicho  ,  y  por  ella  va  falienio  poco  á  poco  toda  la  efcoria,  que 
por  eftár  en  lá  fuperficie,  y  participar  mas  de  la  violencia  del  fue-' 
go  eftá  mas  cocida/y  en  llegando  á  la  que  no  lo  eftá  tanto,fe  tapa 
con  barro  j  y  fe  da  lugar  áque  la  detnas  fe  cueza.  Hazefe  efto 
dos ,  ó  tres  veces ,  y  en  lo  demás  fe  proíigue  como  fe  dixo  en  el 
modo  de  la  fundición  por  baño. 

Muy  ordinaria  cofa  es  en  fundiciones  de  negrillos  ,  ó 
otros  cobrizos  quedar  fobre  la  plancha  de  Plomo ,  y  debaxo  de 
las  efcori .^s  otra  plancha  de  crudios ,  caufados  de  las  Margagitas, 
y:mucho  Cobre  que  las  acompañan  ,  y  en  los  Soroches  fuele  fu- 
ceder  lo  mifmo  por  la  mezcla  de  Azufre.  Si  fon  en  cantidad  now 
rabie ,  fe  buelvan  á  recocer,  y  fi  pocos  fe  echen  en  la  refinación, 
fobre  el  baño. 

Para  dar  masfuur§a  al  fuego  ponen  en  algunas  partes(aun- 
que  en  otras  no  fe  vía)  fuelle  en  eftos  hornos  quando  fe  funde 
^n  ellos,  Difponenlos  de  fuerte  ,  que  fu  foplo  abata  la  llama  al 
baño  ,  y  de  qualquiera  manera  ayuda  muchifsimo  ;  porque  es 
^layreel  alma,  y  quien  da  fortaleza  ,  y  mayor  actividad  al 
fuego. 

Para  qualquier  obra  que  fe  haga  en  hornos  de  reverberai-' 
cion ,  fe  advierta ,  que  eílé  la  llama  clara ;  porque  en  andando 
cbfcura ,  y  ahumado  el  hoxno  ,  no  funde ,  ni  tiene  fuerga.  Proce- 
de efto ,  ó  de  no  tener  refpiracion  baftante  por  las  ventanas  para 
que  falga  el  humo  ,  y  fe  remedia  con  deftaparlas  mas ,  ó  de  que 
el  buitrón  donde  cae  la  ceniza  eftá  lleno  hafta  la  fabalera ,  y  no 

ay  lugar  para  qie  el  ayre  avive ,  y  aclare  el  fuego ;  faque- 
íe  la  ceniza ,  y  ceíTará  aquefte  incon- 
..  -.  t  .  i.lL  „.  <veniencc.-.«Jv-^Ai.  V 

CJPa 
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CJT,  XniL  Del  modo  de  fundir  por  hornos 

Caftellanos. 

LLenenfe  de  carbón  los  hornos  Caftellanos  ,  algunas  liora$ 
antes  que  fe  aya  de  Jar  principio  á  la  fundición  ,  ponien- 
do primero  abaxü  algunas  brafas,  ó  meciéndolas  defpu^^s  poc 
el  alchrebiz ,  en  que  entran  los  cañones  de  los  fuelles.  Ayudan 
feconel  foplo  á  que  fe  encienda  todo  ,  y  añadefe  mas  catJ 
bon  ,  fi  fuere  neceílario  ,  hafta  que  fe  calienten  ,  de  manera, 
que  eflcn  hechos  vn  afcua  por  de  dentro  ,  tenganfe  apercibidas 
algunas  efcorias  hechas  granzas  ,  yfilashuviere  de  las  que  fa-. 
len  en  horno  de  reverberación  ferán  mejores  ,  porque  tienen 
mas  jugo'  ;  comiencefc  la  fundieron  por  ellas  en  efte  modo. 
Acomodenfe  con  vn  hierro  los  carbones  que  eftán  en  lo  alto  del 
horno ,  de  fuerte  ,  que  eílen  juncos ,  para  que  lo  que  fe  echare  a 
fundir  fobre  ellos  fe  pueda  tener  ,  fin  que  por  las  concabidades; 
que  entre  vnos ,  y  otros  hu viere  ,  fe  cayga  luego  abaxo  ,  GneU 
car  derretido.  Échenfevna  ,  ó  dos  cucharadas  de  las  efcorias 
dichas ,  fegun  la  grandeza  del  horno ,  en  el  medió  del  ,  y  enci- 
ma de  ellas  carbón  ;  foplcn  con  fuerza  ,  y  fm  ce  darlos  fuelles, 
dcrritenfe  las  efcorias  ,  y  fueltan  el  Metal,  fi  á  vn  tienen  al- 
guno, corren  ,  y  fe  juntan  en  la  hornilla  ,  que eftá  ala  boca 
del  horno  ,  y  también  ha  de  eftár  caliente  ,  y  llena  de  carbones 
encendidos.  Añadefe  otra  vez  efcorias ,  y  luego  carbón  ,  y  por 
cftc  modo  fe  profeguirá  luego  ,  echando  el  Metal ,  que  hu  viere 
de  fundirfe.  Sacanfe  las  efcorias  de  la  hornilla  con  vn  garabato 
de  hierro,  y  fe  echa  en  ella  baño  de  Plomo  pobre  ,  fi  el  Metal 
Que  fe  funde  lo  requiere.  Comienzafe  efta  obra  por  la  fundición 
de  las  efcorias ,  para  dar  con  ellas  vnocomo  vedrio  á  las  paredes, 
y  fuelo  del  horno ,  y  ponerlo  con  fu  humedad  resbaladiza ,  para 
que  el  Metal  no  fe  le  pegue  ,  fino  antes  con  mas  facilidad  de^ 
cienda  al  catino  ,  ó  receptáculo  en  que  fe  junta  ;  y  porque  aun- 
que lo  dicho  es  común  á  todos  los  Metales ,  requieren  vnos  vnas, 

^  y  otros  otras  efpeciales  circunftancias  ,  fe  difcurrirá  por  todos, 

^comenzando  por  los  de  Placa ,  y  Oro. 

Los  Metales  que  tuvieren  Oro ,  ó  Plata,  y  juntamente  Plomo 

-baftante  ,  para  que  puedan  fundirle  por  si  íolos  ,  fe  echen  afsi 

te: 
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hechos  granzas  en  el  horno,  y  liporfer  deiiiaGadamentefacne'í 
en  derretirle  coriieren  luego  ,  y  falicren  criídios  á  la  hornilla, 
tapefe  la  boca  del  horno  con  vnabola  hecha  de  barro  ,  y  carbón 
molido  ,  y  proílgafc  en  la  fundición  vnbuen  rato  ,  y  en  él  fe  irá 
acabando  de  cozer  el  baño.  Abrafe  luego  la  boca  ,  que  antes  fe 
cerró  ,  y  faldrán  el  Plomo  ,  y  efcorias  á  la  hornilla.  Buelvafe  a 
~xerrar  defpues,  íaquenfe  las  efcorias,  y  concinuefe  afsi,  hafta  que 
fe  aya  de  ceíTar  en  el  trabajo. 

Si  la  facilidad  dicha  en  derretirfe  les  procede  á  los  Metales 
de  abundancia  de  Azufre  ,  ó  de  Antimonio  ,  ligueníe  con  Meta- 
les que  participen  de  Hierro ,  como  fon  los  que  llaman  champes,' 
y  fe  fer  viran  de  medicina  los  vnos  á  los  otros,y  ambos  darán  con 
mas  feguridad  lo  que  tuvieren.  Pero  íi  fueren  fecos ,  ó  tuvieren 
oropimente  ,  añadanfeles  otros  mas  jugofos ,  y  que  abunden  de 
Plomo ,  aunque  fean  pobres  de  Metal  prociofo.  ' 

La  plomería  grueíra,y  pacos  ricos  mejor  fe  funden  por  reverá 
beracion ,  fobre  baño ;  pero  quien  en  horno  Caftellano  quifiere 
fuudirlos  ,  muélalos,  y  muela  también  foroches,  que  tengan  mu- 
cho Plomo,  ó  greta  ,  y  á vna  parre  de  harina  de  Metal  mezcle 
ilos  de  liga  ,  amafelo  muy  bien  con  alguna  agua  ,  y  afsi  mojado 
jo  ponga  en  el  horno  fobrc  carbones  menudos  ,  ó  fobre  hicho, 
y  profiga  en  lo  demás  con  el  orden  que  queda  dicho. 

Los  Metales  que  rienen  Plata  ,  y  mucho  Cobre,  como  fon 
los  negrillos ,  y  los  que  fe  llaman  cobrizos ,  que  el  color  de  car- 
denillo que  mueftran  ,  fe  funden  también  con  la  liga  dicha;  pero 
■^s  neceíTario  ,  que  en  la  hornilla  fe  eche  antes  de  comenzará 
íundir  bailante  cantidad  de  Piorno  pobre  ,  que  firvadebaño* 
Chupa  efte  ,  y  embebe  en  si  la  mayor  parte  de  la  Plata  que  el 
Metal  tiene ,  y  en  eftando  la  hornilla  llena  fe  facan  de  ella  con  vn 
garabato  de  hierro,  primeramente  las  efcorias  que  eftán  encima; 
y  xiebajo  de  ellas  eftá  lo  mas  del  Cobre ,  en  forma  de  crudio;  fa- 
cafe  también,  y  ponen  á  parte  cada  cofa. La  cantidad  del  Plomo, 
y  Plata  que  en  la  hornilla  huviere  dirá  ü  convendrá  faqarlo^ó  toJ 
do  ,  G  parte ;  facarfe  ha  con  la  cuchara  de  hierro  ,  y  fe  pondrán 
en  moldes  hazer  panes. 

Muclenfe  los  roficleres ,  cochizos  •,  y  efpejados  ricos ,  ü  hu-¡ 

vieren  de  funJirfe  por  Caftcllaiios(  aunque  por  baño  es  lo  mas 

fegur-o )  y  amaferife  con  greta  ,rporque  fon  facilifsimos  en  derre- 

.  íirfe ;  ciertefe  á  ratos  la  boca  del  horno,  y  en  el  fuelo  del  aya  ba-; 

ño 
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ño  de  Plomo  pobre,  que  recoja  ,  y  cueza  el  Metal  qi-e  fe  fuere 
fundiendo  :  ó  hagafcia  liorniila  ,  de  manera  ,  que  la  micad  de 
ella  eíie  dentro  de  el  horno  ,  y  la  otra  nnitad  fuera.  Ecliefe  el 
Ploir.o  neceílaiio  para  baño ,  y  pruligafc  como  en  los  otros  eftá 
¿idvertido. 

CAP.  XiX.  Como  fe  funden  losdennásMecalespor 
hornos  CaftcUanos. 

A  Y  entre  los  Metales  de  Cobre  ,  pacos,  y  negrillos ,  a  fu  mo4 
do ,  llamo  pacos ,  aunque  fean  verdes,  a/Ailes,  naranjados, 
ó  de  qualquier  otro  color,  á  codos  los  que  no  fueren  azerados,ó. 
cfpejidos  ,  que  á  eftos  llamo  negrillos.  Fundenfc  ,  pues ,  los 
pacos  hechos  granza,  fmligade  Metal,  que  tenga  Piorno  ,  ea 
horno  que  tenga  íiempre  la  boca  abierta  5  ayudaíelccon  mez- 
dadccrudiosde  Cobre,  ó  de  fus  negrillos,  ó  de  vn  genero  de 
arena  ,  ó  cierra  de  vnas  piedras  blancas  que  fe  derriten  al  fucga 
fácilmente.  Sale  á  la  hornilla  el  Cobre  puro  de  efte  genero  do 
Mecal  ,  aunque  á  vezes  no  haze  mucho  baño  ,  y  fe  mezcla  la 
granalla  con  las  efcorias  ,  muélante ,  y  aparcefe  el  Cobre  ,  y  lo 
demás buelvafe aechar  al  horno  ,  y  a  fundir  hafta  que  no  cen- 
ga  nada  de  Mecal ,  cuya  ,  feñal  en  efte  ,  y  en  codos  los  demás, 
ierá  ,  que  no  echen  de  si  olor  ninguno  las  efcorias  quando  fe 
derriten. 

Para  los  negrillos  de  Cobre,  í¡  fe  funden  fotos,  es  necef- 
(ario  ,  que  la  boca  del  horno  efte  cerrada  á  ratos  ;  porque  fe 
dcrricen  eftos  Metales  luego,  y  baxan  ,y  falen  crudios  ,  fino  fe 
detienen  algo  en  el  fuego  ,  haíla  que  fe  cuezan.  Quando  el 
horno  fe  abriere  ,  y  falierelo  que  eftá  derretido  á  la  hornilla, 
fe  aparta  lo  crudio  fobre  lo  demás  ,  quicefe  ,  y  buelvafe  al 
horno. 

En  hornos  menores  que  los  demás  fe  funden  los  Metales  de 
que  fe  faca  el  Plomo  ;  porque  de  ocra  manera ,  fe  confumiria  ,  yj 
ÍTÍa  en  humo.  El  fuelo  del  horno  ,  y  el  carino  ,  ó  hornilla  ,  fe 
hagan  de  tierra ,  con  mezcla  de  efcama ,  ó  de  orin  de  hierro  ,  jr 
fus  efcorias  es  la  mayor  ayuda  para  fundir ,  y  juntar  efte  Metal, 
por  propiedad  natural,  que  para  ello  tiene.  Eftéfiempre  la  boca 
del  horno  abicrca  ,  y  fobre  el  Plomo  que  cayere  en  la  iiornilla 
aya  carbones  naet^wdos ,  que  lo  cubran ,  y  no  den  lugar  ^  que  fe 
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gafte  ,  y  al  refpe£lo  de  lo  que  fueren  los  Metales ,,  mas,  ó  mcnoá 
fáciles  en  derretirfe ,  deben  fer  cambien  los  hornos ,  mas ,  ó  me- 
nos largos.  La  greca  es  lo  que  mas  apricfa  fe  derrite,  y  para  apro- 
vechar codo  el  Plomo  que  tiene,  íin  que  fe  pierda  nada  en  humo, ' 
conviene  fundirla  en  hornillo  de  no  mas  de  vna  tercia  de  alto  re- 
dondo ,  y  mas  angoílo  de  abaxo ,  que  de  arriba  ,  con  fu  hornilla 
como  en  los  demás. 

Fundefe  también  el  Metal  de  eílaño  en  hornos  menores,  que 
ios  que  firven  en  la  fundición  de  la  Plata  ,  y  otros  Metales  ,  y  no 
fe  fopla  tan  fuertemente  con  los  fuelles ;  porque  con  fuego  mo- 
derado de  fpiden  las  piedras  el  eftaño  ,  que  tienen,  y  con  vio- 
lento fe  calcinan  ,  y  convierte  en  ceniza  ,  fea  el  fuelo  de  eftos 
hornos  de  vna  piedra  arenifca  ,  o  amoladera  ,  y  ú  las  paredes  fe 
hizieren  de  lo  mifmo  duraran  mas.  Pallefe  el  Metal  lomeior  que 
fe  pudiere,  y  lavafe  para  quitarle  b  tierra  ,  ó  lama  ,  el  carbón 
también  vaya  limpio  :  porque  laspedrezuelas ,  o  tierra  quefuc- 
le  tener  entrapan  ,  y  hacen  mucho  daño  á  efta  fundición.  En 
la  Plata  donde  el  eílaño  fe  recoge  quitadas  las  efcorias  fe  eche 
carbón  molido  ,  que  cubra  todo  el  baño ,  para  que  no  fe  gafte^ 

CJÍ^.  XX.  Advertencias  acerca  de  lo  dicho  en  el  mo- 
do de  fundir  por  Caftellano. 

NO  fe  echen  carbones  gr:ndes  en  los  hornos  Caftellanosí 
porque  por  la  parte  donde  eftá  el  fuelle  impiden  el  íoplo, 
y  por  arriba  fe  encampanan  ,.  y  hacen  puente  vnos  con  otros, 
baxandolos  pequeño?  como  fe  van  gallando  ,  y  quedan  algunas 
partes  vazias  fin  carbón  ,  y  defiende  por  ellas  el  Metal  frn  fun-' 
dirfe  :  quiebrenfe  pues  los  mayores ,  y  aun  defpues  de  efta  pre- 
vención es  neceíl'ario  de  quando  en  quando  antes  de  echar  el 
Metal,  que  con  vnefpeton  de  hierro  ,  entrándolo  dos  ,  ó  tres 
vezcs  de  alto  á  baxo  ,  por  las  brafas,  íe  haga  que  fe  junten  ,  y  íi 
huviere  alguna  concavidad  fe  llene. 

Tengafe  mucho  cuidndo  en  qne  la  boca  delalchreviz,  por 
donde  fale  el  foplo  de  los  fuelles  no  fe  cnne  ,  ó^  embaraze  con  las 
cfcoriiiS  que  fobreél  cayeren;  porque  faltándole  con  eftola  fuer-- 
5a al  fuego^fe baxifmfandir  el  Metal ,  y  fe  amontona,  y  endu- 
rece enel  fuego  del  horno ,  y  no  fe  pnede  hazer  nada  mientras 
no  fe  remedia ,  y  aun  a  veces  es  ueceíTario  parar  ea  el  trabajo ,  j, 
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Con  vna  barreta  ¿q  liiciio  quitar  aqueíte  eftorvo ,  y  afsife  mira-' 
rá  á  menudo  íi  íe  enfrian  algunas  efcorias  á  la  boca  del  fuelle,  y. 
con  el  punzón  de  hierro  fe  quitarán  ,  y  para  prevenir  que  aquef- 
to  no  fuceda  j  no  fe  echara  el  Metal  arrimado  á  la  pared  en  qu« 
eftá  el  alcrebiz  ,  fmo  en  el  medio  del  horno,  y  que  fe  incline  mas 
á  los  otros  lados. 

Sifuccdiere  engrafarfe  el  horno  ,que  afsi  llaman  quando, 
Co^.-no  queda  dicho,  fe  endurece ,  y  amontona  en  el  fuelo  el  Me- 
tal fe  limpielo  mas  que  pudiere  por  la  ventana  del  alcrebiz,  y. 
por  la  puerta  del  horno  con  la  punta  del  punc^-on  ,  ó  liierro  largo, 
y  fufpcndafe  el  añadir  Metal ,  y  en  fu  lugar  fe  echen  cícorias  á 
fundir ,  que  derricicndofe  humedecen,  y  hablandanlo  que  cfla- 
ba  endurecido  ,  y  lo  hazen  que  corra  fuera  ,  y  quede  el  horno 
Umpio ,  proílgaíeen  citando  la  fundición  del  Metal. 
*  En  vno  de  los  otros  dos  lados  del  horno ,  vn  poco  mas  alto 
que  el  fuelo  de  el  ,  acoftumbro  yo  adexar  vn  agujero  redondo, 
por  donde  cabe  vna  niano  ,ell:a.  cerrado  de  ordinario  con  vn  ta- 
pón de  barro  ,  y  quando  fe  ofrece  el  engrafaríe  el  horno  lo  def-; 
tapo ,  y  limpio  por  aqui ,  que  es  mejor  que  por  el  alcrebiz. 

Rocienfe  á  menudo  con  agua  iíuficiente  los  carbones  que 
eftan  en  lo  alto  del  horno  ,  como  lo  fuelen  hazer  los  Herreros  en 
fus  fraguas ,  firve  efto ,  de  mas  dex^ue  refiften  ,  y  detienen  mas 
elfucgOjdequefe  peguen ,  y  detengan  en  ellos  las  partes  mas 
fútiles  del  Metal ,  que  con  la  llama  buelan,  y  fe  íalen,  y  pierden 
fuera  de  los  hornos ,  y  por  efto  en  algunas  partes  fe  hazen  chi- 
meneas fobre  ellos  alcas ,  y  capaces ,  á  cuyas  paredes  fe  pega  la 
plata  que  levanta  la  violencia  del  fuego ,  y  al  cabo  de  tiempo  fe 
recoge  con  provecho.  En  las  fundiciones  del  rico  afsiento ,  y  Mi- 
neral de  Porco  fe  vsó,  defde  que  fe  defcubrio  efta  tierra  efte  mo- 
do de  fundir  por  Caftellanos ,  debaxo  de  ciiimeneas ,  el  riquifsir 
mo  Metal  cochizo  ,  y  roficlér  ,  de  que  abundaban  fus  Minas.Ef- 
tu  ve  yo  en  fus  fundiciones  muchas  veces ,  por  fer  por  alli  el  ca- 
mino real  defde  efta  Imperial  Villa  á  la  Provincia  délos  Lipes, 
en  que  refidi  fíete  años ,  y  fupe ,  que  de  eftas  antiguas  chime-, 
neas  avian  facado  algunos  provecho  confiderable. 

Acabada  la  fundición  ,  antes  que  fe  alce  de  obra  ,  fé  eche 
alguna  Greta  encima,  que  derricicndofe  lleve  eras  si  las  reliquias 
del  Mcral  de  Oro  ,  ó  Plata  ,.que  entre  los  carbones ,  ó  en  las  pa- 
redes del  horno  fe  huvieren  quedado  ;  y  para  limpiarlos  de  los 
peros  Metales ,  fe  remate  con  fundir  algunas  efcorias ,  y  corno 
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clcarbon  fuere  baxando,  anees  que  los  hornos  fe  enfrien  fe  va- 
yan limpiándolas  paredes  de  las  cadmias  ,  b  otras  cofas  que  íe 
lespegan  ,y  fobreíalenconel  hierro  largo  como  barreta,  quo 
()or  la  vna  parte  acaba  en  corte  ,como  queda  dicho ,  de  eres ,  ^ 
quacro  dedos  de  boca. 

CAfJÍXU  Del  modo  de  fundir  el  Metal  de  Hierro* 

LA  refiftencia  que  haze  el  Metal  de  Hierro  al  fuego  fobré 
todos  los  demás  Metales ,  ha  obligado  á  los  que  fe  ocupan 
en efte  minifterioáv farde  mas  violencia  ,  y  fuerga  para  ren- 
dirlo ,  y  fu  jetarlo  de  fuerte  >  que  quede  apto  para  que  fe  acomo- 
de en  los  víos  humanos,  para  que  es  mas  neceíTario  que  el  Oro, 
ni  la  Plata;  y  aunque  por  mayor  no  he  pradicado  fu  fundición^ 
ni  quiíiera  tratar  de  ella  jpor  no  efcrivir  cofa,  que  muchas  ve- 
ces no  aya  experimentado  ,  pucsen  quantas  he  dicho ,  y  diré  ,  fe 
exceptúa  fola  aquefta.  Pondré  el  modo  con  que  eftoy  informado 
de  perfonas  pra¿ticas  ,fe  haze  oy  en  las  Provincias  no  menos  co- 
nocidas en  el  mundo  ,  por  la  abundancia  que  reparten  de  efte 
heceflarifsiino  Metal ,  queiluftres  por  la  nobleza  ,  y  valentía  de 
fusnaturaleSjatendiendo  áque  en  eftos  Reynos  ay  mucha  abun- 
dancia de  Metal  de  Hierro,y  pudiera  fet  neceííariala  ciencia  de 
fu  beneficio. 

Las  corpas  ,  ó  pedazos  grandes  del  Metal  de  Hieiro  fe 
quiebran  ,  y  reducen  á  menores,del  tamaño  de  nueces,  amanza- 
nas ,  para  que  el  fuego  lá^  trafpafle,y  qu-eme  mas  fácilmente, Haf 
zefe  vn  hoyofemejantealque  fe  defcribióén  el'- capitulo  j.  d¿ 
efte  Libro ;  acomodafe  en  el  leña,  y  carbón,  y  encima  fe  le  naez- 
da  5  y  amontona  el  Metal  de  Hierro ,  dafele  fuego ,  facafe  def^ 
pues  de  frió  ya  á  medio  fundir ,  y  que  parece  efcorias ;  prepara-' 
"do  de  eftafuerre  ,  fe  echa  en  vn  horno  ako  vna  vara  ,  y  mas  de 
Vara  ancho ,  y  largo ,  en  el-inedio  fe  afsienta  fu  f  uelo ,  ó  maza- 
cote y  de  media  vara  de  diámetro ,  y  vna  tercia  de  hondo ,  mas, 
io  menos  conforme  lo  quehuviere  defundirfe  ^llenafe  efte  cati- 
no ,  ó  receptáculo  de  carbón  fobre  el  fe  pone  Metal  ^luego  car-i 
bon  otra  vez ,  y  mas  Metal  encima  ,con  que  fe  forma  vn  mon- 
tón, dafele  fuego  muy  recio  con  barquines  grandes ,  que  menean 
tuedas  que  trae  el  agua  >tienefe  cuidado  quandofe  añade  Me- 
tal en  que  fe  ponga  junto  á  la  pared  del  horno  ,  que  efta  entrerí- 
te  délos  fuelles  j  por<iueno  íe  impida  fu  foplo.  Hablandafe  elj 
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MetalcdmomaíTa ,  y  íe  junta  en  vn  grande  pan  ;  facanfe  las  ef- 
corias  por  boca ,  qne  para  ello  tiene  el  hornos  y  acabada  la  fun- 
dición ,  y  frió  el  Hierro,  fe  faca  afuera  con  vnas  levas ,  ó  alza, 
primas,  facudefe  déla  efcoria  que  tiene,  cortafecon  tajaderas 
en  pedazos,  que  bueltosá  caldear  con  vn  gran  marrillo,  que  cam- 
bien trae  el  agua,  los  eftienden  ,  y  acomodan  en  berga  jones,  ó 
planchas.  Jorge  Agricola  dize  ,  que  el  Metal  de  Hierro  fe  mue- 
la muy  bien ,  y  fe  mezcle  con  cal  viva  ,  y  afsi  fe  funda  en  el  hor- 
no dicho ,  fin  la  preparación  de  quemarlo  anees  en  el  ho);o',  pero 
lo  vfado  es  lo  referido  arriba. 

CAT.  XXII,  Del  modo  de  facar  el  Azogue. 

EN  ningún  tiempo,  ni  parte  del  mundo  ha  fído  tan  freqnen^ 
tado  el  vfo  del  Azogue,  como  en  efte  nueftro  íiglo,  y  Pro-; 
vincia  de  las  Indias ,  defde  que  en  el  mas  ricade  Potosi  de  fus  te- 
foros  ,  Cerro  famofo  de  la  mas  nombrada  en  el  vniverfo ,  Villa 
de  Potosi ,  fe  pufo  en  execucion  el  beneficio  que  con  el  fe  haze 
para  fus  Metales  de  Plata.  No  es  menos  fértil  de  efte  Mineral, 
que  de  todos  los  otros  aquefta  profperiísima  ticrra.Sacafe  de  va- 
rios modos ,  aunque  es  vno  el  fundamento,  y  principio  de  codos, 
que  es  fu  natural  huir  del  fuego  convertido  en  vapor ,  que  cn- 
contrandofe  en  cofa  denfa,  que  lo  detenga  ,  y  refrefqu? ,  toma  fu 
propria  forma  en  que  lo  vemos. 

Entierrenfe  en  el  fuelo  muchas  ollas  grandes ,  vnas  junto  a 
a  otras,el  íitio  que  ocuparen  ,  que  ferá  quadrado ,  fe  cerque  con 
yna  pequeña  pared  de  adobes,para  que  detengan  la  leña  con  que 
fe  ha  de  dar  el  fuego ;  otras  á  manera  de  orinales ,  mas  anchas  de 
abaxo  que  de  arriba  ,  fe  llenen  de  Metal  de  Azogue  hecho  gran- 
ea ,  tapenfe  ajufladamente  con  vno  como  platillo  de  barro  ,  Co- 
ore ,  ó  Hierro ,  todo  lleno  de  agujeros  menudos ,  y  boca  abaxo 
fe(  cncagen  en  las  otras  ollas  que  eftán  enterradas  en  el  fuelo ,  da- 
fel^s  fuego  por  arriba  ,  y  huyendo  del  Azogue  palFa  por  los  agu- 
jeros dichos  ,  y  fe  rchaze ,  y  junta  en  lo  hondo-  de  las  ollas  de 
que  fe  faca  defpues. 

Puedefe  también  beneficiar  en  hornos,  como  en  los  que  fe 
queman  lamas  en  todos  los  Minerales  de  eíle  Reyno,fon  debo- 
beda  ,  mas  largos  que  anchos,  llenos  todos  pjr  arriba  ,  y  por  !os 
lados  de  agujeros  grandes ,  redondos ,  en  que  entran  los  va  fos  de 
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l)arro ,  que  llaman  Caperuzas ,  en  que  fe  pone  el  Metal  niolidoj 
y  encima  dos  dedos  de  ceniza  bien  apretada ,  tapaníe  eftos  con 
o:ros  que  iiaman  Capillos ,  y  cmbarcaní'c  las  junturas,dafelc  fue- 
go de  llama  por  vna  fola  boca ,  ó  puerca  que  tiene  ,  y  en  lo  aleo 
de  la  parte  opuefta  tiene  vna  como  chimenea  pequeña  por  don* 
de  fale  el  humo.  Pegafe  el  Azogue  á  lo  alto  del  capillo  ,  del  qual 
fe  junta ,  y  recoge  ;  y  ü  por  fer  mucho  alguno  fe  cayó  fobre  la 
eealza  ,  fe  faca  de  ella  lavándola. 

(  También  es  excelente  modo  para  cfto  el  que  fe  pufo  para 
defazogar  las  pinas  con  los  alambiques  vidriados ,  fobre  vafos  da 
Hierro.  En  todas  eftas  obras  fe  ponga  fiempre  el  que  á  ellas  af-; 
íiftiere  á  varlobento  4e  los  hornos,por  el  riefgo  de  que  quebran- 
áoÍQ  algún  vafo ,  ó  penetrandofe  por  él ,  no  caufe  el  humo  del 
Azogue  los  daños  que  fue^e ,  que  fon  muy  grandes ,  y  por  efto ,  y, 
fu  mayor  duración ,  ferian  mas  á  jpropofico  de  Hierro ,  ó  Cos 
bre  batido  los  vafos,  ó  capillos  de  arriba. 

A.  Quadrado  dentro  del  qual  fe  encierran  las  ollas.  B.  Ollas; 
C.  Orinal.  D.  Platillo  lleno  de  agujeros  E.  Caperuza.  F.  Capillo. 
G.Horno  de  lamas.  H.  Puerta  por  donde  fe  leda  elfuego.I.} 
í^himenea.  K.  Fondo  de  Hierro.  L.  Alambique. 
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LIBRO    (lUl  NT  o. 

DEL  ARTE  DE  LOS  METALES, 

EN    Q^UE     SE    ENSEñA    EL    MODO 

de  refinados ,  y  apartarlos  vnos 

de  otros, 

CAPITULO     PRIMERO. 

DE    COMO    SE    HA    <D  E     HAZE^ 
la  cendrada  f  ara  re  finar  el  Oro  y  y  la  Tlata. 

ALEN  el  Oro  ,  y  la  Placa  de  la  fundición  acompas 
nados ,  con  gran  parte  de  Plomo  ,  como  fe  ha  vif-i 
to  en  el  modo  de  fundirlos  ,  y.  á  vezes  rambien  lo 
eftán  con  otros  Metales  ,  y  es  neceñario  ,  que  fe 
les  quiten  codos,para  que  queden  con  los  quilates, 
y  fineza  ,  que  conforme  fus  efpecies  fe  les  deben. 
Con  folo  el  plomo  fe  confumen  ,  ygaftan  los  demás  viles;  fifu 
cantidad  no  es  notable  ,  para  que  fe  aparten ,  y  aprovechenjdel 
modoqueeftovlciraofe  avrádehazer  fe  dirá  defpues.  Parala 
afinación  del  Plomo  ,  fe  difponc  primero  la  que  Uiman  cendra- 
da jdeefteraodo.  Previeneíe  cantidad  de  ceniza  ,  y  qualquiera 
es  buena  fieftá  limpia  de  tierra  ,  pajas,  ó  carboncillos  ,  que  fe 
hazc  echándola  en  agua  en  vna  tinaja  ,  o  borque  ,  y  menean- 
'áph  bien,  con  que  todo  lo  Uviaao  fe  fube  arriba ;  y  fe  limpia  ,  y, 

aparJ 


iM  LIB.  V.  Del  Arte 

apai-ca  ,  y  con  vabres^e  defcanfo  la  tierra  ,  ,ó  pedrézuelas  fe 
afsi;;  atan  e-i  si  fondo?  ladsniás  aguaciirvía  ,  con  lo  fútil  de  U 
ceniza ,  fe  recoge  en  parce  donde  fe  dexa  aiTencar ,  fe  le  quita  el 
agja  ,  y  fe  feca ;  pero  ia  mejor  de  codas  es  la  de  U^jeíTos  quctná-i* 
dos  ,  por  fer  feqúísiiía  ,  aunque  no  ay  ílempre,  ni  la  como- 
didad ,  ni  la  abundancia  neceffaria  ,  para  vfar  de  lo  dicho  ,  jr 
aísi  lo^ue  fe  practica  mas  entre  Fundidores  es  hazer  las  cendra, 
das  de  ceniza  de  yareta ,  o  de  cordones,  es  también  muy  buena 
lademoUe  ,d  de  otro  qualquier~  árbol  ,  o  matorral  ^  que  eílá 
t(5^o  el  año  verde ;  quemefe  la  materia  de  que  fe  haze  con  diiU; 
dado ,  en  parte  limpia  ,  donde  no  fe  le  mezcle  ninguna  tierra  j  jr 
ciernafe  para  quitarle  lo  que  no  eftuviere  bien  hecho  ceniza,  al-: 
gunos  mezclan  con  ella  parce  de  polvo  de  ladrillo  molido  ,  con 
qpe  fe  embebe  menos  Plomo  en  la  cendrada ,  y  fale  mas  greta.. i 
Un  genero  de  tierra  blanca  hallé  yo  en  Oruro  en  el  cerro 
que  llaman  de  la  Tetilla  ,  que  mé  ahorró  de  cuidado  de  juntar, 
y  preparar  cenizas :  porque  fe  hazian  de  ella  cendradas  excelen- 
tiísim-is  para  las  refinaciones  ,  y  afsi  gaftavan  ,  y  embebian  el 
Plomo  ,  cpmo  lasque  fe  cieñen  por  mejores.  Echenfe  vno,ó  dos 
córtales  de  ceniza  ,  fegun  la  grandeza  del  horno  ,  y  la  cantidad 
que  bu  viere  de  reHnarfe  ,  fobre.el  fuelo  bien  limpio ,  y  duro  ,  ó 
lo  mejor  es  ibbre  algunas  manras ,  vafele  echando  agua-,  y  refre- 
gandofe  con  las  manos  ,  haft  i  que  igualmente  fe  humedezca  to- 
da ,  de  manera  ,  que  como  en  otras  ocaíiones  fe  ha  dicho  de  la 
tierra  con  que  fe  haze  el  mazacote  fe  junte  apretada  como  pe- 
lla denieve  ,  limpiafe  ,  y  moxafe  también  el  fuelo  del  horno^ 
enque  fe  ha  deariencar  la  cendrada  ,  que  como  ya  queda  ad^ 
vertido,  hadefer  de  reverberación  ;  hechefeluego  junta  toda 
la  ceniza  por  la  boca  redonda  de  arriba  ,  y  por  la  mifmas  entre 
la  perlbna  que  ha  de  acomodarla  ,  reparcela  igualmente  por  to- 
das partes ,  de  fuerte  ,  que  quede  capacidad  baftanre  en  que 
piueda  caber  el  Plomo  ,  que  hade  reíinarfe  ,  apriétela  primero 
con  las  mancir;  y  con  los  pies ',  luego  ,  levantandofe  ,7  vltima- 
mentecon  piedras ,  ó  mazetas ,  lo  mas  recio^que  fe  puede.  Em-- 
parejafe  ,  y  aüfaíre,  para  que  como  fe  fuere  gallando  no  tenga' 
en  que  dividiríe  ,  ó  decenerfeelPlomo  con  el  Oro  ,  ó  Plata.^ 
Lomashondodelacend  ada  feincline  aziá  la  puerta  queefta 
opuefta  a  la  del  fuelle  ,  para  que  eílando  mas  cerca  de  ella  tenga 
nqas  breve  la  falida  la  greta  ,  que  por  ai  fe  ha  dd  apartai?  ,-como 
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fe  dirá  luego.  Sí  en  el  agua  con  que  la  ceniza  fe  amaílare  ,  (c 
iRiviercdíícchófal  qoemada  ,  haíla  que  no  falte  en  ci  ÍLCgó, 
o  alg'ina  fal ,  queda  la  cendrada  mas  aprecada  ,  y  fuerte. 

Las  que  llaman  copelbs  fon  cendradas  pequeñas  ,  en  que 
fe  refinan  enlayes ,  hacenfc  en  moldes  de  hiei  ro,  ó  bronce  redon- 
dos ,  mas  auchot  de  abaxo  ,  que  de  arriba  ,  de  la  figura  de  pcfa 
de  m.irco  ,  fin  fuelo  ,  para  que  puedan  facaife  fácilmente  ,  po- 
iiefe  el  molde  fobie  vna  piedra  llana  ,  y  dura  ,  llenafe  de  ceniza 
de  hiieíTos  ,  preparada  como  q.ieda  dicho  ,  aprietaffc  primero 
con  las  minos,  deípues  con  otro  molde  ,  también  de  bronce  ,cu- 
ya  parte  de  abaxo  cftá  redonda ,  como  de  mano  de  almirez,  con 
la  qu al  fe  forma  en  la  copella  la  concavidad  que  ha  de  tener, 
aprietaííb  efte  con  golpe  de  mazeta  ,  ó  martillo  ,  que  fe  tendrá 
también  para  efte  efedo ;  facafTe  luego  la  cendrada,  guardaíle  ,  y, 
mientras  mas  antiguas  fueren  ,  y  mas  fecas  ,  fon  mejores  eí^as 
copellas. 

A.  Lugar  de  la  cendrada.  B.  Por  donde  corre  la  greta.  C. 
Moldes  de  copellas  ,  ó  cendradas  pequeñas.  D.  Molde  de  arri- 
ba. E.  Lo  que  entra  en  el  molde  de  abaxo.  F.  Mazqca  para  aprew. 
car.  G.  Piedra  llana  fobre  que  fe  aprieta  la  copella. 
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CJf,  It   Como  fe  refinan  los  Metales    de  Oro,  ^ 

ó  Plata. 

ASfentada  la  cendrada  fe  tapan  las  puertas  del  horno  ,  conK) 
fe  hace  para  fundir  ,  dafele  fuego  hafta  que  fe  caliente 
muy  bien  ,  y  íi  acafo  pareciere  en  ella  alguna  refquebrajadura> 
fe  remediará  de  efta  fuerte.  Hagafe  de  ceniza  ,  y  agua  vna  como, 
mazamorra  ,  y  mojeíTe  muy  bien  en  ella  vn  trapo  atado  á  vn  pa- 
lo largo  ,  ó  barredero  de  horno ,  refriegeíle  fobre  lo  que  eftuvie- 
re  hendido  ,  y  fe  llenara  todo  ,  y  no  dañaría  que  fe  hicieíle  lo 
mifmo  fobre  lo  reftance  de  la  cendrada.  En  eftando  bien  calien- 
te ,  que  ferá  quando  el  horno  eíluviere  blanco ,  y  hecho  afcua 
por  de  dentro ,  fe  pongan  en  la  ventana  que  eftá  enfrente  de  la 
del  buitrón  ,  por  donde  falela  llama  ,  los  panes ,  planchas ,  ó  pe- 
dazos del  Plomo  que  tiene  Plata,  ó  Oro  amontonados  vnos  fobre 
otros.  Derritefe  ,  y  va  cayendo  á  lo  concavo  déla  cendrada  ,y; 
luego  comienza  á  gaftar,en  aviendo  corrido  todo  lo  que  ha  de. 
refinarfefe  cierra  efta  ventana  :  fi  ay  alguna  efcoria  fe  limpia^ 
eftando  bien  cocida  en  el  modo  que  fe  dixo  etilo  de  la  fundición, 
y  no  íiendo  mucha  fe  le  echa  carbón  molido  encinoa  ,  y  eon¡  vn 
hurgonero  de  palo  fe  menea ,  para  que  por  todas  partes  fe  le  pe-: 
gue  ,  y  con  el  garavatode  hierro  fe  trabe  á  la  puerta  del  horno, 
y  fe  facade  él, quedando  limpio  el  bjfío  defpide  mucho  humo,  y, 
con  el  foplo  del  fucile  fe  arro)a  á  fuera.Vafe  confumiendo  elPlo- 
mo,porque  parte  íe  embebe  en  k  cendrada,  y  parte  fe  convierte 
en  greta,que  es  la  que  llaman  almartaga.Es  comografía,ó  azeyte, 
que  fe  da  muy  bien  á  conocer  á  la  vifta,difercnciandafedel  refto 
del  baño  fobre  quenada.  Rempújala  elayre  délos  fuelles  ázia 
la  puerta  del  horno  que  eftá  enfrented^  ellos ,  y  aviendo  canti- 
dad junta  fe  abre  con  mucho  tiento  con  la  hachuela  vnca- 
miao,  ó  fangradera  muy  fútil  por  donde  vaya  faliendo  ,  iráfe 
ahondando  al  paíTo  que  por  irfc  apocando  el  Plomo  fuere  baxan-í 
do  el  baño. 

Si  en  la  maíTaquefc  refina  ay  mucho  Cobre  ,  por  averío 
tenido  los  Metales  que  fe  fundieron  ,  como  lo  tienen  todos  los 
negrillos ,  fe  cria  por  encima  otras  como  graíTa  i  aunque  de  cokr 
uvas  obfcuro  que  1  a  greta  ,  que  lo  mas  es  Cobre  mezclado  con  al- 
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gunPlomo  jTaquefede  la  mifnumjinera  que  la  greta  ,  y  poiu 
gairc  aparte  ,  porque  fuele  llevar  configo  mucha  Plata.  En  IJs 
t uncijci.>nes de  Oruro  íiemprc  fe  echava  efto  por  ai  ,  halta  qi:c 
yo  fui  á  aquella  Villa ,  y  compre  en  poco  precio  eftos  deshechos, 
ó  eícorias  ,  dequefaqué  no  pocos  millares  de  pefos  de  Placa: 
pero  ya  oy  con  miexemplo  fe  fabeti  aprovechar  de  codo.  Eílóa 
íiempre  apercibidos  á  los  lados  de  la  fangradera  dos  pedazos  co- 
mo nueces  de  cendrada  ,  bien  caliences ,  para  caparla  íi  fe  faliere 
algún  Plomo  rico  con  la  greta  ,  cofa  que  fácilmente  concccrá 
qualquiera,aunque  no  fea  muy  cxperimencado  por  el  color  vivo, 
como  de  Azogue  que  el  baño  cieñe,  y  fer  el  de  la  greca  como  co- 
lorada ,  quando  va  corriendo  fuera  del  horno. 

El  criarfe  poca  ,  ó  mucha  greca  coníifte  en  el  fuego  recio, 
ó  moderado  con  que  fe  hace  efta  obra  :  porque  el  demaíiada- 
mente  violenco ,  no  folo  da  lugar  á  que  íe  quaxe ,  fmo  anees  der- 
rite ,  y  ^buelve  á  conv«rcir  en  Plomo  la  que  eftaba  ya  criada-. 
Efti  advercencia  bailará  para  que  el  que  no  cu  viere  mucha  ex-£ 
periencia  pueda  porfi  folo  raftrear  el  temple  que  debe  dar  ai 
horno. 

Acabafe  finalmente  el  Plomo  ,  y  da  c!  Oro  ,  ó  Plata  la  que 
llaman  buelca,cubriendofe  de  vna  como  tela  colorada,  vnifor me, 
fin  parecer  ,  ni  verfe  mas  las  mocas ,  ó  pintas  de  grafTa  que  fobrc 
el  Metal  andavan.  CeíTefe  en  añadir  mas  leña ,  y  con  el  calor  de 
la  que  queda  ,  y  el  horno  tiene  fe  va  futilizando  aquella  capa 
colorada ,  aclaraíTe  ,  y  hace  vnos  vifos  azules  ,  y  tornafoles  ,  y; 
vlcimamencefeyelaclara  como  Azogue,  y  fequaxala  plancha. 
Anees  que  fe  enfrie  fe  defpega  de  la  cendrada  ,  levancandolapor 
los  lados  con  la  punca  ancha  del  efpedon,  ó  hierro  largo.  A  bren* 
fe  para  efto ,  y  para  que  fe  enfrie  mas  aprieíTa  las  vencanas ,  traej¡ 
fe  ázia  la  punta  con  los  hierros  ,  y  garavatos  de  la  fundición  ,  y, 
con  ayuda  de  vnas  tenazas  grandes  fe  hace  ,  y  faca  del 
horno.  En  tocochimposfe  refina  de  la  mifma  fuer- 
te ,  aunque  en  menor 
cantidad. 

j  ***  ***  *** 
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CJT,  UL     Advertencias  acerca  de  lo  dicho  de  la 
refinación  del  Oro,  y  de  la  Plata. 

SI  eftando la  cendrada,  y  horno  bien  caliente  no  eftuviere 
claro  el  b.mo ,  íino  antes  masobícuro,  y  encrefpado  ,es  íe- 
ñal  que  tiene  mezcla  de  Eftaño  ,  yes  deíefpcrada  cofa  aguar- 
dar á  que  íe  limpie  á  fuerza  de  fuego  ,  quitenfele  con  vn  palo 
largo  las  telas ,  que  cria  por  encima  ,y  vayanfe  arrimando  á  los 
bordos  de  la  cendrada  todas  quantas  veces  fuere  menefter,  hafta 
que  aclare ,  queefte  es  el  remedio  vnico  para  ello  ,  y  profigafé 
en  la  afinación ,  como  queda  dicho. 

Las  mifmas  mueílras  dan  el  Oro ,  y  la  Plata  ,  juntos ,  ó  ca- 
'da  vno  de  por  si ,  de  que  eftán  finos  quando  dan  la  buelta  ,  que 
fon  las  que  en  el  capitulo  antecedente  quedan  dichas ,  y  afsi  por 
ella  parte  no  fe  conoce  antes  de  facar  la  plancha  ,  y  tocar- 
la ,  y  enfayarla  con  agua  fuerte ,  como  fe  dirá  defpues ,  ü  tiene 
Oro,  ó  no. 

Si  la  plancha  quedó  con  algún  Cobre,  ó  mal  purificada,  fá- 
cilmente fe  manifiella  á  la  viíla  de  los  medianamente  experi- 
mentados, no  buelveádefcubrirfe  el  baño  defpues  de  averie  cu- 
bierto con  aquella  como  tela  colorada  que  diximos ,  ni  fe  adel- 
gaza, ni  fubtiliza  ,  antes  fe  obfcurece  mas,  y  a,  veces  al  helar  fe 
brota  de  si  vna  como  farna  ,  y  ello  fucede  de  ordinario ,  quando 
defpues  de  ya  quaxada  la  plancha  le  cae  algún  Plomo  que  corra 
délos  lados  de  la  cendrada.  Añadafele  mas  Plomo  ,  avivefeel 
fuego ,  bolverá  á  andar  como  antes ,  y  á  dar  la  buelta  ,  reirerefej 
efto  haíla  que  por  lasfeñales  de  arriba  quede  la  plancha  fina. 

Si  la  plancha  defpues  de  refinada  quedare  demafiadamentc 
grande  ,  ferá  neceíTario  abrir  el  horno  por  la  puerta  delantera  de 
alto  abaxo  para  facarla  *,  pero  para  efcufar  efte  enfado  ,  ferá  bien 
facar  parte  de  ella  en  bollos  ,  de  eíla  manera.  La  punta  del  hier- 
ro largo ,  que  dixe  avia  de  eílár  calzada  con  azero ,  fe  moja  con 
agua  ,  metefe  luego  en  ía  Plata  ,aviendo  dado  yá  la  buelta  antej 
que  fe  hiele  ,  vn  dedo  ,  ó  dos  quando  mas  ,  pegafele  alguna  :  ía^ 
cafe  luego  ,y  enfriefe  en  el  agua ,  bu«lvefe  otra  vez  á  tocar  coi^, 
ella  la  Plata  derretida ,  y  pegafele  otra  nueva  capa  ,  enfriefe  en 
el  agua  ,  y  de  elle  modo  fe  profigue  ,  hafta  liazerlo  del  tamaño. 
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y  numero  que  fe  quiert.  Sacucíenfe  con  el  martillo  ,  y  fe  dcipe-; 
gan  del  Hierio- Mucho  eraba  jo,  y' enfado  feeícüía  de  aqieíía 
íuerre  en  refinaciones  grandes  de  VietaUs  muy  ric(-s,de  que  ten- 
go masque  mediana  experiencia  ,  pees  en  años  pallados,  en  las 
fundicionesde  Chacapa  ,  en  los  Ciiichas  ,  para  codas  quancas 
planchas  laque  (  que  no  fueron  pocas)  de  losjVIetales  delCerro  de 
a  Trinidad  de  los  Lipes ,  que  alli  tundí,  í'uc  ncceilario  abrir  los 
lornos ,  é  intolerable  el  trabajo  de  Tacarlas ,  afsi  por  el  exceísivo 
calor ,  como  por  fu  mucho  pefo ,  pues  huvo  entre  ellas  plancha 
que  pesó  once  arrobas,  y  nueve  libras  de  finifsima  Plata  ,  y  otras 
cinco  no  fueron  muy  menores.  La  C)rte']tacion,que  con  tan  gran- 
des pedazos  de  eíle  preciofo  Metal  hize  ,  tuvo  contrapefo  no  pe-; 
queño  ,  en  lo  que  coftó  de  trabajo  el  Tacarlos  de  los  hornos ,  car- 
garlos á  efta  Villa  Imperial  ,  y  cortarlos  en  ell:  para  hazer  bar- 
ras ;defde  entoncesacá  vfocon  mas  acierto  facar  lo  masdela 
Plata  en  bollos ,  y  afsi  fe  pradica  cambien  en  las  fundiciones  de 
Oruro. 

En  dos ,  ó  tres  refinaciones  puede  fervir  vna  cendrada  fi  faJ 
lió  buena  ,  y  fe  hizo  de  mucho  cuerpo  de  ceniza  ,  y  no  fue  dcJ 
mafiadamente  grande  la  cantidad  de  Plomo  que  en  ella  fe  con- 
fumió.  Quitefe  quando  conviniere  ,  y  lo  que  eftuviere  duro  co*: 
mo  piedra  por  el  Plomo  que  ha  embebido  ,  y  fellama  Melibde- 
na ,  y  entre  Fundidores  cendrada  íe  ponga  á  parte  ,  y  guarde  pa- 
ra liga  de  Metales ,  que  con  ella  fe  funden  ,  la  demás  ceniza  fe 
cierna  ,  y  guarde  ,  que  efta  es  la  mejor  para  cendradas. 

Si  mientras  fe  refina  es  tan  recio  el  fuego  que  la  cendrada^ 

ly  el  baño  tienen  vn  mifrno  color,  fe  pierde  Plata;  porque  con 

a  vehemencia  del  calor  fe  fubtiliza  demafiado ,  y  la  cendrada  fe 

cfponja  ,  y  la  chupa  con  el  Plomo ,  y  afsi  debe  eílár  fierapre  mas 

oofcura  que  el  baño  la  orilla  de  la  cendrada. 

Los  pedazos  de  cendrada,  ó  molibdena  ,  que  folamentc 
tienen  Plomo ,  amarillean  por  dedentro  ccm.o  la  Greta ;  pero  losf 

que  mueftran  color  negro  tienen  tan  bien  embebida 

alguna  Placa,  enfayenfe  para  faber  quanta 

es ,  y  guardenfe. 

M^  U/  ^  ^  -^fe"^^ 

CAP, 
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CAT.  IV.  De  la  refinación  de  los  demás  Me- 
tales. 

NO  falen  fienipre  de  la  íundidon  los  Metales  viles  con  la 
perfección  que  cada  vno  debe  tener ,  porque  el  Plomo, 
y  Elhño  fuelen  falii:  broncos ,  y  quebradizos ,  por  tener  mezcta 
de  crudios ,  ó  de  otras  impuridades  j  quitafeles  con  poneríe  fus 
planchas ,  o  panes  fobre  leña  ,  ó  carbones  encendidos  en  lugar 
que  tenga  decaída ,  y  corriente ,  para  que  luego  que  fe  derritan 
falgan  del  fuego ,  dexando  entre  fus  carbones ,  y  cenizas  lo  que 
Teniínde  impuro,  hazenfe  luego  planchas  en  moldes  que  fe 
tienen  para  ello. 

Mas  neceíraria  es  la  refinación  del  Cobre ,  por  fer  mas  ge-: 
neral  fu  vfo  ,  y  no  poderfe  batir ,  fino  tiene  la  perfección  que  en 
la  esfera  de  fu  fer  le  pertenece.  Qiiiebrafe  como  vidrio  el  que 
cftá  en  forma  de  crudio ,  y  en  algunas  partes  de  Efpaña  llaman 
confruftano.  Es  efta  vnacompoficion  ,d  junta  de  Plomo  ,  y  Co- 
bre con  Azufre  ,  y  otras  malezas ,  ya  porque  fe  criaron  juntos  en 
la  Mina,  ó  ya  porque  en  la  fundición  los  acompañaron.  Suelen 
algunosqucmar  muchas  veces  los  paijesque  de  efta  materia  fe 
hazen  ,  y  defpues  con  fuego  recio  los  derriten  ,  y  apuran ,  hafta 

?[ue  fe  confuma  todo  el  Plomo ,  y  lo  demás  eftraño ,  y  quede  en 
u  perfección  el  Cobre.  Pero  yo  en  muchos  quintales  que  deefte 
genero  re^né  en  Oruroefcusc  la  reiteración  de  las  quemas  ,  y 
aproveché  la  Placa  qaetenianen  efla  manera.  Hecho  el  horno, 
que  en  el  lugar  que  trate  de  ellos  dixe  llamarfe  Braguetüla,  fe 
llenaba  de  carbón ,  y  encendía  fuego  con  el  fuelle  ,  hafta  que 
íe  calentaba  muy  bien  ;  ponía  luego  encima  de  las  brafas  peda- 
zos de  efte  Crudio  ,  ó  Cobre  ,  derretianfe  í:on  la  violencia  del 
fuego,  y  confumiafe  gran  parce  déla  maleza  que  tenían  mien- 
tras cor  ría  el  Metal  abaxo,  por  entre  los  carbones  encendidos, 
añadía  luego  crudio  nuevo ,  y  carbón  quando  era  ucceíTario ,  y 
de  efte  modo  profeguía  la  fundición  hafta  que  fe  llenaba  la  hor^' 
nilla;  facabanfe  conel  garabato  las  efcorias,  contjnuavafe  el 
fuego  ,y  foplo  de  los  fuelles ,  hafta  que  finalmente  codo  el  cru- 
dio le  cocia ,  y  reducía  a  baíío  claro  de  Metal  fundido  en  que  ya 
no  avia  fino  Plomo,  y  Cobre,  y  alguna  Plata,  faeai>a  yn  poco 
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Con h cuchara  ,  y  enfayavalo,  y  ü  cenia  Placa  confiderabie  ,  y 
le  faltaba  Plomo  para  aparcarla  ,  fegu  11  la  proporción  que  fe  dirá 
defpueSjfelo  anadia,  dcxavala  enfriar,  y  facavafé  dcünes. 
Pero  ü  no  avia  de  apartaríe  la  Placa  ,  y  el  Plomo  era  muy  poco, 

f)rofeguia  con  el  fuego ,  hafta  que  con  el  fe  confunúclTc ,  y  ¿ücíre 
a  buclca  en  Cobre ,  y  quedafe  coralmenre  fino  ,  cuyafcnales 
mecer  en  el  baño  la  punca  de  vn  hierro  ,  pegafele  el  Cobre,  apa- 
gafe  en  agua  ,  y  fi  queda  limpio  ,  y  con  luftrc  como  Alaron  ,  efta 
hecho  ,y  íino  fe  profigue  hafta  que  fe  vea  efta  mucftra.  Pero  íi 
el  Plomo  era  mucho, porque  al  galtarfe  no  coníumielle  también 
parce  confidcrable  de  Cobre ,  lo  dexaba  enfriar  afsi ,  ó  facando-:, 
lo  á  cucharadas  hazia  panes  en  moldes,  de  que  como  fe  diía  lue-J 
go,  fe  apartaban  ,y  aprovechaban  ambos  Xletalcs. 

Lospanes^eCobrede  quefe  ha  aparcado  el  Plomo, con 
Plata ,  ó  fin  ella  ,  quedan  efponjofos  como  piedras  pomes ,  que- 
manfe  muy  bien  ,  y  con  martillos  de  pico  fe  facuden  ,  y  fe  les 
quita  vna  telilla ,  ó  capa  cenicienta  ,  que  tienen  por  encima,  que 
es  Cobre  ,  en  que  también  a  y  algo  de  Plomo  ,  y  Placa.  Limpios 
(e  funden ,  y  refinan  en  el  horno ,  y  modo  dicho. 

También  fe  puede  dezir  ,  que  el  Hierro  tiene  fu  modo  de 
refinación  ,quando  de  el  fe  haze  el  Azero,.quc  confórmelo 
que  cfcriven  es  en  efta  manera.  Hagafe  vna  hornilla  redonda  de 
vna  tercia ,  ó  poco  mas  de  diámetro,  y  vna  quarta  de  hondo,  en 
que  efbé  afíentado ,  y  bien  apretado  el  mazacote  ordinario  de 
dos  partes  de  carbón  molido ,  y  vna  de  buen  barro ,  ógretari^on- 
ganfe  á  la  redonda  piedras ,  que  ni  fe  derriten ,  ni  faltan  al  fue- 
go ,  ó  medios  adobes ,  para  que  detengan  el  carbón  ,  y  los  peda- 
zos de  Hierro ,  que  fe  pufiereiT  encima  ,  llénele  de  carbón  ,en- 
ciendafe  ,y  calientefe  muy  bienconel  foplo  de  los  fuelles ,  que 
fe  difpondrán  de  fuerte ,  que  dé  cnmcdio  de  la  hornilla-  Echan- 
fe  luego  muy  pequeños  pedacitos  de  Hierro  ,  mezclados  con 
aquellacafta  de  piedra  ,  que  fácilmente  fe  derrite  al  ("uego  ,  de- 
fcle  muy  violento  ,  hafta  que  fe  haga  todo  agua  ,  y  eftandolo  ,  fe 
pongan  dentro  dos ,  ó  eres  pedazos  grueíTos  de  plancha  ,  ó  ber- 
gajon  ,  y  fe  cuezan  allí  por  cinco  ,  ó  feis  horas,  hablandafe  como 
maíTa  ,  facanfe  ,  y  efliranfe  fobre  la  yunque  á  golpe  de  martillo, 
y  eíVando todavía  efte  hierro  caliente  ,  fe  apaga  en  aguafria  ;y, 
fi  q  lebrandoCe^rta  por  d^edentro  blanco  ,  y  granado  con  igual-' 
dad,.eftáclAzerohecho,y  fino  fe  cuece  mas.tn  citando  en' 

fu 


1 74  LÍB.  V.Del  Arte 

fu  perfección  fe  ahrga  ,  y  reduce  á  la  forma  de  varas  quadr'áí 
das  en  q.ie  d¿  ordinario  fetrae. 

El  Azogüc  fe  pjritica  lavándolo  muchas  veces  con  vinagre^' 
'y  fal ,  hafta  qae  no  dcfpida  mas  negregura  efprimafe  luego  por 
gamuza ,  ó  por  vn  lienzo  mojado  ,  bien  tupido ,  ó  dándole  fue- 
go por  debaxo  al  vafo  en  qae  eftuviere,  tapándolo  primero,  y; 
embarrándolo  con  otro  en  que  fe  recoja  ,  todo  lo  que  fubees 
puro,  y  qualquier  mezcla  que  tenga  fe  aparta  ,  y  queda  en  el 
fondo. 

CAP,  F.  Como  feha  Je  apartarla  Plata  del  Cobre, 
aprovechándolo  todo. 

Sí  el  Cobre  que  eftá  mezclado  con  la  Plata  ,  es  en  cantidad 
confiderable ,  fera  necelTario  aparrarlo  ,  no  folo  para  apro- 
vecha jfe  de  el ,  fino  también  para  efcufar  el  excefsivo  gafto  de 
Plomo  en  confumirlo ,  paia  facar  la  Pbta  pura  ,  pues  para  gallar 
en  la  retinacion  vn  quintal  de  Cobre ,  fon  menefter  por  lo  me- 
IK)S  once  de  Plomo',y  aunque  entra  también  en  efta  obra,  es  muy 
poco  lo  que  en  ella  le  coníume.  Fundefe  el  Cobre  que  tiene  Pla- 
ta ,y  añideíele  Plomo  en  tal  proporción,  queá  cada  libra  de 
Cobre  fe  le  mezclen  tres  de  Plomo.  Haganfe  panes  de  efta  maíTa, 
redondos  como  quefos ,  y  de  tres ,  o  quatro  dedos  de  grueíTo,  en 
moldes ,  que  para  ello  avrá  ,  y  aunque  pueden  hazerfe  del  tama- 
ño que  fe  quifiere ,  yo  fiempre  los  he  hecho  de  quintal ,  ó  poco 
raas  por  manejarfe  mejor.  Ponenfe  levantados  en  el  horno  que 
ay  proprio  para  efte  efedo ,  cuya  fabrica  fe  defcribió  en  el  ca- 
pitulo 7.  del  Tratado  quarto,  fobredosquadradosde  hierro, ó 
pedazos  de  ladrillos  altos  tres  dedos  á  cada  lado  el  fuyo  ,  del  ca  J 
nal  que  va  por  medio ,  para  que  por  ninguna  parte  toquen  en  el 
fuelo  ,  ó  lados  de  él.  Acomodanfe  afsi  los  que  caben ,  dexando 
entre  vno ,  y  otro  efpacio  de  cinco ,  ó  feis  dedos,  en  que  fe  echa 
carbón ,  repartefe  por  todas  partes  algnno  encendido  ,  y  fobre 
efte  fe  eche  del  otro  ,  hafta  que  fe  cubren  los  panes ,  y  á  breve 
rato  como  fe  va  comunicando  el  fuego  ,  comienza  á  deftilarel 
Plomo  ,  que  lleva  configo  la  Plata  que  tienen,  quedandofe  por 
derretir  el  Cobre.  Corre  por  la  canal,  que  eftá  enmedio  del  horJ 
no ,  y  por  ella  (ale  afuera,  y  fe  junta ,  y  recoge  en  la  hornilla  de 
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3ondeTe  faca  acucharadas,  y  fe  echa  en  moldes,  y  guarda  ei> 
panes ,  ó  planchas ,  para  reíinar  defpues  en  el  modo  que  ya  que^ 
da  dicho  ,  y  reducido  á  greca ,  y  molibdena  ,  fe  buelve  á  apro-; 
vechar  lo  mas  del  Plomo. 

Algún  poco  de  Cobre  fe  va  cambien  mezclado  con  el  Plo^ 
rao ;  pero  junco  á  la  puerca  del  horno ,  donde  el  calor  es  menos; 
fe  quaxa  ,  y  endurece  algo.  Llamafe  eílo  cfpinas  enere  aparcado-,' 
res,  y  csneceíTario  de  quando  en  quando  le  vanearlas  con  vn 
pun^o  de  hierro ,  par^  que  no  eftorven  ,  ni  decengan  el  pallo  al 
Plomo  que  va  corriendo ;  fi  alguno  de  los  panes  caviere  demafia-; 
do  fuego ,  y  quiílerc  derrecirfe  ,  aparcenfele  las  brafas ,  y  al  con- 
trario fe  le  apliquen  al  que  no  cuvierc  el  calor  que  ha  menefter. 
r        Si  fe  quiíiere  aparcare!  Cobre  de  la  Placa  por  reverbera- 
ción ,  como  yo  he  vfado  muchas  veces,y  fu  modo  de  horno  quc- 
<lo  defcrico  en  el  lugar  que  el  paííado ,  fe  acomoden  los  panes  di- 
chos ,  no  acravcfados  como  en  el  ocro  horno,  (1  no  á  la  larga,  por 
cncrambos  lados ,  fobrc  fus  dados  de  hierro ,  ó  pedazos  de  ladri: 
lio,  algo  juncos  alas  paredes ,  de  fuerce  ,quepor  enmediocenga 
libre  lugar  la  llama  por  donde  paíTe.  Tapefe  luego  con  adobes ,  y, 
barro  efte  horno ,  ó  canal  por  arriba,  y  a  lo  vlcimo  de  ella  ,.en  la 
parce  alca ,  fe  dexe  vn  bramadero  por  donde  refpire  el  fuego  ,  x 
folga  el  humo.  Endexando  de  correr  el  Plomo  ,  ferá  feñal  que 
no  cieñen  mas  que  dar  los  panes ,  y  hará  que  no  fe  derrican  ,  fe 
quicen  los  adobes  de  arriba  ,  y  fe  dexen  enfriar. 

Si  el  Cobre  cieñe  mucha  Placa ,  no  fe  la  puede  facar  toda  de 
Vna  vez  el  Plomo.  Enfayefe  ,  pues ,  el  Cobre  ya  cfprimido,  y  fi  le 
huvierc  quedado  mas  Placa,  fe  buelva  á  mezclar  con  Plomo, 
haíla  que  fe  le  faque  coda.  Muy  poca  Plata  queda  en  las  efpi- 
nas ,  y  para  facarfela ,  fe  irán  echando  en  otros  panes  de  Cobre; 
y  Plomo ,  quando  fe  hizicren  para  apartar  la  Placa. 

Aunque  eitos  panes  fe  pudieran  hazcr  en  callanas ,  ó  craá 
fadas,  fe  hazen  mejoren  hornos  Caftcllanos,  de  eíta  manera. 
Eftando  bien  caliente  el  horno  ,  fe  le  ponen  encima  los  pedazos 
;xiel  Cobre  que  ha  degenerar  en  vn  pan  ,  derricefc,  y  fale  á  la  hor- 
nilla, que  cambien  eílará  muy  caliente  ,  e  inmediatamente  fe 
pone  en  el  horno  d  Plomo  q.ie  ha  dellevar  el  pan,  y  fe  funde,  y 
¿mezcla  con  el  Cobre.  Ponenfe  luego  fobre  los  carbones  otros 
•pedazos  de  plancha  para  el  pan  fegundo ,  y  mientras cftos  fe  der- 
■riccn,  fe  facande  la  hornilla  el  Cobre,  y  Pionco  juntos,y  fe  echan 
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énel  moldeen  qoc  fe  hazenlospanes,y  afsUe  proíiguchaftá  qufc 
íc  hagan  codos. 

Si  en  lugar  de  Plomo  por  cfcuíar  el  Cacarlo,  íe  quifiere  echac 
greta,  podrá  hacerfe ,  ad  virtiendo  para  la  quenta  que  lo  ordina* 
rio  íale  vn  quintal  de  Plomo  de  ciento,  y  treinta  libras  de  ella.De 
los  panes ,  defpuesde  exprimidos  ,  fe  hará  el  Cobre  fino  ,  en  el 
modo  que  queda  dicho. 

CAT,  VI,  Como  fe  ha  de  apartar  el  Gro 
del  Cobre. 

A  Vnque  fon  diferentes  los  modos  que  ay  de  apartar  el  Oroí 
del  Cobre  ,  todos  fe  fundan  en  vn  principio,que  es  la  per- 
fección ,  y  fortaleza  del  Oro  ,  á  que  ni  Azufre  ,  ni  otros  iMate-; 
riales  ofenden  ,  y  la  facilidad  que  eftos  tienen  en  alterar  al  Co- 
bre ,  y  cafi  deíícuirlo.  De  aqui  es  ,.que  fi  el  Cobre  que  tiene  Oro 
fe  quema  con  Azufre.,  ó  ya  fea  echandofelo  quando  eftéderrei 
tido ,  ó  meneándolo  hafta  que  fe  convierta  todo  en  tierra  ,  ó  ya 
poniéndolo  hecho  planchas  delgadas ,  ó  granalla  ,  ó  envna  olla 
de  barro  ,ó  tandas ,  ó  lechos ,  con  Azufre  molido  ,  y  tapada  la 
boca  ,  dándole  fuego  ,  hafta  que  el  Azufre  lo  penetre  todo ,  y, 
queden  las  planchuelas  quebradizas  ,  y  que  fe  muelan  fácil-;  _ 
mente.  Sienefta  harina  íe  echaíTe  Azogue  ,  abraza  ,  y  re* 
coge  todo  el  Oro  ,  repaíTandolo  ,  como  fe  vfa  en  los  enfayes 
ordinarios. 

También  fe  funda  en  efta  las  otras  maneras  que  ay  de  apar» 
tar  el  Oro  del  Cobre ,  por  el  fuego  ,  y  la  fuerza  ,  que  para  efto 
tiene  en  particular  la  fal  ,  que  llaman  artificiofa  y  hacefe  de 
partes  iguales ,  de  caparroía  ,  falkre  ,  alumbre  ,  y  Azufre  ,  que 
■áío  ayga  probado  el  fuego  ,  vna  libra  de  cada  vno  ,  y  media  de 
almojatre ,  d  fal  amoniaco.  Eftas  cofas,  defpues  de  bien  molidas, 
íe  cuecen  en  legia  fuerte  ,  echa  de  vna  parte  de  llipta  ,  ó  ceniza 
de  Tintoreros,  otra  de  cal  viva,  y  otras  quatro  de  ceniza  comun^ 
hafta  que  fe  fequc  muy  bien.  Buelvenfe  defpues  á  moler  ,  y. 
mezclafeles  vtwa  libra  de  greta  nK)lida  ,  ó  Plomo  calcinado,  y  fo- 
bre  cada  libra  de  Cobre  que  tiene  Oro  ,  eftando  derretido  en  el 
ciifol ,  fe  le  va  echando  poco  á  poco  vna  onza  ,  y  media  de  eftos 
polvos ,  y  íe  le  menea  naucho,  y  apriefía ,  con  vn  hilo  de  hierro; 
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<f€x\i fe  enfriar  el  ciirol  ,  quicbraíc  ,  y  en  el  tundo  fe  halLi  el  pa-*' 
nc  itodeOro,  el  Cobre  fe  queda  arriba  ,  en  íigura  cíe  cru-. 
dio  :  Bolverafcáreducir  á  fuíer  ,  del  modo  que  en  fu  lugar  ící 
dixo.  ■        ^ 

Fácil  fera  á  quien eftuvicre  en  el  principio  dicho  hallar^ 
otras  con  poíiciones  paraaqueftc  etctto ;  porque  el  Azufre  es  el 
todo,  con  alguna  mezcla  de  Plomo  ,  para  alrerar  el  Cobre  ,  íia 
que  reciba  detrimento  el  Oro  ,  y  afsi  efcufo  el  efcrivir  otros  mo- 
dos que  vfan  algunos ,  de  que  los  dichos  ,  no  folo  fon  íuficientcs, 
fino  los  mas  gencraJes ,  y  mejores. 

Algunos 'efcrivcn  ,  que  también  fe  puede  apartar  el  Oro 
de  el  Cobre  ,  como  fe  aparta  la  Plata  con  mezcla  de  Plomo  ,  ha-v 
hiendo  panes  en  la  proporción  dicha  en  el  cnpiculo  paífado  ,  y 
exprimiéndolos  de  la  manera  que  alli  fe  dixo.  Pienío  que  no  lo 
experimentaron  :  Yo  dude  fiempre  fu  verdad ,  por  la  dificultad 
con  que  el  Oro  fe  derrite  ,  pues  la  caufa  de  apartarfe  la  Platx 
del  Cobre ,  con  la  ayuda  de  el  Plomo,esporla  facilidad  con  que 
fe  derriten  ambos  Metales  ,con  menos  fuego  que  el  que  ha  mei 
ncfler  para  correr  el  Cobre  ,  lo  qual  celia  en  el  Oro.  Y  no  me  cnw 
gañó  mucho  mi  difcurfo  en  experiencias  que  hize- 

Si  fe  quifiere  quitar  el  Oro  del  Cobre  que  ertuvierc  dora-^ 
do,  fe  hará  de  efla  manera.  Mojaíe  la  pieza ,  y  pongaílc  al  fue  J 
go  ,  en  que  fe  caliente  muy  bien  ,  eneftando  hecha  afquafo 
apaga  en  aguafria  ,y  con  vnaefcobilla  de  liilos  delgados  de 
alambre  fe  limpie,  y  fe  caerá  el  Oro. 

CJT^  VIL  Déla  agua  fuerte  con  que  fe  aparca  el 
<.  Oro  de  la  Plata. 

EL  Oro  ,  que ,  ó  la  naturaleza  ,  ó  el  artificio ,  mezcló  con  \é 
Plata  ,  fe  aparta  de  ella  con  el  agua  que  llaman  fuerte.  Es 
fu  actividad  admirable  ,  y  entre  las  experiencias  humanas  vna 
de  las  mas  cüriofas ,  y  fu  noticia  ,  y  vfo  muy  neceíTariosen  eftc 
Reyno  ,  pues  et  mas  propio  exercicio  del  es  el  trato  de  Metales 
de  Plata,  en  cuya  compañía  fe  cria  el  Oro  rfaiy  de  ordinario ,  y, 
mal  fe  podra  aprovechar  del  el  que  no  fupierc  conocerlo  ,  f 
apartarlo,  ni  ay  que  fiaríe  de  la  vifta  en  negocio  de  tanta  impor- 
cancia  ;  pues  no  fe  podrá  difcernir  con  día  la  mezcla,  fila  ay* 
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óao  ,  deeftosdbs  prcciofos  Mccales  ,  fi  la  parte  del  Oro  no 
fuere  mucha  ,  y  aunque  no  fea  tanta  puede  íerde  grandiísimcy 
Ínteres  fi  fe  apartare. 

Losfimples  que  tienen  virtud  natural,para  quedeftilada  de 
cUos  agua  fe  desliaga  en  ella  la  Plata ,  fon  caparrofa,  aluiub re. Sa- 
litre ,y  voloarmeno  ,  oropimente  ,  y  cinabrio.  Hacenfc  de  ellos 
compoficiones  varias  para  aqueíle  eíeólo  ,  pero  la  que  comun- 
mente fe^  vía  es  valentifsima  de  partes  ig.uales  de  alumbre  ,  y  de 
falitre  ,  ó  de  dos  partes  de  alumbre  ,  y  de  falitre  vna  ,  ó  de  ca- 
parrofa ,  y  falitre ,  en  las  proporciones  dichas ;  á  vna  libra  de  fa- 
litre ,  y  otra  de  caparrofa ,  fe  le  pueden  echar  de  cinco  á  feis  on- 
zas de  agua  de  la  ordinaria  que  fe  bebe ,  y  falc  muy  buena  ,  y, 
efta  es  de  la  que  yo  he  víado  de  ordinario  ,  para  quetuvieíFen 
los  vafos  Con  que  humcdecerfe ,  ya  que  en  ellos  fe  buvierade 
embeber  alguna  ,  por  no  aver  tenido  fiempre  copia  de  los  ne- 
ceílarios  de  vidrio  en  que  deftilarla. 

Preparañfc  primero  de  efta  fuerte  los  m.ateriales  dichos. 
Ponefe  al  fuego  la  caparrofa ,  en  vna  bolla  vidriada  ,  y  en  ella  fe 
derrite  con  el  calor  ,  meneafccon  vn  hilo  de  alambre  grueíTo, 
facafe  ,  enfriafe  ,  y  mezclafe  fútilmente.  El  falitre  también  fe 
derrite  con  la  fuerza  del  fuego  ,  y  luego  fe  enfria  ,  y  haze  polvo. 
El  alumbre  fe  prepara  como  la  caparrola,aunque  algunos  lo  que- 
man fobre  vna  plancha  de  hierro  ,  y  aísi  b  muelen. 

•El  vafo  de  vidrio  en  que  eftos  Metales  fe  echan,  que  por  la 
femejanza  llaman  orinal,  fe  embarra  primero  ,  defdeel  fuelo, 
hafta  la  mitad  por  lo  menos  ,  de  efta  fuerte  ,  hazefe  barro  liqui- 
do j.  comoi.mazamorra,  de  buena  greda  amafiada  ,  ftlaay  ,  con 
borra  de  panos ,  quandoíe  tunden  ,  y  en  fu  falta  ,  de  lana  jó  pe- 
los cortados  con  tixera  ,' y  con  mezcla  de  alguna  fal  quemada,, 
para  que  no  fe  abra  ,  ó  hienda  ;  dafele  al  vidrio  vna  capa  de 
cfte  barro ,  no  mas  gruefla  que  el  canto  de  vri  real  fencillo ,  y  fe- 
ca  efta  fe  leda  otra ,  y  otras  por  el  mifmo  orden,,  hafta  quetenA 
ga  vn  dedo  de  grueííb.  :. 

Si  en  el  horno  en  que  fe  ha  de  faear  el  agua  fuerte  no  ha  de 
ponerfe  mas  que  vn  alambique  fe  hará  de  adobes  ,  de  vna  tercia- 
en  quadro  por  lo  hueco  ;,  y  en  la  parte  que  huviere  de  eftár  poc 
delante,  fcdexará  en  el  medio  de  abaxo  vna  puertezuelade  fe¡s> 
ó  ocho  dedos  de  ancho  ,  y  proporcionalment^  larga  ,  por  donde 
cntreel  ayre,  yfefaqueala&cenizas.Ala  alcurade  vnatercia  del 
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fuclo  fe  pondrá  vna  como  reja  de  hierro  ,  o  abierta  en  pl.ir.cha, 
ó<:chacie  verjas  íutiles  ,  fobre  que  eílcn  los  carbones  encendió, 
dos,  y  tenga  la  ceniza  por  donde  poder  caer.  Dexcfe  fobte  elía 
reja  otra  puerta  por  donde  fe  cciic  ,  y  cnciciida  el  carbón  ,  ó  le- 
ña ,  fubanfe  las  paredes  cali  otra  tercia  de  alto,  y  rapefe  el  humo 
por  arriba  con  otra  plancha  de  hierro  ,  que  por  el  medio  efcrivc 
fobre  dos  barretoncillos  del  mifmo  Metal ,  que  cílcn  de  pared  á 
patcd.  Tenga  eíla plancha  alas  quatroeíquinas utros tantos agu"- 
jcros  redondos ,  por  donde  el  luego  refpire  ,  y  en  el  m^dio  vno 
grande ,  en  que  entre  vn  baío  de  barro  ,  capaz  á  recibir  en  íi  el 
orinal  de  vidrio  ,  y  alguna  arena  ,  ó  ceniza  que  lo  ha  de  rodear 
por  abaxo  ,  y  por  los  lados. 

Molidos  ,  y  mezclados  los  polvos  de  que  fe  ha  de  hazer  el 
agua  fuerte  ,  fegun  las  proporcionas  dichas,  ie  echarán  en  la  va- 
zia  ,  ó  orinal  los  que  cupieren  hafla  el  tercio  ,y  quando  mucho 
la  mitad  de  el ,  y  no  mas ,  pongafele  el  capelo,  ó  alambique  bien 
ajuftado  ,  y  para  que  por  las  junturas  no  reípire  ,  fe  tapen  con 
cuidado  con  vnas  tiras  de  lienzo  ,  empapadas  en  claras  de  hue- 
vos muy  batidascon  flor  de  harina  de  trigo.  El  pico  delalam^' 
bique  entre  en  el  que  llaman  recipiente  ,  que  es  vna  redoma 
grande  en  que  fe  recoge  el  agua  que  deftila,  y  tapefe  también  de 
fuerte  que  no  refpire.  Enciendafe  fuego  en  el  horno,  y  fea  al 
principio  lento  ,  hafta  que  comience  á  deílilar  ,  y  fe  pongan  los 
vidrios  colorados ,  avmientefe  el  fuego  ,  pero  con  cuidado  de 
que  entre  el  caer  de  vna  gota  á  otra  aya  quando  menos  cinco  mi-: 
ñutos  de  relox,  ó  el  efpacio  en  que  da  cinco  golpes  de  campana, 
y  quando  mas  djiez  ,  porque  Ci  caen  mas  apricíTa  ,  corren  peligro 
lDsvafosdcqu<tbrarre  ,  yfjmas  á  efpacio  ,  fe  dilata  cfta  obra 
mas  de  lo  que  conviene.  Remediafelo  primero  con  quitar  de  el 
horno  con  las  muelles  algunas  braías,  y  lo  fegundo  con  aumen- 
tar el  fuego  haciéndolo  de  llamas  ,  con  algunos  palillos  de  leña 
feca ,  y  cerrando ,  fi  conviniere  los  agugeros  por  donde  refpira. 
S«ra  bien,queal  recipiente  fe  le  pongan  vnos  paños  mojados  con 
agua  fria  ,  para  qiieie  rebatan  mejor  los  efpiritus  ,  ó  humos  de 
que  eftá  lleno.  Quando  la  parte  alta  del  orinal  comienza  a  blan- 
quear ,  es  feñalque  ya  han  dado  las  materiales  el  humor  que 
t;enian.  Aprietafe  por  vnrato  el  fuego ,  hafta  que  totalmente  nO' 
gotee  ,  y  dexanfe  defpue^  enfrbr  los  vafos  ,  lacando  del  horno 
Jos  carbones  cuceadidQS. 
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CAV.  Vlll,  ProGgue  la  materia  del  capiculo  paf* 

fado  ,  con  algunas  advertencias 
^  ■    '      acerca  de  ella. 

i 

EN  lugar  de  los  v^fos ,  ó  orinales  de  vidrio  en  que  fe  hecháí 
la  materia  de  que  fe  ha  de  deftilar  el  agua  fu  erte,fe  pued¿. 
\ lar  de  otros  de  fu  forma  ,  hechos  de  muy  bueno  y  y.  fuerte, 
barro  ,  y  vidriados,  y íc  hará  muy  bien  :  y'baftará- que  elcaí? 
pelo,  y  recipiente  fean  de  vidrio.  Podranfe  poner  muchos -'del 
eftos  alambiques  á  la  par  ,  en  vn  horno  hecho  de  adobes  ,  ó  la- 
drillos ,  largo  .  amanera  de  baúl ,  como  en  los  que  fe  queman 
lamas ,  y  fe  les  dará  á  todos  fuego  por  vna  boca  ,  con  que  fe  fa- 
cará  abundancia  de  agua  fuerte ,  donde  de  propofito  fe  huvicre 
de  tratar  de  apartar  el  Oro  de  la  Plata.    !"    - 

Es  de  tanta  importancia  el  faber  fi  la  Plata  tienóGro  ,ó  no, 
mayormente  á  los  que  trabajan  en  Minerales  nuevos,  y  diftantes 
délo  poblado  ,  que  aunque  del  todo  falten  vidrios  para  capelos, 
ó  recipientes  de  los  alambiques  ,  convendrá  fepan  facar  ,  y  fa- 
quen en  ocafiones  alguna  aguafuerte  ,  aunque  fea  poca  ,  para' 
probar  la  Plata  de  fus  enfay  es,  pues  los  materiales  para  ella  los 
ay  en  todas  parces:  Baftará  para  efto,  que  el  recipiente  fea  de 
barro  vidriado  ,  como  botijuela ,  cancarillo  ,  ©limeta  ,  quando 
no  lo  fea  el  vafo  en  q.ie  los  rn.ireriales  fe  ponen ,  juncenfe  ellos 
dos  boca  con  boca  j'^embarrenfe ,  y  tapenfe  muy  bien  •',  que 
aunque  por  embeber  fe  fe  pierde:-mudha  agua  ,  íák-'arlg^un'a,  baf-~ 
tante  para  enfayar ,  y  faber  loque  fe  pretende.  Afsi  lo  vsé  yo 
en  los  Lipes  al  principio ,  quando  por  eftár  poco  poblada  de  Ef- 
pañoles  aquella  Provincia ,  fobraba  en  ella  todo  genero  de  inco- 
modidades. 

.'  Dexafe  entre  el  recipiente  ,y  el  otro  vafo  que  en  él  entra- 
rc;'^^  vn  agujero  pequeño' ,  del  tamaño  de  vna  ^gúja  grueíFa  de 
hierro  )  que  fe  tape  con  vna  clavijuela  de  madera  ,  de  fuerte, 
que  fe  pueda  quitar  quando  fe  quifiere  ,  y  convendrá  hazerlo, 
quando  fe  lev  antaren  en  demafia  los  humos  potentifsimos  délas" 
€ompoficiones  que  fe  deftilan  ,  para  qiie  fe  refrefque  el  ayre  que 
cita  encerrado,  y  (ccondenfenen  aguainasaprleíla-vjr-^on-me-' 
apír^ie fgo  de  los  v  afos.  De  f- 
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Defpues  de facada  el  agua  fuerte  feechevna  poca  enviu 
rcdomíi ,  y  en  ella  vn  adarme  de  Placa,  pira  que  le  deshaga  ,ca 
que  fi  ^'ftaba  turbia  fe  pondrá  clara  ,  ecliefe  cfta  agua  íobre  la 
demás ,  en  breve  rato  fe  aclarará  toda ,  aíTentandofc  en  el  fondo 
vnas  heces  blancas ,  epartefe  de  ellas ,  y  guardefe  en  otro  frafco, 
ó  limeta  bien  cerrada. 

Frios  los  vafos  fe  faque  del  fondo  de  los  orinales  ,  ó  de  don- 
de los  materiales  fe  pufieron ,  la  tierra  quemada ,  y  lin  jugo,  que 
de  la  deftiiacion  quedó  ,  y  íi  eftuviere  dura  ,  para  efcufar  el  rief- 
§0  de  quebrarlos ,  fe  les  echa  agua  común  ,  yde  vn  herbor  con 
ella ,  con  que  fe  deshará,  y  faldrá  mas  fácilmente. 

Vn  genera  de  vafo  invente  yo  para  facar  agua  fuerte  ,  que 
por  fer  á  propofuo  la  he  vfado  ,  y  comunicado  á  mis  amigos.  Los 
mas  acomodados  patj  cftasdeítilaciones  fon  las  cornainufasdc 
vidrio ,  porque  en  ellas  tienen  menos  que  fubir  los  efpiritüs  pe- 
fados  ,  que  de  los  materiales  fe  levantan ;  pero  tienen  de  incon-, 
veniente  la  dificultad  con  que  fe  les  echan  ,  y  facan  ,  por  fer  lar-: 
gas ,  y  angoftas  de  cuello. 

Hágalas  á  fu  imitación ,  de  muy  buen  barro ,  y  en  la  mitad 
de  la  parte  de  arriba  ,  anees  que  el  barro  fe  feque,  íc  les  abre  á 
compás  vna  boca  redonda,  del  grandor  de  vna  corona  ,  por  don* 
de  olgadamente  pueda  entrar  la  mano ,  afiidenfele  quatro  como 
botones  de  barro  ,  que  fobrefalen  en  igual  diitancia,  á  la  redon> 
da  de  fu  circunferencia.  Cuecefe ,  y  vidriafe ,  afsi  la  cornamufa, 
como  el  bocado  que  de  ella  fe  facó ,  para  que  le  buelva  defpaes 
áfervir  de  tapadera,  echanfe  por  aquí  ios  materiales  ,  tapafe 
con  lo  que  fe  ha  dicho ,  y  con  vn  hilo  de  alambre  ,  que  cruza 
de  botón  á  botón ,  fe  aprieta ,  y  ajufta  de  manera  que  la  fuerza 
de  los  vapores  no  pueden  levantarla;  embarranfe  hs  junturas 
como  fe  vfa ,  de  fuerte ,  que  no  refpire  ,  ponefele  fu  recipiente 
y  acabada  la  deftiiacion  ie  facan  con  mayor  facilidad  ios  mate, 
nales  por  aquella  boca. 

A.  Horno.  B.  Puerta  por  donde  fe  dá  fuego.  C.  Puerta  por 
¿onde  fe  facan  las  cenizas.  D.  Agujero  grande  en  la  plancha  áe 
hierro,  con  que  fe  tapa  el  horno.  E.  Agujerospequeños  por  don- 
de refpira  el  fuego.  F.  Rexa  de  hierro  fobre  que  fe  enciende  el 
carbón.  G.  Orinal  de  vidrio  ,  ó  barro.  H.Capelo  del  alambique. 
I.  Camamufadc  barro  vidriado-K.  Agujero  en  la  parte  alta  ,  del ' 
tamaño  de  vna  cocona.  L  Tapadera  del  agujero. 
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CAT.  IX.  Como  fe  ha  de  enfayar  la  Plata  para  ía^ 
,   ,  beríi  tiene  Oro. 

AUnque  por  el  coque  con  las  puntas  de  Oro,  y  Plata  hechas 
con  diligencia  fe  alcanza  alguna  noticia  de  la  cantidad  de 
ia  mezcla  de  eftos  dos  Metales ,  ni  es  puntual  como  conviene, 
hitanfacil  deobíervarla  diferencia  con  la  viflajque  íe  deba 
^ar  de  ella  en  negocio  tan  importante  íi  tiene  la  Placa  medio  qui- 
late ,  ó  dos  granos  de  Oro  ,  apenas  avrá  ojos  que  la  diftingan  de 
la  que  no  tiene  ninguno, 'y  van  á  dezir  en  veinte  y  quatro  pinas 
de  á  quarenta  marcos ,  como  fe  vfan  jdiez  libras  de  puro  Oro, 
que  valen  lo  que  fabemos  codos ,  y  afsi  es  precifamente  neceíía- 
rio  el  enfaye  por  agua  fuerce  ,  para  que  fe  fepa  puntualmente  íi 
ay  mezcla  de  Oro ,  ó  no  ,  y  en  qué  cantidad  ,  para  faber  íi  pue- 
de aparcarfecon  provecho;  hecha  la  agua  fuerte  ,  es  lo  demás 
fácil :  obrafe  de cfta  manera. 
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Paffafe  por  copelb  con  Plomo  la  Plata  que  fe  quiere  enfa-. 
yar ,  para  que  (i  tuviere  alguna  mezcla  de  Cobre  ,  o  otra  cofa, 
felá  quite,  y  quede  pura,  de  fiierrc  ,  que  no  aya  en  ella  cofa  ef- 
traña ,  fino  es  el  Oro ,  íi  acafo  lo  tuviere ;  tienefe  apercibido  vn 
vafode  vidrio  íi  loay  ,ó  vnacfcudilla  pequeña  de  la  China  ,  ó 
loquecsmejor,y  ha  añosque  yo  vfo  jdeOro  de  14.  quilates, 

Í)orquedura  fiempre,  y  ni  el  fuego  ,nicl  agua  fuerte  ordinaria 
e  hazen  daño  ,  y  íe  puede  poner  fin  cuidado  fobre  las  mifmas 
brafas  •,  y  el  vidrio  no ,  fino  fobre  cenizas.  Batefe  en  laminas  fu- 
cilóos la  Plata  dicha,  cortafe  en  pedazos  como  vna  vña  ,  doblafc 
cnfbrma  de  cañutillos ,  y  bien  limpia  fe  pefa  In  cantidad  que  ha 
de  enfayarfe ,  con  el  pefo  fútil  de  los  enfaycs ,  igual  a  fu  mayor 
pefa.  Ponefc  en  el  vafo  dicho  ,  y  echafe  encima  agua  fuerte  que 
la  cubra  ,afsicntareen  elfuego  ,y  con  calor  moderado  hierbe 
el  Agua  ,  y  fi  fuere  neceirario  mientras  cuece  fe  le  añada  mas  ca- 
lience  j  fi  fe  trabajare  en  vidrio  ,  y  íi  en  Oro  ,  no  es  mencftec 
cílecuidado.  Mientras  ay  Plata  en  que  el  aguafuerte  obre,  fa-, 
len  de  ella  vnoscomo  humos ,  ó  borvollones ,  que  caufan  el  her- 
bor  dicho  ,  enceíTandofe  aparta  del  fuego.  Siay  Oro  fe  queda, 
y  vé  en  el  fondo  en  polvo  ,  de  color  negro  ,  ó  como  rafpaduras 
deladdUo  5  echafele  el  agua  en  otro  vafo ,  y  con  ella  va  la  Pia-. 
ta  ,  lavafe  el  Oro  que  quedó ,  con  tres,  ó  quatro  aguas  dulces  car 
lientes ,  y  guardenfe  también  ,  porque  todas  llevan  alguna  Pía-, 
xa.  Ello  fe  haze  hafta  que  el  agua  con  que  fe  lava ,  no  fe  ponga 
blanca  ,  cnjugafe  luego  ,  y  en  vna  efcudilleja  de  Plata  fe  recuece 
al  fuego ,  facafe  de  éi ,  y  frió  fe  pefa  ,  y  fabe  la  parte  que  de  Oro 
•tiene  la  Plata ,  fegun  la  tabla  del  capitulo  8.  del  Libro  3.  y  el  va-. 
lor  del  Oró  que  cada  quintal  de  Plata  tiene ,  contando  á  18.  rea-; 
lies  por  cada  caftellano  de  á  14.  quilates. 

Quando  la  Plata  tiene  mucho  Oro ,  ó  quando  el  Oro  tiene 
alguna  Plata  jfeenfaya,  y  aparta  de  aquella  fuerte.  Quitafele 
ante  todas  cofas  el  Cobre  que  tuviere  con  Plomo  en  la  cendra- 
cía  j  cocafe  defpues  con  las  puntas  de  Oro  ,  y  Plata ,  y  mirafe  los. 
quilates  que  mueftra ;  y  porque  fi  la  parte  del  Oro  es  mucha, 
defiende  la  Plata  ,  para  que  el  agua  fuerte  no  obre  en  ella  como 
■convendría ,  ferá  fucrca  reducirla  á  proporción  dedos  partes  de 
Plata  ,  y  de  Oro  vna ,  que  es  lo  proprio  que  dezir,  que  fe  reduz- 
ca el  Oro  de  mas  ley  a  folosocho  quilates ,  añadiéndole  la  Plata 
que  fuete  neceffaria  para  ello ,  mezcla  que  fe  ha  experimentado 

Aa  V^c 
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por  la  inaS  áprópoüco  ,  para  que  ni  el  Oro  quede  muy  d^sKe:? 
qho  ,  ni  aya  diiiculcad  en  que  íe  convierta  en  agua  la  Plata.  Sea 
enfayada  la  que  fe  añadiere,  pata  que  fe  tenga  fatisfa.ccion  de 
que  nolieva  Orp  ninguno ;  porque á  tenerlo  ,  noferá  cierto  cn-j 
íaye.  Hagafe  lo  demás  como  arriba  queda  advertido. 

Si  el  Oro  es  fubido ,  y  fe  ha  d^  Quilates.  Pefos.  Tomines; 
baxar  con  Plata  pura  á  los  ocho  qui^      14  .....  t  ..*...  ó 

lates ,  fe  v'erá  por  efta  tabla  lo  que  á      ^  3 i ......  7    i 

cada  pefo  fe  le  ha  de  añadir  dePla-      2. 1 i .......  ^  ■, 

ta  spor  el  numero  de  pefos ,  y  tomi-      ii  . ,. ...  ...i  .,>-«i'... .  $ 

nesque  enfrente  de  fu  ley  fe  halla-      20  .....  i? '••...  4 

re ,  como  fi  quiero  reducir  á  ocho       19 .1 3 

quilates  Oro  de  20.  veo  que  á  efta       18 *  .^ .  :^.  ,,z 

ley  le  correfponde  en  la  tabla  prime-      17 -f "«.  .-.• « i 

ra  ,pefo  4.  tomines  ,y  eftoeslo  que      ^6  .. . . .  i .0 

fe  le  ha  de  añadir  de  Plata  á  cada       ij o..,..,  ,,7,  : 

pefo  de  la  ley  dicha.  De  fuerte,  que       14 o.'. .'.'..  ^ 

fundido  todo  junto  el  pefo  de  Oro      15 o 5 

de  10.  quilates ,  fe  avrá  convertido       12 o....  ..4 

en  dos  pefos  y  medio  de  8.  quilates,       ii o \ 

y,  afside  los  demás.  10 o  ....  ^ .  1 

Pero  porque  fuele  fucedcr,  que        9 o i 

Oío  de  mas  ley  fe  aya  de  reducir  á        8 o o   " 

j8.  quilates,  con  Plata  que  tenga  algunos  de  Oro,  fe  hará  la  quen3 
XX  de  la  manera  que  fe  verá  en  el  exemplo  que  fe  figue.  Quiero 
reducir  Oro  de  zo.  quilates  á  8.  con  Plata  que  tiene  dos  quilates 
de  Oro  ,  pongo  los  referidos  números  por  fu  mifma  orden,  io. 
-8.1.  la  diferencia  que  ay  de  10.  á  8 .  fon  doce  ,  pongolos  encij 
ma.  La  que  ay  de  8.  á  z.  fon<» .  efcrivolos  encima  también  ,  y. 
■queda  efta  figura. 

II.        é. .       . 
ao.        8.        í.  Parro/íempre.la  primera  diferencia  pot  la  fci^ 
^ünda ,  que  fon  1 1.  por  6,  cabales  á  dos ,  y  tantos  fon  los  pefos  de 
.Plata  j  ó  Oro  de  dos  quilates ,  que  fe  han  de  añadir  á  cada  pefo . 
<de  10.  quilates  para  baxarlo  á  S.yfi  al  contrario  quiero  fubir 
Oro  de  dos  quilates  á  8.  con  Oro  fubido  de  10.  quilates ,  pongo 

6»        II. 
rpot  eíle  mifmo  orden  los  números  2.        8.        20.  faco  las 
•diferencias  ,  parto   la    primera   por    la  íegunda  ,    cábe- 
le 
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|e2,aue  esdcck  ,qu^ácada  pcfodeOro  de  dos  quilates,  fe 
le  añade  medio  pe  fodfr  2  o.  qüllaccs ,  lo  c^ue  de  efta  n:*.czciare- 
fulca  ferá  Orp  de  8.  ^ujlates ,  y  afsj  dd  los  demás. 

^     C^f,  i^^Xomofe^^aparta  el  Oro  de  la  Píáta.     ' 

AParcafe  el  Oró  de  la  Plata  de  la  miíma  manera  que  ¿ri  ef  fcali 
pkulo  paíTado  ,  fe  dixo  ,  que  fe  enfayaba  ,  foloelB  la  dlfc- 
tcncia  en  que  para  hazcrlo  por  rftayor  ,  han  de  fer  los  vafos  ma- 
yores,  y  todo  lo  demás  proporcionalmchce.  Obrafe  en  vidrios, 
aunque  quien  pudiere  tener  los  vafos  de  Oro  fino  ahorrará  mu- 
tcho  ,  á  mi  me  obligó  á  bazerlo  para  efte  cfe<Cl:o>  la  falca,  careftía\ 
y  riefgo  de  los  vidrios ,  que  por  fer  tan  riguiofos  los  frios  de  eftos 
Minerales,  fe  quiebran  muy  á  menudo  ,  aunque  fe  tenga  con 
ellos  mas  cuidado.  La  Plata  mezclada  con  Oro  en  la  proporción 
dicha  ,  fe  haze  muy  náenuda  granalla  ,  y  mientras  menos  redon- 
da fuere  ,  ferá  mas  a  propofito  para  aqueíle  intento  ,  ó  fe  bate 
en  plancha  fútil,  que  defpues  fe  corta  en  pedazos  pequeños,^, 
fp  recuecen  ,  y  haz^n  cañutillos ,  echafele  agua  fuerte  encima ,' 
-qucle  fobrepujedos,  ó  tres  dedos,  hierba  hafta  que  fe  aya 
deshecho  la  Plata  toda,  que  fe  conocerá  con  la  feñal  que  fe  dixo,' 
tratando  del  enfaye;  añadefele  fi  fuere  mencfter  mas  agua.  Vlti-¡. 
mámente  ,  la  que  tuviere  en  si  deshecha  la  Plata  ,  ó  fe  eche  ert 
yn  perol  de  Cobre,  con  otra  tanta  agua  dulce,  y  la  Plata  fe  le  pe,- 
'gará  luego,  ó  en  tinaja ,  ó  otra  vafija  de  barro  vidriado,en  que  (^ 
"^ongan^ algunos  rieles  delCobre,áque  también fellegará  la  Plati; 
•y  ferá  feñal  de  averfe  recogido  toda  en  los  dos  modos  dichos,  Cu. 
no  muda  color ,  poniendofe  negro ,  ó  pardifco  el  cabete  de  cin- 
ta que  en  ella  fe  metiere ,  ó  finalmente  ,  fe  mezcle  con  agua,  ert 
^ue^  fe  aya  deshecho  cantidad  def  al  común  ,  con  íjue  luego  fol- 
tárá  la  Plata  ,  y  fe  aíTentará  en  el  fondo.  De  qualquiera  de  eftos 
modos  fe  recobrará  la  Plata  ,  faquefe  ,  y  fequefe  muy  bien  antek 
<le  fundirla  ,  es  feñal  de  tener  aun  alguna  humedad  ,  quando  la 
íupertície  negreguea  ,  y  fi  fe  funde  afsi ,  fe  quema ,  y  pierde  al- 
guna Plata. 

Pero  porque  de  qualquiera  maneta  de  eftas  el  agua  fuerte 
■fe pierde , quien quiüere  aprovecharla,  ech>e  la  que  cftuvierfe 
^-  Aai  pata 
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cargada  de  Plata  en  vn  alambique  ,  pórgale  fu  recipiente  ,  y  de- 
le fuego  deílilará  el  agua  toda  ,  con  aventajadas  fuerfjas  para 
fetvir  otras  veces ,  y  la  Plata  feca  fe  quedará  en  el  fondo ,  y  fe 
fundirá  con  la  advertencia  dicha. 

El  Oro  qne  quedó  en  el  fuelo  de  la  limeta  fe  lave  tres,ó  qua- 
tro  veces  con  agua  dulce  ,hafta  que  no  fe  vea  en  él  la  feñal  de 
color  blanco ,  faqu efe ,  ydefpuesde  recocido  fe  funda  con  vq 
poco  de  Atincar ,  ó  fe  le  eche  Solimán  para  que  falga  dulce,co- 
mo  lo  vfan  los  Plateros.  Las  aguas  con  que  fe  lavó  fe  guarden, 
porque  también  llevan  Plata  >  ferá  bien  deíHlarla  ,  la  q  ue  prime-, 
ro  fale  esa  propofito  para  bolver  á  lavar  Oro,y  la  que  gotea  def- 
puesque  losvafos  colorean  es  fuerte,y  podrá  fervir  para  apartar* 

C/íP.  X/.  De  Otros  modos  con  que  fe  aparta  el  Ofo 

de  la  Plata. 

AUnque  el  mas  puntual ,  y  ciertos  modo  de  apartar  el  Oro  de 
h  Plata  es  mediante  el  agua  fuerte  ,  como  queda  dicho,  ni 
todos  fe  aplicarán  a  fu  deftilacion,  ni  en  todas  ocaíioncsavrá  co^ 
modidad  para  exercitarla  por  mayor  ,  aunque  fe  facilitó  fu  obra 
tanto  en  los  capítulos  paíTados  5  y  ferá  en  todo  cafo  neceííario  fu 
vfojporlomenos,  paraenfayar  la  Plata,yfaber  fi  tiene  algún 
Oro  5  como  también  queda  advertido.  Hanfe  porefto  inventa-: 
do  varios  modos  para  el  mifmo  cícSio ,  fundados  en  la  eíTencion 
del  Oro ,  cuya  nobleza ,  y  luílre  apegas  a^  cofa  que  altere ,  ó  in- 
ficione ,  viendofe  lo  contrario  en  los  demás  Metales ,  hafta  en  la 
Plata  mas  pura ,  que  el  Azufre  la  ennegrece ,  y  contamina ,  re-i 
'duciendola  á  vn  fer  tan  obfcuro  ,  y  quebradizo,  que  apenas  la  fa- 
brá  diferenciar  de  las  eícorbs  el  que  no  tuviere  conocimiento,  y 
experiencia  muy  grande  de  aquellas  materias  Haze  lo  mifmo  el 
Antloionio,  porque  como  en  fu  lugar  fe  dixo,  abunda  en  fu  conv 
poíicion  de  Adufre.  Con  eftos  dos  materiales  fe  aparta  de  la  Pla-i 
.ta  el  Oro,  en  la  manera  que  fe  figue. 

Hazefe  granalla  la  Plata  que  tuviere  Oro  ,  y  porcada  doce 
onzas  de  ella  fe  toman  dos  onzas  y  quarta  de  Azufre,  que  no  aya 
probado  fuego  ,  muelefe  muy  bien  ,  y  mezclado  con  la  granalla 
dicha  fe  pone  todo  en  vna  olla  nueva  de  barro  ,  tapefe  ,  y  em4 
barrefe  la  boca ,  dafele  fuego  á  la  redonda  >  algo  apartado,,  para 
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que  con  el  calor  Tolo  el  Azufre  fe  mezcla  con  la  Plata  ,  fm  que 
arda ,  facafc  la  Placa  negra  de  la  olla  ,  apercibefc  de  granalla  de 
Cobre  tres  onzas  ,y  media  por  cada  dozeon-zas  de  las  que  pcía- 
va  la  Plata  ,  anees  de  mezclada  con  el  Azufre.  La  mitad  de  cílc 
Cobre  íe  echa  con  la  Plata  al  principio  en  el  crifol ,  tapafele  la 
boca ,  daíTele  fuego  haíla  que  fe  dpnita  ,  y  en  cftandolo  fe  dc{^ 
tapa  el  crifol ,  echafele  vna  cucharada  de  granalla  ,  de  Cobre 
y  otrade  vna  corapolicion  ,  de  que  fe  hace  de  iguales  parces  de 
greta ,  granalla  de  Plomo  ,  fal  quemado,  y  efpuma  de  vidrio,  cu- 
brefe  el  crifol ,  y  en  citando  derretido  aqueíto  fe  le  añade  por  el 
orden  dicho  lo  que  rcfta  de  la  granalla  de  Cobre,  y  compoficion 
dicha  hafta  que  fe  acabe.  BaKafecon  aqueflo  el  Oro  al  fondo ,  y 
la  Plata  fe  qneda  acriba ,  mezclada  con  el  Plomo,  y  Cobre,  y  hu i 
mor  del  Azufre ,  en  forma  de  el  que  llaman  niel  ,  o  de  los  cru- 
"Hios ,  ó  confruílaños  de  las  fundiciones  de  Cobre  ,  y  Plata  de 
que  fe  tracó  arriba.  Para  faber  que  tan  gruelPo  es  el  panecillo  de 
Oro  ,  que  eftá  en  el  íuelo  del  crifol  ,  fe  mecerá  en  el  vn  hilo  d^ 
hierro  embarrado  ,  faqucfe  luego  ,  y  loque  faliere  blancoeslo 
qne  tiene  de  groíTor  el  Oro  ,  fale  lo  demás  negro  de  la  compo- 
íicion  que  nada  encima.  En  efkando  baftanccmence  cocido  fe  va- 
*  éie  en  riel,  ó  lugar  limpio, y  fe  apartará  el  Oto  de  lacompoíicior» 
que  fe  quiebra  fácilmente. 

Antes  de  quitar  el  crifol  del  fuego  fe  faque  vn  poco  de  la 
mixtuta  de  arriba  ,  y  con  Plomo  fobre  cendrada  fe  refiae  ,  y  la 
Plata  c|uc  faliere  fe  deshaga  al  punto  en  agua  fuerte  ,  y  fe  vera  íi 
eftá  ^ó  no  baftantemente  apartado  el  Oro ,  profiguelTe  en  el  fue-J 
gOjfinoIoeftuviere. 

La  Placa ,  y  Cobre  fe  aparcan ,  y  aprovechan  defpues  en  el 
inodo  que  acriba  queda  dicho. 

También  el  Azufre  folo  aparta  el  Oro  de  la  Plata  ,  aunque 
la  preparación ,  que  para  efto  ha  de  tener  es  algo  prolija  ,  toma  - 
fe  legia  fuerte  en  que  fe  fuftente  vn  huevo  de  aquella  con  que  fe 
dixo  fe  haze  la  fal  artificiofa ;  cuecefe  el  Azufre  en  ella  ,  hecho 
fútil  polvo ,  halla  tanto  que  puefto  vn  poco  fobre  carbón  encen^ 

dido^  fe  derrita  como  cera  fin  arder.  Echado  efte  AzUr 

fre  fobre  la  Plata  que  tiene  Oro  derretida 

lo  aparta  de  ella. 

***.  *^*  *** 
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C/íP.  XII,   Como  fe  aparta  el  Oro  de  la  Plata 
con  Antimonio  ,  y  de  otras  compoficio* 
nes  para  ello» 

<  '  '     '.  .  ' 

EN  vn  crifol  de  barro  á  cjda  ocHo  orizas  de  Antimonio  fe 
mezcle  media  onza  de  Cobre :  porque  fin  él  recibiría  de^ 
tri; uento el  Oro  al  aparcarlo  ,  y  en  éftandp  derretido  en  fu  crifól 
fe  le  eche  encima  vn  poco  delAmimonio  dicho,que  en  fund  icn- 
doic  andará  e'n  cerco  ala  redonda  ;  echefele  luego  otro  poco 
rftas  5  y  defpues  que  cambien  haga  fus  cercos  fe  le  eche  juntó 
todo  el  Antimonio  dicho  reftante  ,  de  que  debieren  prevenicfo 
tres  partes  para  cada  vna  de  Oro ;  cubrafe  el  crifol  luego ,  y  de-; 
ícefe  cocer  la  miftura  el  tiempo  en  que  fe  podrán  andar  creinca  y. 
tinco,  ó  quarenca  paiíbs ,  cengafe  entre  canco  caliente,  y  vn - 
tadodefebü,  vn  crifol  de  hierro  angofto  por  abaJfo  ,  y  ancho 
por  arriba ,  puerto  fob  re  vn  tronco  ,  ó  pie  de  hierro  ,  ó  palo  va- 
ciefe  en  él  la  mixtura ,  facudafe  el  pie, ó  tronco  dicho,  para  que 
baxe  mejor  el  Oro  aliando ,  faquefe  en  eílando  frío  ,  y  repitafe 
efta  obra  hafta  que  quede  totalmente  fino ,  aíuñque  ai  Ííi^¿  vltima's 
veces  no  fera  neceílario  cocerlo  con  tantb-  Atuirhoriio -como  la 
primera.  ReÍT'nefe.vltimamente  en  cendrada -dé  ceniza  cíOjro  ,  y. 
á  la  mixtura  de  Antimonio  fe  le  añada  caíi  otro  cantor  de  rafui 
ras  jy  la  mitad  de  ellas  de  efpuma  de  vidrio.  Derrjtafe  en  vná 
cexa ,  ó  crifol  de  barro  dos ,  ó  tres  veces ,  y  todas  fe  aíTentará  en 
t\  fondo brro'p'airiecillo',  ó  lenteja  de  Oro ,  que  fe  fundirá  ',  y  re- 
finará  con  lo  pí;imero.  Mezelefe  al  fin  Plomo  con  la  mixtura  dt 
Antimonio/en  que  eftilaPíata,  refinefe  encendradaj  fe  apro»- 
vccharála  que  huviere.  Y  fiantes  de  llegará  hazer  efto  no  fe 
cuece  con  las  Tafurás ,  y  efpuma  de  vidrio,  como  fe  ha  dicho, 
confui-ncel  Antimonio  parte  de  la  Placa  ,  y  come,  y  Fobalacenr 
dratiá. 

"Házenfe  cambien  otras  compoficiones  de  Azufre-,  Antimo- 
nio ,  y  otras  cofas ,  para  apartar  el  Oró  de  la  Plata',  preparafe  el 
Azufre  que  en  ellas  ha  de  entrar ,  de  eíla manera.  Njolido  muy 
bien  fe  cuece  en  vinagre  fuerte  por  efpació  de  íeis  hora  s  jfaque- 
fcjj^.echadoeAvnvafojfeUvacon  agua  eaUchte.  La  primera 
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^ompíD/icion  fea  U  que  fe  liaze  de  vna  libra  del  Azuíre  vliciiU ,  y 
dosdefaí  muy  bien  purificajda.  Hazefe  otra  cic  doce  onzas  de 
Azuíre,  feis  de  la  fal  arcihciola  ,  tres  de  Almojacre  ,  y  vna  de 
Azarcón.  Ópra de;  media  onza,<i§  Caparrofa,  muy  bien  fccaal 
íücgo ,  dos  orizas  deSalartiíiciofa  ,  quatro  de  Antimonio ,  y  íeis 
^e  Azufre,  qu aero  adarmes  de  Vidrio  ,  QC.n?s  quatro  de  Salitre, 
y  dos  adarmes  de  AlraojacreLa  quarca  de  Sal  artihciofajde  Azu, 
fre  preparado,. y  rafuras,  doge  onzas  de  cada  cofa,  y  feisdc 
Acincar.  Otra  fe  haze  de  parres  iguales  del  Azufre  dicho,  de  AL. 
mpjacre ,  de  Salitre ,  y  Cardenillo. 

.;.  Sobre  doze  onzas  de  Plata  ,  que  tiene  el  Oro  ,eftandobien 
derretida,  fe  echan  dos  onzas  de  qualquicra  de  losdichos  poU 
vos  ,meneafe  muy  bien,  echefetodoen  otrocrifol  caliente, y. 
yntado  con  febo,facudefe  ,  para  que  el  Oro  baxe  mejor  al  fon-; 
áo ,  y  en  lo  demás^fc  prpce.de  como  queda  dicho^. 

Apartafe  el  Oro  de  las  piezas  de  la  Plata  dorada  ,  fin  fu  de; 
trimento  ác  efta  fuerte-  De  vna  parte  de  Almojatre  ,  y  media  de 
Azufre ,  fe  hazen  polvos ,  vntafe  la  pieza  con  azeyte ,  pol voreafc 
con  los  polvos  dichos  jponefe  con  vnas  muelles  fobre  carbones 
encendidos ,  y  bien  caliente  fe  facude  fobre  vn  librillo  de  agua 
cae  en  el  Oro ,  de  donde  fe  recoge ,  y  aprovecha. 

^  Con  Azogue  caliente  fe  puede  confeguir  el  mifmc  cfedo^' 
metiendo  en  el  la  pieza  dorada ,  hafta  que  fe  azogue  ,  y  luego  ea 
agua  fria  ,en  que  fe  caerá  el  Oro  mezclado  con  el  Azogue.  Rci 
pitafe  las  veces  que  fuere  neccíTario,  hafta  que  no  fe  vea  en  la 
-pieza  feñal  de  Oro.  Exprimefe ,  y  defazogafe  en  el  modo  ordi^ 
ario    de  la  Placa. 

CA?.  XIII.     Del  modo  de  apartar  del  Oro  la  Pía* 

ta  >  ó  qualquiera  mezcla  que  tenga  por  el 

que  llaman  cimiento. 

DAños  de  grandifsima  importancia ,  y  fin  remedio  hafta  oy, 
ha  cauí^ido  la  eficacia  del  que  llaman  cimiento  ,  cofa,  en- 
tre otras ,  que  fe  tocan  en  materia  de  Metales  maravillofa  ,  que 
algm)os  íaben ,  y  en  que  ninguno  ha  reparado  para  el  beneficio 
de  los  de  Placa ,  de  que  fe  ha  perdido  muy  gtan  fuma ,  por  laig- 

no- 
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iiorancia  de  fu  cotiocimknto ,  y  reparo ,  como  queda  advertido 
cnloscapicLilos  íi.  y  9.delíegundoLibró.     *< 

Es  el  cimiento  vna  quema  de  Metales  ya  reducido  á  cu crj 
po ,  con  mezcla  de  algunas ,  que  á  todos  los  demás  atraen  á  si,  y; 
los  calcinan ,  quedando  de  fu  tuerza  íolamehte  eíTenta  la  noble- 
za íin  igual  del  Oro.  Varios  fon  ios  niaterialcs  que  en  aqueftaí 
compoikion  entran ,  y  las  proporciones  de  ellos ,  fegun  las  expe- 
riencias, que  para  afinar  el  Oro  refieren  diferentes  Autoresj  pe- 
ro todos  fon  Minerales, y  quede  ordinario  acompañan  a  los 
Metales  que  fe  queman  para  beneficiarlos  por  Azogue,  por  don- 
de fe  convence  la  verdad  de  la  perdida  ,  é  inconvenientes  dí- 
cíios ',  pues  calcinada  la  Plata  fe  convierte  fácilmente  en  agua,  y. 
como  no  fe  recoge  lo  atribuyen  los  Beneficiadores  á  averfe  que-, 
madoen  los  hornos ,  que  dicen  paflárfe  de  punto  el  Metal.  En 
el  Cielo  Filofofico  de  Vlphíladio ,  y  en  el  Agrícola  ,  y  otros ,  fe 
hallan compoficiones varias  para  aquefte  intento,  dexolaspor 
no  necesarias ;  pues  bafta  la  mas  ordinaria ,  y  fácil ,  que  fe  haze 
de  polvo  de  ladrillo  molido,  y  fal  común,  aunque  es  rtiejorla 
que  llaman  de  compás ,  ó  mina  en  eíla  forma.  Con  nueve  onzas 
de  polvo  de  ladrillo  molido ,  y  cernido ,  fe  mezclan  rres  de  fal  ,7, 
en  cfta  proporción  fe  hará  para  mayor ,  ó  menor  cantidad  ,  fe  i' 
gun  lo  fuere  la  del  Oro  que  huvicre  de  cimentarfe.  Batefe  en 
planchuelas  delgadas ,  como  efc«dos ,  ó  mas  fútiles.  Rociafe  la 
mixtura  dicha  con  vn  poco  de  vinagre  fuerte  ,  en  qnc  fe  aya 
deshecho  media  onza  de  Almojatre  ,  ó  Sal  amoniaco  ,  y  én  vná 
olladebarranuevafe  pone^n  el  fondo  vn  lecho  de  los  polvos 
dichos ,  y  fobre  el  otro  de  planchuelas  de  Oro ,  de  fuerte ,  que 
no  fe  toquen ,  ni  caygan  vnas  fobre  otras ;  íigarrfe  fobre  el  Oro 
¿iTíás  polvos  ,y  áfti  fe  continué  alternando  ,  hafta^quQ  laojlalfe 
llene ,  ó  fe  acaben  las  planchuelas ,  que  también  fe  fuel^n  poner 
mojadas  en  vinagre ,  que  tengan  Almojatre  deshecho  ;rapefe,  x 
cmbarrefe  muy  bienia  olla  ,acomodafc  en.vn  hornillo  redon- 
do, ó  quadrado ,  que  por  la  parte  baxa  tenga  vn  apartamiento, 
en  donde  caygan  lascenizas  por  vnarexa  de  hierro,  fobre  que 
íe  encenderá  el  fuego;  en  vnas  trevedes ,  ó  fobre  barretonesde 
hierro  que  atravieífan  de  pared  á  pared  ,  fe  afsienran  en  debida 
diítancialaoUa  ,óollasenque  eíláelOro,llenafe  todo  de  car- 
chen ,  y  éncieadeíe  s  eften  las  ollas  -fiempre  hechas  afqua  por  toi 
dasparceSjComolo  eílán  las  caperuzas , quando  fedefazogan 

las 
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las  pifias.  Continuefc  con  igualdad  aqueftc  fuego  el  tiempo  que 
íuere  neceíTario ,  fegun  la  mezcla  que  cuviere  el  Oro.  AíTentado 
cílá  enere  Placeros,  que  en  cada  doce  horas  fe  fube  vn  quilate; 
pero  no  es  aqucfto  infalible  ,  ni  fienpre  fe  requiere  canto  tiem- 
po. Sacafe ,  y  dexafe  enfriar  la  olla  quando  pareciere  eftará  ya 
para  ello  ;  tocafe ,  y  cnfayafe  el  Oro  ,  y  fino  elluviere  tocalmen-, 
ce  Hno  ,  ó  délos  quilates  en  que  fe  quifiere  ponerlo,  fe  buelva 
por  el  orden  mifm3  acimentar  otra  vez-  La  Placa  que  tenia  el 
Oro  la  craxeron  afsi  los  materiales,  ó  polvos,  facaráíe  deelbs 
en  el  modo  que  fe  dixo  en  el  benirtcio  de  losMctales  por  Azogue.. 

CA?.  XIK  De  las  aguas  fuerces  que  deshacen,  f 

-Sv  convierten  en  agua  al  Oro. 

LOS  (imples, que  refueltos  en  agua  por  deftilacion  tienen 
virtud  para  deshazer  el  Oro  ,  fon  el  Vitriolo  ,  Salitre,  Al- 
mojacre,  Antimonio  ,  y  Solimán,  hazenfede  ellos  compoficio-^ 
nes  varias.  La  primera  de  dos  libras  de  Vitriolo,  y  otras  tancas 
de  Almojatre,deftilanfe  porel  modo  délas  demás  aguas  fuer» 
tes.  O  comcfevna  libra  de  agua  fuerte,  en  que  fe  aya  deshecho 
Plata  ,  cchenfele  eres  onzas  de  Almojatre,  y  deípues  que  íe  con-í 
vierta  en  agua  fedeftile  por  Alambique  de  vidrio ,  y  comerá  elf. 
Oro.  O  de  vna  libra  de  Salitre  ,  ó  de  Antimonio  otra.  O  de  par-: ' 
tcsiguales  de  Saliere,  y  Sal  de  orina  ,  ó  de  Almojatre.  Ray-í 
mundodeshazeel  Oroen  la  quinta  eíTenciadel  vino  ,  fuma^ 
mente  redificada  con  ayuda  de  la  Sal  hecha  de  lo  mifmo ,  para 
la  compoíicioa  de  fu  Oro  potable,  y  piedra  tan  celebrada  de  los 
Filo  fofos }  pero  el  mas  fácil  modo,  y  que  yo  halle  acafo  para 
combercir  el  Oro  en  agua ,  es  echar  en  la  fuerce  ordinaria  ,  vna 
onza  de  fal de  la  común,  que  víamos  en  los  mil'mos  manjares; 
bien  molida  ,  para  que  fe  deshaga  mas  apricíla  á  cada  quacro ,  ó 
cinco  onzas  de  la  dicha  agua  con  que  pierde  totalmente  la  fuer- 
za que  antes  cenia  para  deshazer  la  Plata  ,  y  ia  adquiere  violen  J 
tifsima  para  combertir  en  agua  rubia  al  Oro ,  contra  quien  pri- 
mero no  cenia  eficacia  ,  con  jufta  admiración  de  los  que  mas 
eoníídcraren  el  fundamenco  de  can  contrarios  cfedos.  He  vfa- 
do  de  muchos  años  á  eíla  parte  de  vafos  de  finifsimo  Oro ,  para 
apare  arlo  de  la  Placa ,  por  la  falca  ,  jr  riefgo  de  los  vidrios ,  como 
cnfulugardixe ,  y  ceniendo  en  vna  ocaíion  menos  fuerza  el 
íigua  fuerce  con  que  eftabahaziendovn  cofaye ,  para  dcjhazcc 
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la  Plata  de  lá^uc  yo  quinera ,  le  eche  eftando  hirbiendo  vn  po2 
co  de  fai ,  que  acaío  hallé  a  mano ,  pareciendome  le  darla  mju 
y.or  penecracxon  ,  y  ayuda  ,  no  fe  deshizo  mas  Plata  ninguna  ,  yj 
el  agua  fue  tomando  vn  color  amarillo ;  reparé  en  la  novedad^ 
pcnfando  lo  que  fue  cierto  ,  que  fe  iba  deshaziendo  el  Oro.  He4 
lo  vfado  muchas  veces  defpues envafosde  vidrio,  y  escofamuy^ 
curiofa  ,  y  fácil.  Conviertefe  en  hermofifsima  agua:  todo  el  Oro, 
y  fi  la  plata  que  tenia  era  poca,  j  fe  afsientaenel  fondo  del  vafe, 
hecha  muy  fútil  polvo ,  y  íi  mucha  fe  queda  en  la  forma  de  {>lanj 
chuelas,  ó cañonciUosenijue fe  echó  efpon jada  ,  y  quebradi- 
za. Apartafe  el  agua  ,  y  en  ella  va  el  Oro,  lavafe  la  Plata  tres, 
o  quatrovecescon  agua  caliente  ,  h afta  que  no  amarillee,  y; 
güardeníc  ,  pCf^'J?-  ^^odos  lleyan  Oro.  Fundefe  dcfpués  la  Plata, 
eftando  bienfecarDeftii¿ifét3or'AlarnBique  eí  agua  en  que  eftáel 
Oro,  fi  fe  quifiete  aprovecharla^  y  lino  fe  evapora  a  tuegolcntc^' 
hafta  que  fe  feque  muy  bienjqueda  en  el  fondo  el  Oro,mezcladó 
con  la  fal,  dafele  fuego  recio  en  crifol,  hafta  que  fe  funda  ,  ó  to- 
me por  lo  menos  cuerpo  con  que  fe  aparta  de  ella. 
-". .   Pero  vna  de  las  experiencias  proprias  mias,  y  de  que  entr¿ 
ot^as  muchas  no  he  hecho  menor  eftimacion ,  por  los  fectetos- 
mayores  que  de  ella  pueden  raftrearfe  ,  es  el  apartar  el  Oro  de  \2L 
Cal  con  que  eftá  mezclada  en  la  manera  que  fe  figue.  La  maíla' 
amarilla  de  Oro,  y  fal,  que  en  el  afsiento  queda  ,  fe  muele  en  ef-- 
tando  bienfeca,fobre  vna  piedra  fubtilifsimamente ,  ponenfeen 
vn  vafb  de  vidrio  aqueftos  polvos,;  echafe  fobre  ella  agua  de  la  vi-- 
da,tambien  recHficada,quenotéga  humedad  alguna  en  cantidad' 
que  fobrepuje  dos  dedos  á  los  polVos ,  y  en  mu  y  breve  rato  atrae 
á  si  todo  el  Oroefta  quinta  eíTencin, tomando  fu  color  amarillo,  y^ 
dexando  la  fal  blanca,riamezclarfe  en  ningún  modo  con  ella.  Po-' 
ncfe  en  vafo  aparre  aquefta  agua  ,  y  echefe  otra  vna  ,  ó  dos  veces^ 
fobre  fal, hafta  que  quede  como  la  nieve  blanca,  y  el  agua  no  re-' 
G-iba  color  alguno.Queda  auftera  al  gufto  cfta  quinta  eftencia  coa* 
O:o,por  los  efpiritusde  laCaparrofa,de  que  fe  hizo  el  agua  fuer-v 
te  que  con  el  atraxo.  Es  fu  jeto  muy  á  propoíito  para  operaciones 
Ghimicas,  que  con  cuidado  no  ercrivo,y  en  otras ocafiones ,  que 
antes  de  efta  fe  han  ofrccido,nmbien  he  pallado  en.filencio ,  por 
no  paiTar  á  ocupacion,y  eftuüo  de  Arte, que  aunque  pofsible  ,  y. 
cierta,ha  cauf.-»do  ,  y  caufa  grandifsimos  daños  en  los  que  de  or-. 
diñarlo  la  exercitan  íln  fundamento  ,  Tiendo  rarifsimos  en  cl 
mundolos  que  de  ella /efabeay  antenido  algún  provecho. 
u  FIN. 
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TRATADO    CURIOSO. 
DESCRIPCIÓN  BREVE 

DE  LAS  ANTIGUAS  MINAS 

DE    ESPAÑA, 

QUE  ESCRIVÍO  DON  ALÓNSÓ  CARRILLO 

Lalo,  del  Avito  de  Santiago,  Cavallerizo 

de  Cordova. 

CAPITULO     PRIMERO. 

PE    LA    S>IST0SIC10K    QUE   T/£NE 
E/paña  para  criar  Metales, 

^y^SJ^ft^  Spaña  cafi  toda  .  como  dice  Plinio  lib.  3.  cap.  3; 
'S  ll^íD^  '"^"^  ''^^  Metales  de  Plomo,  Hierro,  Cobre,  Plata^ 
y  Oro.  Dixo  muy  bien  cafi  toda  ,  porque  por  la 
mayor  parte  es  montuofo,  efteril,  y  delgada, 
de  ayres  muy  puros,difpoíic¡on  para  que  el  mo- 
vimiento ,  y  lumbre  de  los  Cielos ,  y  Eftrellas 
©qrcn ,  y  naturaleza  propria  para  los  Metales.  Fue  providencia 
de  Diosefconderendihcultades  el  raaspeligrofo  vfo  de  las  co4 
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fas  terrenas ,  igualando  juntamente  con  la  fertilidad  ele  los  fruí 
tos  otras  riquezas.  Aunque  en  elte  tiempo  es  tanta  la  fed  de  oro, 
que  aventaja  en  la  opinión  de  los  hombres ;  á  qualquiera  abun- 
dancia el  precio,  y  hermofura  fuya.  De  fuerte  ,  que  donde  no  fe 
lab  rala  tierra,  paren  las  peñas,  lo  que  es  tenido  por  mejor  ,  mas, 
y  menos ,  fegun  la  cfterilidad  de  los  lugares.  Y  afsi  ci»enta Pu- 
nió lib.  3  5.  cap.  5.  de  Efpaña  :  Los  montes  de  ^fpana  feces ,  y 
ejllnles  ,j/  en  los  quales  no  fe  cria  otra  cofa ,  fon  fértiles  per  eloro^ 
dehaxo  delqualejta  la  tierra.  Tantas  raontañascorraná  Efpaña^ 
y  la  atravieílan ,  tan  efpefas  fe  encuentran,  y  fe  confunden:  y; 
algunas  vezes  como  de  nuevo  fe  esfuerzan  :  tantas  cumbres  la 
levantan ,  con  tan  prolixas  ctreftas  fe  encadenan ;  y  bien ,  que  al- 
gunas vezes  interrumpidas  fe  fuftentari,  que  apenas  fe  detienen 
emprehendiendo  entrambos  mares  con  tan  ancha,  y  largadif- 
tancia.  Bien  ,  que  entregandoíe  también  á  diferentes Regipnes 
de  las  Franelas,  parece  que  mudan  fu  nacimiento  con  eftrangeras 
ilaciones, 

CAf.ll.     De  los  Montes  de  Éfpaña. 

RAros  fom  nueílros  campos ,  vnos  ay  que  tan  tarde  cclcbra^í 
ron  los  Godos ,  y  l^s.  dieron  fu  nombre ,  abiertos ,  y  de 
mucho  trigo ,  que  el  V  ulgo  llama  Tierra  de  Campos.  Lo  demás 
de  Efpaña  ,  com.o  hecho  ahondas ,  y  concolbdoseftendido  ,  y  fi 
ay  alguna  breve  llanura  facjl  á  la  vifta ,  también  fe  hincha ,  y  fe 
4efcubre  con  pulpitos.  Todos  los  Montes  de  Eípaña  baxan  4e 
JosPyrincos  ,  que  por  la  blancura  de  fus  nieves ,  y  grandeza^ 
merecieron  también  el  nombre  de  Alpes.  Defciende  el  Vindo, 
que  los  nueftros  dicen  Montes  de  Oca  ,  y  AftuVias ,  que  fe  con- 
tinúan por  Galicia.  El  Edulio  ,  que  es  Moncayo ,  efparcido  por 
Cathaluña ,  y  Aragón ,  y  que  fe  atreve  á  Caftilla,  nombrado 
también  Cauno.  Con  eftos  dos  compite  I^ubeda ,  tercera  altura 
de  los  Py  rineos ,  pero  la  mas  perpetua  ,  y  continua ,  y  que  abra-; 
za  mas  Pueblos.  Mana  de  fus  faldas  Ebro  ,  y  luchando  con  los 
peñafcos ,  feñorea  defpues  laslbnuras ,  que  por  furio  dieron  vn 
tiempo  nombre  á  toda  Efpaña ,  llamada  por  los  Griegos  Iberia; 
Mas  iluftrc  esldubeda  en  Atienda ,  y  quando  mira  en  Madrid  á 
Ju  Rey  Pbilipo  es  Principe  de  las  Sierras :  y  afsi  b  llama  el  Vulgo» 
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Somoficrra.  De  alli  camina  ázia  Avila  ,  y  alEfcorial,  afoituna- 
.do  poi  íu  riqueza ,  defpues  por  la  Qiemoria  ,  y  aora  por  la  libe- 
ralidad piadofa  de  tafabidu  ría  Aullriaca.  Por  aqui  los  Monees 
fe  abren  en  Puercos ,  pero  guardan  fus  cimas ,  liafta  que  entran 
ea  Portugal ,  celebrados  por  la  Luna  ,  acompañan  á  Tajo  poco 
apartados  haftala  mar  ,  revíando  la  ofenfa  de  la  facilidad  de  fus 
aguas,  y  muchas  vezes  rebuelcosá  mirar  fus  rodees,  fe  acaban 
en  el  promontorio  grande,    ts  también  parce  fuya  el  Orofpeda, 
que  al  principio  fe  divierte  vn  poco  ,  y  aparra  con  fácil  frente, 
mas  por  Molina  dilatado  con  fenos,  y  bofques ,  am.para  á  los 
Celtiberos ,  cuya  parce  fon  los  Carelianos  Viejos ,  y  los  divide 
en  Valles  ,fai"nof;fsimo  por  los  Rios  Duero  ,  y  Tajo.  Por  algu- 
. ñas  parces  fe  comunica  fragofo ,  y  por  los  Laminicanos ,  que  fon 
los  de  Montiel ,  embia  á  Guadiana  ,  y  por  los  Seguimonenfes, 
que  eftan  en  Segura  ,  á  Guadalquivir ;  no  menos  diferente  en 
nombres,  ni  grande  por  los  Reynos  de  Murcia  ,  y  de  Granada, 
en  aquel  Sobiio ,  y  eneíte  Ylipula ,  y  el  Tarrefo ,  que  fe  incli-i 
na  al  Poniente  ,  y  le  remonta  ,  íuperior  á  Sidonia  ,  y  á  Cádiz.  La 
fuerza  del  Ylipula  dura  ,  y  cocando  al  Medicerraneo ,  fe  empina 
como  vna coluna  , y  mas gloriofo por Nueftra  Señora,  que  ía- 
bulofo  por  Calpe  amenaza  al  eftrecho  ,  mirando  otra  parre  del- 
mundo ,  memoria  de  los  defcubrimientos  de  Hercules.    Cafi  en 
los  limites  de  CalUlla  engendra  los  Montes  Marianos ,  que  fon 
Sierra  Morena  á  la  parte  del  Andalucía  ;  y  paflada  efta  Provin- 
cia ,  ocupa  á  Portugal  por  muchos  Valles ;  levantandofe  en  ca-í 
bos  feñores  delOcceano ,  mucho  antes  dexa  el  Termerario,  que 
abriga  el  Reynode  Sevilla ,  y  mira  debaxo  de  si  el  Almadén.  Del 
Mediterráneo  fe  retira  vn  poco,  por  la  parte  de  Yliberis^  y  coroa 
Da  á  Granada. 

CJT.  II L    De  la  abundancia  antigua  de 
Metales, 

.    .  >  '■•* 

POR  efte  aparato  de  Montes,  coníb  déla  materia  que  fe  vic2> 
ne  a  los  ojos,  tan  abundante  de  Minas  y  y  taricxperimcnca- 
da  de  los  Antiguos ,  que  con  los  movimientos  de  la  tierra ,  y  en-' 
cendimientosde  losbofqL!es,penfaron  que  fol-aracnte  pudo  abrir 
tipaña ,  las  ifimerifas  entrañas  Uefus  Metales  ^ji  la  luz  de  U  haz.  de 

/h. 


\  9  8  AiitlguedádeYcíelaj 

ya  íidrra ,  como  lo  dic^  ,\ri5tocelcs  cap.  8 5. i¿/f  jíólmiY.    lA  íftifi 
maafpereza  brota  por  lüs  Ríos  las  riquezas.  Donde  ay  muchos 
Montes,  foíi  muy  caudalofos,  y  muchos,  corriendo  arrebatados, 
efcudriñados  los  terecos  de  la  tierra  ,  llevan  con  el  Ímpetu  lo 
mas  micizo,  y  menos pegajofo,  convertido  en  rrtetal^  que  en 
llegando  á  las  llanviras ,  fe  dexá  arrojar  á  lasorillas ,  ofcoger  den* 
tro  de  la  madre ,  ó  bueko  el  Rio  á  fu  carrera  i  én  las  arenas  dé 
fu  creciente.  Hile  modo  natural ,  que  nos  ofreció  el  bro  ,  enfe-» 
ño  otro  artificiofo ,  que  lavando  la  tierra ,  aparcaba  el  oro,indicid 
d¿graudifsima  copia.  YafsidiceEftrabon  lib.  5*  queenfutrem^ 
p)  mas  eran  los  Ef pañoles^  que  apuraban  el  oro  con  el  agua- ,  que  né 
l4s  que  lo  J acaban  de  las  honduras  de  la  tierra.  Con  todo  eíro  So¿ 
Hno  Cap.  "lG,  la  tiene  por  mucho  mas  abundante  de  Hierro  ,  a[íte  dé- 
Oro  ,y  Plata  ,  merced  de  Dios  ,  para  que  fea  mas  temida  ,  que 
deíeada.  Bien,  que  dondefaltan  las  riquezas,  también  halla  que 
5oer  la  ambición  ,  y  defeo  de  mandar.   Y  afsi  fólo  el  miedo  póü 
la  feguridíd ,  enfrena  el  apetito  vano  ,  y  fácil  á  las  cofas  peores. 
También  abunda  mas  de  Plata  i  que  de  Oro  ,  como  lo  dio  á  en- 
cender en  Plutarco  Cacon  mayor,  el  qual  aviendo  tomado  qua- 
trocientas Plazas  en Efpaña, enriquecidos  los  Soldados  con  las 
victorias ,  todavía  dio  á  cada  vno  vna  libra  de  Plata,  y  dixo: 
^ue  era  mejor  boiver  muchos  a  fu  Patria  con  Plata ,  que  pocos  coH 
Oro 'y  porque  la  didculcad  de  tanto  Oro  huviera- alborotado- k>^ 
amigos ,  ó  los  vencidos  ,para  que  fe  rebelaran,  y  fm  nueva  gü'efí:' 
ra  no  fafrieran  tanta  pefadumbre.    La  abundancia  de  Oro  fe 
puede  conocer  por  lo  que  dice  Plinio  lib.  3  3 .  cap.  3 .  Efpaña  II a^ 
ma  S  triarles  vnas'  pequeñas  mafas-  de  oro  ,  que  fe  hallan  fobre  tod» 
U demhs eú  partec'illaí ^  y  en  máfa-  Lo  demás  que  fe  halla  en  ío^s- 
Metales  fe  perficionacon  el  fuego ,  ejlo  luego  es  oro  de  materia  ack^ 
bada ,  qu.tndo  fe  halla  afsi.  Y  en  otra  parte  efcriviendo  del  Oro 
de  Efj^^.i-:{^y|Qr^  l^^T^  facadelqsfofordebaxQ  de  tierra  1  lue- 
go es  oro.  ftal'J-anfe  mafas  de  efe ,  y  en  los  pozos  que  pajfan  de  diez 
librad ,  !os  Efpañoles  llaman  efla^J^  ai  acras  ,7  Palacranas^y  las  mi. 
nimaf  partecillasy  Baluces.  De  aqui  en  el  Derecho  Común,  Tic 
G;  'de  "M^tallárip  'lib.  i'i .  Oro  en  Baluca.'  También  en  eíl¿  lu^' 
gítr  :  Ld/gifif si .^na  abundancia  de  Chry focóla  ay  en  Efpaña ,  es  vil 
Inimor  que  corre  por  la  vena  de  Oro  ,  y  con  el  rigor  del  invierno  fe 
endurece  ^c orno  piedra  pómez.    Y  tratando  de  las  eípumas  de  la 
Plata  ,  lib.  3  3  .cap.^  .6.  dice :  Ay  tres  géneros  de  Oh ,  P^atayyPlom^ 
x\  La 


La  mejor  bs  la  de  Alhenas ,  lafegunda  la  de  Kfpaña.  Pero  fobrc  to- 
dos los  a/gu meneos  para  ba/er  cieible  la  abundancia  del  Oro,  % 
Pl^ta  dcEípaña  ,  bade  lo  que. el  Eípiticu  Sanco  i.  Mactlv.  8.  di- 
ce en  el  libro  de  los  Machaceos ,  enere  las  coías  mas  iluftres  de 
losRomaiios,pues  no  ay  duda ,  que  íi  eftimó  por  parriaibr 
grandeza  de  aquellos  Varones  can  notable  poíTeísion  de  los  Meta. 
tes  de  Oro  ,j  Plata  deEfpaña^  que  la  tuvo  por  vna  de  las  coías  mas 
íenialadasde  U  tierra.  Porque  del  Cobre  digamos  algo ,  para  q«<s 
í^  pueda  connpafíir  fu  abundancia  con  la  de  los  ocros  Metales; 
Piodoro  lib.  <?  cap.  9.  cellirtca  ,  que  los  que  fe  ocupaban  en  Eíi 
p^íia  en  facar  Cobre ,  tomahanpara  si  la  quarta parte  de  lo  que  C4J 
vahan.  Marcial  lib.  1 2 .  LV II.  ^ 

A  lli  el  martillador  de  la  laguna 
^. ,  -  ILfpanólasfacude  los  peñajcos 

i.'  .    ,t)e  shechoiy  con  el  palo  reluciente,  ■ 

Alg.unos  entienden  el  Tajo  por  cfta  Laguna  ^y  el  peñafco  def* 
hecboconel  palo  reluciente,  el  Oro  eftendido  en  hoja*;,  ó  ert 
laminas.  Perocl  Padre  Raderoellino  ,  que  en  los  campos lágu- 
nofosde  Efpaña ,  como  en  Secaba  oy  Jatiba  naciav  Y  por  el  palo' 
el  modo  de  hazer  el  Uno,  porque  tiene  por  inconveniente  ,  quc^ 
íiendo  el  Oro  tan  duco  fe  labraííc  con  palo  i  pero  mayor  incón-»^' 
veniente  es  interpretar  el  peñafco  molido  per,  lino,  y  afsifehíi' 
de  declarar  como  los  primeros ,  bien  q,ue  lo  cierto  es ,  que  efte» 
lugartiene  alguna  particularidad  de  Efpaña  ,  que  no  alcanza- 
mos » pudo  llamar  laguna  el  rio ,  como  otros  Poetas  eftanques ,  jr 
Claudianoenel  Panegyrico  de  Tbeodoro  ,  el  Tajo. 
Hónrente  los  cavallos,  el  que  al  Betis 
Kefonar  haze  con  reli/icho  altivo^ 
El  que  del  Tajo  los  eftanques  de  Oro 
Beve.j  las  clines  con  fu  grano  e/parce» 
Sno  es  que  fe  entiende  del  bermellón,  fw//^  venafelladafe  trata  h 
Koma  de  Efpaña,  como  dize  Plinio  lib.  3(5.c,  7,7  alli  fe  quemaba, 
lavaba,  y  íacudia. 
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CAT.  IV.  DelosPyrincos. 

STO  le  dicho  generíiímente-de  Efpaña  ,  queda  aora  hablar 
de  fus  Provincias.  LosPyrineos  en  la  cabeza  de  Efpaña, 

afsi 
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iafsipjrelMarOcceaiio de  Vizcaya,  como  por  el  MediterraP 
neo  de  Cataluña,  quan  iexos  de  la  vifta  ,  y  hondos,  y  cerrados 
con  fclvas ,  eftán  llenos  de  materia  de  Cobre  ,  Plata  ,  y  Oro.  Los 
Xjriegos  del  fuego  que  derritió  fu  dureza,  particularmente  los 
nornbraron.  Aunque  fingieron  eíto  mifmo  en  otras  partes  de  Ef-i 
.  pm2.  Diodoro  dice ,  ^ue  en  tres  dias fe  f acaba  de  Plata  vn  Talento 
Zuboyco ,  que  Vale  ochocientos  ducados  ,  porque  tiene  con  el 
Acico  proporción  fefquitercia ,  de  vno ,  y  vn  tercio.  La  riqueza 
del  fuelo  facilitaba  el  trabajo  ,á  quien  fe  contentaba  de  laspri-i 
inicias  de  la  naturaleza ,  pero  contra  los  raudales ,  que  entre  lai 
c^rbenas  anchamente  ,  y  con  efpantofo  ruido  fe  defpeñaban,  fue 
meneífcer  la  maquina  ,  que  en  Egypto  inventó  el  rarifsimo  Ar- 
chimedes , para  deíaguar las  Minas. En  X'^rimCocUa  , o  Pompa,  de 
la  qual  efcrive  Vitrubío  lib.  lo.  cap.  1 1.  Tanro  cortaba  el  Oro, 
y  Plata ,  que  folo  en  las  fábulas  fe  guftóde  fu  facilidad.  De  los 
Trofeos  de  PompeyOjCaíi  en  los  vltimos  Pyrineos  por  losGe- 
rpndenfesfe  adelantan  las  efcalas  de  Aníbal ,  mas  abaxo  del  Pro- 
iponcorio,  que  hafta  oy  conferva  el  apellido  de  Va  Luna,de  aque- 
llas ,  y  del  monte  de  Júpiter  ,  oy  Judayco  ,  mas  cargado  de  Me- 
tglde  Bermellón ,  que  de  aguas  fe  aprefura  á  la  Mar  Rubricaco, 
Qy  Lobregat.  Por  los  Indigices,  y  Lalctanos ,  oy  Barcebnefes¿ 
l^as  creíble  es,  que  afsi  la  Ciudad  Rubricara  ,  á  la  orilla  del  Rio 
Mediterránea  ,  como  el  mifmo  rio  fe  llamaífe  del  Bermellón, 
cuyo  color ,  en  latín ,  como  efcrive  Plinio  lib.  5  3.  cap.  7.  fedic¿ 
¿^^^mí-^.  Los  Romanos  ,  que  con  tanto  juicio  ponían  nombres  á' 
ios  lugares,  no  nombraron  efte  ociofamentc  ,y   íicndo  pucá-' 
nienrc  latino,  no  Ce  puede  traer  de  los  barbaros,como  otros  ima- 
ginan. Donde  fon  tratables  los  Pyrineos,  feñalando  vn  arco  al 
Poniente,  entre  los  Ilergetes,y  Lacetanos,  oy  Jaca,y  Vrgél,rin- 
diendo  fu  alteza :  Guefca  fe  afamó  con  el  Oro,y  principalmente 
CMlaPlata,c{-jQ  muchas  veces  Titoliviol.34.59-y  4o-cclebra.Ni  . 
de  ocrosMecales  careció  Ilerda,oy  Lerida,poco  fuperior  á  fui  cá- 
pos ,  y  rocada  del  Sicoris ,  o^  Segre,  rico  también  en  los  mifmos 
Ilergeces ,  ó  ya  de  Vrgel ,  ó  de  Lérida  fe  UamiíTen.  Defpues  que 
Cefar  fició  en  ella  Ciudad  los  exercitos  de  Afranio  ,  y  Petreyo  ,  y. 
les  quitó  el  agua,  y  obligó  a  bufcarla  ,  cabando  en  los  collados 
fecos  de  Lérida,  canea  Lucano. 

Los  ríos  nofonaron  enculiertos^ 

l^i fuentes  nmvas  delpeñafco  herido  ^ 


-  Minas  cJcEfpaña.  'tai 

J<¡i  las  <abernas  el  licor fudaron^ 

Ni  fe  turho  la  arena  con  el  agua: 

Mas  confumida  delfudor  efquivo, 

Lajuventudcanfadade  Metales^ 
j  Erafacada  de  lajee  a  ¡wndura. 

Mas  duros  fe  tienden  los  montes  derivados  de  los  Pyrincos; 
huyendo  prolixa menee  al  Norte ,  claros  por  la  Plata  en  los  Pom- 
pelonenfes.oy  Pamplona  ,  variamente  conocidos  ,  y  dilatados 
liaftaEbro,ricoenClaudianolib.4.  mas  tornan  alMediodia,y  no 
menos  crecidos  ,bien  que  cercados  de  campos  fértiles  defcanfan 
vn  poco  cnlasfuences  de  Duero ,  de  adonde  proícguircmos  coa 
PlinioUb.  4-cap.  io. 

e.íP.r.DcCaftiHa,  Galicia  ,  Portugal  ,  Aftums, 
Vizcaya,  y  de  los  Romanos. 

EL  Rio  Duero  de  ios  mayores  de  E/pana  ,  nace  en  los  Pelendoner, 
y  fe.  desliza  por  Numancia ,  de  alli  a  los  Arevacos  ,y  Vacevs^ 
Aparta  de  las  AjlurtAs  ,  los  Betones  ,7  de  Lufitania  los  Gallegos  ,_/ 
de  los  Turdulos  los  Bracaros.  Teda  e/la  dicha  región  defde  el  Pyrineo 
ifia  llena  de  Metales  de  Oro^  Fiata  yHierro ,  Plomo  negro ,/  blanco. 
Los  Pelcndoncs  fon  los  Pueblos ,  que  aora  tienen  fus  afsicntos  en 
Aguilar ,  Agreda  ,  y  Verlanga ,  Numancia  es  Soria  ,  ó  alli  cerca 
masdeleguay  media  mas  arriba  ala  puente  de  Gara  y  ,  pobla- 
ción ,  que  por  blafon  de  fus  hazañas  Tyberio  Graco  Sempronio 
Proconful ,  vencedor  de  los  Celtiberos ,  fundó  cerca  de  la  fuen-: 
te  de  Duero.  Parece  que  Pliniü  lib.  55.  cap.  5.dixo  poreftaNa*' 
clon:  Gargantillas  ,  í>  brazaletes  de  Oro  Célticos  ,fe  llaman  los  que 
otro  tiempo  Celtivjricos.  Cekiveros  fon  los  Pueblos  que  pufimos 
arriba  ,aunquele  eftendian  tanto  por  efta  parte  de  Efpsña  ,y 
también  por  la  otra ,  que  ay  Autor  ,  que  los  pone  en  entrambos 
mares ;  peropropriamente  fon  los  que  primero  arriba  dixe.  Los 
Célticos eftaban derramados  porEfpaña,  vnos  en  Portugal, y. 
otros  en  el  Andalucía ,  fegun  Pthelomeo  ,  otros  en  el  Promonto- 
rio Céltico ,  como  Plinio ,  que  conoce  vnos  Nerias ,  y  otros  Prc- 
¿marcos  ;y  afsieftando  efparcidos  los  Célticos ,  la  gala  de  las 
mugeresCeltivericaspalToel  nombre  de  las  Célticas.  Como  la 
íama  ,  y  mas  en  cftas  cofas  es  mudable.  Los  Arebacos  fe  pufieron 
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nombre  del  Rio  Areba  ,  aora  hrefnia.  Seis  lugares  Cuyes  princi- 
pales ay  en  Plinio ,  Saguncia  Siguenga ,  Vxama  Ofma  ,  les  gua- 
les nombres  tenían  otros  lugares ,  Segovia ,  Nw-cva  Augufta  ,  oy. 
defconocida.  Terqics  Nueftra  Setíora  de  Tiernks ,  Aldea ,  y  la 
¡nfigneClunia ,  vnode  los  fíete  Tribunales  ,  que  ocupábala 
parce  de  EfpáñaTarraconenfe  ,  aora  la  Curuñade  los  Condes. 
Los  Baceos  fon  los Caftellanos  viejos,  que  abitan  las  ribetasdc 
Duero  ,  los  Vetones  fon  de  fu  numero ,  de  la  otra  parte  del  Rio, 
de  efta  los  Aíliirianos ,  que  entonces  mas  fe  eftcndian  y  aora  cer^ 
cadosdelos  Montes,  y  del  Occeano,'  oNidada<' fu;  nobleza  de 
Auguftanos  ^folamente  traf montanos  jdexan.  lo  que  perdieron 
alReynode  León,  y  muchoá  Portugal.  Los  Gallegos- tampoco 
tocan  oy  al  Duero.  Lufitania  es  Portugal ,  que  aora  por  ¿fta  par- 
te fe  alarga  de  efta  del  Duero ,  y.eítrechíi ,  y  difminuye  á  Gali^ 
cia.  LosTurclulosfon  los  Porcuguefes ,  "que  Pomponio  Mela  lla- 
ma viejos ,  diftindon  de  los  otros  qué'poblaróií  el  Andalucía ,  y. 
íin  duda  eran  de  la  fangre  de  los  Lufitanos.  Los  Bracaros  fe  en- 
cierran en  efte  tiempo  en  Portugal  ,  cuy  a  memoria ,  dura  en  Bra- 
ga engrandecida  antiguamente  con  titulo  del  Imperio  Romano^ 
y  celebrada  Augufta ,  Aufonio  en  las  Ciudades. 

T  la  que  fe  ennoblece  con  elfeno 

Del  mar  ondofo  Bracá^a  la  rica, 
i'j     Hafedeenrender  de  los  Metales^fegunefte  lugarde  Plinio^ 
que  vamos  declarando.  De  efta  parte  ,  y  de  la  otra  del  Duerd^ 
pertenecían  la  mar  los  Bracaros ,  y  Turdulos,  oy  debaxo  de  vnas 
leyes ,  y  vna  miíma  nación  de  la  Corona  de  Portugal.  De  fuerce, 
que  todas  eftas  parces  que  he  conformado  con  el  prefente  cono-i 
cimiento  ,  afirma  Plinio  ,que  eftánllenasde  Oro , Plata  ,  Piorno^ 
ne$ro ,  y  blanco  ,  y  Hierro.  La  Ciu)1ad  Argenteola ,  junto  á  Pra-^ 
vía  ,  en  los  Afturianos  , puede  fer  de  algún  raftro  quizá ,  porque 
la  palabra  Romana  tuvo  caufa  verdadera  ,  como  para  nofotroS' 
en  el  Perú  en  las  Charcas  la  Ciudad  de  la  Plata,  pues  como  fe  ve-' 
páporeftaob  rica  los  nombres  de  los  Metales,  como  en  otra^í 
partes  de  Europa,  también  pufieron  enEfpañaá  los  lugaresde' 
la  tierra  ,  donde  los  avia.  Según  los  grados  de  longitud  >  y  latí-' 
tud  ,  que  tiene  en  las  tablas  de  Pcoloroco ,  ó  es  Pravia  ,  ó  cerca- 
de  ella  ,ilegafle  d  eftoque  fe  defcubrenoy  en  fu  tierra  efcorias' 
ansiguas.  A  los  Aftunanos  vituperaban  los  Poetas  Latinos ,  lia-' 
inarKÍolos^w^rí//<w,  poique  vivían  en  lasfatócas  de  los  oioriies. 
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cabadoí ,  pírdida  la  color  natural ,  por  el  cxccílb  det  trabajo  ,  y 
hedor  de  los  Metales ,  á  tanto  fuerza  la  codicia  ,  que  vnos  Ka- 
.2cn  eíclavosá  otros,  por  clinllrurDentode  ella  ,  y  ouos  fe  hci- 
T-Qi^  clclavos  á  si  miímos ,  por  hurtar  fu  denialia  á  fu  jnifmo  Au- 
jC9r  inluírible,  Marcial  lib.  i. 
_    .  Red/je  ¡o  que  caba  el  Afturiano 

Ek  los  campos  dichofos  de  Galicia. 
Dicho  con  ingenio  ,  porque  teniendo  que  trabajar  en  fu 
cafa,  Tiendo  tan  rico,  iba  á  los  vecinos ,  afsimiímo  los  llaman 
avarientos  >por  no  aver  itenido-ruas  gruelía ,  ni  rna^  ordinaria  ar- 
te ,  que  efta  de  las  riquezas  artificiales ,  diftioca  de  las  naturales. 
Silio  Itálico  lib.  10.  epift.  ló.  canta  de  eftas  regiones. 
Aqui  todo  Metal^de  aqui  la  vena. 
.  Del  Latón,  amarilla  de  Qro^y  Plata-, 
.De  jdohladafimiente fe  congela* 
T ¡a  tierra^roduce  los  atroces 
'Parios  del  Híerro^y  del  rigor  de  Marte*, 
'f  Tero  Dios  efconáih  de  las  maldades 

La  materia  en  el  centro  de  la  tierra* 
:  M.I  A/iuriano  codicio/o  defttro  • 

Dé  las  entrañas  h  onda  sdef pe  daza  , 
La  tierra  ,j/  aelcúlor^eldefdichado 
.  1  Del  Oroy  íuelve  ¡a  figura  humana .    . 

Aqui  el  Duero  .y  el  Tajo  en  la  riqueza 
!  Igualan  al  Paffolo  j//us  arenas  j 

i  T  el  que  por  las  murallas  de  los  Gravios 

2  V^l  nombre  corrompido  délos  Griegos  y 

?:  ■  Delfamojo  Diomedes  gente  altiva, 

-■•  '        Los  lucientes  pedazos  arrebata 

•  1  Lxthes ,  que  reprefenta  a  las  naciones 

De  la  muerte^  el  olvido. y  delinfierno, 
■i  i  El  Laethcs  de  los  Latinos  Limia ,  o  y  conferva  fu  nombre  en  1<> 
iiflcinaodc  Portugal ,  enere  Braga ,  y  el  Mino. 

:  €^?.n.  De  los  Romanos- 

'T?  Ngañafc  quien  culpando  el  poder  Romano  ,  pienfa  qué 
^JOá  ^^^^^  ^  £(paña  cjfte  trato.  Exercido  fue ,  proprio  ya  de 
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los  Efpañoles ,  como  de  hs  júquitanos ,  oy  Franccfes  de  Guíanna^ 
dice  Ceíar,  1.  j  d€  Be/LGalL^ue  por  el  vfo  de  facar  cobre  antiguo ^fe 
valían  contra  las  fortificaciones  Romanas  de  las  Minas ^i\'Ki\áo  def-, 
pues  ^pi'endido€l- Arce  Militar  de  losRomanos.íuerade  lasMi- 
nas,invencion,que  defpcrtó  en  fu  ingenio  la  primera  nacurale2a 
de  fu  Patria.  Los  primeros ,  que  eníeñaroná  los  Efpañoles  á  en-, 
tender  las  Minas ,  fueron  los  Phenices ,  los  quales  en  la  fama  de 
■  ios  Griegos,©  en  fus  fábulas ,  fabricaron  Palacios  por  los  Labe- 
trintos  Efpañoles ,  debaxode  la  tierra  iSw  Dios  de  las  riquezas, 
*^  aqui  lo  adoraroii ,  y  fe  enriquecieron  increíblemente  ,  como 
gente  aftuca,Y  codiciofa:y  á  quien  Dios,Ezech.i7.por  reprehen- 
íion,y  vergüenza  de  fus  pecaojs,  llama  Mercaderes yj  amenaza-la 
tnuerte.Dt  Cadmo  Pheniz5dice  ^\\n\o^\'jc.^6.quefue el prirnerOy 
que  hallo  Metales  de  Oro  ,j  el  modo  defacarto.  Peto  nofotros ,  que 
conelconocimienco  de  las  Sagradas  LecraS)  recibimos  la  verdad,, 
fabemos  que  TuhalCamfife  el  primero  que  conocihiel  vfo  del  Hier~ 
r o  ^ji  del  Cobre.  LósLibcosde  Henocli^  Genef.  5.  citados  por 
Tertuliano  en  aquel  lugar,  añaden ,  que  cambien  del  Oro ;  / 
de  la  Plata  ,  aunque  no  tienen  autoridad  ,  en  eílo  merecen  ere- 
dito;  porgúelo  afirma  Philon  en  el  lib.  i.  de  las  Antigüedades- 
déla  Éfcritura ,  y  ha  figue  Jofepho  lib.  i.Ati.  Jiad.  cap.  5.  que  en 
vna  palabra  dice ,,  que  invento  e/'Jr te , de  Jos  Mktales ,  como  de. 
Cynara  en  Chipre  ^  ái£C  Plinio.    Bien  f  que  GOiebrardo  lib.  I.. 
Chron.  atribuye  ejl a  invención  ^Cain  y  \o  quai  es  cierto  por  ra- 
2on,y  nopor  bfcritura.  Porque  Adán,  adornado  por  la  gracia 
de  Dios ,  noíiblo  de  las  cofas  Divinas ,  paua  el  fin  lobrenaturai 
del  hombre ,  (ino  del  cofto'címicnto  de  las  huminas ,  entrambos- 
bienes  para  falud  del,  alma,  y  vfo  del  cuerpo  ,  tomunicó  á  fus 
hijos:  los  quales,  fegCin.fu  inclinación,,  y  capacidad  aprendie- 
ron ,  y  con  elamor  de  padres^enfcñaron  también  á  los  fuyos.  Y 
afsiTubalCain,  fepcimo  en  lageneracion  de  los  Cainitas  ,  cxa» 
a*inQ:mQslQqv})e;>yiaoidp,  y  l^egun  eraiyálamuchedirmbccdc 
hombres  lo  trató ,  y-fe  liryi^  de  .otros,  jí^<;p.fije.r.cc ,  quemasxo^. 
mo  aficionado  ,  y  continuo  en  efte.  trabajo ,  raerecieíTe  nombre 
de  Inventor, quecpmo el primctq-jíóiíbío en  üu  tiempo.   Aca- 
bada la  defceníéfrrdá  d'e  Cairíc'ón'éíDilubio  ,efí  la  tercera  edad 
de  Abrahan ,  fe  divulgó  todo  el  ingenio  de  conocer ,  tratar ,  y. 
áirfnr  d«  jos  Mctal^Sí,  ;£a-.quaiinveñciori  bien  ía  atribuya P?lnlb 
:g:C;him<í>^  por  lct^iie(ffcma;dcOficflU  la  gtiii¿cv^ 
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mctnoria  cid  Dilubio  gozaba  el  Orienre  ya  de  las  Artes ,  que  tnn 
tarde  los  Griegos ,  y  Latinos ,  dandoíe  por  barbaros ,  fe  jadaban 
deaver vfado,y  conocido.  De  fuerte  ,  que  el  aña  de  mil  jr 
quacrociencos  y  noventa  del  mundo ,  del  Dilubio  trecientos  7 
laovencay tres,qu€fue  quizá  qu ando  los  Fcnices  aporcaron  a 
Efpaña  , generalmente  en  el  mundo  fe  vfaba  de  Metales.  Los 
Fenices  no  fe  contentaron  de  llevar  elOcode  Efpaña  al  Alia, 
íino  combidados  de  la  ganancia  poblaron  ,  y  con  elta  comodi^ 
dad  por  los  grados ,  que  fube  la  malicia  ,  intentaron  el  Señorio.- 
íDe  tan  eíhecha  ^y  larga  conveiíacion  falieron  Maeftros  de 
Minas  losEfpañoles.,De  fuerte,  que  conreo  dice  Plinio  lib.  35^ 
cap.  1 1.  en  las  partes  Mediterráneas  de  Efpaña  ,  corrompen  la  Pla- 
ta con  abitas  curadas-  Mas  preílo  los  Cacthagincfes ,  linage  de 
iosFenices  ,  no  inferiores  en  fagacidad  ,  y  fuperi»Kes  en  fuer^as^ 
y  mis  pcfados  con  la  vecindad ,  y.fufridos ,  con  la  viveza  Afri-j 
caña  folos  como  tyranos  cultivaron  las  Minas  ^  y  defembolvic-^ 
ron  los  Montes ,  encendida  la  fobervia  de  mandar ,  y  rigor  de^ 
las  armaseotí  lainfolenciadel  Oro  ,, porque  penfandocon  Suida* 
dos  forafteros  pagados  fin  la  cofia  de  fu  fangrc  ,  á  fuerza  de  di.; 
ñeros  aílblar  el  Imperio  Romano,  y  fujetar  a  Europa,  no  perJ 
donando  á  lo  mas  defierto,  yarenofode  la  Libia;  defpues  do 
miiclios .trabajos,,^  que  traxeron al  mundo  ,  caldos  de  la  van^ 
confianza  del  Oro,  muertosjos  Soldados  ellrangeros,  pecdicJ 
ron  fus  Ciudadanos ,  y  prefto  fu  República.  Entraron  en  fu  lu-r 
gar  los  Romanos ,  Josqualcs  al  ptincii^o  fediento^^e  gloria  po- 
co eftimticon btrosbienes , defpues  el  vicio  todo  lo  confundió,, 
rouchos Italianos  fe  dieron  ábufcarOro  mas  ingeniofamcnte, 
q^e  todos- loS;  pujidos ;  pero  q\  Senado  Romano  fiemprc  iiidjlf$ 
en  efte  cuidado  maravillofa  tcmplanca.  Pero  gozaron  de  lié 
riquezas ,  que losPhenices comunicaron,  y  tuvieron  en  Efpa- 
ña ,  y  de  lo  que  colmó  la  codicia  Carthaginés ,  y  con  el  tiempo 
los  Efpañoks,  ya  experimentados ,  avian  junrado  ,  y  afsi  los 
triunfos profperifsimamence  tiorecieron..  Marco  Helvio  Pretor, 
li-ibitis  libí.  54'.  ¡  entro  én  Roma*  vencedor  de  Efpaña-  a  c.ivalloy 
.que  llamaroaOvatiun  ^  que  es  lo  mifmo  ,  que  menor  triunfo, 
y  metióenelErario  RoniaHOjde  piara  fin  marco  catorce  mil 
íerecienxasy  treinta  y  dos Ubr.^s ,  de  felljda  con  elcui\o  de  va 
carro  de  dosíTavctUosdiliZ  y  fietc  rrU.  y  veinte  y  tres:  y  de  ^h- 
todeíjiicícacieaíox,  veinte  inii  y.  qpactocie4itas  y  trtinta  ,)r 
rUi,\  ocho4. 
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ocho.   Y  Q.  Minucio  fu  íucceffor  dio  al  Erario  ,'áe  plata  treinta 
y  quatro  mil  y  ochocienta  libras ,  de  dos  cavallos  fecenta  y  ocho 
mil ,  y  de  placa  de  Guefca  docientos  y  fecenta  y  ocho  mil.  Pero 
cite  numero  es  muy  fofpechofo  ,  «porque  crece  deiTiafiadOí    M# 
Catón  Confuí  criumphó  de  Efpaña, 7  craxo  en  el  triumpho  de 
plata  íin  marco  veinte  y  cinco  mil  libras ,  de  dos  cavallos  cien- 
to y  veinte  y  tres  mil ,  de  Guefca  quinientas  y  quarenta ;  de 
oro  mil  y  quacrocientas  libras.  De  ios  defpojos  dividió  á  los  Tol- 
dados de  á  pie  docientas  y  fecenta  libras  de  cobre  ,  á  los  de  á 
cavallo  tres  doblado.    Todo  efto  creerá  facilmenre  ,  que  íin 
trabajar  los  Efpañoles  en  las  Minas  ,  tomaron  por  defpojos  los 
Romanos :  quien  fe  acordare  de  lo  que  efcrivc  Eftrabon  ,  que 
losCarchaginefes,  quecon  Amilcar  Barcas ,  padre  de  Anibal, 
Jaizieron  la  jornada  de  Efpaña,  vieron  que  los  Andaluces  vfaban 
íie  pefehre^.  de  plata ,  y  tinajas.   A  efta  proporción  ,  los  inftru- 
mentos  mas  nobles  de  la  cafa  debieron  fer  de  oro :  á  la  mifma 
proporción  es  creíble,  que  Tola  la  vidoria  fm  cuidado  de  Mi^ 
nasdieíTe  tantos  defpojos  de  Metales.    Y  aun  mucho  antes  lo$ 
Mercaderes ,  defpues  de  cargados  los  Navios  de  plata ,  por 
no  perder  qualquier  modode  llevarla  ,  forjaban  las  Ancoras  de 
ella.    Tanca  careftia  tenían  los  Efpañoles  de  otras  cofas  ,  ó 
tanta  era  la  hatnbre  de  los  Fenices ,  que  lo^qaefobraba  ,  aiuwjuc 
tan  eílimado ,  en  menor  vfo,  lo  aventuraban. 

CAV,  Vil,     Profigue  de  los  Romanos. 

Ncantas-Hiftoriasíde  Griego* tan doótoS'V  y  Ubres,  y  eneJ 

|!  migos  de  la  gloria  Latina  ,  en  algunos  Hiftoriadores  ReO! 

manos  de  bueníascoftumbres,  que  no  perdonaron  á  fu  Patria^ 
en  la  juila  reprehenfion  de  los  pecados ,  con  zelo  de  la  enmicna 
da ,  no  fe  hallará  vna  palabra  de  Ley  ,  ó  Decreto  ,  jli  del  5cnai^ 
^lo.,'  u  del  Principe  ,  que  mueftrc  anfia  de  oro.  Bien  ,  que  prui 
denteniente  fe  valieron  mucho  del  Efpañol;  porque  el  Efpifitd 
Santocnloslibrosdc  losMachabcoSjÜb.  i.cap.  8.  brevemen- 
te ,  pero  con  la  mayor  honra  ,  que  Jamás  hombres  alcanzaron, 
hablatan  particularmente  de  la  gr;indcza  Romana ,  que  dice  lo 
mucho  que  hizo  en  Efpaña ,  y  hs  Metales  de  oro ,  y  plata  ,  que 
íenia  5nefvi(»vaientifsimos,  que  fe  añadieron  á  |a  invencible 

Ma. 
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Mageftací;  pero  fi  huvieran cometido cyranias  por  el  oro,  no 
les  alabara  canco  ,  como  haze  ,  pregonando  de  ellos ,  que  con-  . 
f|rv;í^bah  fus  amigos,  qtie  eran  fabios  en  el  Coiífcjo,  y  ^ue^ha^ 
iiari  ío  que  fe  les  pedia  juflo  ,  codas  virtudes  coücrarias  á  los  vU 
dos,  <k  los  que  (e  enloquecen  con  la  rabia  del  interés, -y  del 
oro.    De  aquel  monllruo  Neroo  ,xi|xo  Petronio  Sacyrico  ,  que, 
Jt  alguna  tierra  embiaba  oro ,  era  jfh  enemiga  i  pero  Trajano,  ba-i, 
nirsimo  Principe  en  Dacia  Mediterránea ,  y  Traníalpina ,  oyj 
TrafilVania,  y  Moldavia,  muy  ricas  de  oro.   Vencido  el  PCefe 
Decevalo ,  y  hecha  Provincia  ,  no  fe  curo  mas  de  las  Minas  d» 
loque  pedia  vna  prudencia,  no  deí'preciadora  de  efta ,  ni  ót 
otras  mercedes  del  Cielo.  Adrino,haziendo  romper  la  Puent» 
del  Danubio ,  las  defpreció  de  todo  punto  ,  dexando  las  Dacias 
á  los  Barbaros ,  y  poniendo  el  Danubio  por  fofo  del  Imperio 
Romano.   Lo  qual  alterado  por  otros  Emperadores,  bolvió  á  » 
hazer  Aureliano ,  valencifsiino  en  lasarmas ,  y  paíTados  macboi^ 
Pueblos  de  efta  parce  del  Danubio,  h'Zo  vna  nueva  Provincia' 
Dacia  jdelamparadas  las  otras.    Tan  lexos  eítu vieron  los  Ro^; 
manos  de  deflruir  á  Efpaña  con  las  Minas ,  que  vedaron  los  Cen^ 
fires  a  los  Arrendadores  el  trabajar  las  Minas  ^  con  todos  los  homj. 
hres  que  qui/tejjen ,  determinado  el  numero  ,  de  la  qual  ley  fe  acuer- 
da Plinio  lib.  3  3 .  cap.  4'   T  del  entredicho  antiguo  del  Senado ,   oaf^ 
el  qual  fe  perdono  h  Italia  ,  noaiAéndo  en  el  mundo  tierra  masfer-J^ 
tilde  Metales ,  como  tampoco  de  las  demás  ccfar.    El  mifmo  Sena-  ' 
do  ,  como  dice  Livio  ,  lib.  4  5 .  quito  el  pecho  de  Metal  Macedoni. 
ce  y  que  era-grandifsimo ,  porque  no  fe  podía  fujlentar  fin  Arrenda- 
dor ,j/  donde  lo  ay ^  o  el  derecho  es  vano ,  o  los  vajfallos  no  tienen 
libertad'  Ni  tampoco  convenía  ,  que  los  mifmos  Macedones  arren-^ 
dajjen  ,  porque  donde  ay  ínteres ,  nunca  faltau  caufas  de  alborotar, 
jh  dependencias.  Ni  tampoco  á  los  vencidos  pufioron  tributo  de 
orojíino  de  pl.aca,y  defrues comunicado  el  Impedo,cafi  todos  los 
pechos  pedían  en  e/pecies  ,quc  fon  vituallas  para  los  Excrcicos, 
como  fe  vé  por  las  Leyes  de  tos'mi'mos  Emperadore?;.  Y  efto 
no  lo  lúzieron,porque  faUaíFe  oro  que  facar,  fino 
pot  la  manfedumbre. 

t**;  ;)li*#  **^  **#  **.* 
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CAV,  VllL    Mas  de  Galicia ,  Portugal ,  Aftnr¡as¿ 
>    De  Vizcaya  ,  y  de  las  antiguas  riquezas  de 
Caftilla ,  y  otras  partes. 

Cumplida  eíla  diveríion  ncccííaria ,  bolbamos  mas  aprctáí 
damence  á  nueftro  propofico.   Jnftino  efcrive  de  Galicíai 
Vna  parte  fe  llaman  Amphilocos  ^fertjl'ifsima  de  cohre  ,  /  de  piorno^ 
y (k bermellón  ^el qual h  fi  rio  vecino  dio  nombre^  riqui/sima  de 
0ro ,  tanto ,  que  con  el  arado  rompen  los  terrones  de  eU    Dentro  de  la 
raya  de  efla  Nación  ay  vn  monte  /agrado  ,  elqual  es  facrilegio  tocar 
con  hierro ;  pero  fi  alguna  vez  con  los  rayos  ,  que  fon  muy  orjdinarias^ 
eif  ejla  tierra  ,  fe  rompe  ,  y  cae  ,  fe  permite  coger  el  oro  ,  cpts 
mo  merced  de  Dios.    Efte  Monee  fagrado ,  parece  que  alude  al  1 
nionte  que  llaman  Furado ,  conferva  las  feñales  de  las  Minas*; 
La  tierra  arada  de  oro  ,  quizá  Valdiorres ,  feis  leguas  de  Valde^:- 
quiroga  al  medio  dia  ,  en  efcricuras  antiguas  Valle  de  oro.  El  ber-ív 
rnellon  ,  fe  dice  en  lacin  Minium  :  y  afsi  es  conocida  efta  parce, 
de  Galicia  por  fu  claro  rio  Miño ,  que  dio  la  honra  de  fus  rique- 
zas á  Auria  ,  Orenfe  oy  en  fu  orilla.    Juntamente  fe  fignifica, 
que  donde  avia  tanto  bermellón  avia  azogue  ,  plata  ,  y  plomo. . 
Dice  Eftrabon  lib.  5^.  cap.  5.  al  eflano  no  como  los  Uifloriadores 
publicaron  ^fe  halla  en  la  haz  de  ¡a  tierra  .fino  fe  caba.  Nace  en  lo% 
barbaros  ,  que  efihn  fohre  Lufitama,    Eftos  fon  ios  que  pone  en  la 
junta  Lucenfe  ,oy  Lugo  en  Ga  icia  ,  Piinio ,  ni  los  llama  tales  . 
por  los  vicios ,  fmo  dice ;  De  defconocidos  ,  y  de  bárbaro  nombre^ 
pero  libres  cíentoyfefenta  ^feis  mil.    También  dice  de  eftos  Me- 
la ,  que   apenas  fe  podían  pronunciar  fus  Pueblos  con  boca  Komana^  • 
En  otras  cofas  eran  humanos.  Silio  dice  lib.  i. 
Con  el  oro  Gallego-variadas 
Las  vefliduras  de  Matronas  nobles* 
En  efta  región  de  Galicia  pongo  las  gentes  Chalibcs ,  haftá 
el  Occeano ,  que  como  dice  Juftino ,  del  XÍ£>  ChaVtbe  fe  apellida- 
Yon  :  ^qual  fea  cfte  río  no  fe  fabe  acerca  de  los  Autores  5  pero  á 
mi  me  parece  que  es  Sil ,  por  los  raftros  de  herrerias  antiguas, 
cjüe  feyeno^  jyporloqucdclccrricoriodela  gente  íc  conje¿ 

fura^ 
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lüra  3  |5órqüc  Silio  Itálico  crcrive ,  que  eftos  fueron  los  ArtiHccs 
de  las  Armas  de  Aníbal ;  y  es  claro  ,  que  vn  Poeta  dodo  no  pudo 
fingir  el  artificio ,  en  la  Nación  que  no  lo  tenia  ,  y  mas  para  ar- 
mas de  can  gloriofo  Capitán  ,  que  pcdian  muy;  excelentes  Acmc-: 
£0$,  Sjüio;  pues,  lib.  X. 
u  :  Las  gentes  delOcceano  llevaban 

Bl  ejcudo  de  ardor  refplandeciente 

Del  ingenio  G allego,  j  de  la  tierra^ 

Obra  glorio/a,  alGeneral  de  Ljbiaf 

El  morrión  brillaba  con  los  ra)fos, 

pelas  creJlaSyj>plHmas,^ue  temblando; 

Al  ayre  tremolaban  fu  blancura. 

Vna  efpada^y  la  lan^a  rigurcfa 

A  mil  millares  de  enemigos  muerte: 
V  Demás  de  eflo  texida  con  fus  ñudoSy 

Tcon  tres  lazos  de  oro  la  lorigas 

Impenetrable  almas  valiente  hierro» 

Todo  perfeSfo  con  azero^y  oro, 

T  riquezas  dell  ajo  rico^y  clart» 


\  o  Que  fueíle  eíla  Arte  de  los  Gallegos  confta ;  porque  cftd 
nombre  de  Chalibcs  fue  común  á  todos  los  que  fundieron  Meta- 
les ,  como  Virgilio  lib.io.dice,hablando  de  li  Isla  El  va  de  laToUÍ 
cana* 

Genero/a  en  Metales  de  Chalibes. 
>  En  Plinio  lib.  7.  cap.  56.  inventores  de  enfayar  ,  en  latín  Ae» 
"varia  ,  y  afsi  dieron  nombre  á  los  de  íu  Arte.  De  eftos  Chalibes 
Gallegos  efcrivió  Juftino ,  que  a  todos  aventajaban  en  el  hieno  ,  yt 
que  el  agua  del  Rio  Chalibe  era  mas  violenta  ,  que  el  hierro; 
porque  con  fu  temple  fe  hazia  mas  rigurofo.  Compitieron  fus 
efpadas  con  las  de  Bilbilis ,  y  entrambas  de  igual  reputacion,dic- 
íuniaquetuvoEfpañadefuscfpadas,  fobre  la  memoria  de  to- 
das las  Naciones ,  afsi  en  el  azero  ,  comoenelmodo.  Plinio  lib. 
^y  cap.  4.  enfeña  tres  modos  de  facaroro  ,  o  entre  las  arenas  de 
U^  rios ,  en  granos ,  b  con  pocos  ,  b  minando  los  montes.  En  el  fegun- 
do  dice  ,  que  algunos  efcrivieron ,  que  fe  aventajaron  tanto  Afu- 
%\as  ,  Galicia  ,/  Lujitania  ,  que  dieron  cada  año  veinte  mil  pondoi 
libras  invariables ,  porque  la  libra  tuvo  variedad  en  las  onzas, 
1;  Qo  en  el  pondo.  Pero  mas  que  ninguna  Aíluria,  fuera  de  Italia» 
..  ^  Pd  y  en. 
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venció  con  Ik  fertilidad  del  oro,  á  las  demás  Provindaií  dd  áaOBÍ 
do,cQa  raz«n  Claudiano: 

Ni  éical^arkbstnentes,amarilloy 
Rúof\,e^lAfiHriéímyp«r^efiempre 
La  vena  el  oro  en  fu  principie  úrr^a%  •  .  .  • 
Plinio ,  difputátido  del  Plomo  ne^o ,  y  blanco  y  que  es  d 
cílaño ,  dice :  Efié  agor acierto  és^  queje  cria  en  Pórtugal.ji  en  Ga^ 
licia  en  la  húz  arenofa  de  la  tierra  de  color  negro,  por  el pefofol amen- 
té fe  conoce ,  tiene  ifnas píedrezuela^smenndas  ypriné^almente  en  lot 
arroyos  de  Rapiña ,  q^uando  fe  fec'an  ^  íav^aiifelás  aranas. ,  lo  que  fe 
af sienta  cuecen ,  m  fe  haze  en  Galicia  negro-,  abundando  de  efe  la 
vecinaCantaíria ,que.voác^  á  Vizcaya,  con  parce  de  Caftilla^  ^ 
ázia Logroño,  aunque  propriamcnte coge  el Occeano del  Ñor-  l| 
te ,  Guipúzcoa,-  Encartaciones  de  Vizcaya ,  y  ^A.laba.    Por  la 
Cantabria  dixo  <PUnio  tíb.  54- cap.  iy,  Bel  plomo  negro  vfamos 
para  laminar  ,  j  arcaduces  :  facajfe  trahajef ¿mente  en  Ejpaña, 
Tomó  por  la  paite  de  Cantabria  á  coda  EÍpaña^y  hablando  de 
la  piedra  imán  ,.lib.  34.  cap.  14.  dice  :  Efla  piedra  nace  en  Can* 
tabria  ,  no  aquella  verdadera  piedra  imkn  en  penafco  continuo  ,  fino 
efparcida  JlamanBulation  ,no  se  f para  fundir  el  vidrio  ^  tanprove^ 
ehója,  hajta  agora  nofeha  experirrtemadá.  ÁtPaeei  kierrú^eQmo  la 
piedra  im^n.  Con  efla  mifm a  piedra  Dfnocrafes,  ArcUteSio  d$ 
Alexandria,  avia  comentado  a  cubrir  elTemplo  de  Arfint espora  qué 
vnaeftatua  de  hierro  fuya  ,pareciejfe  que  fe  tenia  en  elayre  ,  impi^ 
diblofu  muerte, y  la  de  Ptolomeo,  que  quifo  hazet  efo^porfu  hermas 
na^  De  todos  los  Metales  lamas  larga  vena  es  la  del  hierro.    En  la 
parte  de  Caní  alaria ,  qjte  Baña  eímar,  aj  vu  monie  afperifsimafnenfé 
alto  :  todo  de  efa  materia ,  cofa  increíble.  Efpaña  Ulterior  era  Be-; 
tica ,  y  Luíitania  ,  lo  demás  áMe  los  fines  Virgitanos ,  oy  Vera     I 
en  el  Rey  no  de  Granada ,  era  Citerior,  de  efta  hemos  puefto  la     ' 
parre  masrica ,  y  en  general  diremos  lo  que  de  kv  oro ,  y  placa  fe     | 
entriega  ala  memoria  de  las  Híftorias^  Claudio  Emperador  el     ' 
Primero  ,  triunfando  de  IngííiEerra,  entre  íascoronas  de  oro,  ti*¿    | 
YO  vna  defiere  libras:  de  las  de  los  pofidos,  que  le  contribuya 
Efpaña  Citerior.   Reynando  Clatidio  efta  mifma  baftia,  vn efcla-^ 
vo  fuya  Drufillana,  por  nombre  Redondo  ,  Procurador  de  Ef- 
pañaCirerior ,  tuvovn  pi'aro  grande  de  quinientas  libras  de  pía* 
ta  ,  para  cuya  fabrica  hizo  primero  vna  rienda  :  -y  ocho  compa- 
ñeio$  íai^shniQzon  otros  pktos^c  50.  libtas,  Livius  3 f  .4<M^i«i 
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Gayo Calpliüi*nioPiccürtrmmphó de  los  Celtiberos,  y  de  ioi 

Luíiranos,  y  entró  en  el  Era  rio  caronas  de  oro  ochenta  y  tres, 

floceruil  iibrasd^  plata.    Deípues de  pocos  dias  LocioQuincio 

Cüí^po  triumphó  de  los  mifmos  Lulitanos ,  y  Cclcibcros ,  y  lle¿ 

*vóen  el  triumf>ho  otro  tantooro,y  plata.  Q.Fulvjo  Flaco  tríuiiv. 

ftiaó  de  los  Celtiberos ,  y  craxo  en  el  tciafnpl>o  cienco  y  veinte  f, 

iQttacro  coronas  de  oro  ^njas  creinta  y  vna  librasdeoro  fellado  ,7: 

idc  Guefca ;  dineros  cienco  y  fecenta  y  tres  mil  y  docientos.   tfte 

lugar  elH  corvompido ,  y  el  numero  es  muy  forpccboro.    A  los 

Soldados  repatcio  qiiin*enps  dinerosj^doblado  á-los  Capitanes  de 

,cíen  hombres ,  tres  doblado  áVCavaíicria, Otro  canto  á  loscom^ 

pañeros  del  nombre  Latino  ,  y  á  todos  doblada  paga.    Primero 

ákaripíonioGiaco  de  los  Celcioeros ,  y  dcfuscomoañeros  ,cl  di^i 

/íguiente  Lucio  Poftumio  de  los  Luliunos ,  y  de  ocros  Ef pañoles 

ade  agüella  Región  criunfaron  ,  quarenta  mil  libras  de  plata  paf- 

io  al  Erario  TibcrioiGraco,  vcinicc  iTvilAlbi¿io,á  los  Soldados  rc- 

^rcieron  dineros  .veinte  y  cinco ,  doblada  paga  al  Capitán  dó 

xáen  hombres ,  y  á  la  Gavalleria  tres  doblada ,  entrambos  dieroa 

iCanco  á  loscorripañeros ,  quanco  á  los  Romanos.  Con  mucha  raJ 

Jion  Plinio  alaha  la  temptancadeCipwn ,  que  vencida  ,  y  deftruida 

tíJumancia  ,  dio  á  fus  Soldados  diez  y  fíete  mil  libras  de  place», 

JPofsidonio  efcrivió  ,  que  Mareo  Marcelo  cario'  deto^Celtihfas^  DC: 

¡Minutos, que  fon  feifcicnros :  bien.quc  es  error  poner  el  D.  que  es 

líiota  antigua  por  elemento.  Y  aísi  fe  ha  de  enmendarlo,  hazcn 

trecientos  y  fefenta  niil  ducado<t. 

«I 

«i   CAT.  IX.   De  las  Islas  Terceras  ,  ó  de  los 
.i;  Azores. 

jITj  AS  Islas  Cafsitcrideseft'In  en  el  mar ,  que  feaña  á  Portugal; 

JL/  y  afsimc  pareció  tratar  de  ellas  aquí.  Los  Griegos  llaman 

ál  plomo  blanco  , C^/Wí;».   Plinio  lib.  34.  cap.  1^.  tiene  por 

fabulofo ,  que  fe  hallajfe  e»  las  Islas. del  Mar  Aúanúco,    Pero  en 

cetra  parte  efcrivc ,  lib.  4.  cap.  » 1.  <¡ue  los  Griegos  las  llamaron  de 

^  fertilidad  de  flomo  ,  y  no  lo  contradice.  Y  en  otra  parte  efr-. 

(Crivc.,  lib.  7.  cap.  <¡6,  de  la  Isla  Cafsitertde  el  primero  de  t^ 

\jáas  ,  Midacrito  traxo  plomo.    También  afirma ,  que  fe  dixo 

ofU  ell¿^  yque  ecan  Us<AifoccuAaadaSy  ^pcasóLo  9Í$i  ?  iy  Ws  íicup^oq- 
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ícente  del  Promontorio  Céltico ,  ó  Nerio ,  acercado  otros  kxt£¡ 
bro,  Cabo  de  Finís  Térras.  Peroafsien  penfar  ,  que  fueron  las 
Aíoitunadas, yerra PUnio, como  en  el  lugar  donde  las  pone¿ 
juntamente  con  Eftrabon.  Mejor  las  conoció  Pcolomeo ,  que  ef- 
orive  •  En  elOcceano  Occidental  ay  diez  Islas  llamadas  Cüfsiterider. 
Eftas  fon  las  de  los  Azores ,  pero  fon  nueve  íolamente.  P.  CraíTo 
pafsó  las  armas  Romanas  á  eftas  Islas ,  y  halló  Mecalcs  cavados 
de  poca  altura. 

CAf.X.  De  otra  parte  de  Caílilla; 

Q\j  cdanos  el  otro  lado  de  Efpaña,quc  ciñe  el  Orofpcda,ccr:í 
ca  de  fu  principio,  entre  Cartilla ,  y  Navarra  ,  efta  Tri- 
„i        *   ció,  que Pcülomeo llama ii/ír<í//tf, en  los Beroncs, que ^s 
la  Rioja .,  diferencialíe.eíle  Tricio  con  fu  riqueza  de  otro  de  los 
Bardulos ,  oy  Guipúzcoa  ,  llamado  Tubolico.  Si  otros  lugares 
llamaron  los  Romanos  Metallos  en  Europa ,  por  las  Minas ;  porv 
queconftando  de  la  general  riqueza  de  efta  Provincia ,  que  era 
de  los  Celtiberos ,  no  diremos ,  que  efte  fobrenombre  era  diftin- 
.cion  de  fu  propria  naturaleza  I  ouelven  los  Montes  de  Orofpé-J 
da  entre  Caftilla ,  y  Aragón ,  y  con  tres  como  atalayas  muy  afp¿-' 
ras ,  fe  entremeten  entre  Turiafon,  y  Bilbilis.  De  eftas  Ciudades 
ihablaPliniolib.  34'Cap.  14.  Ejlos^y  otro^  lugares  ennobleció  la 
mas  provechofa gloria  del  hierro.^c orno  a  Bilbilis  en  E/paña  yj  a  TuJ 
riajjon»  Efteenrre  Numancia  ,  y  Ebro,  oy  Tarazona.   Bilbilis 
no  fsCalatayud  ,^ftá  cerca  dealli  vn  quartodejegua  ,  .cpipo  U 
celebVafuPoeralvíárcianib.  ió.  loj.envnM^onte  ,  que  oy  fe 
llama  Bambola :  corre  Salón  po^r  íü  pie  ,  aora  Xalon  ,  que  es  BiÚ: 
bilis ,  del  nombre  de  fu  Ciudad  ,  como  otros  muchos  lugares  ,  y 
lios  fe  preftan  los  nombres.   De  fus  aguas  tuvieron  parte  de  fil 
;íamalasefpadasEfpañolas,añade  Marcial  lib.  II.  18.  ^ 

AfiF  'tria  awadaBilbiiifobervia 
Con  el  oro  preciofo^jcon  el  hierro. 
Los  montes  fe  enfanchan  por  las  laderas  de  Cartilla  ,  que  fe 
encumbran  por  el  Rey  no  de  Valencia ,  y  fe  quiebran  también  al-¡ 
«tos ,  por  los  Contcftanos ,  oy  Cocentayna  ,  parten  ^l  Ferrario 
^Promontorio  ,  y  alli  pelean  con  lasólas.   Ferrario  fuena  quiza  fu 
~$tC!oprkdjUÍ^P&t.idgtandi{sima^butKbacia  ^  que  tuvo  íiempre 
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Efpaña.  No  parezca  demafia  nocar  cílas  menudencias,  porquo 

el  cfcrivir  de  cofa  ran  grande ,  embuelca  en  las  medias  tinieblas 

del  olvido  ,  paíTada  la  ruina  de  los  Romanos,  la  defu-uicion 

I     -de  los  Godos  ,  las  perpetuas  guerras  de  les   Moros ,  con  la 

perdida  de  tantos  Autores,  y  lasíaltasque  en  los  que  cenemos, 

le  han  mecido,afsi  como  nos  tiene  folicitos  en  lo  que  parece  ma? 

claro,  tampoco  no  nos  defconfia  de  congecuras  de  nombres,  y^ 

mas fabiendo á la  prudencia  Romana, y  aCsi  eícri viendo  para 

diligentes,  nos  atrevemos,  ciertos  que  las  parces  montuofasdc 

I    /i^ueftra  Patria  (obraron  de  Metales.  Los  montes  que  quedan  en 

Gafti lia, dice Scrabon  ,que/ó»  njetalofos-  Sin  duda  liquifsimos 

por  los  eftren^os  de  Celtiberia  ,  que  es  Caftilla  la  Vieja ,  princir. 

f  ..pálmente  en  las  Sierras  de  Cuenca.  De  adonde  íale  Tajo  infignc 

con  nombre  de  ^y  de  Eípaña  ,  y  Rey  de  fus  ríos  ,  fomentad» 

con  tantas  venas  de  Oro  preciosísimo  ,  compitiendo  con  el  Pa 

j     .¿X;  Italia  ,  y  Ganges  de  la  India  ,  gozan  de  la  mifma  merced  del 

Cielo  ,  las  peñas  que  liazen  fombra  d  los  Celtiberos ,  mas  adeai 

tro  ,  que  fon  los  Manchegos  ,  y  íc  alzan  para  enderczaríc  ,  co^ 

giendo  por  el  coftado  los  montes  Carpetano? ,  oy  diftrico  de  Tq^ 

ledo.  Aqui  cerca  dclas  riberas  de  Tajo  ,ay  betas  de  Pbta,y 

Qro  j  indicios  para  buícar  los  cuerpos  atcforadosde  la  nacviraíc^ 

"¿al xíiós  indicios ,  dice  Strabon  ,  que  fe  llamaban  Metalleos ,  de 

tan  gran  cofa  no  feñala  particularidad  alguna  que  guie,  ni  erj 

¿Otros  ay  memoria.  Efte  parece,  que  es  el  RioTheodoro  de  Ari¿ 

íceteles ,,  por  el  Oro  que  de  el  celebra ,  porque  íiempre  que  alguri 

.^io  de  Efpaña  ,  ó  fin  otro  nombre ,  ó  coa  alguno ,  como  cite  de 

.X.heodoro  defconocido  ,  es  alabado  por  el  Oro ,  fe  ha  de  enteni» 

iler Tajo,  por  la  ventaja  que  á  todos  claramente  hazia.  También. 

Bftrabon  en  la  entrada  del  Tajo  en  la  mar  ,  fe  conforma  GonlfO 

que  delRio  Theodoro  Abieno  Poeta  canta.  ^ 

Eh  vna  ancha  lao^uMítfe  derrama 

AlliThe9cloro,hien  que  maravilla  [ 

Nodehe  fer,  que  en  y arhar as  naciones  •* 

r  Sobrenombre  de  Grecia  tenga  el  rio',  ' 

En  los  lugares ^que primero  VH  tiempo:  \ 

Los  Tyrios  ,j/  Sydonios  habitaron* 
Quiza  esefta  la  Lagu na ,  tk  aquel  lugar  dificivlroTodc  Mar:^ 
.Cial  ,quecraximos  efcriviendagencratmence  de  ffpaña  jCafrcí^ 
'.ú  principia ,  pot  lo  mcQos  la  riqueza  del  rio  nocoria ,  «I  tt$)t¿J?j« 

de 
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'¿c  h  Laguna  vfadó  tk  orro  Fo^rcí,  y  las- poblaciones' Griegas, qK 

el  nombre  del  rio  en  fu  lengija  confervaron  ;  pei-ÍPaden  ,  que  dfc 

á^yi ,  por  ívlgup  :arc)íicio  de  aquella  íngenioía '  nácjon  ,  ítísi  eíi 

étras  cofas ,  como  en  íyndiddnes  ,  {^  ncjmbt afleo  los  A'Fpfice?  ^y 

k laguna d?  vn  tío  famofo  parador  nombre  áqualqu jera coía. 

Losajontesde  aqui  cometen  los  Orecanós ,  y  rehuyen  de  Portu^ 

^1,  lanzándole  por  Bccuria  Céltica  ,  parce  oy  de  Eftremadurá^, 

^ie  mira  á  Portugal ,  y  le  preció  de  la  junta  de  Sevilla.  A  fus  cO^ 

faldas,  y alosladosfeñorean  los  campos  fequífsimos  deAriá^, 

fegun  ^ftiabon  preñados  de  Metales.  Aria  en  Plinjo ,  y  Antónii. 

RO  ^/*/#«f y  j  clara  por  los  montes  Arianos  dePlinio,en  los  cort. 

tornos  dcCazalla  ,  aunque  en  Ptolomeo  fe  vén  Arucciji  Jrutídd, 

Arucci  en  la  ribera  de  Guadiana.  Arunda  algo  aparcada eft amas 

©riencai  ,nolexosde  Olibenga ,  enere  si  poco  diftantes  ,  pof 

donde  blandamente  fe  fufpenden  los  montes  Grecanos  Vfe  muef¿ 

rira  con  algqna  merced  de  llanura ,  ptietta  á  la  ribera  de  Guadia^ 

ítejyá  renapido,  MctaUina ,  ó  Mecallineníe ,  fegun  Plinio  ,Mc¿ 

dellin ,  que  á  fu  vecindad  afpera,  y  en  la  antigüedad  notorianic^ 

te  rica ,  pide  la  honra  de  fu  nombre,  y  de  fu  Metal,  *  *  '^ 

'A 

fjf,  Xh  De  Cartagena ,  Granada ,  y  otras  pattc^. 

f  _  h  .......  :     . : 

O  Tro  collado  sé  encima  del  Orófpeda ,  que  diximos ,  yá'fe 
dividia  multiplicando  los  amenifsimos  montes  Marianos^ 
á  mano  derecha ,  y  a  la  izquierda ,  figuiendo  el  Reyno  de  Mili- 
cia ,  y  tocando  en  Carcagcna  laNuev^  ,ó  Éfpartari.i ,  á  diféteíu 
cia  de  la  Vieja ,  que  dura  en  Aragón  con  vilifsimo  nombre.  Céí^. 
ca  de  veince  eftadjos  deefta  Cartagena  eftán  los  famosísimos  poi. 
zos  de  Anibal ,  veinte  eftadioj  apenas  fon  vna  legua  ,  la  pectotti? 
dcz  dg  los  pozos  de  eftadios  quatrocicncos ,  ma?  de  diez  y  feis 
leguas.  Cada  pozb tuvo  nombre  de  íu  inventor  ^  el  mas  avenca- 
jado  fe  llamó  Bébelo  ,  y  dio  cada  dia  i  los  Carca'ginefes  crecien  J 
tos  pondos ,  qué  (on  las  libras  que  diximos.  Dcfpues  habicaron 
en  efte  mifmólugarquatrocientos  hombres,  que  cada -"lia  al  pue- 
blo Romano  daba  veinte  y  cinco  mil  adarmes,quc  importan  quá- 
tto  tálehcos  ,  y  vn  fexco  ,que  fon  dos  mil  y  quíniencos ducados, 
duraba  entiempo de  Plinio, ya  por  n^ily  quinientos  oaflbs ca- 
cado dihonte  j  por  el  qual'dpacio  tos  Aquiwnos  M  üa  ,5^  ^ 
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ibicKe  Tacaban  las  aguas.  La  común  naturaleza  de  cftos  pozos 
«ra,que  hallándole vna  veta, no  lexosde  allí  fe  dcfcubrkííe 
•tra»  Viniendadc  la  coila  á  lar  tierra ,  de  los  montes  que  fobrc- 
pujanaí  Andalucía ,  y  abrazaixáCalpe  fe  quedan  algunos ,  que 
fc  derraman  por  brazos ,  y  encuibren  la  mar  á  los  Pueblos.  £n  cf* 
eos  dice  Eftrabon,  ay  vnosc(\mo  lom»sde  los  montes  de  Iús  Batijia^ 
wcf  ^y  Oretaiios juntamente  ^quc  llevan  todos  los  Metales,  Oreto 
cerca  de  Almagro,  cabeza  de  losOretanos ,  y  Batiítania ,  oy  Ba-í 
za  de  los  Baftu  los.  Los-  confines  de  entrambos  fe  encontf  aban  de 
laocraparte  de  Guadalquivir.  Plinío  declara  el  lugar  dcEílraiái 
bon  con  e(las  palabtas^ ,  en  el  libro  3 .  cap.  5..  Los  Mentefanos ,  que 
fonOretanos  ,y  los  Mentefanos  ,  que  fon  también  Bajíulos.  Con  lo 
^ual  es  claro  ,  que  las  Minas  eran  délos  Moncefanos ,  que  tenian 
entrambos  nombres,  y  en  particular  la  voz  de  fu  patria.  Lo  quat 
dexó  paffar  Eftrabon  contento  con  la  noticia  general ,  PUnio  nos  • 
la  dio  diftinta.  Mentefanos  de  Menrefa ,  acerca  de  vnos-  Jaén, 
acerca  de  otros Illiturgi ,  Andujar  el  viejo  ,  ó  en  el  Moacc  Se-« 
baíliano ,  junto  á  Caftulon ,  oy  Cazlona  la  vieja  ,  ó  Santiltevaa. 
De  eftos  Montes  de  Jaén  fe  enlazan  los  que  entran  en  ol  Reyno 
de  Granada,  ante*  fáciles,  pero  quando  tomanefte  nombre  al-< 
tos ,  nevados ,  y  nfperos ,  cerca  de  Gnnada  muy  ricos,  como  di- 
ce Raíis,  Coroniíla  Moro:  E  ay  venero  tle  ore  ,  ¿  de  plata ,  e  de  plo^ 
ffío  ,e  de  fierro  ,  e  en  fu  termino  ay  vn  lugar  qae  llaman  Salombim ,  e 
aj  alli  el  venero  de'Jtutia ,  aquella  a  que  llaman  Alhucete ,  e  el  ve. 
ñero  k  nombre  Patene  viva.  Y  en  otra  parte  :  Jp  por  medio  de  ha  VU 
II4  de  Granada  va  vn  rio' ,  que  avia  nombre  Salón  ,  e  aora  es  llamado' 
Quadaf^enit.  E  nace  de  vn  monte  que  ha  en  termino  de  Eider  a ,    que 
ha  nombre  ÍXayna.  Eenefíerh  cogen  las-  limaduras  de  óro>fiüa,  Sa^v 
lombrina  es  Salobreña ,  y  donde  dice  Genil ,  fe  ha  de  poner  Dar- 
ro ,  afsi  porqiic  Gcnil  corre  vn  poco  apartado  de  la  Ciudad ,  co-' 
roo  porgue  Darra,confofme  á  fu  nombre,  es folo  rico,  y  afsicr¿ 
fáron,  o  étlmprcÚbr,  ó«l  Moro. 

:  C^.  X//.  De  Corcíova ,  y  las  demás  partcsdcl 

Andalucía. 
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Iremos  aora  de  los  monreídemano  derecha,  muy  óic\\o'2 
fospord  Plomo,  nowtjrandojoj.  lierrj  ^<i  ^^ci4^z ^  d^- 

adonj 
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adonde  corre  el  Betis ,  junco  á  cuyos  manantiales  cfta  la  andguS 
Caftaon ,  oy  VUlanueva  de  Alcaraz.  Donde  eílaba  vnaparcicu- 
Ur  mina  de  Plomo  ,  mezclada  con  pequeña  parce  de.  Plata  ,  na 
provechofa  para  purgada:  aventajaba  todas  las  riquezas  el  Mon- 
te ,  pad  re  de  Guadalquivir ,  llamado  de  Plata,  y  labrado  con 
brunas  de  ella.  Los  montes ,  ó  lomas  que  figuen  el  rio  ,  que  cor  ^ 
re  entre  Occidente  ,  y  Mediodía ,  quanto  mas  al  No:ce  mas  fo  -. 
brados  de  Metal ,  no  en  vna  parte  ,  íino  en  muchas ,  particular^ 
aaence  en  los  montes ,  que  eftán  al  Norte  de  Cordova  enfuco^ 
marca.  Silio  de  Cordova  lib.  5 . 

Ni  tampoco  ce/sb  la  gloria  antigua 

Cordova;  de  fu,  tierra  de  oro  puro. 
Lo  qual  fe  ha  de  encender  por  las.minas ,  no  por  el  rio  ,  del 
qualnohe  leído,  ni  oido  que  tenga  oro.  Aun  no  era  neceíTariob 
decirlo ,  íino  huviera  quien  vanamente  cazara  qualquiera  pala*-, 
bjra,  por  mal  cnteadida  que  fea  ,  para  fingir  nuevas  alaban^as^' 
de  rifa  á  los  que  faben  ,  y  á  los  ignorantes  de  quanta  prefuncion :. 
pretenden  que  eftos  verfos  prueben  el  oro  de  Guadalquivir ,  li- 
sonja áíu  ingenio  ,  y  á  la  patria.lib.^.  6z. 

Ert las  tierras  Tartefias  es fahida 

La  cafa  donde  Cordova  a  fu  rio  : 

El  Betis  ama  ^y  al  ganado  Hefperio,  > 

Afeyt  a  con  metales  i  y  hojas  vivas  i 

Del  color  amarillo  ^y  de  fus  rayos. 
Quifo  decir  ,  que  los  paitos ,  y  las  aguas  eran  caufa  del  Coi; 
lor  ,que  fe  parecía  al  metal.  Qué  de  efto  fe  figa  huvieíle  meta-,. 
Icsesafurdo  ,  porque  los  avria  en  todas  partes  por  aquella  ra» 
zon.  También  entienden  mal  ellos  verfos.  lib.  ü.  loo. 

'Betis  ^  que  con  corona  de  oliva 

Cines  tus  Jienes^y  al  hellon  dorado 
,,       •  .  Tines  con  el  crijl  al  refplandeci  ente,  ,:ii 

Chriftal  refplandeciente ,  no  por  el  Oro ,  fino  por  la  tranfc 
parencia ,  y  la  luz  >  no  ay  duda ,  fino  que  celebrara  claramente 
el  Qro  ,  fi  lo  huvifera^  tío  por  las.  lanas  con  improp piedad: ,  ^no 
por  el  mifmo  ,comode  Tajo  ,  y  de  otros ;  porque  de  los  í^oetas 
Latinos  quando  alaban  alguna  cofia  natural ,  fe  debe  hazcr  mu- 
cho cafo  ,  porque  como  fueron  muy  eftudiofos ,  conocían  la  na- 
turaleza ,  y  la  imitaban.  Y  afsi  no  fe  hallará  que  ayan  alábadf 
rio  por  rico ,  que  no  llcvaíTe  Oro  propriamenu.  £ílo  he  dicl^oi 

por- 
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perfile  las  ^'oéfns  fe  bazenydde  Oro,  y  Plata  fin  difcrecion; 
perdida  la  reputación  de  las  ¡ceras,  por  la  vanidad  de  las  pala- 
bras. Hablando  del  Cobre ,  dizc  Plinio  lib.  34.  cap.  1.  Hazefe 
también  dtotr'4p\'(dYa,  que  llamanX^itlcües^  que  es  vicriol  Roí 
Úiano  ,ó  Gapaurofa  )  en  Chipre ,  adonde  fe  hallo  primero  elCohe) 
'  def pues  av'iendofe  hallado  mejor  en  otras,  tierras  fe  cogVo  del  mayor 
provecho  i  principalmente  conocido  el  Latón  ^  el  qual  mucho  tieinpa 
tuvo  principal  Ifoñdad , y  admiración  ,  nife  halla  mas  en  Chipre  ,  ef. 
tando  muchos  atks  ha  ijlerilla  tierra.  Cercano  h  efte  fue  el  Salsfl 
iia/to  enlosCentrAnes  ea  los  Alpes ,  tampoco  de  mucha,  durar  Ion  ,jkj 
cfdiole  el  liviano  en  Francia  j  entrambos  llamados  di  los  feñores  dé 
Jus  metales  :  aquel  de  vn  amigo  de  Augufto  ,  efte  de  fu  muger  que  fe 
4€ahh  prejlo.  Hallafe  también  muy  poco  el  liviano.  Agora  toda  la  re:, 
futacion  tiene  el  Mari  añasque  llaman  CordozHs.  Efte  come  much^ 
al  liviano  la  Cadmia,}' imita  la  bondad  del  Latón, en  losfeftsrcics. 
Cada  vno  tenia  dos  libras  Romanas,  y  la  mitad  Cadmía  es 
yna  materia  de  la  qual  fe  haze  Cobre.  El  mifmo  Plinio  lib.  54. 
cap.  I.  y  lo.  Hazefe  también  el  Cobre  de  vna  piedra  cobriza ,  que 
JUaman  Cadmía-  Y  en  otra  parte:  La  piedra  de  la  qual  fe  haze  Co^ 
kre  ,fe  llama  Cadmía ,  fegun  efto  es  medio  mineral.  Aunque  á  la 
Ciudad  de  Oringe  ,  claramente  la  pone  en  Celtiberia  Plutarco 
en  la  vida  de  Cipion.  Con  todo  eíTo  feguire  á  Plinio  ,  que  pare- 
ce no  fe  pudo  olvidarde  Ciudad  tan  iníigne,  bien  que  la  llamó 
Qninge.  Pudo  engañar  á  Plutarco  la  inftabilidadde  los  términos 
de  las  Brovincia«.  Plinio  la  pone  en  el  Andalucía  cerca  de  Obul- 
cula ,  oy  Porcuna.  De  Livio  fe  pudo  congeturar ,  que  la  pono 
en  la  mifma  parte ,  ó  cerca  de  Jaén  ,  aunque  la  llama  como  Plu- 
tarco On«^^,  añade  en  los  fines  de  los  Melefes  ,  que  fon  obfcurif-: 
^mos.  Pero  fegun  el  camino ,  que  contra  Afdrubal  como  Cipion  > 
es  necefTario  que  eftén  en  el  Andalucía  ,  pero  no  dentro ,  antes 
al  principio  ,  porque  Afdrubal ,  dexando  feñór  de  la  campaña  i 
Ctpion  j le  obligó  retirado  en  vna  Provincia  amiga  a  aíTegurar  las 
cfpaldas ,  para  poder  fitiar  las  Ciudades,  dibtjndo  el  fin  de  laí 
guerra ,  vltima  arte  de  los  prudentes  Capitanes ,  que  fe  conocen- 
inferiores.  Los  habitadores  de  Oringe  ,  como  dice  Livio  lib.  i8. 
cavaban  Plata  :  de  efto  que  he  dicho  fe  concluye  ,  que  Orins^c 
no  puede  fer  Vrgia ,  que  también  fe  llamó  Caftrum  lulium  de  la 
ninta  Gaditana ,  porque  eftaba  en  los  vltimos  Andaluces.  Tam- 
bién dudo  piucho ,  que  pueda  fer  Vno  de  Ptolonwo  en  los  A.n-  ■ 

C4  da- 
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daluces ,  que  acefca  de  Eílrabon  Oria ,  por  no  podeífe  tan  ciarán 
mente  juzgar ,  que  de  los  Celciberos  fe  Gntfaíí'c  en  eíhs  partes 
áel  Andalucía ,  cqmolo  hizo  Cipion  ,  ftguiendo  fu  enemigo.  Poj 
ne  tftrabonenia  Turdetania  ,  que  es  el  Andalucía  ,  tres  luga- 
res por  las  minas  celebrados,  Ilij^a,  Si f aporta  ^y  Cetinas.  Hipa  y^ 
cselmonceílipula,que  fegun  buenos  Autores,  pufc  junto  ^ 
Granada  ,ó  fegun  elObifpo  de  Girona  la  mifma  Granada  ,  ó  fe^. 
gun  Ambrofiü de  Morales :  la quePlinio llama  Ilipula  Itálica ,  es 
ht  mifma  quePtolomeollama^/%/y¿/^r¿i»í/if->oy  Peñafíor  ,  enia 
mitad  del  camino  entre  Sevilla  ,  y  Cordova.  Ofeaefíe  lugar  jd 
Granada  ,  en  entrambas  partes  huvo  mecales^  y  fe  hallan  oy; 
pero  Granada  fe  aventaja  ,  como  lo  mucftra  en  las  arenas  de  ÍU 
rio.  A  Siíipona  la  pone  Ptolomeo  en.  los  Orctanos  ,  que  llam^ 
Gerirranos  Plinia ,.  moraron  entre  los  montes  Marianos  de  Sierrat 
Morena  ,  y  entreteraontes  Carpetanos  de  Toledo. E>iol€S  nom-» 
bre  Qreto, que  cerca  de  Almagro  humildemente  conferva  í¿ 
nombre  ,  alguno  dice,  j  que  cíla  Sifapona  de  los  Otetanos  eftá 
entreOreto  ,j'C4/?«/í?»,  cabeza  vn tiempo  de  yna  parte  de  Efpa^- 
ña.j  Pero  porque  no  es  efta  la  que  Eílrabon  nombra  ,  por  curioi 
fídad ,  ó  por  diferenciar  eft<Ds  lugares  de  vnmííttVo  non>bre/l>aft¿ 
efta.  Otra  Siiap¡ona  avia  en  el  Andalucía  ,  de.la.quaV  hablamos 
diferenciaronfe  la  cVna^^iy  tía^iocca  por  vieja  ,•  y  por  nueva  >  mai 
clara  diferencia  fuera  la  de  los  Oreta  nos,  y  Turdulos,  por  \ú 
menos  parece  que  la  del  Andahicia.  fue  mas  noble  ,  porque 
ídgun  '^^x:ikiOVi fiemprej.e  nomhro de vnamifma'^YnAnera.  Ay  quieiY 
dice,  c\uQ.Af}ap^ ,  oy  Eftepa  ,  es  Sifapona. ,  -íln  tener  argumento^ 
Siendo  antes  increíble,  que  vn  lugar  iluítre  en  lasHíftcriasRoJ 
iñana^como  Edepa  ,tuviéfle  otro Rombrc  ,.  por  el  qualchraJ 
tnenre  no  fueííe conocido.  Principalmente  que  el  mifmo  Autof,' 
que  las  diferencio  con  nueva  ,  ó  vieja  ,  reciente  entonces  la  no- 
ticia ,dixera  algo deEftepa^ Otro doda  íiefiXerez  dftlaFron- 
cera.  Todo cí"bo  han  penfado  vanamente  algunos ,  porque  Plinia 
liii)-3^  cap.3.  lo  contradice,  y  es  clnFiísimo-  No  tiene  por  Ciudad^ 
ár Sifapona ,  fino  por  región  déla  junta  Cordovefa  t  y  afei  pone;, 
dos  Beturías  ,  que  es  lo  mifmo  que  haze  en  otro  Ir.gar,  dividien^f 
do  la  Beturin  en  dos  parte?.  Beturiaes  la  parte  de  Eflrcmadur^:^ 
que  eftá  entre  Guadiana  ^  y  Giiadáíqüivir^  li^taroRla  dosná'tí 
Clones  Célticos ,  y  Tardülos.  Los  Cetdeoí  tocaban á  Portvigalvyf: 
ftBaádcla'ijimtadcSeviiia^iosTíirdük!^ híjbtcafbatt  en Portugalf 
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fí^n-bTaríaconenfCj  quecs la  i).irce de ttlrchiadun  yqGé  cc)nfi- 
na  con  Cillilla ,  y  Andalucía  ,  cltos  eran  de  la  junra  Córdovefa. 
Efta  Becuria  ,  pues  , de  losTurdulo^  ,  cenia  dos  regiones-)  la-viía 
drfiU JS  era Sitipoiiavtan grande , cps pof  eJUdixo  Píinio  libn y^ 
cap^  ^'  El  /ífídalucia  abunda  de htrmellon.  Y  no  lo  pudo  decir  porf 
pccapactede  ella  ,  uno  pori>iíii;5ona.  Por  eiro  en  ocra  paite  Ák-'d 
ubi  ■)  5.  cap.  7.  De  ninguna  parte^  fino  de  Efpaiia^fe  trae  para  nofo-^ 
tros  el  bermellón  muy  celehrauo  es  el  de  la  región  Sifjponetfe  en  €Í 
MÍndalucia.ypechero  del  Pueblo  Romano  ,  en  ni/iguna  cofa  mas  diligen^ 
lá  queden  ejío .  No  er¡icitO'perficJonárU  slli ,  m  coterioja  vena  fella^ 
daJe^traeaKcmacafiéez  milpa}¡dcs{  que  ion  libras  )  cada  a^n 
Scguii  lo  que  avernos  éfcriro  arriba  ,  la  rc^on  Siíaponenfe  ei 
Alcudia ,  y  PedrocUes.  Añade  Eftraboo^que  afsi  las  niinisde 
Hipa  , cooio de Sifapona , ecanriquirsimas de  Placa.  Cotin.^s cie^ 
ncn  alguna  claridad  por  Cotinuíaíos  típañoles  mas  antiguosjcoi 
¡no  dicfi  Abieno  Poeta.  Llamaron  a  Caéz  Cotinufa:^  los  T^iriosTa^^ 
ufo  ,  los  Cartaginefes  G.adir  ,  que  quiere  decir  .cercado.  Elíiom- 
brc  de  las  minas  Cocinas  conrervan  algo  de  lo  anciquif  simo  d^ 
la  Isla ,  de  la  qual  crciblcnence  fe  llamaron  Cocinas.  Los  Roma-* 
nos  cfcogieron  el  de  Tarcefo,  y  afsi  apellidaron  la  Isla.  Otras  jon- 
taraencefeUair»aronafsi,enlas  quales  reynaron  los  Geriones; 
La  principal  de  ella  Cádiz ,  otra  de  Juno  ,  oy  vna  roca  defabi-. 
Cidi  ,  que  llaman  de  San  Pedro -.idixofe  también  Erythia  ,  y  en 
ella  huvo  Oro ,  que  fe  facabalavando  la  cierra.  Ocra  Isla  eíVabi 
en  la  boca  de  Guadalquivir,  y  aun  debiera  de  avcr  mis,  por- 
que Juftino  lib.  44.  llama  á  efka  parce  de  Efpaña  :  La  queje  cnm^ 
pane  de  Islas*  Y  Plinio  lib.  3 .  cap.  i .  dice  de  Cádiz  ,  que  e/ía  entre 
Islas  ,  queion  las  que  hemos cojitadc  Por  cita  razón  en  plural 
Gades.  A  quien  fupiece  la  grandeza  antigua  de  Cádiz,  en  quanto 
la  cftiníuron  los  Tyrios ,  y  los  Cartaginefes ,  que  la  tuvieron  poc 
feria  de  fus  riquezas ,  y  Alcázar  de  fus  armas ,  y  defpucslos  ito-i 
mjnosqiic  la  honraron,  como  Augufta,  ferá  mas  creíble,  quQ 
las  minas  con  la  riqueza ,  la  engrandecicíTen  á  tanta  reputación, 
que  íi  advierte  folamcnce  en  la  femejan^a  de  ids  vocablos.  La 
cofaCoreMfe.'A-üxmVWnio  la  que  eftá  contraria  á  Cádiz  ,  alude 
vn  poco  á  Cotinas,  aluden  también  los  diretes,  que  fon  los  Tar- 
tcfos.  También  los  Pueblos  Cuneos  de  Apiano,  enlas  cofasdc 
Iberia,  cuy  a  Ciudad  principal  Cuniftorgi  en  los  Andaluces  Cel- 
(kps ,  qui¿i  Mkobri¿a  de  Plküo,  cercaidcFuauo  Ovejuna,  doia 
ó.  Dd  2.  le- 
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leguas  de  Azuaga.  Juan  Fernandez  Franco  j. que  veló  enía  antía 
guedad  j  en  vn  libro  fuyoefcrito  de  raano  ,dexó  cfcrico  Cocinas; 
Coce  cercadc  Marón ,  en  la  Peña  Imán  ,  íinotro  argumenco,  fo- 
lo  por  la  alufion  *  tkfpucs  de  cancos  años  iiiudadas  caneas  veces 
las  lenguas ,  y  ios  lugares  me  parece  incercifsimo ,  y  mas  no  ha^ 
UandoíeCc'te  en  ningún  libro  5  ni  aun  de  mediana  antigüedad^ 
valga  para  quirar  codo  eicrupulo  délas  fofpechasde  loanriguo 
f>ara  los  aficionados ,  que  para  ceros ,  aun  el  proponerlo  parece- 
rá acrevimienco.  Las  Cocinas  dieron  Oro,y  Cobi'e  junco  ;  peta 
á  Cádiz  quiliercn  los  Romanos  llamarla  Tartefo  ,  porque  era  ca4 
beza  de  la  parce  del  Anda|kcia ,  qué  aísidel  rio  Tarxdo  Guadal-i 
quivir ,  como  de  Carceya ,  que.cambien  Tarcefoj  cerca  de  Ta^^ 
rÍía,^omo¿/^/2^É^T/'¿/r/f/,íies  aquel  de  quien  fe  efcrive  en  el 
Genefiscap.  lo.  como  nombre,  A  losTarceílos  celebraron  poc 
bienavencuradoslos  Griegos.  Quizá  por  la  hermofura  ,y  cique- 
za  de  la  cierra  fingieron  ,  que  enfoverbeció  canco  á  los  Ticancsi 
que  fe  acrevieroD  á  pelear  con  los  Diofes.  Algunos  cíTan ,  que  ef- 
|a  fea  Iharfis ,  á  la  qual  rravegó  la  armada  de  Salom.ón  i-  Paral. 
6 .  que  de  Afs'wngaver  del  Mar  'Bermeje^ en  la  tierra  de  Edon  ,  fe  ha- 
zia-  á  la  vela  increible  cofa ,  que  por  canco  rodeo,  y  mar  peligro- 
ib  navegaílcn  áEfpaña ,  los  que  la  cenian  cali  en  las  manos ,  por 
ftl Mediterráneo; y  no folamence  increible,  fino  aíTurdo,  que 
fiiraH  Rey  de  7jro  ayudafl6íá;'SQlomon  3.Reg.io.  á  hazer  en  ttcí 
i)ños,por  peregrinos  mares ,  lo  queen  los  caleros  por  decirlo  afsl 
brevemence  fe  podia  hazer, Nuellros  Tharrefos  no  han  meneftec 
mendigadas  riquezas  de  hurcada  gloria, habicaron  fobreGuadal^ 
quivir  jdefde  la  boca  d'cl  rio  Ibero  Occidencal  de  Eíp3ña,oy; 
rioTinro ,  hafta  el  dhecho  ,.y  campos  del  famoíb  Rey  ArganJ 
toninos,  oy  Tnrifa  ,  rica  nación  de  cierra  ,abundofa  de  Mecalcs,' 
y  Trucos.  En  efta  mifma  región  pone  al  rio Chryfo  Avieno,  que 
fuena  Oro ,  nombre  que  los  Griegos  habicadores  de  efta  vlciflaOf 
parce  dclAndaluciaá  eíie  rio  pufieron:  dicc,pucs,  Avieijp^ 

Jqui  el  rio  Crj'fo  en  eimar  evíra. 

Ve  la  vna  ^y  otra  parte  es  hahatrdo 

Ve  qimtro  pueblos  havos  en  laguerrai,. 

LjJfios  Phenices  ^j¿  hs  M a  (teños 

Les  Rfjnrs  Selbifinos  yjTartefon 
Polibio  pore  á  Maftia  paeBlo  de  los  Cartagtnefes  y  cerca  Je /¿rs^ 
Ís¡M^p4J  ^  Híuuks ,  quizá  de  aquiMafsiepos  ^  de  los  defnás  vs& 
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fe  alcaiT5a,íino  cílo  de  Avieno.De  liierte,qi'C  el  fitio  de  cftas  N.i-' 
ciones  no  es  menos  obícuro  por  faka  de  la  mciiioi  i.i  ,  que  poi-  el 
dcíconocimiento  del  rio.  Aunque  fe  picnra,que  es  Guadalace,íin 
argumenco  alguno,ü  en  la  opinión  de  Ic^snueltros  prefentcs  corre 
en  cita  pacte  algún  rio,quemLCÍlre  oro/era  eik,aiinque  ha  patc^ 
cidoque  tomaflenombre/ie  C/TZ/Tí/jr  ,/?<7£<'rí  £í'^  /os  Geriones  y  lo 
qaal  á  mi  no  me  agrada  ,  no  tanco  per  la  lifonja  del  oro  ,  y  de  mi 
liiaceria,quanto  por  la  íignihcacicn  del  Griego  ,  que  lin  duda  me- 
tcce  mejor  lugar  que  las  fábulas.  En  eftos  mi  irnos  Tarcefos  pone 
Eítefano  á  Thila^quegotaha  de  Minas  de  aro^y  de  plata.   Ay  quien- 
pienl'a,qi.c  eíla  Ybila  es  Sevilla  ,  y  que  por  efta  mudan-^a  vino  al 
non^bre  q  oy  tiene  Parece  que  de  Hiípalis  Romana,  los  Godos  la 
corrompieron  por  Hirpila,y  defpucs  facilmenrc  Sevilla.  Pero  co-; 
mo  pudo  Ertefano,quando  eael  verdor  del  p,xier,y  duracionRo-* 
mana  guardaba  l'u  clarifsimo  nombre  Hilpali* ,  confundirlo  con- 
Ybila,pues  el  nombre  de  Sevilla  muchos  ligios  defpucs  fue  oido. 
Mejor  Abrahan  Ortelio,dic€  ;  ^ue  q^uita por  Tli^a pufo Ejlefano 
Ylfi/a:  y -mas,. que  los  Metales  de  Ylipa,  hazen  caíi  de  todo  punco 
crcible  elta  opinión  Corn.Tac  \.6  de  los  AnaleSiáico.  de  Tiberio. 
De/pues  deflos  Sexto  Mario,  rioui/simo  en  las  Efpañas ,  delatado  de 
aver  corrompido  fu  hija  ,  fue  arrojado  del  peñáijco  Tarpejo. :  /.  paré  ■ 
que  no  fe  dudajfe  queju  dinero,  y  Minas  de  oro  lo  avian  deflruidoMfí\ 
pues  de  confije  adas  ^aunque  fe  venUian  publicamente  Jas  qnifo.jtomb- 
para  si-    Por  fer  tan  incierto  el  lugar  deftas  Minas,  las  he  puefto 
aqui:  pero  porque  Tácito  dice  Aurarias^  en  Caftellano  Minas  de 
oro,aunque  no  podemos  decir  con  ningún  indicio  qualesfueííen,. 
con  todo  eílb  parece  que  Auria,  Orenfe  oy,fe  dixo,  y  abrevió  de 
Juraria^  y  que  fe  podrian  licuar  cftas  Minas  en  aquella  tierra, 
principalmente  aviendo  íidoicomo  diximos,tan  larga  de  oro* 

CJT.Xnl,  Lo  que  fe  hacfe  juzgar  de  lo  dicho; 

DE  todo  loque  a  vemos  dicho  fe  faca  y  que  donde  hyvo  Mí-}; 
ñas  antiguamente,  las  puede  aver  aora  vporquc  la  mifma 
difpoíicion  tiene  la  cierra  ,  que  las  produxo  entonces, que  aora» 
Que  esla  que  recibió  en  el  punco  de  fuformacion  ,  dado  que  fe 
halla  vna  mifma  difpoíicion  ,  fe  dará  fen\cjantifsima  obra  ,  poC 
Jascaufasynivcríalesdel  moviiiiicnco>.x  d^  la  luz.  Pues,  reci;; 
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bieniiüfc  la  inñ'jcncia ,  fcguii  el  modo  de  la  que  recibe  ,íicmprc* 
íe  engendrará  oro  ,  donde  huvo  natural  diípoíicion  ,  para  que> 
introducida  bforaia  de  los  Metales,  el  Sol  engendre.  Aí'si  en  las. 
circunftanciasdc  loqueiíaze  ,  como  de  lo  que  padece,  previ- 
niendolas ,  y  razonándolas ,  nun;.! eftá ociofa la  njituraleza, ma-- 
drcde  las  cofas,  y  no  folamente  en  lugares  amiguos/ino  ennuc* 
Vos,  avrá  Minas.   Qiiicn  puede  abraTiar  con  el  entendimiento 
los  infiaicos  teforos  de  b  Sabiduria  de  Dios ,  afsi  en  las  altezas  de 
los  Cielos ,  como  en  los  abiímos  de  la  cierra  í  Aunque  no  fe  pefe 
laíucr^delasEilreUas ,  obliga  áconfiarmucho  el  juicio  de  los 
cíenlos  del  Cielo.  Y  afsi  con  razón  fe  dira,quc  no  icio  <ioodc  los; 
hwvo  ^  como  en  eftomago  conocido ,  y  cierto :  coció  la  natura- 
leza ,  y  digerirá  los  Metales,  fmo  que  paíTo  también  donde  no  los? 
huvo,  oblando  en  vnas  partes  con  mas  dificultad  que  en  otras, 
moftrandofe  ciercps  rayos  en  vifta,  y  puefto  deterirúnado,©  bola 
yiesndo  eftos  raifmos  propicios  para  ios  cíelos ,  aunque  fea  deí¿ 
l^uesde  muchos  años.  También  fiel  Cielo  Impyreo  fuera  de  la$ 
l«yes  del  primer  movimiento  ,  y  de  los  del  Sol ,  es  caufa ,  fegunv 
la  Sabiduria  de  Dios  ,  que  fuavemente  difpone  todas  las  cofas, 
píoducirá  con  el  mifmo  tenor  ,  porque  la  fuavidad  coníiftc  en  Ix 
rnuchedumbre  de  beiieticios ,  que  á  vezes  trae  el  tiempo.    Eílci 
ni  ferá  breve ,  porque  la  inclinación  de  las  cofas  naturales  ,\comc(> 
csvniforme,  fecundicen  los  Philofophos  ,  obra  poco  á  |>cjco^ 
repartidamentc  con  fu  virtud ,  ni  muy  cardo ,  por  tanta  fuerca¿-;^ 
y  ayuda  de  principios ,  que  fe  juntan  á  hazer  vn  mifmo  parto  de 
cpías.  ElSolde  lascabernasde  los  montes  abundofos  de  agua, 
que  Dios  para  la  liabitaciotj  humana  pesó  en  las  alturas,  atrae 
v^poues ,  .y^laiíequedad  exalaciones  ,como<licen  los  Philofow 
phoSjla ina.^y  h otra  matcriade todo  Metal ,  y  en  Efpaña ccx-:; 
piofifsimasen  elgradoquc  fon  meneíler,  para  que  fácilmente 
predomine  en  la  Jjierra  la  varia  caUdad  de  Metales  ^  porque  no 
es  lagbfioía ,  ni  húmeda ,  como  el  Norte ,  hi"^  fcca  ,  y  arenofa, 
como  África.  Y  afsi  parece,  que  en  menos  tiempo  el  calor  del 
Sol'  i  por  h  mas  •noblediípoficíofi  del  terreno,  lo  mezcbrá  ea Tik 
partos ,  que  fon  bs  Metales.  De  los  Godos  no  he  leido^que  tra- 
oalaíTen  Minas.  Aunque  algunos  quieren  probar,que  abundaííen 
de  mucho  oro,  y  que  porefta  razón  fe  labraíTen  todavia,corao  ea 
tiempo  délos  Romanos  ordinariimente  Minas,  fundan  fu  inl 
lenco  CQ U$ Leyes^del  J^i^e^ro  Juzgo,  que  hablan  de yW/^4x. de 
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éro'yM  en  el  Texto  Latino  ,  como  en  el  Caftelbnó.   Lo  quai» 
porel  juicio  de  Covarrubias lió.  i.tit.  i.l.  17*116.  8.  iit.14.1.  i6í 
Ub.  9.  tit.  1. 1.  8.  Covarr,  c  6.  que  los  tiene  por  ios  de  JufiiniaJ- 
m  Emperador^  es  femé  jante  á  verdad  ;  pero  que  de  efto  íeimjgi-iv: 
nen  Minas ,  es  muy  exquifito  ,  y  cafi  vano  pcni'amiento.  Porqua^ 
ks  Leyes  del  Fuero  Juzgo,  fe  trashdanm  de  las  Romanas ,  las- 
quales  no  tuvieron  refpeta  a  la  abundancia ,  ó  carcftia  de  oro,  ti*i 
no  á  la  pena  del  delito.  Lovno,  porque  aunque  lt»n  algunas  la«í 
leyes ,  que  determinan  penas  de  Cueldos  ,  no  tancas ,  que  íe  pucjií 
da  reputar ,  que  vna  coí'a  can  dihcuitofa ,  como  ha  lido  liempreí 
el  oro  ,  fuelfe  copióla.  Lo  vltimo,que  fe  ha  de  pcníar,  que  hom*i) 
bresfoldados,  como  fueron  lüs  Godos,  que  vinieron  á  Efpafí») 
cargadosdelosdeípojosde  Europ,y  vencedores  del  Impcrioí 
'Romano ,  no  aviendo  dexado  memoria  de  Minas  íuyas,  gozaíTen^ 
mas  del  oro  adquirido  por  los  Romanos  ganado  en  la  guerra,qüCJ 
{acado  por  fu  induftria ,  y  aumentado  de  cfta  fuer  re  por  ^rto^i 
Bien,que  la  pazdcfpues  ablandó  L^s  aninios ,  y  á  qualquiera  attei 
Ips inclinó:  principalmente  ¿lasque  períuaden  las  Provine iascoiv 
los  dones  particulares  de  Dios.  También  aquellas  penas  eftmcí- 
critas  contra,  los  Nobles ,.  los  quales  no  liazen  fuiícl  Pueblo  abun- 
da nciav  Prefu  ponen  otros  inconvenientes,  ó  queuecaíTen  de- 
mafiadamente  los  hombres ,  pues  fue  neceííario  caftigarlos  en  la 
copia  ,  ó  que  el  temor  de  pagar  la  pena  en  moneda  efcafa  los  re- 
frenaífe  ,  que  era  mejor  razón  para  el  Legislador ,  pero  inconve- 
niente para  los  que  tienen  efta  opinión.   Pudo  fer  quizá  rigor  de 
las  leyes,  mas  quef5"óísibilidadd©tos  tiaíTaltojí^como  los  Godos, 
íegun  la condieiqj|i;'de,los  Sept€mrriona|es ,  fiii^oR feveros contra 
loí  pecados.  Aunquetovarrubías pienfa bien  , que  eran  fueldos 
de  oro  ,  con  razón  fe  podia  juzgar  ,  que  no  tuvieíTen  menos  lu- 
gar en  ellos  la  plata  ,  y  el  cobre  ;  y  mas ,  que  en  el  Texto  Caílc- 
llano  ,  raras  vezes  fe  añade  al  fueldo  de  oro,  ordinariamente  fe 
habla  de  él  ,íinotra  diferencia.  De  los  Moros  acerca  de  Minas, 
lo  que  (ttxo  el  jyioro  Rafis ,  que  arriba  puíimos,  es  poco.  Los  Ro- 
manos que  quedaron  con  los  Godos ,  perdieron  los  brios  ,  para 
vfar  de  eftc  genero  de  riquezas.  Nüértrós  Reyes  vencieron  mas 
con  la  templanza  de  la  vida, y  devoción, y  exercicio  de  fa  guerra, 
que  con  oro.  Bien,que  S.  Bérnardo,que  vivió  en  tiempo  del  Rey 
£>.  Alfonfo  el  VIIÍ.ó Emperador.  Y  delRey  Alfonfoel Primero 
de  Portugal :  Ala^a.  el  de  E/paña ,  afsi  por  fino  ,  como  por  abun* 

dan-! 
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dance.   Y  afsi  elKey  D.  Juan  el  Primero  en  Bribiefca  comento 
aquella  Ley  :  Por^quanto  Nos  fomos informados  ,  queeftos  nuefiros 
Kejnof fon  abaftadosyj!  ricos  de  mineros ^  Con  todo  eílanaeftrosRci* 
yes  en  el  ruido  de  las  armas  no  uncieron  ,  como  pedia  fu  neceísi-; 
¿ad,  el  ingenio  de  ellas  riquezas,  que  los  huvieran  aliviado  con 
extraordinaria  dicha,porquc  la  impoísibilidad  de  fu ftentar  ordi- 
nariamente vn  Exercito  en  campaña ,  dilató  por  tantos  figlos  la 
perfeda  vidoria.  Tantos  años  ha  ,  que  Efpana  efta  embuelta  ca 
ías  dificultades  de  fus  Metales ,  obfcurecidas  fus  honduras ,  y  faw 
Jámente  quizá  cafi  eftéril,  por  la  maravilla  del  Nuevo  Mundo  ,  y 
concurfo  de  la  opinión.  Si  en  algún  tiempo  fe  pudo  efperarel 
defcubrimientodcla  materia  vieja  reftaurada,  y  de  otra  mucha 
no  tocada  ,  es  quando  fe  ofrece  á  efto  vn  Cavallero ,  zelofo  del 
fcrviciodefu  Mageílad  ,  de  mucha  voluntad  para  la  diligencia, 
entendido  para  abreviar,  y  fcguir  los  caminos, y  raílrosde  la  na-:' 
turaleza ,  y  quaxar  fus  riquezas,  dichofo  para  efperarlas ,  por  la 
profperidad  que  hatenidoen  fu  proprio  negocio^  y  porque  traca 
(gftc  aora,  no  inftigado  de  la  necefsidad  ,  que  fácilmente  dcfpcña, 
-  íambien  á  otros  en  fu  compañia,  ni  de  la  codicia,pues  entre, 
¡as  primeras  cofas  que  pone ,  es  el  defprecio 
de  íu  cofta. 
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CAP.  t,  De  U$  cofas  que  con  los  metales  íc  crian  ,  y  primeramente  áp 
la  ti?rrí  ,  y  fus  colores,  fol.  i. 
Cap.  X.  De  los  olores  de  las  tierras ,  y  fus  cavifas.  fol.  2. 
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^ap.  ^,  Del  almp/atrp  ,,p  fal  amoniaco  , y  otras  falcs.  fol.  i  j. 
Cap.  9.  De  otros  jugos  que  fe  llaman  betunes,  fol.  14. 
Cap.  10.  Del  azufre  ,  y  antimonio,  fol.  i^. 
fCap.-i  i.  De  la  margarita,  oropimente,  y  íandaraca.  fol.  17. 
Pap.  f  if  De  la  generación  de  las  piedras,  fol.  i;^. 
Cap.  1 3.  Dé  las  diferencias  que  ay  de  piedras,  fol.  10. 
,Cüp.  I.4.  D?  hs piedras prccioías.  fol.  zi^.riy.:  n */:! n 
Cap.  if.Siay  piedras  preciofas  en  aquefteReypo,  rol,  13. 
Cap.  f  ó .  De  los  otros  géneros  de  piedras,  fol.  1 5". 
.jpilp.17.De  algunos  accidentes  de  laspiedras,y  íuscaufas.fol.t^. 
íí^ap^  1.8.  De  la  generación  de  los  metales.fol.a^. 
Cap.  19.  Deíiendefe  la  opinión  de  los  que  dicen,  que  el  azogue  , y  azufre 

fon  la  materia  de  los  metalas,  fol.3 1. 
Cap.  %o.  De  las  caufas  eficiente  ,  y  formal  de  los  metales.fol.  33. 
Cap.  a  I.  Varios  accidentes  de  los  metales.fol.  3  ^ . 
Cap.  2  a.  Peí  numero  de  los  metales,y  lugares  en  que  fe  crian. fol. 3  7. 
í»íf».<>5vD€l  modo  con  quefehajlan  las  vetas  de  los  metales.fol.  }^,    . 
Cap.  24.Como  fe  buícan  las  vetas  de  metales.fol. 40. 
Cap.»  j.  Pe  la  dífeTcneia  que  ay  de  vetas  ,  y  fu  cojiocímicnto.  fol.  42 . 
Cap.  i(í.  De  los  metales  en  particular  ,  y  primeramente  del  oro.lol.444 
Cap.  i7.,De  la  plata  ,  y  fus  minerales.  fol,46. 

Cap.  18.  Profigue  la  matej-ia  del  pafla¡do  de  los  minerales  de  plata. f.49» 
fepi  ?9.D«í1  cobre ,  y  fus  iiji;)erales.fol  50. 
Cap  30.  Delhíerro.fol.íz. 
_Cap,  3  I.  Del  plomo.fol.^4. 
Cap.3i.  Del  cftano.rol.5f . 
,Cap.  33.  Del  azogue,  fol. 5"^. 

-Cap.  54,De  los  metales ,  y  cofas  metálicas  artlficlales.fol.^ S. 
Cap.  3^.  De  los  colores  de  todos  los  minerales  generalmente. fol. '5  i; 
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CAP.  I.  Que  el  beneficio  de  los  mecales  no  le  vfefi  no  quien  lo  en^ 
tienda,)' con  licencia,y  examen  de  la  )ufticia.fol.ó4. ' 

<Cap.  a.  Qual  debe  fer  ,  y  que  ha  de  íaber  clbeneficiador.fol.66. 

Cap. 5. Del  conocimiento  de  los  metales ,y  diferencias  que  de  etlos  ay^f.igr^ 

Cap. 4.  Del  pallar ,ó  eícoger  losmctale5,y  modo  proprio  ,  que  á  cada  iner- 
te de  ellos  conviene  cti  fu  beneftcio.fol. 6  9.  '  ' 

Cap.  f.  Coinofe  conocerán ,  y  quitaran  las  malezas  que  tieneo  los  metan 
les.  fol.  70. 

Cap.  6.  Del  moler  los  metales,  fol.  7» , 

Cap.  7.  Déla  quema  de  los  metales. fol.75; 

Cap.  8.  Delosdaños.que  rcíultan  de  laquema  delosjiíctales.fol.74. 

Cap.  ^.  Experiencias  que  prueban  los  daños  de  la<]^ema  de  los  metales, {? 
no  fe  conocen,y  remedianjfbl.yf. 

Cap.  10.  Si  fe  ha  do  quemar  el  metal  en  piedra,6en  hanna.fol.77. 

Cap.  1 1. De  las  cofas  con  q  fe  ha  de  mezclar  los  metales  paraquemarfc.f,7Í 

Cap,  I  i.  Loque  hade  hazerel  beneficiador  antes-  de  incorporaií^  ti  c»* 
xon.  fol. 7 9.       '    '  ■;  ;         i 

Cap.  1 3 ,  Proliguen  las  advertencias  del  cjrpítulo  paíTádo  para  con-  fiíetalctf^ 
que  fe  queman,  fol.  8  I. 

Cap.  14.  De  la  naturaleza  del  azogue. fól.8  3.  "  ^ 

Cap.  X  5".  De  la  caufa  de  lasque  llaman  Ufes' ,  y  de  fus  diferencias,  f.  %4» 

Cap.  16.  Si  fe  ha  de  echar  al  principio  todo  el  azogue,  y  material  )unto^^ 

-    no.ibI/8í.  ::>:  t^-  .•-•.•:,> 

Cap.  17.  De  losrepafos ,  y  fusefeólós.fol.  87. 

Cap.  18.  -Accidentes que  fe  ofrecen'en  el  beneficio,y  fus  remcdios.fal.  8^V 

Cap.  19.  l'iofiguc  la  materia  del  capítulo  paliado  fol.  89. 

Cap;  10.  Como  fe  conocerá  íi  efta  yáelcaxon  para  lauar. fol.  ^i.  - 

Cap.  il.  Que  en  el  lavar  de  los  caxones  fe-  caufa  la  falta,  ó  perdida  del 

azogue,  fol.  92.  --    -    ,       ■      .   -  ;. 

Cap*,  ii.  Cíiufas  de  la  perdida  del  azogne  ,  y  fus  remedios,  fol.  ^3;  • 
Capí  2-5.  Del  hazerlas pinas,  y  dcíazogarlas.fol.^f. 
Cap.  24.  Otros  modos  masfeguros  ¿-c  deCazogar  las  pinas. fol, 97. 
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CAP.  I.  De  la  manera  con  qae  fe  delcübrió  cfte   modo  de  bencíii 
_    cío.  fol.  10 1.  ■  ■'[ 

Cap.  2,  De  la  antipatia  ,  y  fimpatfa  que  ay  entre  los  metales  ,  y  cofas  mS* 

neralcs  como  éntrelas  demás  de  fu  naturaleza,  fol.  102.* 
Cap.3.Qu£  las  aguas  atrae  á  si  las  calidades  de  las  cofas  con  q  fe  jútan.f.104 
Cap.  4.  D(j  la  materia  de  que  fe  han  de  hazer  los  fondos  para  bencticiar  me-. 

tales  de  oro  ,  ó  piara  ,  y  la  forma  que  han  de  tener. fol.  lOf . 
Cap.  5'.Q«¿métaJcsfonmíslproppírto  pajia  bene^jajíc  por  .cocimíert^ 
«V  |o.fol.  107.  Cap¿ 


■Cap.  <?.  Del  modo  que  fe  han  de  dlfponer  los  fondos  en  que  fe  han  de  bcne- 
--  iichr  losmetales.fol.io8. 

Cap.  7.  Como  fe  han  de  beneficiar  los  metales  por  cocimiento.fol.  1 10. 
Cap.8.  Que  efl:e  folo  es  el  verdadero  modo  de  tacar  la  ley  á  los  tnetales  po^ 

azogue  ,  íin  perdida,  ni  conlumo  ,  y  con  mucha  brevedad,  fcl.  11 1. 
Cap.  9.  Como  fe  conocerá  quandohadado  la  ley  el  metal ,  y  modo  de  U^ 
í :  var.fo!.  I  \y.       '  '  ■  ''     '• 

Cap.  10.  De  los  inconvenientes  que  fe  pueden  oponer  i  cfte  modo  de  kiegí^ 

ficio  ,  y  primeramente  del  romperfc  los  fondos.fol.  114.  ' 

.Cap.  n.  Siíepodrá  vfar  ,óno,  por  mayoraquertcbeneficto.f.  iií. 
Cap.ii.  Delgaftode  Icña.fol.i  17. 

Cap.  1 3.  De  otros  inconvenientesdc  ei^e  bencficio^y  fus  remedios,  f.  1 1 9; 
Cap.14.Como  le  hará  pella  de  los  metales  de  cobre  por  cocimiento,  f.  i  lo; 
Cap.  Tf. Del  lavar  por  cocimiento  loscaxoncs  que  ie  benefician  fincl.  t.  ixi. 
Cap.  16.  Del  beneficio  de  metales  ricos  de  oro^  y  plaía.fol.i  ^3. 
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íj^r^AP.  I.  Del  vio  ,  y  neceísidad  de  la  fundicion.fol.l  16 
V  j  Cap.  1.  De  la  materia  deque  le  han  de  hazer  -los  hornos  para  fundir^ 

y  otros  efeAos.foK  1 27. 
Cap. 3.  De  las  diferencias  que  ay  de  hornos ,  y  primeramente  de  aquellos e|l 

que  fe  queman  los  metales  en  harina.fol.  1 18,  "^*  ,.j..,i^> 

Cap. 4. De  los  hornos,y  modo  de  quemar  los  metales  en  piedra.foí.i  31.  ' 
Cap. j'.  De  los  hornos  en  que  fe  funden  los  metales  ,  y  primeramente  de 
'    ,  aquellos  en  que  fe  funde  con  leña. fol.  1 3».  ^  ^ 

Cap.  6.  De  los  hornos  en  que  fe  funde  con  carbón. fol.l  3  f. 
jCap.  7.  De  los  hornos  en  que  íe  apartan  los  metales ,  y  en  que  fe  rcfinan,  y¡ 

otros  compueftos.fol.  137. 
Cap.  8.  De  los  ínftrumentos  que  ha  detener  elfundidor.fol.13^» 
Cap.^.De  como  fe  hí  de  preparar  los  metales  que  huvier€  de  fundir^^ 
Cap.  ío.Dc  la  liga  en  que  fe  funden  los  metales  de  plata. fol,  144*   ■•  •  ^  ^   ' 
Cap.  1 1.  De  las  cofas  que  ayudan  á  la  fundición  de  los  mctales.f.i4é.        > 
•Cap.  I2>  Comofehadchazcr  laprueba  ,óenfayc  de  los  metales  por  fttcl 

go.fol.  147. 
Cap.  13.  Algunas  advertencias  acerca  de  lo  dicho  del  errfayc  de  losmtia* 

les  en  poca  cantidad. fol.  149.  •   -^ 

-Cap,  i^.  De  las  pruebas ,  ó  enlayes  menor  de  ló's  otros  metales. fol.  i  f  tC*"^.  -^ 
Cap.  1 9  .Del  modo  de  fundir  por  mavor  en  los  hornos  de  reverberació.f.  155 
Cap.  16.  Profigue  e4mf>dode  fundir  por  baño,  y  poner  fe  algunas  advrePWa^ 

ciasacerca  de  ¿l.fol.ryf .  ■'-'■     '^  '••■^^ 

Cap.  17.  Comole  ftinden  los  forochesfolos,  d  mezclados  coil  elk)SOlrot 

metales  por  reverberación. fo!.  i  fó. 
í^*p.  18.  Delmodode-f^íidir  por  hornoscaílelUnos.fol.|f  íh 


Cap   1 9<  Como  fe  fancich  los  dcm^  metales  por  hornos  cáftcllanos.  f.  i(f|. 
Cap.2J.  Adverrencias  acerca  dclo  dicho  en  el  modo  de  fundir  por  Cañe^ 
llano.  fol.i62.  ^ 

Cap.  2  u.Dd  raudo  de  fundir  el  metal  de  hierro,fol.ió4. 
Cap<  3i2¡»  d>€l  modo  de  lacar  el  asogue.fol.i  6s  • 
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CAP.  I.  De  como  fe  lia  de  hazcr  la  cendrada  par»  reíinar  el  oro  ,yli 
plaia.íol.  167,  í 

Cip.  X,  Como  le  retinan  los  metales  de  oro  ,  ó  placa, fol.  170. 
Cap.  3..A)dvertencia$  acerca  de  lo  diclio  de  la  refinación  del  oro, y  dt  til 

plata. fol. lyi.  > 

Cap.  4.  De  la  refinación  de  los  demás  mctales.fQl.i74.  *  , 

iCap.  $*.  Como  (e  ha  de  apartar  la  plata  del  cobre  ,  aprorechandoio  to4j 
.;  do.  fol.  176.  .'  ■: 

Cap.  6.  Como  fe  ha  de  apartar  el  oro  del  cobre.fol.  178 .  í 

Cap. 7.  De  la  agua  fuerte  con  que  fe  aparta  el  oro  de  la  plata/,  179» 
Cap.  8.  Profiguek  mataría  del  capicuio  pagado  con  algunas  ^V€Tt€úC^ 
/•'.acerca  de  ella. fol.  i8í.  * 

Cap.^.Comofe  ha  de  enfayar  la  plata  para  fabcr  fi  tiene  oro.f.184. 
Cap.  10.  Como  fe  apairta  el  oro  de  la  plata. fol.  187. 
Cap.li,  De  otros  modos  con  qucíe  apartad  oro  de  la  plata. f.i88. 
Cap,  1  i. Como  fe  aparta  el  oro  de  k  plata  con  antlmonip ,  y  de  otras  comÍ| 
i    poficionespafacUo.folii^o,  .        .j  ■ 

Cap.  1 3.  Del  modo  de  apartar  .de|  pío  U  plata,  ó  qualquieram'ézcla.c[ue 

tenga  por  el  que  liahian  cimtento.f,i9i. 
Cap.14.De  lasaguas  fuertes.q  deshaíen,y  convierten  en  agua  al  oro.f.ipvj;¿J 
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Ci  AP.i.De  la  4ifpoficionque  tiene  Efpaña  para  criar  metales,  f.  i^f , 
pGap>r*  De  los  montes  de  Efpaña. fol.  i5>(í.. 
Cap. 3. De  li  abundancia  antigua  de  raetales.fol. 1 97» 
Cap..4,De.losPyrin«os,fol.i^9. 
Ca|>.  5.  De  Caftilla^  Cial.icia,  Porcugíil,  Afturias,  Vizcaya,  y  de  los  Ro.mí 

nos.fol.ioi. 
<Qi|>»^ítíe  Ufe  RoínancJ5.f.*o$;>  o;  -' 
Cap.  7.  Profigue  de  los  Romanos. fol. 206, 

Cap.8i  Mas  deG3licia,Porwgal,Anurias,de  Vizcaya  ,  y  de  las  antiguas  rj^ 
;  -quczas  de  CaftilU,y  otras  partes. fol. 208, 
C^pi  9.X>e  las  Islas  T-efccras ,  ó  de  los  Azores.fol.z  1 1. 
Cap.io.  DeotrapartedeCaftilla.fol.iii. 

Cap.  II. J>c Cartagena ,Granada,y  otras partes.foL II 4.  >i 

Cap.  I  z.  De  Cordova,y  las  demás  partes  del  Andalucia.fol,;.!  f , 
£ap«  1 5 .  Lo  oujsíe  ha  de  justar  jde  lo  dicho.fol..i%j,<) 
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